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. VOORBERICHT. 


Oi)/ ie voorcieit in de grooie ieemie aan oorsproiikelifke \ iaanische pracliscfw vak¬ 
boeken, zoozoel ien behoeve der l akbibliotheken en der amhachiüiedtn in het aigemeeUf 
ais der ji ijver heids- en beroepsscholen, ^lani de provinciale Conimissie van openbare 
boekerijen en ] iaa!nsche letierkirnde, ie Aniwerpen, in 1920 het iniHatief iot hei uit¬ 
schrijven van een jaariijksche prijsvraag, (i) 

De Bestendige Depittaiie en de I^rarincieraad traden dit gedachi eenparig bij en 
stelde^i een krediet ier beschikking. Xaar luid van hei algemeen progt'amma moet hef 
werk in eenvoudige, zuivere Nederlundsehe taal en in de algemeen gevolgde spelling 
geschreven zijn, hevailelijk voor^ den gewonen ambachlsman, en er bijzonder naar 
sireven het onderiverp op zeer pradische tvijze te behcindelen, d-MKZ. geene geleerde weien- 
schappelijhe fheoretischc verhandeling wezen ; doch wel een zverk dal, hoewel op weien- 
schappelijke gnniden gesieund, buiten de beknoptê onmisbare iheovie, in hoQjdzciak en 
vooral, de volledige duidelijke heschrijving der mckanische zijde van het bedrijf bevat. 

Men kan deze prijshainpen aunzien als een herneming der loffelijke pogingen 
reeds in 1S91 door de provincie Antwerpen gedaan ; doch hij gebrek aan ioemnaUge 
hdangsklling weldra op ge geven. Zij verwekten nochtans de nitgaai van een bekroond 
werk, door Blockhuys en Gervais geschreven : k DE KUNSTNIJVERHEID of 
de kunst beschouwd in hare betrekking mei de nijverheid. Volksboek Icr ontwikkeling 
van den kunstsmaak der anibachtslieden, en dat twee uitgaven beleefde in 1S92 en 1902, 
Onderhavig werk is nu het tweede der reeks ooi^spronkcHjke Vlaarnsche vak¬ 
boeken, welke door toedoen van hel Provinciebesitmr van Aniwerpen het licht ziet. 
Mocht aldus op eeuige jaren een vaklitcraimtr iot stand komen, wier nooihakdijkheid 
zich meer en meer doei gevoelen. In dezen tijd van herophoutv na den verivoestenden 
wereldoorlog heeft België vele en goede vakmannen op alle gebied noodig \ het zijn ook 
die, welke in den strijd voor het beslaan zidten overwinnen- 

Dit initiaiief mag men zeker hetangwekhend en gelukkig heeten, wanneer 
men nagaat, dat dit werk het eerste practiseke handboek is, welk ooit over een zoo 
belang JU jk vak als de Diamantnijverheid verscheen, zoowel in België, Nederland als 
elders ; het gaat dan ongetitijfeld een ruimen bijval te ge?nö£C. 

IJ o Commissie, 


11} DiL'; Coinniêiisic bt'Staai, Uiatts iiiÈ dc lii-r-roii , J. \*eracht(jrt^ lid drr KaTiiPT vnu \'olksvcrlcgcnwoord 
crüd4i<i dtr Dcstv-indige De^iutatÉ!?, V'oorKitrvr ; K. Van Xijen. lid der liiiitcndige Deputatie van den Provincieraad, 
Ondervoofbitter; A, \'aii; der Crnys’Sen, proviiiciisriiad$,lïd ; J, Jacobs, J. .Mak, T. Per^yiij G. Sobers, ledéli ,der 
Kütiinklijkc X'laariisclic Academie ; K. \"aii den Uever, Icitterkundïj^e, U, Xagcls, bouwmeester, Cl. Van Ermen en 
A. \'an Loy. ingenieuni, leden ; Jan Van Meel, bnr^ebondcroverste bij bet Provindebestnvir, Secretark. 

De afgevaardigde juryleden voor dezen prijskamp waren benevens den Miorzittcr en den Seerelans, 
JDl. Xagfls, A’^an denOeve-r, Van Emieii, V'an Loy, tnel Uevüeging dir specialisten in bet valt : heeren II, Cassiers, 
ziendes da Cosia, J. Dirk, J, Smyts, L, A’an llerckr lirer, \V, \‘aii Rij&wijck, 








INLEIDING. 


Aan jonge diamanibeu'erkers. de noodigc bcgrippoi over diamantkiinde 
en diamantbewerking in te prenten, ziedaar het doel van dit nieuwe handboek. 
Een jarenlange omgang met vaklieden der diamantnijverheid deed ons het 
groot nut, ja de noodzakelijkheid van zulke handleiding inzien. Tot voor 
eenige jaren immers werd de diamantbewerking slechts op eene traditioneele 
wijze aangeleerd, zonder methodische opleiding, zonder hulp van teekeningen, 
zonder doelmatigen technischen cursus. Men bezat het vak wel, maar onder 
wetenschappelijk oogpunt beheerschte men het niet. De «Begrippen over 
Diamantkunde en Diamantbewerking » willen deze leemte aanvullen. 

Over het onthaal, dat dit boek zal ten deel vallen, en den bijval die het in de 
diamantwereld zal genieten, bestaat dan ook niet de minste twijiel. Sedert 
jaren immers wordt het met ongeduld vencacht, en de ondervinding heejt 
geleerd, dat de lessen ingericht met behulp van de teekeningen en modellen 
uit dit handboek, steeds een ontegenzeggelijk succes behaalden. 

Toch achten wij het niet overbodig te zeggen, dat dit werk niet de minste 
aanspraak op onverbeterlijkheid toil maken. Eene eerste uitgave is geschied ; 
en aan allen die het goed met de ontwikkeling der vakmannen in de diamant- 
nijverheid meenen, wordt hierdoor de gelegenheid verschaft, hunne ervaring 
in het vak met de hier neer geschreven regels en werkmethode te toetsen. 
Voor eene tweede uitgave zal gaarne en gewetensvol rekening gehouden 
worden met gegronde opmerkingen en terechtwijzingen, die ons van belang¬ 
stellende zijde zouden toekomen. 

Voor het theoretische gedeelte, werden aan vertrouwbare bronnen ontleend, 
alle gegevens die belangwekkend schenen, en niet reiken boven het begrips¬ 
vermogen van hen, voor wie dit handboek bestemd is. Wij zullen verder die 
bronnen aanduiden. 

Van een anderen kant, zouden wij meene)i aan een plicht van eerlijkheid 
te kort te komen, indien wij geen melding maakten van de gewaardeerde 
medexverking van ervaren vakmannen, die door een jarenlange praktijk, 
en een grondige pedagogische ondervinding in het vakonderwijs, zich zoo 










lemiensieltjk niaakieu bij hei opstellen van het practische gedeelte van dit 
handboek. Voor het klooven : M. A. BOEN, voor het zagen en het snijden : 
M. B. Haazevoet, voor het rersieilen : M, S. Langenhoff, 
voor hei slijpen : M. A. IVOEFS, voor het uitvoeren der leekenontwerpen : 
M. H. Van Hoeydönck, 

Moge dit handboek hei zij^te bijbrengen tot oneerdere öntmkkeling onzer 


De Schrijver. 



Geraadpleegde en aangehaalde Werken* 

Max Bauer : Edelsteinkunde, Leipzig, 1909, C. H. Tauchiiitz. — E. Boutan : 
Lc diamant. Paris, Ch. Dunod, 1SS6. — J. Escard : Le carbone, Paris, Cli. Dunod, — 
A. L. \^aii der Ne^n : PJtysisch en kristallografisch onderzoek naar de symetrie van 
het diamant. “ King : The naiitial kisiory aucient and modern óf precioiis stones and 
gems, Londen, 1865. — Jacobs cn Chatrian : Le diamwnt, Paris, G. Masson, 1884* — 
D. A. Eppler: Gewerblickte Matcrialkunde, Stutgart, Felix Krais 1912. —Leviticus : 
Encyclopedie der diamantbewerking, Haarlem : De Erven, El Bolin, 1908. — L. Plet* 
dier : int¥ 0 di 4 .ction to the study of minerals, Londen, 1914. — ^lercereaii : Le 

diamani, Paris, Hcnri Gautier, 


Van dit werk werden 25 exemplaren op « pracht papier n gedrukt, 
genummerd en \'U0]';;ien \’an het handteekeii des schrij\'ei's. 

















RUWE DIAMANTEN 

1-2-3-4 Natuurttjkc Oktaëdcri^i enkel of samenA^steld. 5-6 Dodecaeders, 7-8 DHckantiÉe naad- 
steenen. 9-10 Gekloofde steen, een klein Oktaëder inhoudende, 11 Afgeronde diamant, 12 Steen 
met zaagkerf, 13 Doorboorde steen, 14 Boort* 15 Diamant in een kluit blauwgrond nhLue-gronndtK 







































































HOOFDSTUK I. 


Over edelgesteenten in het algemeen. 


De stoffelijke voortbrengselen der natuur worden in drie rijken ver¬ 
deeld : het dierenrijk, het plantenrijk en het delfstoffenrijk. Tot de twee 
eerste rijken behooren al de voortbrengselen welke leven of geleefd 
hebben ; tot het laatste al degenen welke niet met het leven behept zijn. 
De voortbrengselen welke leven of geleefd hebben, kunnen het best 
onderscheiden worden ^’an de andere door de tegenwoordigheid van or¬ 
ganen geschikt tot voeding, groei, en voortplanting van gelijksoortige 
voortbrengselen. Bij de tweede zijn zulke organen afwezig. Vandaar dat 
de eersten, «organische » en de tweeden a niet organische » of « onorga- 
nisclie » genoemd worden. 

Het delfstoffenrijk behelst niet alleen de delfstoffen in de door ons 
bewoonde aarde voorkomende; m.aar ook degenen, welke behooren tot 
de hem-ellichamen, en « meteorieten » genoemd worden. 

De leer, welke zich bijzonder toelegt op de hoedanigheden der delf¬ 
stoffen, heet « delfstoffen!eer of (f mineralogie s. i 

Onder de delfstoffen nu, zijn er zekere, door de delfstofkundigen ftedd-r,^ 
gesteenten » gen oen: d. Het zijn die meer zeldzame delfstoffen, welke ziclij: 
door hardheid, glans, fraaie kleur of kleurloosheid, onveranderlijkheid 
in de lucht, en in de meeste gevallen, door zeldzaamheid en doorzichtig¬ 
heid onderscheiden. 

Men verdeelt de edelgesteenten in « edele »(juV'Celen) en a half edele — 
Tot de eersten behooren eenige zeer zeldzame, zooals : diamant, 
robijn, saffier, smiaragd, beryl, topaas, turmalijn, granaat, pyroop, 
edelopaal, cordyriet, chrysoliet, turkoois, andalusiet ; waarvan sommigen 
met cene levendige, anderen met eene schoone kleur prijken ; zij zijn 
min of nieer doorzichtig en bezitten eenen vurigen glans, grootc hardheid 
en geschiktheid tot polijsting. 

J.)e «halfedele » zijn met dezelfde eigenschappen in mindere mate 
bedeeld en komen veelvuldiger voor. Hieronder rekent men vele sierlijke 
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stecnen iiit den groep der kwartsen, zooals : amethist, katoog, agaat, 
heliotroop, jaspis, vu ui opaal, labrador en barnsteen ; bergkristal en 
rooktopaas worden beiden niet tot de edelgesteenteji gerekend* 

\Vat de bestanddeelen betreft, Avaaruit zij zijn sameiigesteld, ver¬ 
schillen de edelgesteenten niet wezenlijk van de andere mineralen ; 
immers bij nauwkeurige ontleding is liet gebleken, dat de eersten, zoowel 
ais de laat sten, gevormd worden uit gewone grondstoffen, zooals koolstof, 
leem, en andere dergelijke* T)e meening AToeger wel eens A^ooruitgezet, 
als zouden de edelgesteenten in hoofdzaak gevormd zijn uit eene zooge¬ 
naamde buitengewone kostbare kc edelaarde Avordt bij scheikundige 
ontleding, A'alsch be\"onden. 

Het lioofdA^erschil tusschen de delfstoffen en tusschen de tot hun rijk 
behoorende edelgesteenten, berust hoofdzakclijk op de wijze hunner 
scheikundige samenstelling* 

Somtijds is deze zeer eeiwoiidig, andere malen zeer ingewikkeld, door 
het samentreffen A^an zeer t wilrijke grondbestanddeel en* De aard dezer 
grondstoffen, de verhouding hunner tegenwoordigheid, on de innerlijke 
scheikundige opbouAv, maken gezamentlijk de eigenaardigheid A^an ieder 
gesteente uit* 

Het voornaamste der edelgesteenten, het diamant is tevens ook liet 
eeiiA^oudigste. Het bestaat uit een enkel element, t* av. de algemeene en 
OA-ervloedig gekende koolstof, Avelke zich voordoet onder eenen vorm, 
Avelke uitmunt door gansch bijzondere eigenschappen, 

De koolstof komt voor in de natuur, onder drie gansch ATrschillende 
gedaanten. Deze verscheidenheid Iaat zich op de A'^olgende Avijze A^er^ 
klaren* De atomen, dit Avil zeggen, de bouwsteenen hunner moleculen, 
bestaan ^vel uit clezelfde grondstof; maar de bouwplannen, A’olgens 
dtn\'elke zij gerangschikt zijn, A\ ijkcn zoozeer van elkander af, dat de drie 
substaiitiën in hare natniirkundigc eigenschappen, geen de minste gelijk¬ 
heid meer met elkander hebben* 

De drie gedaanten der koolstof zijn : i^) de vormlooze koolstof, zooals 
wij die als anthracietkolen kennen; 2^) het grajdiiet, een delfstof, avelke 
gebruikt Avovdt tot het maken A^an onze potl noden en liet blinken onzer 
kaeliels, en Avelke A'an natuur zeer ^veek, onder den \ oi’in A^an hexagonale 
of zeshoekige kristallen A^oorkomt ; 30) eindelijk het diamant, welks hoe¬ 
danigheid wij verder beschrij\^cn zullen* 

Alvorens echter hiertoe over te gaan, Avillen Avij in c:en kort gesellied- 
kundig overzicht, uiteenzetten Avat onze v^oor\'adcren over liet diamant 
wisten. 
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HOOFDSTUK II. 


^^"at men vroeger wist over diamant. 


In het Verre Oosten en bijzonder in Indië, schijnt men het diamant 
het eerst gekend te hebben, en zeer oude geschriften doen zijn ontstaan 
opklimmen tot de woegste tijden. 

Reeds 3000 jaren vóór onze jaartelling zouden zeer merkwaardige 
dian:anten, \\^aaronder de Koh-i-noor, reeds behoord hebben aan Karna, 
koning van Anga, I.ater werden ze tij dens de verovering van den Pendjab, 
door de Engelscheii, naar Engeland meegevoerd, 

In de taal der Hindoes, heette het diamant «Vajra benaming w'elke 
bijzonder wees, op zijne buitengewone hardheid. 

Indische spreekwoorden bedoelen bijzonder die hoedanigheid, wanneer 
zij bij voorbeeld zeggen : wDe Vajra wordt door geen andere steen ge¬ 
slepen, terwijl hij ze allen afslijt >k — « De Vajra wordt alleen bekrast 
door den Vajra — « Het hart der rijken is harder dan de Vajra j>. 

Wetenschappelijke gegevens over dit edelgesteente, zou men vruchte¬ 
loos bij de Hindoes zoeken, wat niet w^egneemt dat zij diens buitengewone 
hoedanigheden ten zeerste waardeerden. 

Naast zijne ongeëvenaarde hardheid, bewonderden zij, zijn schitterend 
vuur, zijne zuiverheid, zijne doorzichtigheid, zijne onveranderlijkheid; 
alle hoedanigheden, welke het diamant in hunne oogen deed doorgaan 
voor het merkwaardigste produkt der natuur. Vandaar de gansch 
bijzondere krachten, welke zij aan dit edelgesteente toedichten. 

Op de groote feestdagen, werd het in de plechtigheden, als het schoon¬ 
ste der sieraden gebezigd ; de prachtgewaden der waardigheidsbekleeders 
waren ermede versierd. Schooner dan de robijnen, kat oogen, paaiien, 
koralen, smaragden, topazen en saffieren, werden zij in vier bijzondere 
klassen verdeeld : de wtiie diamanten, gelijkende op kristal of paarle¬ 
moer, de diamanten, rood als eene hazenoog ; de groene, lijkend op het 
blad der weegbree, en eindelijk, de grijze trekkend op geslepen staah 
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W at luiniie inwendige saineiistelling betreft, vijf elementen (?) zouden 
daartoe bijgedragen hebben, te weten : de aarde, het water, de lucht, de 
hemel en de ki'acht. Xaarmate een dezer bestanddeelen in o\ er\\ egend 
aandeel aanwezig ^vas, M^erden aan het diamant verschillende eigen^ 
aardigheden toegcdacht. Ze schijnen ons echter zoo van belang ontbloot, 
en zoo weinig in betrekking niet het o\xmwegend bestanddeel, dat wij het 
overbodig achten er melding van te maken. 

Dichter kon:en hunne beoordeelingen de waaiheid nabij, waar het 
gaat o\"er de vijf gebreken en de vijf goede hoedanigheden w elke meestal 
alle diamanten kenmerken ; de eerste bestaande hierin, dat aan de dia¬ 
manten te vinden zijn acht gelijke \ lakken (octaëder) en zes punten ; en 
dat zij zich onderscheiden door hunne zuii trlieid, lichtheid en scherpe 
ribben, De gebreken hebben betrekking op aanwezigheid ^^an strepen, 
plekken, onzui\"erheden, veeren en ganzepooten welke de doorschijnend- 
lieid en glans verhinderen. 

Teil onrechte schreef echter de bijgeloo\dgheid aan de doo]‘ deze 
gebreken gekenmerkte diamanten, alle soorten vmi rampen en ziekten 
toe, 

Pas veel later dan in het Oosten, kwam men in het tot de kennis 

van het diamant. Wel \dndt men reeds bij Homerus liet woord a Adamas » 
naam waardoor later algemeen bij de Grieken en Romeinen, dit edel¬ 
gesteente zal worden aangednid en wxdke beteekent «onbedwingbaar 
«ontembaar », «onverdelgbaar Niets echter mag bij ons de meening 
vestigen, dat hier reeds het ware diamant bedoeld v^orrlt; integendeel 
liet feit dat Plato (430 vóór Christus), die eenige eein\'eii na Homerus 
leefde, en Theophrastus (371 \óór Christus) leerling van Socrates, die 
eene Verhandeling o\‘er de edelgesteenten naliet, niet de minste mel¬ 
ding maken van andere hoedaniglteden, dan de hardlieid, en on verdelg- 
baarlieid door het vuur, wanneer zij van liet «Adamas » gewagen, dit 
feit doet veronderstellen dat men hier alleen wil bedoelen, eeneu zeer 
harden steen, zooals b.v, den Korund. 

.Mogelijk is het dat de Hebreeuwen, wier land meer naar liet Oosten 
lag, en die met de vewe oostelijke streken in min of meer nauwe betrek¬ 
king leefden, liet echte diamant, vóór de Grieken en Romeinen kenden. 

Onder de twaalf edelgesteenten echter, waarmede het feestgewaad van 
den Hoügepriestcr prijkte, en vr^lke als de kostbaarste onder allen be¬ 
schouwd werden, ivoidt geen dianrant genoemd. Toch zijn er die beweren 
dat de vermelde edelsteen «Jahlom wellcc de zesde plaats innam, in 
plaats van een « Onyx een echte diamant was. 

Pliniüs (23 — 79 na J.’C.) de beroemde natuurkundige der eemte eeuw 
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na Christus, wordt met recht bcschoii-wd als hebbende liet eerst, eenige 
iiitgebreide gegevens over diamant verstrekt. Iii het XXXVIhoofd¬ 
stuk zijner «Natuurlijke Historie vinden wij het i'olgende, dcit melding 
verdient : 

ii Aan het hoofd, niet alleen \'an alle edelgesteenten ; maar van alle 
aardsche rijkdommen, staat het diamant, alleen gekend door koniiigeii, 
lï en niet eens door alle* Daar het slechts gevonden werd iii goudmijnen, 
in zeer geringe hoeveelheid, had men eruit besloten dat het steeds met 
ï? goud werd aangetroffen, en alleen uit goudstoffen kon ontstaan* 
Volgens de ouden, vond men er nergens dan in Ethiopië, tusschen den 
» tempel van IMercurius en het eiland ^leroë ; het had de geringe afme- 
>} tingen van een komkommer pit, en nagenoeg dezelfde kleur. Verschil- 
» lende soorten zijn er gekend : Het diamant van Indië ontstaat niet in 
» de goudstof; maar in eeiie delfstof op kristal gelijkend door zijne door- 
» zichtigheid en door zijne zes vlakken, welke in een scherpe punt uit- 
» loopen ; somtijds schijnt het ge\’ormd uit twee tegen elkaar gegroeide 
)) helften, welke veel overeenkomst hebben met twee kegels wier 
» basissen ell;ander dekken* De dikte van eenen diamant is die van een 
>ï hazelnootje* 

» Het diamant van Arabic lijkt op het voorgaande, wordt in denzelfden 
» gangsteen gevonden ; maar is wat kleiner. Andere steentjes 
» hebben de bleekheid \ an het ziU^er, en \vQrden alleen aangetroffen in 
w goudstof van eerste hoedanigheid* Iden beproeft ze op een aambeeld ; 
ïj maar zij weerstaan zoo goed aan den slag, dat dikwijls hamer en aam- 
» beeld bersten ; want de hardheid van het diamant is niet te beschrijven ; 
)) eveneens weerstaat het aan het \ iiur en verbrandt nooit. Het is wegens 
i) die ontembare kracht dat de naam ïc Adam as m in het Grieksch gegev'en 
w werd* 

» De soort afkomstig van Ceuchros, bestaat uit zeer kleine steentjes, 
aan een gierst zaadje gelijk. ^ 

Die van d /acedonië worden gevonden in de goudmijnen van Philippes, 
» en hebben den om\^ang van komkom rnerpitjes* 

» Dan komt het dianjant, in het eiland Cypros ontdekt, eene azuur- 
ï) kleur vertoonende, en zich onderscheidende door zijne geneeskundige 
» hoedanigheden. Het diamant « Sideriet zoo genoemd wegens zijnen 
» metaalachtigen glans, is zwaarder dan de andere soorten, en verschilt 
j> nog onder andere opzichten ; zoo wordt het door den hamerslag ver- 
brijzcld, en door een ander diamant doorboord. Met het diamant van 
ii Cyj^ros, dat in hetzelfde geval is, wordt het dan ook ten onrechte, 
ïj diamant genoemd, a 











Deze aanhaling bewijst, dat Plinius en zijne tijdgenooten het diamant 
wezenlijk kenden : maar dat zij ^’an eeneii anderen kant nog niet genoeg¬ 
zaam met zijne kenteekeiiende hoedanigheden \^evtrouwd waren, om het 
steeds van andere edelgesteenten te onderscheiden. Immers, wanneer 
er spraak is ^ air het iiidische diamant, schijnt PHnius eerst dit diamant 
te \er\>-arrenj met bergkristal, dat ^vezenlijk in een zcsvlakkige punt 
uitloopt, ter\\ijl liij door liet vermelden \^an den octaëdrischen (acht™ 
vlakkigcn) «twee kegels met de basissen op elkander gejdaatst » 

wel degelijk den meest verspreidden kristalvorm van liet diamant aan¬ 
duidt. 

De natuur- en scheikundige hocdanigliedeii van het diamant, worden 
door bom ook op eene onnauwkeurige en soms valsche wijze bepaald. 
Immers niemand op onze dagen zou, om de hardheid van het diamant 
te be[)roe\en, het op een aanibeeid leggen, en aan den slag eens \-oor- 
hamers onderwerpen; want iedereen ^veet, dat het zou verbrijzeld 
worden. Troinvens de hardheid bestaat niet in den weerstand geboden 
aan eenen slag of stoot; maar ^vel in den weerstand geboden aan de 
wrijving of bekrassing van een ander lichaam. — E^-eneens verkeert 
Plinius in dwaling, uanneer hij bew'eert dat diamant niet kan verbran¬ 
den. ^ erder immers zullen wij zien dat integendeel deze delfstof tot 
\'erbraiiding overgaat in stikstof, en dat het iii deze reaktie geheel en 
al verdwijnen kan, om over te gaan in koolzuur. 

Hoogst waarschijnlijk vergist hij zich ook wanneer hij, handelende 
over het aziuirkleurige diamant t an Cypros, en het metaalglanzige, ze ook 
diam.aiit noemt, daar deze eigenlijk maar twee \-aiiëteiten van alumina 
zijn, namelijk de saffier (blauwkleurige alumina) en de korund (bijna 
klemlooze alumina), welke beiden minder hard zijn dan diamant. 

Eindelijk zijn de landstreken, waar volgens Plinius, de diamanten 
ppgedoh'en w erden, op zeer ^"age wajze aangeduid ; want het is bijna 
zeker dat noch Ethiopië, noch Arabië, noch i\laeedonië, ooit diamanten 
hebben voortgebracht. Door Ethiopië bedoelde men in dien tijd, zegt de 
geleerde King, al de ver afgelegen streken \'an het Oosten ; de grenzen 
van Arabië waren al niet beter af gebakend, en door de aangeduide goud¬ 
mijnen van Pliillippes moet men weeleer verstaan de markten waarop 
het dianuint \a?ihandeld werd, dan w’cl de ligplaatsen \vaanht het werd 
opgcdoh'en, 

Naast eenige nauwkeurige inlichtingen, vinden wdj clus^bij Plinius, 
tal van onjuistheden, en het ware misschien beter geweest \'oor dezen 
geleerde, dat het diamant nooit hadde bestaan, want dan ware hem de 
gelegenheid gespaard gebleven, om over dit edelgesteente en diens hoe™ 











danigheden, dingen te vertellen, die aan het ongelooflijke grenzen, en 
waarvan vïj de melding hier overbodig achten. 

Het moet ons zeker be^TeeInden, dat zijne ineening over de onver- 
brijzélbaarheid ^'an het diamant, eeuwen en eeuwen lang partijgangers 
gevonden beeft, want indien wij gezaghebbende schrijvers willen ge^ 
looven, zouden de Zwitsers in 1476 nog om de echtheid van de door 
Karei de Stoute, overgclaten diainanten te beproeven, den grootst en 
hunner, aan de proef van den liamerslag onderworpen hebben. 

De kennissen der Ouden, o^^er het diamant Avaren dus zeer on\’olledig, 
en verscheidene eeuwen gaan heen, vóór dat wij eenige nauw'keiirige 
begrippen over dit edelgesteente ontmoeten. 

In zijn merkwaardig w^erk, in 1865 te Londen verschenen « The natnral 
History, ancient and modern of precious stones and gems >? haalt King 
de hoofd zakelijke geschriften aan, die sedert Plinius tot in het begin der 
XVH'^^ eeuw over diamant, handelen. Eenige inlichtingen willen wij 
daaraan ontleenen : 

« In de eeuw geeft de H. Epiphanus, bisschop van Salamine, eene 
kleine verhandeling uit over de 12 edelgesteenten van het gewaad des 
Hoogepriesters bij de Hebreeuwen. Hij spreekt daar over eeneii diamant 
Et welke eene hemelblainve kleur \^ertoont d waaruit men zou kunnen 
besluiten dat hij hierdoor het v'oord v Adamas a eerder een blauwe saffier 
of een korund bedoelde. 

In de VIL^^ eeuw beschrijft de H. Isidoriis, bisschop van Seviha, in zijne 
« Origines eenige edelgesteenten en delfstoffen, hij daarin vermeldt, 
komt nagenoeg overeen met hetgeen Plinius cn Epiphanus ove: diamant 
verhaalden. Hij voegt er echter eene bijzonderheid bij, welke n^mwkeurig 
is, namelijk spreekt hij van het diamanten van Indië als van steenen 
zonder pracht; waarschijnlijk berust deze vreemde beoordeeling op het 
feit, dat alleen de minderwaardige steenen uit Indië, naar het buitenland 
werden verzonden, terwijl de schoonste, daarentegen binnen de grenzen 
des lands in het bezit der vorsten bleven. 

Daarbij komt nog dat die steenen steeds in hunnen ruwen natuurvorm 
gedragen werden, wijl de slijpkunst te dien tijde nog zoo goed als onbe¬ 
kend was. 

In den loop der XD eeuw, verschijnt het « Lapidariiim h van Marbodus, 
bisschop van Rennes, en eene kleine verhandeling over de geneeskundige 
eigenschappen der edelgesteenten, geschreven door Michaël Psellus, voogd 
\"an den keizer ilichaël Parapinaces. 

Eene eeuw later verschijnt Jlohammed ben Mansur, aan wien de eer 
toekomt, dat hij de eerste is geweest, die op wetenschappelijke wijze over 
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dian'iant geschrc\’en heeft, in een werk dat hij aan den sultan \*an Perzië 
opdroeg. Hij beschouwt daarin de edelgesteenten onder een drievoudig 
oogpunt : hunne hoedanigheden, hunne x^ariëteiten en hunne ligplaatsen. 
Aangezien hij leefde, staan er in die verhandeling beschouwingen en aan¬ 
merkingen over de delfstoffen, waarlijk onze bewondering waard. 

]\Ien moet zich dan eigenlijk ])laatsen in het begin der XVI^ eeuw, in 
dat tijdperk van de groote xTrstandelijkc en kunstlievende beweging 
der « Renaissance » om opnieuw eeiiigc werken aan te treffen o\*er het 
onderwerp dat ons bezighoudt. Daar vinden wij de namen van Agricola, 
Kentman en Gessner, wier werken ons slechts verhalen wat wij van Plinius 
reeds wisten. Jehan de ]\Iandcvil « de prachtige ridder » genaamd, durft 
in 1561 nog schrijven, dat diamant uit den dauw des hemels ontstaat, 

op de helling van verschillende bergen. en dat er diamanten zijn met 

drie zijden, andere met vier, met vijf en nog andere met zes zijden : die 
met vier zijden zijn zeldzamer dan de andere. 

De bekende reizen welke bijzonder in de laatste helft der eeuw 

door Portugeesche scheepvaarders, naar Indië werden ondernomen, laten 
hunnen invloed op de kennis der indische diamanten gevoelen. Een 
zekere Garcias ab Horto, geneesheer van den onder-koning x^an Goa, 
en later, tegen eene jaarwedde van 40.000 ropijen, aan het hof van den 
souverein \'an Deccan verblijvende, schreef in 1565 ter plaatse, een 
werk « De aromatum et simplicium historia w waarin hij volgender wijze 
over diamant gewaagt: « Het is zeer eigenaardig, dat deze stcenen, waar- 
» van men dacht dat ze in den schoot der aarde gevormd werden na een 
') ontzaglijk getal van jaren, in tegendeel aan de oppervlakte der 
» aarde in den tijd van eenigc jaren ontstonden » 

In 1609 geeft Anselmus Boctius de Boot, geneesheer x'an Keizer 
Rodolfus 11 , een werk uit, getiteld « Handboek van den volmaakten ju¬ 
welier )). In dit werk treffen wij vele nieuwigheden aan nopens het dia¬ 
mant, en daarenbox'en wordt erin bewezen, dat vele begrippen der 
Ouden, over dit edelgesteente en zijne hoedanigheden, geheel en al 
valsch waren. 

Ongelukkiglijk echter, speelt de inbeelding bij het schrijven van dit 
werk n(^g een te grooten rol, en laat de schrijver deszelfs zich nog te zeer 
beïnvloeden door de bijgeloovige geestesrichting van dien tijd. 

Zoo schrijft hij onder andere : « Het diamant is gekend als een genees- 
» middel tegen xergiftiging, tegen de pest, tegen de hekserij, tegen de 
» x^erschrikkelijke droomen, xxT.lke ons den slaap x'erontrusten, tegen de 
» aanx'allen des duix*els. Geplaatst in de nabijheid x'an xxTgift xvordt de 
» diamant vloeibaar. Oxxrxvinning, moed en geesteskracht spruiten uit 
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' hetzelve voort. ^leii zegt ook dat het vertoornde raenscheii tot bedaring 

brengt, den vrede aan den hiiiselijken kring verschaft en daarom ver- 
» zoeningssteen genoemd wordt. » 

Omstreeks 1Ó74 beginnen de ernstige opsporingen en navorschingen 
dêr natimrkiindigen en alchimisten^ met het doel om beter den aard \'an 
het diamant en zijne hoedanigheden te kennen ; men slaat dus den weg 
in \un het proefondervindelijk onderzoek, waardoor men zal geraken 
tot voldoende uitslagen, en men zal kunnen bewijzen dat het diamant 
niets anders is, dan zuivere en gekristalliseerde koolstof. 

Zonder dan lang stil te staan bij alle bijzondere ontdekkingen, ^vaar- 
door de geleerden tot deze bestatiging zijn gekomen, en waarop wij later 
breed\-oeriger zullen terug komen, willen wij hier reeds de hoofdpunten 
dezer hoogst belangrijke werken aanstippen. 

Volgens Henckel, zou Boyle, na menigvuldige proefnemingeh,, op het 
diamant gedaan in 1673, van uit de smeltkroes, waarin hij eënige edel- 
steenen, met diamanten vermengd, gelegd had, overvloedige stoomwolken 
hebben zien opgaan. 

In 1693, laat de groothertog van Toscana Cosmas de Medicis, een 
diamant bezorgen aan de Florentijnsche Academie del CimentOj met 
verzoek dit wetenschappelijk te onderzoeken. De steen werd daar onder¬ 
worpen aan eene bundel geconcentreerde zonnestralen ; twee leden 
der Akademie, Averoni en Targiani, bemerkten weldra, dat hij allengs- 
kens kleiner werd, en eindelijk verdween zonder de minste sporen achter 
te laten. Den 16 Juli 1771 bezorgde Godefroi de Villetaneuse een anderen 
diamant die in het laboratorium van Macquer totaal verbrand werd. 
Deze eerste waarneming maakte groote opspraak, en bleef langen tijd 
het voorwerp van ^wetenschappelijke besprekingen. De eeneii ontkenden 
eenvoudig dat de proefneming zich zoo \Tjorgedaan had, en verklaaiden 
zich hardnekkig tegen de verbrandbaarheid van het diamant, anderen 
weer namen het feit gretig aan ; een der hevigste bestrijders was Le Blanc. 
Nu men toch eenmaal aan h zoeken was, werden de proefnemingen voort¬ 
gezet : een genaamde Maillard, zeer beroemde juwelier van dien tijd, 
verklaarde zich voor de meening van Le Bianc ; hij nam drie diamanten, 
hulde ze vooraf in een mengsel van kalk en asch, en onderwierp ze aan 
den invloed van een hevig vuur verscheidene dagen lang. De drie steenen 
werden in een smeltkroes gesloten; men vond ze ongedeerd zoodat de 
partijgangers der onverbrandbaarheid hierdoor krachtig in hunne mee¬ 
ning gesteund werden. 

Aan Lavoisier hebben wij de ontdekking van de ware natuur van het 
diamant te danken. Deze beroemde geleerde liet in 1776 een diamant- 
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steen verbranden in stikstof, en bewees dat dit edelgesteente louter 
koolstof is. Zijne experïentie legde tevens de mislukking uit van de proef¬ 
neming van ^laillard, welke te wijten was aan het feit dat diens dianianten 
door het hen oir gevende mengsel van de lucht afgesloten ^varen. 

Diamant is dus een een\“oudig lichaam, bestciande uit eene substantie : 
de koolsioj. In de lucht of in stikstof bij Iioogen warmtegraad, ver¬ 
brandt het, koolzuur achterlatende, maar in zoo geringe mate dat 
een diamant yd.n ^'elscheidenc millioeiien waarde, er niet ^mldoende zou 
teweegbrengen om een fleschje S^dzwater te verzadigen. 

Gekende scheikundigen ; Lavoisier, Giiyton de ^lorveau, Fourcro^^ 
hebben aandachtig de verschillende phasen der verbranding bestudeerd, 
Pas verliit, krijgt het dian ant ^lan zijn oppervlakte een zeer kenmerkende 
loodachtige tint ; bij laogduriger en heviger Axadiitting, verdu ijnen ribben 
en hoeken ; houdt een oogenblik de \^erbranding op, dan vertoont zich 
op de afgekoelde massa een zwarte stof, die op v it papier sporen achter¬ 
laat. ilorren, om dit verschijnsel te verklaren, meende dat deze stof 
alleen aan de oppervlakte aanw ezig was, en kwam zoo tot het besluit, 
dat diamant, gedurende de verbranding, trapsgewijze in gewone steen¬ 
kool zoude o\’ergaaii. Een Fraiische geleerde, M. Jacqiielain, heeft door 
eene merkwaardige proefneming dit laatste punt toegelicbt en be^^estigd. 
Ken inaaiid lang onderwier]) hij een diamant aan de werking eener cel 
van 100 elementen Bunsen ; na de proefneming ^'ond hij het ^?eranderd 
in een kool wiens dicht!leid 2,678 ’was. 


Bronnen : E. Boutaii : Le diama}^it. — H. Mercereau : Le dmiuanf. 
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HOOFDSTUK III. 


Ilcdendaagsche kennis 
Kristalvormen van het diamant. 


Zooals wij in het eerste hoofdstuk zagen, worden in de studie der 
natuur, de lichamen verdeeld in organische en onorganische. Het bestu- 
deeren dezer laatsten is onder alle opzichten .\’an minder belang, dan dit 
het geval is, met de eersten, welke den invloed \’an het leven ondergaan 
hebben. Te vergeefs immers zoeken wij bij de delfstoffen, dat geheim¬ 
zinnig element, dat aan alles, le\'en en werking bij zet, en zich aan ons 
vertoont on der den vorm van veelvuldige en hoost belangwekkende 
verschijnselen. 

De doode natuur heeft echter ook hare geheimen en onder de ver¬ 
schijnsels, welke het meest de aandacht \'an den naarstigen natuur- 
vorscher moeten gaande maken, bekleedt zeker, de kristallisatie der 
delfstoffen de eerste plaats. Xiets dwingt zoo zeer onze bewondering af, 
dan het bestatigen van de wonderbare gedaanteverandering, welke deze 
kristallisatie in eene eenvoudige substantie kan teweeg brengen. 

De schitterendste diamanten, de smaragden, welke de diepste zeekleu- 
ren vertoonen, de vurigste robijnen, de prachtige hemelblauwe saffieren, 
bestaan feitelijk uit niet anders dan koolstof, leem of zand, alle gewone 
grondstoffen, welke wij met onze voeten vertrappen ; maar feitelijk 
grondstoffen, welke den invloed der kristallisatie ondergingen. Zij hebben 
den kristalvorm en kristalbouw aangenomen. 

Wat verstaan wij door kristalvorm ? 

Wij weten dat onder den in\'loed \*an eene genoegzaaih hoogen warmte¬ 
graad, de meeste lichamen smelten, en dus van den vasten tot den 
vloeibaren staat overgaan. Eveneens gebeurt het, dat vele lichamen zich 
oplossen bij eenen warmtegraad welke voor ieder hunner \'erschillend is, 
zoowel in water als in andere gëeigende. vochten. Indien men in het eerste, 
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zoowel als in het tweede ge\ ah het gesmolten bad, of het ontbonden vocht, 
laat afkoelen, dan merkt men dat de overgang van den ^'loeienden tot 
den vasten stand, dit wil zeggen, tot den \’uoegeren stand, niet onver- 
scliillig en als bij toeval geschiedt. In die solidificatie of vastMordiiig, zal 
het lichaam gewoonlijk eenen regelmatigen ineetkundigen vorm aan¬ 
nemen, met regelmatige hoeken, en waardoor liet steeds zal gekenmerkt 
worden. Dit noemt men kristallisatie. 

^len kan dus een kristal bepalen als zijnde eene noodzakelijke samen¬ 
stelling van platte vlakken en rechtlijnige ribben, welke een vast lichaam 
van meetkundige gedaante begrenzen. Of deze kristallisatie nu geschiedt, 
door afkoeling hetzij na smelting onder den invloed der hitte, hetzij na 
ontbinding of oplossing in eeiie andere vloeistof, steeds zal men den 
definitieven vorm van het verkregen kristal kunnen herleiden tot een 
der zeven bekende tyjyQn. 

Welk is nu de wet, die de stof beheerscht ? 

Welk is de kracht, die moleculen der lichamen op zulke regelmatige 
wijze bijeenbrengt ? — De geleerden der vorige eeuwen, willende de 
regelmatigheid en stand^'astigheid uitleggen vim de ^mrme^, welke zekere 
organische lichamen kenmerken, noemen ze : de grillen of spelen der 
natuur. De hedendaagsche wetenschap, is er in gelukt, aan de natuur 
gedeeltelijk haar geheim te ontwringen, en de door haar ontdekte w^etten 
der kristallisatie heeft de delfstoffenkimde tot de hoogte eeiier ware 
wetenschap gebracht. Reeds in 1772 stelde Romé de Tlsle dit feit vast, 
dat in al de exemplaren van eenzelfde kristalsoort, de hoeken door de 
toenadering der \iakken ge^mrmd, steeds dezelfde zijn. Zoo zijn bij alle 
topazen \’an welke soort oolc afkomstig, de hoeken door de \^lakken der 
prisma's gevormd, steeds van 124*^^ 17'. 

De geleerde abbé Haiiy (lissai dhme théorie .sur la structurc des cris- 
taux. Paris 1784) de 3clier\^en oprapende van een stuk kalkspaath, aan 
de hand van eenen zijner collega's ontglipt, bestatigdc dat die stukken, 
in plaats van heel onregelmatig te zijn, zooals dit bij glasscherven het 
geval is, elk hunner in tegendeel een en echten kristalvorm toonde, 
begrensd door zes gelijke, gladde en glanzciide vlakken ; neigende naar 
eenen hoek, steeds gelijk aan 105^ 5', of aan diens supplement. 

Al die stukken varen gelijk\mnnig met het ^xrbrijzelde geheel, Hij 
kv'am er alzoo toe, eene groote hoe^'edlieid spaathkristalen, waa^^^an 
de verscheidenheden in de lionderden gaan, te onderzoeken, en merkte 
weldra dat allen volgens eenvoudige wetten, welke hij aanduidde, konden 
herleid worden tot den vorm, welke de stukken van zijnen verbrijzelden 
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spaath kenmerkten^ t. \v. , een rhomboëder of ruit^'Jakker, wiens grootste 
hoek 105^ 5' mat. 

De kliefkern. 

Het werd hem alzoo duidelijk, dat zekere delfstoffen zich in bladen 
of schilfers loslaten, en dat die bladen steeds in dezelfde richting liggen 
bij dezelfde lichamen, derwijze dat, wanneer men van oene delfstof, een 
zeker getal bladen af neemt, een kern overblijft, welke wel is waar kleiner 
is in oiTiVang ; maar steeds dezeflde hoeken vertoont. 

Het kleine kristal door het klieven bekomen, noemde hij oorspronke¬ 
lijke ^’orm » of kliejkern » ; terwijl hij den naam ^'an u tweede of afge¬ 
leide vorm gaf aan de andere, daaruit ^ oortkomende kristalvormen. 

Om nu van den oorspronkeiljken vorm of kern, tot de andere vormen, 
bij het zelfde systeem behoorende, over te gaan, is het voldoende de 
hoeken of ribben \ an dezen grondtypiis te vervangen door andere hoeken 
of ribben, daarbij steeds de wet der symetrie in het oog houdende, welke 
Haüy ontdekt heeft en welke luidt als volgt : 

« De gelijksoortige elen:enten, bij eenzelfde kristal, moeten steeds 
veranderd worden, terzelfder tijd en op dezelfde wijze, w 

Alzoo, in den cubus, ^velke de grond\ orm van het eerste kristalsysteeni 
is, zijn de ribben van eenzelfden aard, en de hoeken eveneens. Iedere 
verandering dus, op een der ribben, of op een der hoeken aangebracht 
moet zich ook op de andere ribben en hoeken c^ertoonen. 

zouden ons echter tergisseri, in dien wij dachten, dat de natuur, 
bij het \'ormen der kristallen, zoo geleidelijk en opvolgentlijk te werk 
gaat, als wij het hierboven aanduiden. Zij brengt geene grondtypen voort, 
om daarna hunne ribben of hoeken te veranderen ; op het oogenblik zelf 
van zijn ontstaan vertoont het kleinste kristal de vormen, die het later 
onder groot ere afmetingen zal dragen. 

De veronderstelling ^^an op volgent lijke verandering der ribben en hoe¬ 
ken is maar een middel uitgedacht om meer orde en duidelijkheid te 
brengen, in de groote verscheidenheid der kristallen. «De natuur zoo 
drukt Haüv zich uit. «heeft vooraf de theoretische waarnemingen der 
geleerden verwezenlijkt. » 

Wat men verstaat door kristalsysterne 11» en tot welk hunner het 
diamant behoort ? 

De vormen der kristallen zijn zoo menigvuldig, dat het noodig was, 
ze in bepaalde groepen «systemen » genaamd in te deelen, en in iedere 
groep samen te vatten, degenen, welke bepaalde gemeenschappelijke 
kenmerken vertoonen. Die system.cn zijn volgens de eenen, zes, volgens 
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andti'en, zeven in getal; zij zijn van elkander onderscheiden : door het 
^verschillend getal assen (3 of 4) \ an verschillende lengte, welke ieder hun¬ 
ner kenmerkt, en de verschillende richtingen, waarin zij elkander krinsen. 

Duidelijkheidshalve willen w^e hier, 
de drie eerste groepen, met het hun 
eigen assensysteem aangeven, 

i«) De eerste groep berust op den 
kubus, en heet daarom (t kubiek of 
tn'egelmatig systeem 


Alle kristalen, met drie, loodrecht op elkander staande, evenlange assen, 
zooals ze in lig. i, afgeteckend zijn, noemt men regelmatige kristallen. 
Ze behüoren dus, tot het regelmatige systeem. 

2"^) Wanneer, zooals bij het regelmatig systeem, de drie assen, lood¬ 
recht op elkander staan, met dit verschil, dat er maar twee evenlang 
zijn, en de derde verschillend (langer of korter), dan behooven deze 
kristallen tot het quadratisch of vierzijdig systeem. 


Kubusvcïrmlg diamant iti aljn tiantisteen. 
Fift. 3 


Fig. 1 


Fig. 2 



Fift. 4 Ftê* 5 Fiê- (i V'esuviiian, 

3^^) Zij 11 er geen twee loodrecht op elkaar staande, maar drie, zich 
onder 60^ snijdende nevenassen, op wier snijpunt de hoofdas, loodreclit 






























Alzoo zouden wij de zes of zeven verschillende systemen kunnen aan¬ 
duiden, Het weze voldoende ons bij deze drie te bepalen, om een duidelijk 
gedacht te geven van hetgeen door een kristalsysteem \'erstaan wordt. 

Tot welk systeem behoort nu het diamant ? 

Buiten eenige uitzonderingen, carbonado en boort, waarover wij later 
zullen handelen, en welke alleen onder de hoedanigheden van het dia- 
mant, op diens hardheid aanspraak kunnen maken, vertoont het diamant 
zich steeds als gekristalliseerd. 

Deze kristallisatie gebeurt onder bijna alle vormen van het kubieke 
systeem. Wij gaan ze hier vermelden, onbesproken latende, degene, 
^veIke op het diamiant geene betrekking hebben. Jacobs en Chatrian 
(w Le Diamant». ^lassón, Paris 1884) uit wier merkwaardig werk wij de 
volgende beschouwingen ontleenen, alsook de teekeningen, welke ze 
toelichten, verzekeren dat zij in hunne verzameling al dc hierna beschre¬ 
ven kristalvormen ontmoetten. 

Overbodig is het te doen opmerken dat de hoeken en kanten bij de 
diamantkristallen, niet dezelfde regelmatigheid en nauwkeurige meet¬ 
kundige omlijning vertoonen, als de klassieke vormen, welke in de figuren 
II tot 22 aangeduid zijn. 

Alhoewel bij het klieven van het diamant ons een octaëder of achtvlak 
overblijft, nemen wij toch duidelijkheidshalve, den kubus (lig lo) als 
grondvorm, en wij zullen zien, hoe wij door afstomping van hoeken en 
kanten, alle vormen verkrijgen, welke het diamant kenmerken. 






























L — De kubus kan ^^c^andel iiigen ondergaan op de hoeken of op de 
kanton. 

Die Yeranderingen gebeuren op de kaïHen volgeiider wijze : 1 ^) Door 
een facet aangebracht, en gelijkmatig afhel lend naar de twee vlakken 
van den kubus (hg. ii). 
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Fig. 


Indicn deze facetten nu meer en meer iiitgroeien]['dan \a"rdvi]iit de 
kubus, onder den vorm van een twaalfvlakkig lichaam, (f niit\‘lakkig 
twaalfvlak » genoemd, (l^liomboïdale dodccaëder). (fig. 12). 

2^) Dooi* twee plannen, bij wijze van dubbele schuinkant (biseru) op 
eik der kanten aangebracht, (tig, 13). 

Dij ontwikkeling dezer schuinkanten komt een lichaam met 24 \*lakken 
te voorschijn, (ipiramidale kiibus)i {hexatetraëder, vierentwintig vlakken) 
omdat ieder vroeger vlak van den kubus in een piramide uitloopt (iig. 14). 




Fig. 12 


Flg. 13 


Fift, 14 


TI. — De veranderingen 0^ gt^beuren op de vier \ olgende 

wijzen : • ' j. 

1°) Door een plan, gehjkerwij:zoi>eïk^d^^ de drie vlakken, en dat de 
acht hoeken van den kubus (fig'. 15), 

Door het steeds uitgroeien «ïeziCT acht plannen, komt er een lichaam 
te voorschijn met acht vlakken (octaëder). De kaapdian:anten vertoonen 
meestal dezen vorm (fig. 16). 

2*^^) M'annecr de hoeken nu, in plaats \^an door een plan, afgeknot 
VT>rden door drie vlakjes, gelijkerwijze crhellend, ieder naar een vlak 
van den ciibiis, dan verkrijgt n:en fig. 17 cn bij verdere ontwikkeling 
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dier vlakjes, komt te voorschijn, een lichaam met 24 vlakken «trape- 
zoëder » genaamd, omdat ieder vlak, den vorm van eenen trapezium 
vertoont (fig. 18). 
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Fift. 15 


Fig. 16 


Fig. 17 


Fig. 18 


3®) Wanneer de drie vlakjes, in stede van naar ieder der hoofd vlakken 
van den cubus over te hellen, op de drie kanten komen te liggen,.dan 
verkrijgen wij fig. ig; en breiden deze vlakjes zich steeds uit, dan komt 
een vier en twintigvlakkig lichaam te voorschijn « piramidale octaëder » 
genaamd, omdat ieder vlak van den octaëder in eene piramide uit¬ 
loopt (fig. 20). 




Fig. 19 


Fig. 20 


4^) W anneer zes vlakjes, in plaats van drie, eveneens twee aan twee, 
over de drie kanten liggen (fig. 21) dan geven zij bij hunne uitbreiding 
het ontstaan aan een lichaam, door 48 vlakken begrensd, « scalenoëder » 
of hexoctaëder )> genoemd (fig. 22). 




Fig. 21 


Fig. 22 


In al de hierboven beschreven kristalvormen, hebben de veranderingen, 
volgens de aangehaalde wet der symetrie, op al de hoeken, en al de 
kanten plaats gehad. ^Men ’ noemt die kristallen daarom « holoëdrisch » 
d.w.z. van hun volledig getal vlakken voorzien. 























Schijnbaar hemiëdrische vormen. 

Bij zekere kristalsoorten komen er exenipiaren bij dewelke de 

veranderingen, in plaats \^an, op alle hoeken en kanten te gebeuren, alleen 
op de helft dezer geschieden. De kristah'orm welke daaruit voortkomt 
noemt men «henhëdrisch omdat zij alleen halve kristallen vertegen- 
M'oordigen. 

Volgens de meest gezaghebbende kristalkenners, of kristallografen, 
bestaat deze hemiëdrie bij het diamant niet: Toch zijn er onder de 
diamanten vele exemplaren \^an onx^olkomen ont\\ikkeling, waaiwan 
volgens deskundigen, de oorzaak te zoeken is in groeistoringen. 

Eigenaardige vormen* 

In zijn proefschrift Pliysisch en kristallografisch onderzoek naar ile 
syinetrie van diamant j), haalt A. T^. ^'an der ^'een, modellen aan uit de 
collectie Molengraaf, onvolkomen ontwikkeld zooals fig. 23. 

De zonderlinge gedaante van dit kristal is te danken aan de tegen¬ 
woordigheid van \Teemde lichamen, welke de regelmatige xiitgroeimg in 
den weg stonden, 

De holte A, duidelijk zichtbaar, en welke een diiidclijken octaëdrischen 
vorm vertoont, doet vermoeden dat de vreemdeling hier een diamant 
was. 

De \'olgende afbeelding stelt ons een diamantkristal voor, aan beide 
zijden verschillend begrensd : terwijl immers het bo\ eneinde, de ^iakken 
van den dodecaëder vertoont, verwijzen die der onderzijde naar den 
octaëdervorrn (fig* 24), 



Fiê- 23 


Fiê. 24 


Dikwijls gebeurt het ook, dat een der drietalHge assen, x erlengd en 
overheerschend w'ordt in een kristal : dan komen vormen te voorschijn, 
welke met de kubieke sym*etiie niets gemeens schijnen te hebben, en 
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toch onder de natuurlijke kristallen van Brazilië en de Kaap \*aak \*ooi- 
komen. Van dien aard zijn deze \’Oorgesteld door figuren 25, 26 en 27, 
respektievelijk ontleend aan Dana en Sadebeck. 



Fig. 25 


Fi^. 26 


Fift. 27 


Gewoonlijk herkent men min of meer, bij deze kristallen, de hexoctaë- 
drische (achtenveertigtallige) vlakken, tegenover elkander staande aan 
de twee uiteinden der drietallige as, welke overheerschend werd, en 
onderling verbonden, door een prisma met verlengde driehoekige of paral- 
lelogramvormige vlakken. \\"ij zullen later zien, dat de diamantslijper 
meestal aan deze soort van kristallen den naam van tweepunten geeft, 
wegens de twee uitstekende einden. 

Tweelingen. 

Eene opmerkenswaardige eigenaardigheid heeft het diamant gemeen 
met vele andere kristallen, te weten, de tweelingvorming. 

Deze \'orming geschiedt hier altijd \'olgens het octaëder\*lak. Figuur 29 
stelt eenen tweeling voor, bestaande uit een octaëder, afgestompt door de 
vlakken van den rhomboïdalen dodecaëder. (twaaH’ruit\’lakker). 

Bij kristallen van dezen aard, zijn de octaëder vlakken, de \*oor- 
naamsten, en meestal afgeplat in de richting der as. Zij nemen alzoo eenen 
driehoekigen vorm aan, en worden dan ook wel eens genoemd « deltaëders 
of deltavlakken, volgens den vorm van de vierde letter van het grieksche 
alfabet A. 

Deze tweeling\*orm komt \'aak voor onder de diamanten, uit Bahia 
afkomstig. 

De plaats van het contact is gemakkelijk te merken aan den « naad ^ 
welken zij vertoonen, waarom zij dan ook door de slijpers « naadsteenen » 
genoem.d worden (fig. 28). 
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Buiten de besproken contact tweeling, bestaan er de zoo genaamde 
doorgroeiïngstwcelingen, welke malkander gedeeltelijk of volkomen door¬ 
dringen, en waar\ an lig. 29 en 30 ons ideale voorstellingen geven. 
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Fig. 30 


Wegens het dooreeiiloopen van hetgeen dc vaklieden h de groeiwassen » 
noemen, bieden deze tweelingen aan den slijper groot en weerstand, en 
wordt hun dan ook de benaming van ft duix^elsteenen » gegeven. 

Een engelachtig geduld wordt dan ook van den vakman gecischt om 
op dergclijkc naadsteenen de noodige facetten aan te brengem 

Bolvormige diamanten. 

Het is overbodig te zeggen, dat dc uit de mijnen opgedolveii diamanten, 
dé' \'olmaaktlieid der hierboven aangeduide theoretische \ormen, niet 
allen vertoonen. Men vindt er zelfs die geheel rond zijm Y^n rond warden 
door afslijting kan hier geen spraak zijn, daar diamant harder is dan 
de hem begeleidende delfstoffen. Hoogstens zou door het stooten tegen 
andere betrekkelijk harde delfstoffen, glossen of barsten kunnen ontstaan. 

Men bestatigt trouwens dat die ronde diamanten, evenals de andere 
van een zekere ruwe schors omge\Tn zijn, welke meestal geen sporen 
van afwrijving of afscheuring vertoont, 

De bolvormige gedaante, zou volgens Haüy aan niets anders te wijten 
zijn dan aan het feit, dat de diamant, door het overhaastige proces zijner 
wording, de gedaante van den regelmatigen adit-en-veertig\ lakker niet 
heeft kunnen bereiken. Bij het nauwkeurig onderzoek, zai men dan ook 
snerken, dat op de gebogen vlakken, /.ekere indrukken aanduiden, 
welken vorm de steen zou gehad hebben^ indien liij in zijne regelmatige 
Imistallisatie niet ware gestoord geweest* 

Strepen, indrukken of putjes. 

De k lakken der diamantsteeiien zijn niet altijd volkomen glad ; bij 
een gunstige verlichting zal men kunnen opmerken, dat zij dikwijls voor- 

















zien zijn viin streepjes, somtijds in den \'orm van fijne sierlijke, zeer 
regelmatige teekeningen ; andere malen onregelmatige en aan het vlak 
het voorkomen gevend ^'an eeiie landkaart. Ook ontwaart men niet zelden 
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regelmatige verdiepingen of putjes. De \ orm dezer putjes is als die van 
holle piramiden, waain'an de spits, het toppinit naar het kristallogra- 
fisch middenpunt \'an den steen gericht is, terwijl de basisvlakken in de 
betreffende kristah‘lakken liggen. Het is daarbij nog merkwaardig dat 
deze piramiden bij de octaëders driehoekig, en bij diamanten van rcgel- 
matigen dobbclsteem orm, vierkantig zijn. 

De driehoekige verdiepingen, vertoonen gelijkzijdige driehoeken, meest¬ 
al gekeerd tegenover de zijden van het octaëdein lak op 6o graden, ter- 
wijDde kanten der vierzijdige verdiepingen steeds parallel loopen met de 
diagonaal der cubusvlakken (ftg. 33 en 34), 



FiÉ- 33 



Fig 34 


Aan^^ehaalde werken : Jacobs en Chatrian : Le diamani. — A. L. Van cler \ een : 
PhysiscJi en krtsfailogyafisch ouder^oe/i naat' de symetrie van hef diatnavi. 
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HOOFDSTUK IV. 


Soortelijk gc>vicbt. 


Eene voor dc kennis der edelgesteenten, gewichtige eigenschap, is 
hnnnc dichtheid of soortelijk gewicht. Zij bestaat in het feit dat een ge¬ 
deelte van eene stof of van een edelgesteente, incer weegt dan een even- 
groot stuk van eene andere stof of edelgesteente. Men erkent dit verschil 
onder andere gemakkelijk, v anneer men zich twee even grootc cubussen 
van twee verschillende stoffen aanschaft* B*v. : Een ciibus van lo cm, 
afmeting smeedijzer, Aveegt op de hand zwaarder, dan dezelfde cubiis 
lindenhoiit. Indien men nu het gewicht van eenieder der cubusseii be¬ 
proeft bij middel eener weegschaal, dan öndcr\ indt men dat dc cubns 
smeedijzer 734 kgr., en de cubus hndenhoiit ^S- Be ciibus 

smeedijzer is dus 73/4 - ^ ^5^ maal zwaarder dan een gelijken 

ciibus Hndenhout, of in andere woorden, het ijzer is 15 JZ maal dichter of 
zwaarder dan het lindenhout. 

Een cubiis hout, welke 15^2 maal grooter zou wTzen dan een cubus 
ijzer, zou dus hetzelfde gewicht hebben. 

E\ cnzoo zijn twee edelgesteenten van denzelfdeii om vang niet van 
h tU ze 1 f d e ge wie h t. 

Een diamant \an i karaat is kleiner dan een topaas van hetzelfde 
gewicht, daar liet eerste dichter is ; en op denzclfden grond is ook een 
saffiersteen ^ an 2 karaat, nauwelijks grooter dan een steen aquamarijn 
\“an r karaat. 

Om nu de diditheid der verschillende lichairen, delfstoffen, enz. aan 
te duiden, heeft men doelmatig ge\'onden, een bestemd lichaam als een¬ 
heid aan te duiden, waarmede al de andere zouden \xTgeleken worden. 
Dit lichaam is het gedistilleerd water, gebracht op cenc warmtegraad van 
centigraden Celsius* 

3 Icn duidt de dichtheid van zulk water aan door het cijfer i, en men 
rekent uit, hoeveel dichter het te onderzoeken lichaam is, dit wil zeggen, 














hoeveel aarder het is dan een e^^engroot voluum van ditzelfde water. 
Het getal nu, dat aangeeft hoeveel maal een lichaam zwaarder is, dan 
een gelijk \-oluum water, heet men tf soortelijk gewicht 

De ondervinding heeft geleerd, dat iedere scheikundige verbinding, 
ieder mineraal, en dus ieder edelgesteente, steeds in al zijne exemplaren 
hetzelfde soortelijk gewicht heeft, dat in het algemeen van het soortelijk 
gewicht van alle andere lichamen min of meer afwijkt. Hieruit volgt, dat 
het soortelijk gewicht een zeer geëigend middel is, om delfstoffen welke 
zeer op elkander gelijken, onderling van elkaar te onderscheiden. 

Voor edelgesteenten is dit hulpmiddel van dusdanig belang, omdat 
bij de toepassing \^an hetzelve, het edelgesteente niet beschadigd wordt, 
zoodat men op die wijze ook de kostbaarst geslepene ju weden, zonder 
eenig ge\ aar \an beschadiging onderzoeken kan. Daarom zal geen 
juwelier verzuimen zich voor alle mogdijke gevallen met dusdanige onder¬ 
zoeken op de hoogte te stellen. 


Beproevings methoden. 


lO) De Picnometer. 

De picnometcr is wellicht de nauwkeurigste van alle methoden om 
het soortelijk gewicht vast te stellen. Het is een klein bol vormig glas, zoo 



licht niogelijk met breeden hals, dat gesloten kan worden met een glazen 
stop, welke in de lengte met een zeer fijn kanaal doorboord is. 

.Met behulp van dit bolvormig glas en ^'an eene goede weegschaal, kan 
men het gewicht van eenen steen op de vólgende wijze vaststellen. 

Vooreerst weegt m.en op eene schaal, den bewusten steen, en wij 
noemen dit gewicht g ; veronderstellen we nu dat voor dezen steen 
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4,3^2 gr. gc^■o]^clen worde. Daarna wordt het bolvorinig glas ir.ct gedistil¬ 
leerd water gevuld, gewogen, en zijn gewicht is f. Voor dit bijzonder ge\-al 
is dit gewicht 15,543 gr- 

Er moet gezorgd worden, dat het water, het kanaal \-an de stop \-ulle, 
tot den bovensten rand ; iets wat bij het opzetten van de stoji vanzelf 
gebeurt, Nn wordt de steen in de flesch geworpen. Deze verwijdert daar¬ 
uit een r-oluum water, gelijk aan zijn eigen voluiiin. Ven zet de stop er 
weder op, waardoor dezer kanaal zich weder ^'an zelf met water ^ailt. 
Xu weegt m,en het zorg^'uldig afgedroogrlo flesclije (zooals ook de eerste 
maal niet mag vergeten worden) met het zich daarin btwindende water 
en steen. i)it gewicht noemen we q ; in dit geval gelijk aan i8,ü8o gr. 

Het gewicht ^un het fleschje water en van den zich buiten bevindenden 
steen is dus : g -f- p of 15,543 ë>'- + 4,3'’2 gr, = 19,925 gr. Het gewiclit 
'.■aii het door den steen verdrewen water, is dus een voluum water, gelijk 
aan dat ^■an den steen, zijnde (g -b p — q) of (19,925 gr. — 18,680 gr.) = 
ï» 245 gr. Aangezien nu echter de steen zelf g of 4,382 gr. weegt, zoo is het 


soortelijk gewicht [d.] van den steen of d = - —i—- 

gmp —q 1,245 


= 3,5-2 gr. wat het soortelijk gewicht \ an het diam.ant nitn aakt, en inder¬ 
daad dc onderzochte steen behoort tot die familie. 

2°) Methode De Spiraal weegschaal van Joly. 

Deze bijzondere weegschaal biedt dit voordeel aan, dat zij geen gewicht 
vordert, en nauwkeurig genoeg is om alle edelgesteenten, indien ze niet 
te klein zijn, te wegen. 

Op een horizontaal voetstuk h bevindt zich een staf, ongeveer 1,50 in, 
lang, welken uren bij middel \'an sclirocvcn, aan het v'oetstuk aange¬ 
bracht, geheel verticaal (loodrecht) kan stellen. 

^ an c tot ff is aan de voorzijde eene schaal (ladder) in niillim.eters ver¬ 
deeld, waartegen zich een spiegel bevindt. 

Aan de bovenzijde van den staf hangt een dunne spiraal vormige staal¬ 
draad, welke van onder, aan andere dunne jdatinadraden, 2 kleine 
schaaltjes bij ni- en m' draagt. 

Verder zijn er op den draad 2 tcekcns o en o’. Het onderste schaaltje 
hangt in het water dat zich in een bij g geplaatst glas bevindt, cn kan 
met zijn voetstukje h naar boven en naar beneden verschoven worden. 
Eij het wegen nu necm.t men nauwkeurig acht op het standpunt van 
het n'.erk u, dus het standpunt van den driehoek, dat wil zeggen, 
^■an den bovensten hoek, zijdelings besciiouwd, en zich weerkaat¬ 
send in den spiegel. ^'eJonderst l 41 en we nu dat het merk t-n het 
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spiegelbeeld zich op 45 dekken. Nu plaatst men den steen welke men 
wegen zal, op het hoogste schaaltje. De spiraal doorbet gewicht rekt zich 
uit en men volge deze uitrekkingen door het 
verschuiven van het voetstuk, waarop zich 
het glas water be\indt, totdat de spiraal in 
rust getreden zij, en op het oogenblik dat 
o’ weder zijne plaats aan de oppervlakte van 
het water inneemt. Veronderstellen we nu 
dat de bovenhoek van o zich is komen plaat¬ 
sen op 75. 

Het gezwicht van den steen wordt dus 
uitgedrukt door 75 — 45 = 30. Legt men 
nu den steen in het schaaltje dat zich in 
het water be\andt bij m\ dan vermindert zich 
zijn gewicht met het gewicht van zijn eigen 
voluum water. De spiraal wordt dus weder 
ingekort, ('ii men volgt de beweging naar 
boven miCt het voetstuk. 

Het merk o valt nu met zijn spiegelbeeld 
te samen cp 65. Het gewichtverlies van eenen 
steen in het water, wordt dus aangeduid door 
75 — 65 = 10 streepjes, en het soortelijk 
gewicht is gelijk aan 30 : 10 of 30/10 = 3. 

Bij gevolg behoort deze steen tot de kleur- 
looze turmalijnen. 

Het soortelijk i^eieicht van het diamant 
wordt door verschillende geleerden geschat 
tusschen 3,3 en 3,7. Het verandert volgens de 
helderheid der kristallen, volgens hunne in¬ 
wendige samenstelling en de plaats waar het 
diamant opgedolven werd. 

De volgende geleerden, die zich aan bijzon¬ 
dere studiën, omtrent de dichtheid van het 
diamant wijden, zijn hier volgens hunne chro¬ 
nologische orde aangeduid. Dumas en Stas 
(1841) Rivot (1849) Damour (1853) Dufrenoy 
(i‘^ 55 ) Schrauf (1866) Baumhauer (1873) 

Kuntz (1S88) Moissan (1893). 




Fig. 36 


33 























Wij geven bier den lijst aan waarv'an de cijfers ons aanduiden, hoe in 
verschillende dian antsoorten, verschillende dichtheid of soortelijk ge¬ 
wicht ge\'Onden wordt: 


Z^vart dian ant {Ri\'ot} 

Braziliaanscli dian ant {Danrour) 

Kleurloos gesneden Kaap diar ant (Baun hauer 

Blauw diatrant (Baun hauer). 

(irijs carbonado \'an Brazilië (Ban:! hauer) 
Zwart diairant van Dysartvilie (Kuntz) 

Grijs purperaclitig boort (l\Ioissan) . . * * 

Kleurloos dian ant van Bonieo. 



^^oor ^-erschillendc diarr.antsoorten \‘an Brazilië, welke donJeerbruin 
gekleurd zijn, werd eene dichtheid gex oiiden van 3.boo, 3.620 en 3.630. 

Onder de bcroeir.de dian:anten, telt de Ziiidster 3.529, en 3.514 werd 
gevonden voor den Florentijin 

Als gemiddelde dichtheid ^'an het dian ant kan ir.en vaststellen 3.510 
tot 3.520. 

De groote natuurkundige Haüy, is dikwijls in r. oeilijke gevallen 
omtrent de echtheid \'an diamantstcenen geraadpleegd geworden, 
en kw-ani meermaals tot ontdekking \ an bedrog, door de toepassirg ymi 
deze proeven der dichtheid. 

Voor een vakman in het dian:antbedrijf komt het zelden voor dat hij 
de proeven der dichtheid moet aanwenden. Andere een\ oudiger midde¬ 
len staan hem ten dienste, oni zich \'an de echtheid der te bewerken 
steenen te overt\hgen. Sommige zelfs weten in het donker dit onder¬ 
scheid vast te stellen. Het is voldoende voor een kenner, de twee 
steenen kort aan het oor tegen elkander te w rijx'cn : liet krassend geluid 
door het diamant voortgebracht laat zijne echtheid bestatigen. 
Deze eigenaardigheid van het diamant is weinig bekend, bij delfstoK 
knndigen, maar zoo veel te beter en \an dagelijksch gebruik bij de. 
kooplieden der Bahia-mijnen in Brazilië. 










HOOFDSTUK V. 


Werking der lichtstralen 


op het diamant. 


Wanneer een bundel lichtstralen, een lichaam treft, en bijzonder 
wanneer hij valt op een min of meer doorschijnend en geslepen kristal, 
dan \erdeelt hij zich in verschillende richtingen, en doet eeiie reeks 
ingewikkelde verschijnsels ontstaan. .Met betrekking tot de hen treffende 
lichtstralen, v^orden de lichamen \’crdeeld, \"olgens dat zij de stralen 
weerkaatsen, breken of verspreiden. ^ ^ 

In het eerste geval noemt men de lichamen ondoordringbaar, on door¬ 
schil nbaar, ondoorzichtbaar en tot deze behooreii cajiixiinacloi, en zekere 
andere zwarte diamantsoorten, 

In werkelijkheid zijn er weinige lichamen dezen aard, want bijna 
allen, wanneer men ze tot den om\'ang van dunne pfeatjes of'schilfertjes 
brengt zijn een weinig doorschijnend. • ,V 

Men zegt dat een lichaam het licht weerkaatst, w-annèer het de licht¬ 
stralen welke het ontvangt, als kwamen ze van zijnti leipnei oppervlakte 
voort, en werden ze door het lichaam zelf voortgebracht, verspreidt. 

Deze licht weerkaatsing geschiedt volgens gewone en on wankel bare 
wetten. 

De sterkte dezer w-eerkaatsing hangt af van den aard der weerkaatsende 
oppervlakte, en van den hoek welke er ontstaat tusschen haar en de 
straal waardoor zij beschenen w'ordt. 

Eindelijk worden de lichamen, welke zich door de lichtstralen laten 
doordringen, doorschijnende of doordringbare lichamen genoemd. 

Breking van het licht. 

Wanneer wij in een volkomen donker gemaakt vertrek, door eene zeer 
kleine opening, in den wand, een uiterst dunne bundel zonnestralen naar 
binnen laten \ullen, dan zal deze door het in de kamer zw'evende stof 
aan ons zichtbaar zijn als eene rechte lijn. 
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Laten ^ve dit licht \'allen op water dan zal het zich in het water \’oort- 
plaiiten, maar niet langs de lijn, welke in de lucht ge^'ormcl is. 

Wanneer wij eene loodlijn op het watervlak oprichteii op het punt 
vaar de lichtstraal het water biniientreedt, dan zal ook in het ^vater eene 
1‘echte lijn gCA^olgd worden door het licht. Deze lijn maakt echter eeneii 
hoek met die loodlijn als de invallende straal. 

Dit ^^ersclïijiisel noemen we de breking \an het licht. In liet bijgaande 
figuur is het voldoende den hoek L. C. P. welke de hoek in\'al ge¬ 
noemd wordt, te nieten, alsook den hoek li. C. brckingshoek genaamd, 
om te weten in hoever de lichtstraal gebroken is, om korter bij de loodlijn 
P. P’ te naderen. 

De invalshoek L. C. P. wordt in de driehoeksmeetkunde gerekend door 
de loodlijn L. d. welke men ook «sinus » noemt. Evenzoo handelt men 
voor den brekingshoek K. C. P' welJve gemeten wordt door zijnen sinus 
R. f. 




In een zelfde lichaam breekt zich dezelfde lichtstraal steeds op dezelfde 
wijze, iets wat in de \^olgende woorden kan vast gesteld w’orden : 

De sinus van den invalshoek is in eene steeds onveranderde verhouding 
met den sinus \im den brcki2:gshoek. Deze verhouding noemt men 
brekingsindex. 
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Als \ve nu daarbij voegen dat deze 2 hoeken zich steeds in hetzelfde 
plan bevinden dan zullen wij hebben doen kennen de wetten der licht¬ 
breking. 

Het zal dus niet moeilijk zijn, eenmaal dat men den brekingsindex van 
een kristal of van een ander doorschijnend lichaam weet te berekenen, 
welke richting eene lichtstraal zal inslaan bij het ontmoeten van eene 
oppervlakte met eene bekende richting, 

De kennis van deze wetten is onontbeerlijk voor eenen goeden edeh 
steenslijper. 

De kunst van den slijper bestaat hierin dat hij aan zijn steentje alle 
mogelijken glans en vuur moet bij zetten, dit wil zeggen dat hij liet der¬ 
wijze moet bewerken, om in den steen zooveel mogelijk licht te bewaren. 

Er zijn nu gevallen, waarin hij door eene kunstige samenstelling der 
vlakjes, de lichtstraal als een gevangene kan opsluiten in het kristal, 
gevangene welke alle moeite zal aanwenden, maar vruchteloos, om langs 
de ontelbare vensterjes te ontsnappen. 

Dit noemt men de totale terugkaatsing welke wij in eenige woorden 
gaan uitleggen. 
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Veronderstellen we nu dat de lichtstraal in plaats van uit de lucht, in 
het water te vallen, integendeel van uit het water in den lucht dringt, ' 
dan zal hij in tegenovergestelde richting, denzelfden weg volgen. Heeft 
hij b.v. de richting K. C., dan zal hij langs C. L. den lucht ingaan. 
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Nochthans de \Trlioiiding der sinussen is steeds dezelfde ; daarom : 
Indien de straal in het water de richting M. C. volgde, dan zou hij bet 
water niet uitgaan, dewijl hij om dezelfde richting te volgen als in hg. 38, 
langs C. T. moeten gaan. 

Eigenlijk breekt de straal zich nog meer om eenen hoek van weer¬ 
kaatsing te vormen, gelijk aan M. C* F\ 

Deze hoek van geheele weerkaatsing is des te kleiner, en bij gevolg des 
te gemakkelijker te verkrijgen \mor eenen kristal, naarmate zijn brekings¬ 
index grooter is. 

Voor bet diamant is de grootste hoek 23*^ 46' 40'. De slijper kan dus 
gemakkelijk de facetten derwijze op de steentjes aanbrengen, dat deze 
volledige weerkaatsing zeer dikwijls geschiedt. 

Door ondervinding heeft men waargeiiornen dat hij zekere invalsrich- 
tingen der stralen, deze zich uit het kristal verwijderen, nadat zij er zich 
eeiiige malen in weerkaatst hadden ; andere blijven er om zoo te zeggen 
in gevangen, en men heeft wel eens een honderdtal weerkaatsingen 
bestatigd. 

Is het dan te verwonderen, dat de bewerkte diamant, somtijds aan 
eene vuurzon gelijkt wij] hij zoo over^^loedig met licht gedrenkt wordt. 

Hiernaast geven wij eene figuur (hg. 39) in dewelke wij aantoonen, 
hoe eene lichtstraal vallende op het vlak B. C. van eenen kristal, in de 
aangeduide richting zich 17 maal daarbinnen ^veerkaatst, om dan zich 
door het vlak A. F. te verwijderen. 
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HOOFDSTUK VI. 


Kleurschifting of Dispersie. 


Dispersie of kleurschifting is de splitsing van het licht in grondkleuren, 
door breking. Wanneer door eene spleet, een dunne lichtbundel, op een 
driezijdige glasprisma valt, wordt hij uit zijne richting gebracht, doch 
alle gedeelten niet even sterk. 

Er ontstaat eene soort van waaier, welke men op een scherm kan pro- 
jecteeren. 

De stralen welke het minst gebroken zijn, hebben eene roode kleur, 
dan volgen in voortdurend sterkere breking, oranje, geel, groen, blauw, 
indigo, violet. 

Zulk een geprojecteerd kleurenbeeld, noemt men volgens de wijze van 
r^oortbrenging, ook wei << prismatische 

De stralen zijn niet scherp van elkaar gescheiden; doch gaan zacht in 
elkander over. 

Newton heeft voor het eerst aangetoond dat het witte licht uit een 
groot aantal lichtsoorten van verschillende brekingsindexen bestaat, 
waarvan het roode licht den kleinsten en het violette licht, den groot sten 
heeft. 

I.aat men in een donker vertrek door de opening b (fig. 40) rood licht 
\'allcn, door er een rood glas vóór te houden, dan ziet men eene helder 
roode plek op een wit scherm bij d. Wordt het roode licht daarentegen 
door een pris na opgevangen en gebroken, dan ontstaat de roode vlek 
op het scherm bij r ; neemt men blauw licht dan komt het beeld ireer 
naar de letter g te liggen. 

Evenals men het witte licht, door ir.iddel van eenen prisma in de licht¬ 
soorten van het spectrum ontleden kan, zoo zal men on gekeerd, de 
gekleurde straal, welke van eenen prisma 5 uitgaat, door middel eener 
\'erzamellens w'eer sam.envoegen, en als eene v itte vlek op het scherm 
/ opv'atten. 
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In de spectra \\ elke gevonr.d worden door prisma's \'an verscliillende 
stoffen, of siibstantiën, worden de verschillende kleuren steeds in dezelfde 
orde gerangschikt; maar niet in dezelfde verhouding of breking, of in 



Flg. 40 


andere woorden, de kleuren worden niet steeds op dezeirde wijze geschift. 
De eigenschap welke de lichamen bezitten, om min of meer het licht uit 
te spreiden noemt men de schiftingskracht. 

Er is bijna geen lichaam, geene delfstof, welke die schiftingskraclit in 
zulke hooge mate heeft, als het diamant. 
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Ziehier eenige schiftings-coëfficienten welke het merkwaardigste zijn : 


Diamant. 0,044 

Gewoon’FlÏQtglass.0,036 

Saffier en blauwe korund 0,029 

(manaat ..0,027 

Turm.alijn. 0,019 

Smaragd.0,015 

Bergkristal.0,014 


Geel Fliutglass n et mengsel van boraxzuur. . . 0,049. 

Uit hetgeen wij nopens de kleurschifting gezegd hebben, volgt dat 
de slijper, wil hij het diamant, dat hij bewerkt, zien prijken met de 
schitterendste kleuren, hij er zich op moet toeleggen, om de facetten er 
zoo op aan te brengen, dat zij menigvuldige prisma's vormen. 

Na deze algemeene beschouwing willen wij overgaan tot andere 
optische eigenschappen, welke zich in het diamant meer dan in andere 
delfstoffen openbaren. 

Doorzichtigheid van het diamant. 

Wat \^erstaat m.en door doorzichtigheid ? 

Die lichamen, welke het licht ongestoord laten doorgaan, noemt men 
doorzichtig. W anneer zij bij een volkomen doorzichtigheid een algeheele 
kleurloosheid paren, worden zij waterhelder genaamd. 

Het diamant is zeer schoon doorzichtig, wanneer het zuiver is, en geene 
vreemde insluitingen bevat. Deze laatste immers storen zeer dikwijls de 
doorzichtigheid, en steenen welke er verscheidene inhouden, zijn dikwijls 
geheel en al ondoorzichtbaar. 

Ditzelfde is ook het geyal bij zeer sterk, bijzonder bruin en zwart gC' 
kleurde dian.anten, waarvan de kanten alleen nog een weinig licht door* 
laten. Is deze kleuring echter maar zwak, dan zijn de steenen niet veel 
minderdoorzichtig, dan de kleurlooze. 

Buiten dit, hangt ook nog de doorzichtigheid van het diamant af van 
de hoedanigheid zijner vlakken. Is deze oppervlakte ruw, bij voorbeeld, 
door het afrollen van den steen, dan ziet die steen, allioewel van natuur 
volkomen helder, er toch troebel en ondoorzichtig uit. De volkomene 
doorzichtigheid kan n.en echter weder verkrijgen door het slijpen. 

De doorzichtigheid is wat men voor het diamant noemt, het water van 
den diamant. Op di\ water, dus op deze hoedanigheid van doorzich¬ 
tigheid berust wezenlijk de schoonheid van den steen. 

Men noem t diamanten van eerste of reinsie water, deze welke volkomen 
doorzichtig, vrij van gebreken en insluitingen, eene algeheele kleurloosheid 
vertoonen. 



















Geringe troebelachtiglicid in de doorzichtigheid van het diamant, ma¬ 
ken het niet tot slijpen ongeschikt. Overschrei dt echter deze troebel ach¬ 
tigheid, eene zekere grens, dan kan de steen niet meer als edelsteen 
aangewend worden ; maar ^llldt dan zijn gebruik in dc techniek en in de 
nij verheid. 

Het diamant laat volkomen de Roentgen- of X-stralen door, alle 
steenen evenwel niet in gelijke mate. Sterk gekleurde steenen, zooals 
b.v, groengele, geven wat meer donkere beelden dan de ganseli kleurlooze 
(witte). 

Ook bij blauw, groen en rood gekleurden, ^vordt een klein \TTSchil 
opgemerkt. 

Hoe minder stralen er doorgelaten worden des te donkerder zijn de 
beelden, en des te scherper zijn de grenskanten der betreffende stcenen 
afgetcekend. 

Het diamant geeft geen beeld weder, in tegenstelling met het zeer op 
hem gelijkende bergkristal, de kleurlooze topaas en yacinth, en namelijk 
het glas (strass) welke zich door hunne donkere scherp afgeteekende 
beelden, het duidelijkst van diamant onderscheiden». (Bauer) 

De toepassing der Roentgen of X-stralen (Jean Escard, Le Garbone) 
is dan ook een zeer geëigende wijze om het echte diamant te erkennen, 
des te meer daar deze proeve, slechts lo a 15 mi 11 ut en duurt, en men 
tezelfdertijd, een groot aantal steenen onderzoeken kan, zelfs iliegeiien 
welke reeds ingezet zijn. Ook voor andere edelgesteenten, is deze jmoef 
aan tc wenden, zooals voor korund en zijne verschillende variëteiten. 
Deze zijn allen niet zoo doorlatend als het diamant ; maar worden toch 
nog door vele Rocntgenstralen doordrongen, en geven daardoor matte 
beelden met niet zeer scherpe omlijning, doch scherper dan bij diamant. 

De toepassing der X-stralen laat ook toe gebreken en bijzontlere 
insluitingen gewaar te woalen, welke anders^ zelfs met behulp \ an het 
\ergrootglas ongemerkt zouden voorbij gaan. 

Glans van het diamant. 

\\"at verstaat men door glans ? Wanneer een lichaatn tloor uitwendig 
licht bestraald wordt, dan dringt een gedeelte der lichtstralen (in dat 
lichaam binnen, terwijl een ander, grooter of kleiner gedeelte derzelvc, 
aan de oppervlakte teruggeworpen wordt. Het licht, dat alzoo ^"an de 
oppeiu'lakte teruggeworpen wordt en onze oogen treft) maakt den glans 
\-an het lichaam uit. 

Het diamant, wanneer zijne vlakken effen glad zijn, geeft eenen sterken 
en levendigeii glans. Deze glans is een zeer eigenaardige en houdt het 
midden tnsschen den glans van het glas en dien van het nietaal Hij 


















wordt daarom, de diamaniglans genoemd, welke bij weinig andere 
mineralen, en nauwelijks bij een tweeden edelsteen gevonden wordt, 
^let ecnige oefening dns kan men daardoor gemakkelijk het diamant van 
andere doorzichtige lichamen, van glas, bergkristal, enz. onderscheiden. 
Er bestaat echter eene glassoort, «strass ?) genoemd, welke zooals wij 
reeds gezien hebben, diamantgianzend is, en daarom vaak gebruikt wordt, 
voor het nam.aken \iin diamant. 

Aan de natuurlijke, dit is onbewerkte oppervlakte des dianiants, 
is de echte diamantglans niet duidelijk te herkennen; bijzonder 
wanneer deze oppervlakte sterk af geschuurd zijn. In deze gevallen 
^'crtoonen zulke steenen een eigenaardig loodgrauw, metaalachtig 
aanschijn, tamelijk wel gelijkend op het aanzien van den steen, 
wanneer hij uit de handen des snijders komt. 

De diamant glans vertoont zich in zijne x^olkumenste volmaaktheid op 
cle aangeslepene vlakjes, welke het licht op eene gansch regelmatige 
wijze weerkaatsen», (Bauer) 

Deze bijzondere glans, die alle andere overtreft, is te danken bij het 
diamant : aan diens ongeëvenaarde hardheid en homogeneiteit, die 

het tot het slijpen het meest geëigend maken. 2^ aan zijne helderheid 
en doorzichtigheid, zoodat slechts een minimum \ an lichtstralen opge¬ 
slurpt worden. 3 aan zijn buitengewoon lichtbrekend en lichtweerkaat¬ 
send vermogen, dat de stralen met een ontzettende kracht terugwerpt. 
Bi] het slijpen komt deze laatste eigenschap natuurlijk tot haar volle 
werking : immers, de vlakken of facetten worden door den slijper derwijze 
gerangschikt en in dusdanige helling aangebiacht, dat de lichtstralen 
die den steen binnendringen, in den koletkant meermalen eene totale 
weerkaatsing ondergaan. Om dan weer tot het oog r an den toeschouwer 
terug te keeren. 

Aan dezelfde hierboven vernoemde oorzaken, heeft het diamant een nog 
merkwaardiger eigenaardigheid te danken; alle slijpers weten, bij onder¬ 
vinding dat de kostbare grondstof die zij bewerken, op een gegeven 
oogenblik als gedrenkt wordt met licht en als in een lichtbron herschapen : 
het is als een laaiend \aiur dat ze in den steen bewonderen, en voorwaar, 
het is niet een enkele weerkaatsing die den lichtstraal ondergaat, alvorens 
het steentje te verlaten; tot twee, drie, ja meermaals wordt hij weerka tst, 
volgens de ligging en helling der facetten, In dit kruisjagen der stralen, 
nog bevorderd door de helderheid van het kristal, ontstaat er als een uit - 
straling ^'an licht naar alle zijden, zoodat de steen zelf het bewonderens- 
waardige licht schijnt voort te brengen. De slijper noemt dat het vuur 
van den steen 
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HOOFDSTUK VIL 


Kleur van het diamant. 


(naar B a u e r) 


Meestal liouclt men het diamant voor volkomen kleurloos, en als 
het schoonste exemplaar ^ an kleurlooze stcenen, welke de grootste heldei’ 
heid en doorzichtigheid bezitten. Dit is echter maar gedeeltelijk waar ; 
want evenals er troebele en ondoor zicht bare diamanten bestaan, en zelfs 
een groot getal, zoo zijn er ook gekleurde. 

Ongeveer één vierde gedeelte van de tot nu toe gevondene diamant- 
exemplaren zijn \'olkümen kleurloos ; één kwart heeft eenen gaiisch 
lichten kleurtoon, en de overige, dus de helft zijn min of meer levendig 
gekleurd. 

A. - De klemioöze, - De \'o!konien kleurlooze diamanten zijn de 
reinste en ook in het algemeen, de kostbaarste en de duurste. 

Gaat nu deze kleurloosheid met volkomen doorzichtigheid gepaard, 
dan ontstaat er somtijds een eigenaardige, staalblauwe schijn, cn zulke 
blauwwitte diamanten, de zoo genaamd « Tiffanyit welke in Indië en 
Brazilië niet zelden zijn, maar in de Kaap wel eens Awmkomen, zijn 
de meest ge/.ochte van allen, eenige bijzonder schoon gekleiirden uit¬ 
gezonderd. 

B. - De licht geiinte. - W'anneer aan het diamant, eciie \reemde 
kleurige stof gemengd is, dan neenit het in zekere mate, die kleur aan, 
min of meer, naarmate de tegenwoordigheid van dit pigment min of 
rr.eer overvloedig is. 

^len vermoedt dat in vele diamanten organische substantiën, ver¬ 
bindingen van koolstof, weliiclit kol en waterstof, deze kleuren in liet licht 
roepen. Somtijds ook zijn het onorganische lichamen in uiterst fijne 
vcrdeeling. 

Wij hebben reeds gezien dat gekleurde diamanten, kleine mengsels van 
vreemde ijzerbevattende substantiën insluiteii, welke bij bet verbranden 
als asclibcstanddcelcn overblijveii. 
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\"ele diamanten zijn zoo licht gekleurd, dat zij voor den ongeoefenden 
beschouwer, als gansch kleurloos doorgaan. Deze bemerkt alleen de 
kleuring door liet kontrast wanneer men naast den ge^vaanden kleur^ 
loozen steen, er eenen echten kleurloozen nevens legt, op een wit papier* 
De meest in den handel ^'oorkomendc steenen, bijna uitsluitend af¬ 
komstig van Zuid-Afrika, vertoonen gansch helle of wat meer geelachtige 
toonen* 

Wanneer dit geel niet zeer geteekeiid is, kan men het niet bemerken 
bij kunstmatig liclit. Bij dergelijke verlichting zien de geelachtige steenen 
er wit, kleurloos uit ; uitgenomen bij elektrisch licht. 

C. - De geMeurde - Voor wat aangaat, de laatste helft der diaman¬ 
ten, welke eene bestemde kleur hebben, hieronder treffen wij aan, al de 
verschillende kleuren, welke onder de delfstoffen gekend zijn, en wel in 
zoo talrijke tinten, dat de verscheidenheid zeer groot is, 

Eene prachtige verzameling van gekleurde diamanten, de schoonste en 
de rijkste w elke bestaat, ^vordt in de schatkamer \“an den <(Wiener Hofburg^ 
bewaard. Deze ^verzameling werd bijeengebracht door eenen zekeren 
Helmrcichen, die lange jaren in Brazilië doorbracht, en zoo in de ge- 
w'cnschte gelegenheid \vas, om die verzameling zoo volledig niogelijk te 
miaken. 

. In ^■cr]^ouding zijn, na de ontdekking der Kaap-diamanten, de levendig 
gde steen en het talrijkste, en daaronder vele donker gele ; vroeger waren 
deze ook zeer zelden. De grootste en schoonste diamant \’an gele kleur, 
welken m en tegenwoordig kent is de oranje-gele briljant \mn 135 36/00 
karaat, in bezit rmn de juweliersfirma Idffany in XeW'-York. 

Deze steen werd gevonden in de Kaap. Eenige andere schoone gele 
steenen van vroegere tijden, worden bew'aard in Dresden. 

Zeer zeldzaam en alleen in eenige exemplaren bekend, zijn de schoon 
groene, de roode en eindelijk de bijzonder kostbare blauwe diamanten* 

Een schoon groen doorzichtig briljant van 4S 50/00 karaat, bevindt zich 
in het ft Grüne Gew elb » te Dresden* Deze briljant is de schoonste der 
bekende groene diamanten. 

Efin andere steen van hetzelfde gewicht en kleur, berust in Amerika. 
Tchudi maakt melding van eenen sniamgd-groenen on eenen zeegroenen 
steen uit Brazilië* 

Boutan beweert van dezelfde afkomst eenige steenen gezien te hebben, 
welke de kleur hadden van het tiran'uniglas, wvaar\mn de kleur tusschen 
groen en geel zweeft ; maar meer naar het geel overhelt* 

Wat roode diamanten betreft, een merkwaardige onder deze is de voor 
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100.000 Küübels aangekoclite lo karaatsteeii ^"an den Kei^er Paiiwel I 
van Rusland, eii w^elke later tot den Riississchen kroonschat overging, 

Met zekerheid is het bestaan bewezen van den roeden « Halplien Dia¬ 
mant >ï wegende i karaat. 

Volgens de iT-ededeeling van Streeter, zou bij liet einde der eeuw, 
een schoone roode steen iii Boriieo gevonden zijn geweest, en in Parijs 
verkocht. De drie roode steenen waarover wij tot hiertoe handelden zijn 
van robijnroode kleur. 

Voor hetgeen de rozenroode kleur betreft, zeer doorzichtige steenen \'an 
dezen aard zijn, meer bekend, zoo bij voorbeeld, de diamant van Prins 
Della Riccia, wegende 15 karaat, en ook eenige kleinere, rustende in de 
schatkamer van Dresden. Zoo ook nog een steen van 32 karaat, de 
schoonste rozenroode, welken men kent, thans berustende in Weenen. 

Een rozabriljant, genoemd « Fleur de pécher bevindt zich onder de 
kroondiainanten \"an Frankrijk. 

Eindelijk spreekt Tcliudi, van eenen perzikbloedroode diamant uit 
Brazilië, uit Rio do Bagagem, in l\linas-Geroës, 

De allerzeldzaamste diamanten zijn de blauwe. 

Een prachtvol blauwe briljant van 44 50/00 karaat was de eigendom 
^^aii den Londenscheii bankier Hope (wiens naam hij droeg) en werd 
genoemd de parel der gekleurde diamanten. Vermoedelijk ligt hij, sedert 
het vergaan ^'an den Titanic, op den bodem der zee. 

Het is waarschijnlijk een gedeelte van den in 1792 onder andere 
Fransclie kroonjnweden, gestolen bl[Luwcn diamant van Tavernier 
wegende 67 12/00 karaat. 

h'en kleine donkerblauwe en een andere lichtblauwe briljant t'an 40 
karaat worden bewaard in de schatkamer van Münclien. 

De groothertog van Toscana is ook in bezit ^^an eenen blauwen briljant. 

De zwarte diamanten verdienen ook eene kleine melding. Er bestaan 
zwarte diairaiitsteenen van gansch eenvormige kleur ; zij ko.ven bijzonder 
voor in Borneo en zeer zeiden in Zuid-Afrika, 

Wanneer zij geslepen zijn, bezitten zij eene eigenaardige praclit, w egens 
Inmne volkomene ondoorzi(ditigheid; daarom worden zij meestal alsrouw- 
sieraad aangewend. 

\"o]geiis Moissan zijn deze zwarte diamanten, (tigenlijk kleurloos ; 
maar bevatten talrijke insluitingen waaraan zij hunne zwarte kleur ont- 
lecnen. ^[en moet deze zwarte diamanten niet veiavarren met den, even¬ 
eens zwarten Farbonado vaii Brazilië, en waaiw'an later melding gemaakt 
wordt. 




























yien kent ook nog eenige bmine steeiien van schoone en zachte kofüe- 
kleur, \velke eveneens van Brazilië afkomstig zijn, 

Zooals vast bij alle edelgesteenten eii bij sommige delfstoffen, zich vele 
vreemde ingeslotene snbstantiën bevinden, die onregelmatig verspreid 
liggen, zoo is ook in het diamant de kleur niet op regelmatige of gelijke 
wijze door geheel de massa \^erspreid. Niet zelden zijn de vreemde pig¬ 
menten alleen op sommige punten van den steen .TOdvrh^den, of ten 
minste, in groote hoeveelheid. Deze vlekken zijn dail • thtsïuifteiid of ten 
minste veel meer gekleurd dan andere. ' ' v 

Bij vele diamanten is slechts eene oppervlakkige tlunnp l^ag'gekleurd, 
terwijl de kern geheel en al kleurloos is, of van e^nei and^^ kieur door¬ 
drongen. 

Dit komt heel dikwijls in de diamanten van Braziliaansche afkomst 
voor, bijzonder in de steenen van Rio-Pardo, in het distrikt van Dia- 
mantina. 

Vaak gebeurt het dat deze uiterst gekleurde laag, groen is ; door 
het slijpen valt die groene laag weg, en zoo blijft er een gansch kleurlooze 
steen over. 

Tcluidi maakt melding van eenen heerlijken smaragd-groenen-briljant, 
uit Brazilië, welke vóór het slijpen eene roetzwarte kleur vertoonde. Een 
andere roetzwarte steen behield deze kleur na het slijpen, met uitzonde¬ 
ring van één facet, dat wit werd, In dezen laat sten steen was er dus een 
witte kern. Bij den eersten had men een smaragd-groene kern, met 
zwart omhulsel. 

Het komt ook niet zelden voor dat bij ruwe diamanten de hoofdmassa 
kleurloos is, terwijl de hoeken en kanten gekleurd zijn. 

Zoo zijn er ook vele Braziliaansche steenen, eii ook menige van Znid- 
Afrika, welke volgens hunne kleuring a Smoky stones », genoemd worden. 
Bij deze is een rookgrauwe kleur, dikwijls alleen aan de hoeken te be¬ 
speuren, terwijl de kern weinig of niet gekleurd is. Alsdan worden zij 
(( Glassy stones, with smoky corners ïï genoemd. 

Bij andere steenen is het juist het tegenovergestelde. De kanten en 
hoeken zijn kleurloos en de kern van den steen is gekleurd. 

Het komt zelden voor dat een steen uit tw^ee verschillende geverfde 
deelen bestaat. 

Vawe spreekt van eenen steen, welke half geel en half blauw is. 

Evenzoo is het zeer zelden dat van uit het middenpunt van eenen 
steen, verschillende gekleurde sektoren zich in een gelijkmatige verhou¬ 
ding laten uitstralen. 
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^Meermaals heeft men beproefd de verschillende kleuren en tinten van 
het diamant tc rangschikten; in de verschillende klasseeringeiv Allen 
echter bevatten leemten eii zijn onvolledig. Barbot in zijn «Ciuide pra- 
tique du Joaillier » heeft de volgende rangschikking daargesteld : 

Kij verdeelt de diamanten in de 15 v olgende klassen, volgens de kleur : 

i^) Kleurloos, doorschijnend, wit gepolijste metaalglans, 

2^) Kleurloos, doorschijnend, sneeuwwit, groot eerste water. 

3^) Kleurloos, helder, wit water, 

4^) Gekleurd, helder, wit, geelachtig, roodachtig, blauwachtig - 
2^^^ water). 

5*^) Gekleurd, helder, wit, geel getint water). 

6*^) Gekleurd, heldeiv grijsachtig of groenachtig wit water). 

70) Gekleurd, helder, oranje of kanariegeel (fantaisie), 

8^) Gekleurd, doorschijnend, topaasgeel van Brazilië (fanlaisie). 

9^) Gekleurd, doorschijnend, donkergroen, donkergeel, 

10^) Gekleurd, doorschijnend, gekleurd mat, baksteenrood. 

11^) Gekleurd, doorschijnend, hel nrod. 

12^^) Gekleurd, bijna ondoorschijnend donker fleschgroeii. 

13^) Gekleiirci, bijna ondoorschijnend grijsblauw. 

14^) Gekleurd, bijna ondoorschijnend bruin of zwartaebtig. 

150) Gekleurd, bijna ondoorschijnend lïikzwart {carbnnado}. 

Welk is de oorzaak van de kleuring des diamants ? 

Is ze te verwijderen ? 

Hierover zijn de deskundigen het niet eens. Brewster lieeft bestatigd 
in zijne v erschillende proefnemingen, dat zekere zwarte diamanten hunne 
donkere kleur te danken hebben aan liet groot getal kleine putjes, bijna 
onbespeurlijk, rondonr dewelke de stof waaruit de steen bestaat, zoodanig 
ineen gedrongen is, dat zij de lichtstralen niet meer doorlaat. 

Deze uitleg kan op verre na, niet voor alle gekleurde diamanten aange¬ 
nomen worden. JJe kleuren immers welke de diamanten kenmerken, 
moeten ongetwijfeld toegeschreven worden aan vreemde imnengsels of 
substantiën. 

Kose schrijft de kleur toe aan mekanische inmengingen ; eenige delf¬ 
stof kundigen beweren dat gele en bruine kleur te danken zijn aan 
verschillende soorten van carbuur. 

W'At er ook van weze, tot hiertoe bestaat daar omtrent geene vaste en 
degelijke bewezen meening. 

k)aar de kleuren meestal wegens gebrek aan helderlieid, de waarde van 
de diamanten doen verminderen, is het niet te verwonderen, dat .men 
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door alle middelen getracht heeft, de2:elfde te doen verdwijnen. Is men 
daarin geslaagd ? Hier dient vooreerst een onderscheid gemaakt. 

a) ^^’anneer de kleur of verving zich nlleen aan de oppervlakte vertoont 
Alsdan is het gewoonlijk zeer gemakkelijk ze te doen verdwijnen. 

Zulks gebeurt zeer dikwijls in Brazilië, alwaar de diamanten dikwijls 
omhuld zijn van een dun omhulsel of korst, welke groen, rood, bruin, enz, 
getint is. Om hiervan de gekleurde oppervlakte te doen verdwijnen, be¬ 
hoeft men slechts in eeufeli daartoe dienenden afkoker, den diamant met 
salpeter af te koken. Déze' bewerking vergt slechts i a 2 seconden ; want 
het geldt hier immers alleen de opper^dakte te ontkleuren. Deze verhelde- 
lingsinetliode wordt in Cincora, Brazilië, meestal toegepast aan roode en 
bruine diamanten ; niet echter aan de groene ; daar deze kleur erg gezocht 
wordt, wijl zij door haar mat voorkomen eene zekere zicht verbijstering 
daarstelt. 

Men meent namelijk dat de diamanten van deze soort wit zijn, terwijl 
zij het opper\ takkig niet zijn. 

b) Anders is het ge\^al, wanneer de kleur, geheel de massa van het 
diamant doordringt. 

Hier zijn alle proefnemingen, om deze doorgedrongeiie kleur te doen 
verdwijnen, zonder uitslag geweest, en men begrijpt trouwens niet goed, 
hoe men in dit ontkleuren zou hebben kunnen slagen. Immers hiertoe 
zou de minerale stof, welke zich inwiidig in den steen bevindt, van 
kleur moeten veranderen onder den invloed der aangewende ontkleurings- 
middelen. Indien dit middel de warmte is, hoe zou de kleurstof verd^\^j- 
nen, wanneer zij vast is. Indien zij echter niet vast is, maar zich kan 
vervluchtigen, hoe kan deze vervluchtiging dan plaats hebben, zonder 
dat de steen verbrijzeld worde. 

Wij be\'inden ons dus hier in tegenwoordigheid van een vraagstuk dat 
van zeer moeilijken aard is. 

Toch is het zeker dat men erin geslaagd is zekere korunds te ontkleu¬ 
ren, en voor het diamant heeft men niet zelden opgemerkt, dat sommige 
kleuren in andere overgaan. 

Benige steenen t'crbleeken bij het zonnelicht; zoo wordt bij voorbeeld 
van eenen rooden steen \-ermeld, dat hij bij het licht der zon geheel en 
al zijne kleur verloor, en werd. 

Eigenaardig is de kleuren verandering van eenen diamant, ^Toeger in het 
bezit van den Parijschen juwelier Halphen. 

Het is een lichtbruine steen van 4 grammen, dus ongeveer 20 karaat, 
welke in het vuur eene schoone rozenroode kleur aanneemt. In de duis- 
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ternis behoudt hij die kleur ongeveer lo dagen, waarna de gewone kleur 
geheel en al wederkeert. Dit gebeurt echter veel \dugger, onder den 
invloed van de zonnestralen. Bij elke nieuwe verhitting doet zich 
hetzelfde verschijnsel ^"oor, 

Hoe voordeelig het wezen zou, op eene bestendige wijze, die rezenroode 
kleur aan den steen te bewaren, kan men beseffen, wanneer men ^^'eet, 
dat hij in zijnen gewonen bruinen dos 60.000 frs. en in zijne \'oorbijgaande 
rezenroode toon van 150 tot 200.000 frs. waarde heeft. 

Dezelfde Halphen, heeft ook eenen andere diamant gezien, welke door 
het ^vrij^'en, rozerood werd, maar welke kleur oniniddelijk daarop weder 
^^erdweeo. 

Als geschiedkundige inlichting, nopens de pogingen, aangewend a;n de 
gansche massa doordringende kleur te doen verdwijnen, kunnen wij hiel¬ 
de namen noemen van eenigc beproevers. 

De eerste, die zich met deze proef bezig hield was Keizer Kodolf IL 
^kïlgens de mededeeling van zijnen juweelkundigen helper Boëthius De 
Boodt, zou Kodolf een niiddci gekend hebben om eiken diamant kleiirlot>s 
en gebreken!oos te maken. 

Jammer echter dat die twee mannen het geheim met zich in het graf 
medegenomen hebben, [aren later streefde de Parijscher juwelier Barbot 
naar hetzelfde doel. 

Hij beweerde eenvoudig dat het hem gelukt was door scheikundige 
middelen en hooge temperatuur, groene, roode en gele steenen, geheel en 
al kleurloos te maken ; terwijl donker gele, bruine en zwarte, nmar zeer 
v^einig van humie kleur verloren. 

Ook heeft Barbot zijne geheime middelen aan niemand bekend geniaakt; 
zoodat men zijne methode niet aan eene proef kan onderwerpen. Wij 
mogen dus ook aan dezer degelijkheid twijfelen, alhoewel Barbot niet 
zonder eene zekere pocherij, zijn boek volgender wijze betitelt : a Inven- 
teiir du procédé de décoloratioii du diamant )>, 

Zooals wij reeds hooger zegden, schijnt, het doen s'erdwijnen der 
dian aiit doordringende kleuren, een zeer moeilijk op te lossen \ raagstuk 
te zijn. 

Indien het dus niet mogelijk is, eenen gelen steen, welke zoo ovei ^ loedig 
in den huidigen diarr.anthandel voorkomen, wezenlijk kleurloos te maken, 
zoo is het toch mogelijk hem zoo op te helderen, dat hij er uitziet als 
kleurloos zijnde. 

Hiervan wil ik een voorbeeld aanhalen, hetwelk bestaat in een bedrog, 
vóór jaren gepleegd, en dat door Chatrian en Jacobs ontdekt werd. 
Men bracht hun ter bewondering, een helderwit ten diamantsteen, of 



















welke ten minste wit bleek- Deze steen M'as gekocht geworden door oenen 
diamanthandelaar, goed op de hoogte van de diainantkennis. Hoe groot 
was niet hunne t^erwondering, wanneer op zekeren dag, terwijl de 
steen met zeepzop werd gewasschen, deze in een oogenblik veranderde 
van kleur, en zich vertoonde als een gele steen van veel mindere 
waarde ? Deze tijdelijke ontkleuring was aan de volgende bewerking 
te danken. i^Ien had dien gelen steen gedoopt in eene purpere vloeistof 
(eene verdunde oplossing van overmanganzuur-kalium, dat dikwijls als 
mondwater gebruikt wordt). Na den steen uit dit water te hebben 
genomen en afgedroogd te hebben, bleef hij omgeven van eeiie zeer 
dunne laag van deze purpere stof. Deze kleur werkt samen met de gele 
van den diamant, derwijze dat beide kleuren \'erdwijnen en de steen 
er kleurloos uitziet. Immers, gele en purperc gemengde kleuren geven 
wit. Zelfs met purperen inkt is deze proefneming in zekere mate moge¬ 
lijk, Natuurlijk blijft de witte kleur, den steen slechts zoolang bij, tot 
dat de laatste overblijfsels der purpere laag weder zijn verdwenen. 

De kleur van. diamantpoeder is volgens het onderzoek door Petzoldt, 
welk in iedere diamantslijperij vernieuwd kan worden, van grauw tot 
zwart, en hoe donkerder die kleur is, hoe fijner ook het poeder. 


— Boutan : 


Te raadplegen : M, Bauer : Edelsieinkunde. 
Jacobs et Chatriaii : Le diamant. 


Le dutmani. 
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HOOFDSTUK VUL 


Phosphorescentie, lichtgeving 
of lichtontwikkeling in het duister. 


Door deze woorden verstaan wij die eigenschappen, van vele lichamen, 
om zonder verbranding en zonder merkM^aardige ^ ein\aroiing of verhit¬ 
ting, een sterker of zwakker licht te \’erspreiden. Menige edelgesteenten 
\^ertQonen dit \'erschijnsel en kunnen daaraan in zekere omstandigheden 
herkend worden, en aldus \'an andere op hen gelijkende steeiien onder- 
scheidein 

Het bergkristal geeft lichtontw ilckeliiig of phosplioresceeit zoo dikwijls 
het tegen een ander bergkristal gewreven wordt. 

Over de lichtontwikkeling of phosphorescentie van het diamant heeft 
men menige verkeerde inlichtingen rondgestrooid. 

Wij lezen, dat diamant in het donker licht verspreidt, wanneer het 
vooraf door de zon beschenen werd. Zelfs bew'eert men dat steenen, 
tvelkc men door het owndekken van papier, of zelfs door eene j)lank, van 
de zonnestralen had afgezonderd, op zulke whjzc dat alleen de stralen op 
het omhulsel terecht kwamen, toch nog licht verspreidden. 

Proefnemingen hebben ons echter geleerd, dat slechts weinige dia¬ 
manten, door bestraling hi het duister tot lichtontwikkeling geraakten, 
zoo min door zonnestralen als door een zeer sterk kunstmatig licht. 

Streeter meldt dat een gele diamantsteen van 115 karaat, na het 
bestralen met kalklicht (carbure) eene kamer verlichtte. 

Edwards maakt melding van eenen klaren w^aterhellcn diamant, we¬ 
gende 92 k*, wxdke na een uur onderworpen te zijn geweest aan de zonne¬ 
stralen, gedurende twnntig minuten, een zoo sterk licht ontwikkelde, dat 
een in zijne nabijheid liggende rol papier, duidelijk gezien w^erd. 

Dezelfde uitslag werd bereikt door bestraling met elektrisch licht. 
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Kunz daarentegen heeft bestatigd dat op eent. massa van 150 diamant¬ 
steenen van verschillende vormen, afmetingen en hoedanigheid, er slechts 
drie door elektrisch bogenlicht, lichtont wikkel end of phosphoresceerend 
werden* 

Wanneer de bestraling weinige invloed heeft, dan worden dikwijls 
dezelfde diamanten, veel gemakkelijker lichtge^-end door het wrijven 
Hoogergenoemde Kunz ondervond dat alle door hem beproefde diamant 
steenen in het donker, licht verspreiden, nadat zij over hout, leder, wollen 
stoffen, enz. gestreken waren geweest* 

Bij n'Lenige steenen is eene enkele streek of wrijving, bijzonder over 
w^ül, \ üldoeiide* 

Door het wrijven van den steen op metalen, (ijzer, staal, koper), zou 
men ^-olgens anderen, ook hetzelfde doel bereiken* 

Of de diamanten ook door verwarming lichtge\'end worden, is tw'ijfei- 
achtig (men begrijpe wel dat hier geen spraak is van gloeihitte)* 

Daarentegen gebeurt het dikwijls dat steenen, welke na het bestralen 
der zon, donker bleven, lichtgevend werden wanneer ze onderhevig waren 
geweest aan elektrische vonken. 

Als algemeene regel moet aaiigcnomen worden dat alleen de phospho- 
rescentie of licht ontwikkeling dan plaats heeft, wanneer de diamantsteen 
vooraf niet reeds aan eene overdrevene verhitting werden onderworpen. 

M'at nu de sterkte van het uitgezondene licht of ontwikkelde licht 
betreft, zeker is het, dat deze bij andere phosphorescente bcstanddeelen, 
veel sterker is, dan bij het diamant. 

Hier echter wordt het eigene licht, het sterkst ontwikkeld door elek¬ 
trische vonkem 

De kleur ^-an dit licht is meestal geel, somtijds ook blauw, groen of rood. 
Het is op te merken dat de \'erhouding \ an het uitgezondene licht, 
verschillend is, volgens de verschillende vlakken van hetzelfde kristal. 

Zoo verhaalt Dessaignes (1S09} dat een door de zon beschenen diamant, 
alleen licht uitzond langs de vierkapti^p, ^'lakken, terwijl de andere 
octaëdervlakken, donker bleven, ij 

.Alaskelyne deelt mede dat een diamahtkristal aan zijne vierkantvlakkcn, 
een schoon abrikooskleur, aan de dodecaëdervlakken een licht geel, en 
aan zijn octaëdervlakken, een ander geel licht zou uitgezonden hebben* 
Al de verschijningen duren meestal slechts korten tijd, en toch wordt 
er van eeiien zekeren diamant vermeld, dat hij een uur 11a zijne bestraling 
nog phosphorescentie of licht ontwikkeling vertoonde* 

































HOOFDSTUK IX. 


Hardheid. 


Eene bijzondere en gewichtige hoedanigiieid, der als edelgesteenten 
te gebruiken mineralen, is de hardheid. 

Men \'erstaat daaronder den ^^’ee^sta^d, welke een lichaam biedt aan 
het wrijven tegen een ander lichaam. 

Hoe groot er deze weerstand is, des te harder is de steen. Deze hardheid 
is ^'an groot gewicht voor de edelgesteenten. W'aaro.n ? Omdat de waarde 
der edelgesteenten berust op hunne doorzichtigheid, glans, kleur, en 
kleurenspeb en dat deze alleen gevrijwaard kunnen worden door dc 
hardheid en onaf slijt baarheid. 

Zachte edelgesteenten kunnen in volkomene frissche gedaante uit de 
lianden des slijpers komen, en eenen hoogen graad van schoonlieid ver- 
tüonen. Door liet gebruik echter zullen zij weldra van dezen iiitwendigen 
tooi beroofd worden. 

De hardheid lieeft ook iiog dit voordeel, dat zij toelaat verschillende 
edelgesteenten van elkander te onderscheiden, on de handelaars in edel¬ 
gesteenten maken hiervan een veelvuldig gebruik. 

I. — Onder oogpunt van hardheid staat de diamant onder alle kunst 
en natuurstoffen op een eenige plaats. 

Het is de hardste van alle delfstoffen, en al komen andere hen van zeer 
dicht nabij ; toch neemt het op de ^Mossche Hardhcidsladder » den eer¬ 
sten rang in. 

Van het diamant kan gezegd worden, dat het ze allen afslijt door 
wrijving ; maar door geen enkel, zelf afgesletcii wordt. 

Ondertiisschen verioonen niet alle diamanten dezeljdc hardheid. Zoo 
zijn er Melke wat harder zijn dan anderen ; welke dus deze kaatsten wel 
afslijten ; maar niet door hen afgesleten worden. 

Zoo zijn de Australische steenen, harder dan de andere, terwijl die vaii 
Zuid-Afrika ^veeker zijn dan de Indische en de Hraziliaansche. 

In Borneo \ indt men schoonc zwarte diamanten, welke door luinne 
hardheid al de anderen o\ ertreffen. 

[Menige Zuid-Afrikaansche diamanten komen dan alleen tot hunne 
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volkomene hardheid, wanneer ze eenigen tijd aan de bloote lucht zijn 
onderworpen. 

Zooals bij aile andere kristallen is ook btj denzelfden diamajitsieen, de 
hardheid mei overal dezelfde. 

Zoo heeft men ondervonden dat het poeder welk door het snijden aan de 
oppervlakte van den steen wordt ontleend, andere diamanten veel eerder 
bekrast dan het poeder verkregen door het korststampen ^^an grootere 
stukken* 

Hieruit volgt, dat het diamantkristal, aan de oppervlakte harder moet 
zijn, dan wel inwendig* 

Eindelijk zelfs aan de oppervlakte van den steen vindt men verschil van 
hardheid. 

Het is wegens dit \'erscbil, dat dezelfde steen zicli volgens zekere rich¬ 
tingen, en aan enkele plaatsen zeer moeilijk laten slijpen ; terwijl zulks 
voor andere plaatsen en andere richtingen heel gemakkelijk is. 

De slijpers, die den beroemden Koh-i noor bewerkten, verhalen, volgens 
de opgaven van den grooten \\ ellington, dat zekere facetten van dezen 
steen, om geslepen te ^vorden, eenen ganschen dag arbeid \^ergden, terwijl 
andere in den tijd van 3 uren kant en klaar waren ; en nog moest men voor 
het slijpen der eersten, de drijfkracht merkelijk versnellen* 

De h.h* Tiffany, juweliers te New-Vork, maken gewag \ an een diamant 
die gedurende drie maanden aan een stuk geslepen werd, zonder de 
minste verandering te ondergaan, de molen draaide met een duizeling¬ 
wekkende snelheid van 28.000 w-en telingen per minuut, zoodat de \^-eg 
door den steen afgelegd, gelijk was aan driemaal de reis om de wereld. 
Het gewicht, dat den steen drukte, was van 40 pond in plaats van 2, en 
toch gaf de steen het niet op, de slijper moest het opgeven, 

In 1S50 werd door het Institut » aan den heer Gallois, een diamant 
ter afwerking toevertroiiwd. Babinot verzekert dat de slijper er eene 
geheele schijf aan versleet, en eene groote hoeveelheid diamantpoeder, 
zonder dat de steen het minste afsleet. Vlen moet dus veronderstellen dat 
men hier te doen had met eenen zwarten diamant ^'an Brazilië, carbonado 
genaarrcl; ofwel met een stuk boort; want het is niet mogelijk dat een 
gekristalliseerde steen, onaangetast blij\'eii zou, bij het schuren met eene 
van diamantpoeder \'Oorziene schijf. 

De hardheid wxlke het diamant kenmerkt, is ook de oorzaak dat men 
het ook heeft gebruikt, bijzonder op onze dagen, ton bate van de techniek 
in de nijverheid. Men benuttigt het onder andere bij den glazenmaker 
voQT het afsnijden van het glas. Ook heeft men in de groot-nijverheid, 








boorn:achienen, van diamant ^TJOl■zie^, om eeiie groote doordriiigiiigs- 
kracht te geven. Ook wordt eindelijk diamant gebruikt, voor andere 
bewerkingen, waaro\ er wij in een bijzonder hoofdstuk zullen handelen. 
IL — De loop der tijden en de ondervinding bevestigen wat wij hier¬ 
boven n el den, over de hardheid ’N^an het diair ant. 

In Frankrijk zijn nog te bewonderen, de diarranten, geslepen in het 
begin van het rijk \'an Lódewijk XIV, toen Mazarin er naar streefde om 
de diamantnijA-erheid in Frankrijk in te voeren. Deze diamanten werden 
ono])hoiidelijk gedragen A^an geslacht tot geslacht, zooals de montures 
(of omwerkingen) welke van goud zijn en gansch versleten, het getuigen. 

Deze steenen zijn op dit oogenblik nog zoo glad, en de kanten zoo onge¬ 
schonden, als of ze pas uit de handen des slijpers kwamen. 

Hetzelfde moet gezegd worden a an eenen anderen steen Le Sancy ^ 
genaamd, geslepen in 1480 door LodeAvijk van Berken, en Avelke voor 
eenige jaren zich nog in de A'olniaakte A^ormcn A-ertoonde, 
lil. — Men A’erAvart te dikwijls de hardheid met den weerstand, Avelke 
een steen of een metaal biedt, aan eenen stoot of slag. 

Het diamant is zeker het hardste der delfstoffen ; maar toch kan het 
verbrijzeld Avorden. 

Alzoo is het mogelijk, in tegenstelling met hetgeen de Ouden beweerden, 
dat een middelmatige hamerslag, eenen kristal Avelke door wrin'Cn, 
onslijtbaar was, in duizend stukjes kan verbrijzelen, 

Flet volgende historiscli feit is daliwan eeri bewijs, De a rouw van een^m 
nederigen dorpsgeleerde, had bij erfenis, eenen diair.antstetn a eiAvorA^en, 
De man wilde den steen beproeven, en iii Plinius gelezen hebbende, A'an 
dc waarde des diamants, en ook A^an deszeifs hardheitl, aarzelde hij niet, 
liem op het aan beeld te plaatsen. Aan zijne hierdoor Axu'schrikte atouw 
las hij de Aajlgende regels van den Romcinseben natuurkundige : Men 
beproeft het diamant op liet aambeeld, en hij Aveerstaat zon goed aan 
den hamerslag dat het ijzer aan weerskanten teTiigsiaat, en dat dikwijls 
het aambeeld te bersten springt ». 

De proef kwam echter ongelukkiglijk niet met die woorden ov'ereen, 
en het bewuste diam.ant spring in menigvuldige stukjes. 

De ante vrouw zou zeker geloofd hebben, dat ze waarlijk was bedrogen 
geweest, en slechts de erfster was van eenen gewonen kristal ; indien 
niet een juwelier A'an dien tijd, beter op de lioogte dan zij en haar man, 
de üA'crblijfsels Aan het A^erbrijzeld kleinood, A'oor eenen lioogen prijs 
gekocht hadde. 

Het is dus zeker dat het diamant, alhoewel de liardheid in de hoogste 
mate bezittende, toch niet onverbrijzelbaar is. 

















HOOFDSTUK X. 


(irootte der diamantkristalleTi. 


De grootte der diamanten heeft een aanzienlijken invloed op hunne 
waarde. Bij gdijke hoedanigheden is die steen het kostbaarste, die de 
grootste afmetingen vertoont, en de verhouding van die waardestijging 
is veel grooter dan die welke het aantal karaten aandnidt. 

Tamelijk verschillend is de grootte of de afmeting der diamantkristal- 
len, De kleinste welke in den handel voorkomen, hebben minder dan 
I m,m. diameter, en zijn nog niet de kleinste welke er bestaan (zieBauer), 
Bij het ziften van groote diamantverzeiidingen uit Brazilië, door eeiie 
zeer fijne zeef, worden er steentjes aangetroffen met eene ribbenlengtc 
van 1/3 tot 1/4 m.m., meestal octaëders, zeldzamer dodecaëders en 
cubussen. 

Deze kleine hebben dezelfde vlakkenrichting als de gioote. Ook in de 
Kaap kunnen door heel zorgvuldig wasschen, zeer vele kleinere steentjes 
vergaard worden, dan die welke in den handel voorkomen ; zoo zijn er 
zelfs van het onbeteekenend gewicht van 3/100 en nog wel minder. 
Deze gingen hier vroeger evenals in Brazilië verloren, en de kosten 
dekten de waarde niet om ze te verzamelen, 

Met de meer hedendaagsche verbeterde waschmachienen, is deze taak 
meer loonend geworden. 

Steentjes van mikroscopisclien omvang had men tot lüertoe niet gekend. 
^^■at vroeger als dusdanig werd aangege\^en, was bij overdrijving. Heel 
onlangs echter heeft men er aaiigetroffen in eene tamelijk groote hoeveeh 
heid in de diamantbevattende lagen van de Kaap de Goede Hoop,, hoogst 
waarschijnlijk ontbreken zij in andere diamant bevattende gronden ♦ook 
niet. 

Terwijl de kleine diamanten in tamelijk groot getal aangetroffen worden, 
is de hoeveelheid der groot ere meer beperkt, 

Hoe grooter dus, hoe zeldzamer; en de grootste tot hiertoe ge\mnden 
zijn enkele uiterst kostbare uit zonderingen ; zoo dat de meeste hunner 
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]net eencn bij zonderen naam bestempeld zijn. Zij beliooreii \oor liet 
mccrcndeel tot de kroon]uweelen van verschillende landen, 

Met betrekking tot de grootte der gevondene steenen, zijn de ver¬ 
schillende landen niet even vruchtbaar geweest. Vroeger toen alleen als 
vindplaatsen Indië en l^razilie bekend waren, behoorden de steenen van 
20 karaat reeds tot eene zeldzaamheid. 

in Brazilië verliepen er gewoonlijk in de beste tijden van 2 tot 3 jaren, 
^’óór dat een diamant r’an zulke grootte gevonden werd, en steenen viiu 
lüo karaat en meer, zijn cr maar zelden voorgekomen. Over deze zal er in 
het hoofdstuk, handelende over de Braziliaansclic mijnen, meer gezegd 
V'orden. 

De grootste, «Zuidster « genaan:d woog 254 karaat. De n Braganza ^ 
welke aan de Portugeesche kroon gehecht is, en wiens gewicht op 16S0 
karaat geschat verd, zon de grootste wezen, niet alleen uit de Brazili- 
aansche mijnen ; maar zelfs een der groot sten, welke wij kennen. Hoogst 
waarschijnlijk echter is zij niets meer dan een prachtig stuk kleurloozen 
topaas, dus geen diamant. 

\Tiichtbaardcr onder opzicht \'aii diamant is Indië, waar een merk¬ 
waardig getal diamanten van oxcr de 100 gev'onden werd, De meeste 
dezer zijn ons enkel bekend geworden, als zij reeds eenmaal geslepen 
waren ; hun ge^vicht was dan natuurlijk in den ruwen staat ^^eel groot er. 
Van de bekende, ook in\vc, groote Indische diamanten, is de (c Degent ' 
deelmakende \^aii den Franschen kroonschat, de zwaarste ; hij woog vóór 
de bewerking 410 ld, en gaf eenen briljant van 136 7/S k^, 

In het bijzonder hoofdstuk over Indische diamanten, zullen wij nog 
over andere groote steenen spreken ; hun getal ook is tamelijk beperkt, 
De grootste onder Jien, zou A^olgeiis ernstige gegevens, de Groot-^Iongonl 
geweest zijn, welke oorspronkelijk 78714 gewogen hebben. 

Met algelieele zekerheid, mag daarover echter niet gesproken worden, 
en het is ^"erder niet bekend, wat er van dien steen gew^orden is. 

Ook Borneo heeft den eenen of anderen groot en steen geleverd. De 
zwaarste, welke van daar komt, wegende 367 kb is waarschijnlijk geen 
diamant ; maar niets anders dan een stuk bergkristal, dus al evenmin 
echt als de «Braganza ». 

De toestanden zijn echter veranderd sedert de ontdekking der Kaapsche 
diamanten. Deze, zooals wij verder breedvoeriger zullen zien, wogen 
dikwijls 150 karaat, en meermaals zelfs verscheidene honderde karaten. 

Een der grootste werd in 1893 gevonden ; zijn gewicht bedroeg 979 3 4 k^ 
en zijn naam is «Excelsior », Grooter nog is de in 1905 gevonden «Ciil- 
linaii w,,-, in ruwen staat had bij den om vang t'an eene kleine \’uist en woog 
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3025 dus iets meer clan 620 grammen. Hij is verre ^^'eg cle grootste 
van de tot heden toe ontdekte diamanten. 

De grootte wordt bij de diamanten, zooals bij alle andere edelgesteenten, 
door het gewicht aangegeven, en in karaten intgedrukt. 




(naar Bauer) 


Voor oninge wij den echter is liet vrij moeilijk, om zich een gedacht te 
\^ormen van den om\ ang der steenen ^’olgens het gewicht dat zij be~ 
dragen. Om dit duidelijk te maken, zijn de hierbij gevoegde afbeeldingen 
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in steenen van i, lo, loo^ 500 en 1000 in natuurlijke grootte voorge- 
stekl, onder den \orm \an eenen regelinatigen octaëder, \velke bij de 
diamanten dikwijls voorkomt (fig. 42). 

Tevens geven wij eene tafel, welke de grootte der geslepen steenen, 
volgens benaderend karaatgewicht voorstelt (fig, 43). 




Fié. 43 



(naar eene figuur uit den kalender der «Deutschen GoldschiniedeKeitung ») 

Alvorens deze beschouwingen over gewicht en grootte der diamanten 
te eindigen, dient nog een woord gezegd over het « Karaat » dat bij het 
géwicht der edelgesteenten, als eenheid beschouwd voivlt. 


Eenheid van gewicht in den diamanthandel. 


Het Karaat. 

Het karaat is de eenheid van gewicht van het diamant. 

Het gewicht van het karaat zou volgens eenigen het gewicht zijn van 
eene boon der Afrikaansche plant Kuara genaamd, eene soort van 
Erythrina Abyssinica. De vrucht dezer plant zou eenmaal gedroogd, zich 
kenmerken, doorheen steeds on veranderlijk gewicht, en zich daardoor 
aan de Afrikaners aanbevolen hebben, voor het wegen van het goiid. 
Vandaar zou zich dat gebruik naar Itidië overgeplant hebben. 

Volgens anderen gebruikten de Byzantijnen, de pit van Joannesbrood 
(Keratonia) als gewicht van goud en edelgesteenten. De naam karaat zou 
dus niet afstaminen \un Kuara, maar van liet Grieksche woord Keration. 
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^^’cgens dezen verschillenden oorsprong ^vas tot hiertoe het gewicht ^’an 
het karaat niet overal hetzelfde. 

Zooals de vroegere ponden en andere gewichten, schommelde de 
zwaarte van het karaat op eene niet onbeduidende wijze, van het eene 
gewest naar het andere, doorgaans echter was het gewicht van het karaat, 
niet zeer verschillend van het vijfde gedeelte van een gram (200 mgr.) 

Om dn bijzonderheden te treden laten we hier den lijst van de ver¬ 
schillende karaatgewichten tot 1910 meestal in gebruik. 


Florence (Italië) 

■ 197 

mgr. 

200 

Batavia ...... 

■ 205 



Borneo . 

■ 205 



Leipzig .... 

■ 205 



Spanje. 

. 205 

)> 

393 

Londen . 

. 205 

)) 

409 

Berlijn. 

. 205 

» 

440 

Parijs. 

. 205 


500 

Amsterdam ..... 

. 205 

» 

0 

0 

Lissabon ..... 

. 205 

» 

750 

Francfurt fa/i\Iain) . 

. 205 


770 

Weenen. 

. 206 

ïï 

130 

Antwerpen. 

. 205 




In den handel der edelgesteenten ^verd het karaat in twee helften ver¬ 
deeld, deze helften ieder weder iii twee gelijke deelen en zoo verder door 
steeds in helften tot 1/64, Kleinere deelen dan 1/64 werden gewoonlijk 
niet aangegeven, alhoew'el er toch w-el eens ^"an een half 1/64 of een 1/128 
gesproken werd. 

Het \ierde deel van een karaat heette een grein ; ook dit gewicht werd 
niet zelden aangegeven, en is bijzonder in gebruik voor het wiegen der 
parels. 

In 1870, werd reeds door Exupère, vervaardiger van zeer nauwkeurige 
weegschalen, aan alle belanghebbenden het voorstel gedaan; voor goed 
het karaatgewicht vast te stellen. 

In 1871 kwam dit voorstel ter sprake in de a Chambre syndicale de 
bijouterie, horlogerie, orfèvrerie et joaillerie wnar, na verslag van 
M. Beaugrand, het gewicht xkn het karaat op 205 milligram gebracht 
werd. Pas vijf jaar daarna werd deze beslissing door de syndicale kamer 
der diamanthandelaars bij getreden, en kort daarop ook door Amsterdam, 
Londen en Parijs, 

In Duitschland is sedert 1872, het metriek gewicht voorgeschreven; 
toch werd het karaatgewicht nog stilzwijgend geduld. Sedert i Januari 
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jcjii hebben verschillende staten zooals Frankiijk, Holland, België, 
Italië en Serbië het /Xto genaamde metrieke karaat van een gewicht van 
200 mgr. ingevoerd. Het is te voorzien dat dit metrieke karaat met den 
tijd algemeen zal worden aangenomen- In het honderdstelsel ingedeeld, 
sluit het zich gemakkelijk aan, bij het metriek maten- en ge wicht ensys- 
teem. 


De waarde van het diamant. 


Zooals we reeds gezien hebben, hangt de ^xaarde der dianiantsteenen 
af van hunne zAli^erlleid, helderheid, glans, kleur, A'orm, afmetingen, 
tegenwoordigheid of afwezigheid van strepen, gdessen, greinen, enz. 

Tot aan de XIetaiw, kende incii geen ernstig'e schatting der diamant- 


waarde, de dien tijde werd door een Arabier, Teifaschius genaamd, de 
prijs WLii I karaat op 150 franken geschat. In de XVB' eeu^v, bracht 
Beii\'emito (lellini die waarde op 400 franken, terwdjl in 1583 Farohis 
Clausius verhaalt dat Philippus 1 van Spanje, ter gelegenheid A^an zijn 
huwelijk met Elisabeth A’an Frankrijk, oudste dochter van Henricus II, 
een diamant kocht A'an 47 karaat voor 24000 franken, dus \‘oor wat meer 
dan 500 fr. per karaat. De prijzen waren dus tot daartoe zeer verschillend, 
en het w'ordt wel het begin van de XVH^ eeuw, dat Boetius de Boodt, 
waar\ aii hooger reeds spralce, het volgende tarief vaststelde : 


Een brillaiit 


van J karaat 150 gld. toen 285 franken ; 
2 430 n 


3 

4 

5 

10 


980 

1.510 

2,290 

9 - 59 ^^ 


ravenlier publiceerde een prijzenlijst, die in Indië aangenomen werd, 
en die daarom wel eens de <( Indische regel genoemd werd ; meer is zij 
echter bekend onder den naam Aun de « vierkantregel Jeffries, beroemde 
juwelier der XVHP' eeuw, n aakt er een A'ceiAaildi * gebruik van, en wast 
ze door heel den Europcescheii handel te doen aanvaarden. Deze re^el, 
of liever de lijst daarnaar opgemaakt, bleef in voege tot in de helft der 
\a)rige een\\, tijdstip waaroji zij verwin ’en w'trd door de benaderende 
lijst van Vanderheym. 


Tavernier schatte in 1776 de ^\'aarde van een eerste karaat op 150 fr. 
Hij bracht dan op zijn vierkant het getal karaten dat de steen znvaar was, 
en vermeni :A'uldi ;de dit getal door den prijs van het eerste karaat. Om 
dus den prijs van een steen van 3 k^ te vinden, nam hij het laerkant van 
3 of 9, en vermenig\'iildi.:de donr ne 'en de prijs van een eerste karaat. 


















dus 150 fi\ en bekwam dan 9 x 150 = 1350 fr, als prijs voor een drie- 
karater. 

Aan denzèlfden re^:^‘cl had Boëtius in zijn tijd al gedacht, maar hij 
achtte het dan alleen toepasselijk voor steenen vaii grooter gewicht. 

Op onze dagen wordt van dien rndischen regel geen notitie meer 
gehouden, daar tegenwoordig de hoedanigheid van den steen, en de vol¬ 
maaktheid zijner bewerking veel meer in het oog gehouden worden. 

Vanderheym had, in het midden der laatste eeuw een waardeschatting 
uitgedacht w^elke de diamanten volgens hunne hoedanigheid in vier vei^- 
schillende reeksen rangschikte. De schatting werd gedaan per paren. 
Op de Parijscher tentoonstelling van 1878 bevond zich de volgende lijst, 
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4e reeks 
2e water 


3c reeks 
2e witte 


2c reeks 
gewcine 


!e reeks 
1c witte 


150 

480 

625 

780 


180 

600 

800 

1020 


220 

700 

950 

1250 


n'.et daarbij 92 paren diamanten als specimens. 

Deze prijzen zijn hedendaa^iscli natuurlijk ver overtroffen ; wegens de 
onophoudelijke verandering in de valuta en de hooge eischen gesteld door 
de duurte van het leven der vakmannen, is geen vaste prijs meer aan te 
duiden. 






































HOOFDSTUK XI. 


Splijtbaarheid van het diamant. 


Wanneer ir.en een dian'.antkristal op het aambeeld legt, en er iret den 
hamer op slaat, of wanneer men het in eens \erhit, of wanneer hij tot 
eenen hoogen graad van warmte gekomen zijnde, in eens afgekoeld wordt, 
dan springt hij in een aantal stukken, welke zich meestal volgens gelijke 
en glanzende \'lakken \’an elkander gescheiden hebben. Zoekt men de 
richting welke deze effene scheidingsvlakken in de kristallen liebben, 
dan vindt men dat zij allen (parallel) gelijkloopend zijn met de vlakken 
van eenen octaëder. 

Zet men op een octaëder\'orn ig dian antkristal, een lemmer in de 
richting van een octaëdervlak, en drijft men het ir.et cenen ha verslag 
door het kristal lieen (zie Het Kloo\'en) dan splijt dit zich volgens een 
volkom.en effen vlak paralleel aan het genoemde octaëdervlak, in twee 
deelen, en hetzelfde kan op dezelfde wijze in de richting van elk vlak 
des octaëders gebeuren. ^let eenen cubus of een dobbelsteenvormig 
Diamantkristal gebeurt het splijten niet in de richting van de cubus- 
vlakken, of indien men het in die richting wil splijten, dan gebeurt deze 
splijting steeds met gansch oneffene breekvlakken. 

Alleen wanneer met het lemn.er in die richting plaatst, dat het de hoeken 
van den cubus afsnijdt, dan verkrijgt men weder, ecMie (‘ffen\’lakkige 
splijting, dus weder in de richting van een octaëdervlak, dat de lioeken 
van den teerling afknot. Op dezelfde wijze kan elk ander-vormig diamant¬ 
kristal volgens de octaëder\iakken gespleten worden, n:et effene vlakken, 
en doorgaans alleen in die richting. 

De octaëder\iakken, en zij alleen, zijn dus de splijtingsviakken van het 
diamant, en is de splijting volgens hen met het grootste gemak mogelijk. 
Het diamant b(‘boort tot de gem.akkelijkst splijtbare delfstoffen. Deze 
volkomen effenvlakkige splijting kan echter dan alleen onverhind(‘rd 
plaats hebben, wanneer de diair antindix iduën eenvoudig gekristallizeerd 
zijn. 























Immers bij de^^e alleen gaan de splijtingsvlakken op ononderbrokene 
wijze van deii eeneii kant naar den anderen, door den steen heen. 

Heeft men echter samengroeimgen ^ an twee of meer diamantkristallen, 
zooals de t\^ eelingen of groepen ^'an onregelmatig met elkander verbon- 
dene individuen, dan hebben de splijtings vlakken in ieder dezer laatste 
ge\'allen, eene bijzondere richting ; zij gaan niet meer ononderbroken van 
den eeneii kant des' steens naar den anderen, in dezelfde richting; maar 
zij verwisselen van richting van het eene iiidhidu tot het andere, en de 
effenvlakkige splijting is hier niet mogelijk. 

Om ons een gedacht te vormen ^'an de ^vijze der splijtbaarheid \'an 
gekristalliseerde delfstoffen, is liet niet zonder belang, hier aan te halen, 
de eigenaardige theorie, daarovef door den geleerden Haüy, uitgedacht. 
Dit merkw^aardig stelsel schijnt tG\"ens aan te wijzen, de wet volgens 
dewelke, de bijkomende of secondaire vlakken in betrekking en verhou¬ 
ding staan tot de vlakken van den oorspronkeiijken vorm, 

Haüy vond dat de kern, '■bekomen door het klieven van gelijk welken 
kristal, op zijne beurt weder gespleten of gekloofd kan worden, en dit 
zelfs zonder einde, daar hierdoor een kliefvlak gelijkloopend met een 
vlak des kerns v'ordt bekomen, uitgaande van elke plaats waarop het mes 
geplaatst wordt, 

Daar hij niet geloofde aan de oneindige splijtbaarheid der kristallen, 
beeldde Haüy zich in dat elke kristal van dezelfde stof, ten minste in 
theorie, door het klieven kon \'erdeeld worden, in zeer kleine deeltjes, 
eener bepaalde giootte, en van eeneii bepaalden vorm, alhoewel te klein 
om afzonderlijk zichtbaar te wezen. 

Hieruit, besloot hij, moet het mogelijk'wezen bij middel dezer kleine 
deeltjes, eenen kristal op te bouwen, welke eene der verschillende vormen 
vertoont, die bij de mineralen voorkomen. Hoofdzaak is het, hier¬ 
voor die deeltjes doelmatig te rangschikkem 

Tot verduidelijking neme men het geval waarin de deeltjes kubussen 
zij n. 

In de eei*ste plaats zal de bekomen bouwvorm, de eigenschap der 
splijtbaarheid hebben, eh tevens zullen de kliefvlakjes, dezelfde richting 
volgen. Daartoe zullen de kubussen niet alleen gelijkloopend in rijen ge¬ 
rangschikt worden ; maar mogen zij zich niet wederkeerig elkander inslui¬ 
ten, zooals het bij ^^oorbeeld het geval is, met gewone bouwsteenen, welke 
eenen muur vormen, die juist legen de splijting gevrijwaard moet zijn. 

In de tweede plaats zal de buitenzijde van den blok, bestaan uit 
verschillende gelijke vlakjes. 

Een kubus van gelijk welke afmetingen, kan altoos grooter gemaakt 
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worden, door bijvoeging langs elke zijde, van nieuwe laagjes welke de 
juiste grootte hebben. Veronderstellen we nu, dat, beginnende langs gelijk 
welke zij de van den kubus, elke nieuwe laag; juist eene rij blokjes minder 
zal bevatten dan de vorige laag; alsdan zullen de lagen geschikt liggen 
als de treden van eenen gewonen trap, en al de zijden dezer treden zullen 
gelijkloopend wezen, juist, zooals iedere trede van eenen trap door des 
schrijnwerkers winkelhaak getoetst kan worden (fig. 44). 




1 'Jé. 44 

Veni.its echter de kleine kubussen, waarlijk te n:in zijn, om afzonder¬ 
lijk zichtbaar te wezen, zoo zullen de verschillende treden in schijn ééne 
zelfde helling of plan vertoonen, en aldus een bijkomend vlak n ormen, 
gelijk alhcllciid naar de beide vlakken van den kubus, aangezien bij elke 
trede, de hoogte gelijk is aan de breedte (lig. 45). 



jilveneens zou een bijkomend vlak, hebbende eene helling, welke ^xt- 
schilt met dc bovenvermelde, (maar welke toch te bepalen is, ofwel door 
den opbouw, (constructie) of door berekening) kunnen gevormd zijn door 
de regelmatige uitschakeling van twee, drie of nvè^ blokjes, in de dikte. 

lil hg* 45 wijst L* M. de helling aan vdn het biljkomf^rici ^■lak, met 
betrekking tot de vlakken van den kubus, wanneer elke.trede '^) een 
blok breed, en één hoog, b.) twee blokjes breed, driié ^iïoog, en c.) één 
breed en twee hoog. , 












































































































Wanneer de schikking der treden, ^'ertoond in hg. 45, uitgaat van al 
de gelijkmatige zijden, en tevens gelijkmatig geordend is, met betrek¬ 
king tot de gelijksoortige \lakken van den oorspronkelijken vorm, dan 
zal een groep treden ontstaan, zooals afgebeeld in onderstaande figuur 




Fig. 46 

(tig, a). En wanneer de blokjes te klein zijn om afzonderlijk zichtbaar 
te wezen, dan zal dergelijke groep vlakjes een aanzien hebben, zooals 
\ ertoond wordt in figuur b. 


Te raadplegen ; :VL Bauer — J.. Fletcher. 
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HOOFDSTUK XII. 


Ilct ontstaan van diamant. 
Kunstmatige diamant. 


Ondanks al de geleerde theoriëiit voor uitgezet over het ontstaan en de 
\'orming van liet diamant, ondanks alle ]>roefneniingen, gedaan door 
ontelbare deskundigen, dwaalt men nog steeds rond op het gebied der 
veronderstellingen ; onwetendheid aan de ccne zijde, vruchteloos zoeken 
aan de andere zijde, ziedaar de hedeiidaagsche toestand. Wij willen hier 
niet in bijzonderheden treden, maar ons alleen beperken bij het aanhalen 
der twee richtingen welke men is ingegaan : i") De eenen zoeken het 
ontstaan van het diamant in het plantenrijk ; 2^) De anderen verwijzen 
naar het gebied der delfstoffen. 

L — Volgens Brewster zoude het ontstaan van het diamant, te 
zoeken zijn bij de planten ; het zou \^oortkomen, nit zeker afgescheiden 
sap, niet ongelijk aan de gom, en zou als dusdanig eerst week geweest 
zijn, alvorens tot den vasten stand over te gaan* Deze meening staat, 
echter in tegenstrijd, met de gekende feiten, iselke aantoonen dat de 
koolstof, de onsmeltbaarste stof is, welke er bestaat* 

Murray en Jammesoii beweren dat diamant voortkomt uit de concen¬ 
tratie van plantensappen, en staven hunne bewering met het feit, dat 
zekere houtsoorten, zulke groote hardheid bezitten, dat ze onvermijdelijk 
koolstof moeten inhouden. 

(ioeppert is ook van meciiiiig dat het dian:aiit ontstaan is door de ont¬ 
binding van planteiistoffen, steeds meer en meer koolstof inboudende ; 
eerst week en vormeloos, zonden deze later in zich opgenomen hebben 
\n’eenide insluitingen van vasten, \ioei baren of gasvormigen aard, welke 
zoo Yimk in het diamant gevonden worden, 011 zouden dan allengskens 
zeur hard eii kristallijn geworden zijn. 

Deze theoriën, zeer aardig uitgedacht blij\"en echter eerder eene \er- 
ondërsteiling dan eene werkelijkheid ; vant voor A'erschillcnde punten 
zouden zij nog bevestiging noodig hebbem 
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II. — Terwijl weinigen nog deze eerste ineening zijn toegedaan, wordt 
vrij algemeen aangenomen dat het diamant zijn ontstaan vindt onder de 
delfstoffen. 

Escard, in zijn werk over «Le Carbone et son industrie » tracht zulks 
te bewijzen met feiten wel degelijk door de wetenschap bestatigd, en door 
aardkundige beschouwingen welke dagelijks kunnen gekontroleerd wor¬ 
den, bevestigd. 

Bestudeert men, zoo zegt hij, de samenstelling der meteorietsteenen, 
en die van het binnenste des aardbols, dan komt men tot zekere gevolg¬ 
trekkingen, welke ons een gedacht kunnen geven van de oorzaken welke 
het ontstaan, de vorming van het diamant hebben teweeggebracht. 

De meteorietsteenen, welke aan de planeten onthecht, door het lucht¬ 
ruim, tot op onze aarde gekomen zijn, openbaren ons de scheikundige 
samenstelling der planeten. 

Vele aardkundigen, en scheikundigen, hebben daarover ernstige stu¬ 
diën ingesteld, en bevonden dat in het ijzer der meteorietsteenen, zwarte 
koolkorrels, zoo hard als diamant tegenwoordig waren. 

Friedel heeft kunnen bewijzen dat er zwarte diamanten in bevat waren, 
terwijl Moissan zelf tot de bestatiging kwam van de tegenwoordigheid 
van zuivere kleurlooze diamantkristallen. Dit voor de meteorietsteenen. 

Van eenen anderen kant, ontdekte men in 1871, te Ovifak (in het 
eiland Disko) in eenen braakliggenden grond, tusschen groote gneiss- en 
granietblokken, ook ijzerblokken wegende tot 20.000 kgr. Gemiddeld 
bevatten zij 72^/0 louter of verbonden ijzer. 

Terwdjl men eerst meende dat die blokken een buitenaardschen oor¬ 
sprong hadden, kwam men later tot de bestatiging dat zij niets anders 
waren dan eene massa voortkomende uit het binnenste des aardbols, 
welke in vroegere tijden, bij volkanische werkingen, aan de oppervlakte 
zouden gekomen zijn. 

Door deze blokken wordt ons de hoedanigheid aangewezen van de 
inwendige massa des aardbols. 

Die tweevoudige bestatiging is van het grootste belang : zij wijst bij 
de meteorieten en de massa's welke uit den schoot der aarde voortkomen, 
op eenen gelijken oorsprong. 

In de meteorieten immers vinden wij als hoofdbestanddeelen, ijzer, 
nickel en koolstof; en de binnenaardsche massa bevat eveneens die 
elementen. In sommige stalen dezer massa treft men de tegenwoordigheid 
van 221 kgr. koolstof op i kub. meter ijzer. Die koolstof kan voortkomen 
in het binnenste der aarde, van menigvuldige oorzaken. In den beginne 
heeft het ijzer zich ermede kunnen verbinden, daar de koolstof zoo over¬ 
vloedig tegenwoordig was. 
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^loissa]! is troinvens ^‘aii nieening, dat, in de eerste geologisclie tijd¬ 
perken, de koolstof steeds vermengd was met metalen. 

Wij r’oegen hierbij, dat, onder den geweldig ^'eroorzaakten druk bij de 
vorming der aardkorst, de koolstof zich ervan heeft kunnen afzonderen, 
om in andere variëteiten ovei^ te gaan. Dit geleidt ons tot het vermoeden 
\ an de wijze, waarop diamajii in de natmtr onistaat. 

^loissan, zooals wij reeds zegden, heeft de stoffen gebezigd, welke het 
dianiant omringden in de meteorieten, om diamant te vervaardigen. 
Daar wij nu tot de bestatiging gekomen zijn, dat, én meteorieten én het 
inwendige der aarde, op dezelfde wijze zijn samengesteld, kunnen wij ons 
eenigszins rekening ge\^en \ an de wijze w'aarop het diamant in de natinu 
ontstaan is. 

Eerst v'alt op te merken dat de dia mant kristallen, welke wij in de 
natuur ontmoeten, allen \'aB grooteren om\ ang zijn dan diegene, verkre¬ 
gen in onze scheikundige laboratoria. 

Wï] weten nu dat op gebied van scheikunde, groot ere kristallen worden 
verkregen door oplossing \an een lichaam in het andere, wanneer de 
afkoeling langzamer gebeurt ; bij plotselinge afkoeling blijven ze steeds 
kleiner. Nu is het mogelijk dat de koolstof, bevat in het inwendige der 
aarde, met ijzer en nickel, in deze iiLetaien tot oplossing komt, door den 
hoogen waimtegraad, en ckm druk, welke op hare massa weegt. 

Komt er dan eene spleet of berst in dc dikte der aardkorst, dan gebeurt 
het volgende : de n:etaalbeMittonde massa dringt in deze spleet binnen 
tot aan de oppervlakte, of zelfs niet zoo hoog, en laat dan de koolstot 
\'ast worden en zich kristalliseeren. Dit alles gebeurt echter zeer langzaam, 
ten eerste omdat die ijzer massa zich beneden de oppervlakte van den 
aardbol bevindt, en verder wegens de grootc dichtheid van het ijzer. 
De massa koelt zich dus langzaam af even zoo goed als de druk slechts 
allengskens vermindert. Het komt ons dus voor dat diamant ontstaat in 
de natuur door het oplossen ^'an ijzer of \‘an een mengsel van metaal en 
ijzer, oplossing welke geschiedt onder eenen geweldigen druk, en ccneii 
zeer hoogen warmtegraad. l.)e kristallisatie gebeurt door eene langzame 
afkoeling, terwijl de druk dan alleen ophoudt te werken, wanneer tle massa 
kort aan de oppervlakte komt, en de afkoeling zelf bijna geheel vol- 
trokken is. 

^len zal zich echter afvragen, wat er gebeurt met het ijzer, eens dat la-t 
zijn koolstof afgestaan heeft. Dit is ^ oor ons van minder belang : maar 
men kan gerust aannemen, dat het zich verbindt met de ^'erslakk^ng der 
aarde en ertsaders vormt, terwijl de afgezonderde dianninten, daarna, 
naar dc oppervlakte verdrongen worden, met de andere nmdege^ oerdL- 
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delfstoffen {satellieten van het diamant) ^ tijdens de verschillende bewe¬ 
gingen, welke de gronden ondergaan hebben. 

Kunstmatige diamanten. 

Door eene nauwgezette bestudeering van de ons uit de oneindige 
wereldruimte, toegevlogen meteoorsteenen, kwam men op den weg tot 
het \’ervaardigen \"an diamanten. 

Zooals we hooger zagen was het sinds langen tijd gekend, dat de 
meteorieteii dikwijls diamanten bevatten, ofschoon slechts steenen van 
kleinen omvang. 

De vorming dezer cosmische diamanten moet men zich volgens Schürman 
op de ^'olgende wijze verklaren.Bij het neerknallen der meteorieten, worden 
zij door de wrij\-ing met de atmospherische lucht, sterk verhit, om dan, 
gelijkmatig naar binnen doordringend, weder snel af te koelen, waarbij 
zich aan deii buitenkant, eene vaste stijve korst vormt, terwijl het bin¬ 
nenste gedeelte nog gloeiend en \loeibaar is. Daar vloeibaar ijzer nu bij 
het stollen sterk uit zet, en de sterke korst aan dezen drang weerstand 
biedt, ontstaat een hooge druk. Deze verhindert de afscheiding van de in 
het ijzer, gehouden overtollige koolstof, als graphiet, en gedoogt het slechts 
in den kverkelijk dicht eren vorm v^an diamanten. Met deze veronderstelling 
was de n:ogelijkheid van het vervaardigen van diamanten uit koolstof, 
gegeven. 

In het begin mislukten alle pogingen, door de onmogelijkheid k’an don 
hier\'oor geëiscliten hoogen warmtegraad. 

Aan Moissan, gelukte het eerst, met behulp van eene elektrische boog¬ 
lamp, in eenen bijzonder gebouwden oven, de temperatuur van 3000 tot 
4000 graden te bereiken. 

Hij verwarmde ijzer in eene smeltkroes, en verzadigde het dan door 
toevoeging \‘an houtskoolpoeder met koolstof. Dan bracht hij de gesmol¬ 
ten massa met de kroes in het water en koelde ze aldus snel af. Hierbij 
bleek hetzelfde plaats te vinden als bij de meteorieten. De zich, ten 
gevolge der plotselinge afkoeling, vonnende buitenste stolkorst, ver¬ 
hinderde de uitzetting van de langzamier af koelende binnenste ijzermassa, 

De tew^eeggebrachte hooge druk dwong dan de overschietende koolstof, 
over te gaan in den kristalvorm van het diamant. 

Het resultaat Avaren werkelijk diamanten. 

Het vraagstuk der diamantverA'aardiging was hierdoor wel opgelost; 
maar de verkregen steenen, waren van zulke geringe grootte dat men hun 
geen A’erkoopswaarde kon toekennen. 
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Daarbij waren de vervaardigingsonkosten zoo groot, dat zij den prijs 
der natuurlijke steenen verre te boven gingen. 

Moissan en andere zoekers, hebben sindsdien nog verbeteringen ge¬ 
vonden ; maar de bereikte uitslagen bleven toch onbevredigend. 

De reden dus, waarom men tot heden slechts oneindig kleine diamant- 
kristalletjes heeft kunnen vervaardigen ligt hieraan : Men hèeft gemeend 
dat de snelheid bij afkoeling noodzakelijk was voor hun ontstaan. Zulks 
is volgens Escard eene dwaling. Tot hiertoe is die snelheid noodzakelijk, 
omdat men met de tot heden gebruikte middelen er niet in gelukt is, 
eene langzame afkoeling te verkrijgen, zonder aan den hoogen druk te 
schaden. 

Geraakt men ertoe dien hoogen druk te bewaren, zonder de afkoeling 
te moeten verhaasten, dan is het geheim voor het ver\^aardigen van groo- 
tere kristallen gevonden. 

Zulks is geene onmogelijkheid ! 


Te raadplegen : J. Escard 


E. Boutan. 






















HOOFDSTUK XIII 


De Ruwhandel. Londen en Ant^^'crpen 
Het sorteeren der ruwe diamanten. 


I De voornaaniste centra van dianiantvoortbiengst zijn Zuid-Afrika^ 

I het Engelsch protectoraat van Zuid-West-Atrika (vroeger Diiitsche 
colonie), Engelsch Guyana, het bekken van den Kasaï (Belgische Congo) 
met zijne verlening in het Portiigeesche Angola. Ook wordt er nog 
diamant gevonden, doch in mindere mate, in Indië, Brazilië, Australië, 
in den Arkansas (Vereenigde Staten van Amerika), enz. 

De vruchtbaarste mijnen zijn buiten twijfel die van Zuid-Afrika. Daar 
vindt men de grootste diamanten. In 1913 bereikte de voortbrengst dezer 
mijnen haar maximum zijnde 5 ^ millioen karaat. Onder den druk van den 
grooten oorlog, verviel zij in 1915 op schier 100.000 kciraat, kwam de 
volgende jaren weer bij, totdat de crisis der diamantmarkt in 1921 haar 
een nieuwen slag toebracht, en de geheele product ia van 1922 slechts 
► 669.000 karaat bereikte. 

De Zuid-West-Afrikaansche diamantvelden zijn eveneens van zeer 
\ groot belang ; zij leveren diamanten van eerste kwaliteit, maar voor haar 
I ook was de crisis der diamantmarkt noodlottig ; terwijl immers de op- 
r brengst van 1913 tot 1.470.000 karaat klom, bedraagt zij heden slechts 
I 400.000 k^ 

1 In 1920 overschreed de voortbrengst van den Arkansas nauwelijks de 
i waarde van 5.000 dollars, en sedert schijnt zij niet toegenomen te hebben. 

De Indische mijnen zijn zoo goed als uitgeput, en wat Brazilië betreft, 
j wordt slechts in enkele streken nog met vrucht aan de uitbating van 
^ zekere mijnen gewerkt. 

j Beter is het gesteld rr.et de vindplaatsen van Engelsch Guyana, pas 
■ vóór eenige jaren ontdekt, en die veelbelovend zijn. In 1921 leverden 
?zij 103.000 karaat op en in 1922, volgens niet ganscli overeenstemmende 
1 inlichtingen, van 150.000 tot 200.000 karaat. Zij schijnen dus een belang- 
} rijke factor te zullen worden in de wereld voort brengst. 


























De diamantvelden van Belgisch Congo, van jongen datum ontdekt, 
hebben sedert liet begin hunner ontginning (1913) tot einde December 
1922, 1.300.000 karaat voortgebracht, en die van het naburige Angola, 
op denzelfden datum, 367.000 karaat. De jaarlijksche opbrengst dezer 
twee streken is tegenwoordig \’an 500.000 karaat. De diamanten van den 
Kasaï, evenals die van Engelsch Guyana, zijn van kleinen om vang ; 
x^andaar dat hunne gemiddelde waarde beneden die der Kaapsche dia¬ 
manten staat. Hoever de voorraad diamanten reikt, in deze mijnen bevat, 
kan tot hiertoe niet geschat worden ; zeker is het dat hij zeer belangrijk 
schijnt. 

Londen, de wereldmarkt. 

De wereldmarkt voor het diamant wordt behecrscht door een alg(‘meen 
syndikaat, gevestigd te Londen, en samengesteld uit aandeelhouders der 
mijnen van Kaapland en van het Engelsch Protektoraat van Zuid-West- 
Afrika. Indien wij de diarpanten van den Congo uitzonderen, kunnen 
wij zeggen dat bijna de gedieielle diamantproductie der wereld door dit 
syndikaat of liever door dezen bond van syndikaten wordt gecontroleerd. 

Aangezien deze eigenaaTTs-s^mdikaten wederzijds rechtstreeks of on¬ 
rechtstreeks door kapitaalbelegging, met elkander zijn verbonden, wordt 
hierdoor de gansche diamanthandel beheerscht. 

Het voordeel dat deze zoogezegde alleenheerschappij over den diamant¬ 
handel medebrengt is van zeer groot belang. Eene onderlinge mede¬ 
dinging, zou voorzeker in eenen handel waar met milloenen zaken ge¬ 
dreven wordt, ontzettende financieele rampen kunnen medebrengen. 

Gelukkig heeft de gevaarlijke mededinging plaats gemaakt voor eene 
onderlinge verstandhouding tusschen de Syndikaten, eigenaars der 
diamantmijnen. 

Door deze verstandhouding worden dan ook onderling, zekere faktoren 
van grooten inx'loed, geregeld, zooals : het vaststellen der prijzen, het 
sorteeren der goederen, de XT^ortbrengst, de verkoop, enz. 

Op zekere tijdstippen achten bij x^oorbeeld, de syndikaten het 
noodig, ten einde groote financieele rampen te voorkomen, de prijzen 
der ruxve diamanten te x'erhoogen of het sorteeren der goederen in n in 
x^oordeeligere xvijze te laten geschieden ; ten einde alzoo toe te laten aan 
de kooplieden of fabrikanten, die met ontzaggelijke stocks (hoeveellieden) 
ruxve of geslepen goederen zitten, deze voordeelig af te zetten. 

In de diamantxvereld hoort men xvel eens spreken, x^an « schaarschte » 
aan ruxx’e goederen. Wil dit nu zeggen dat er fcitelijk gebrek is aan ruwe 
diamanten ? Verre van daar ; xvant men mag gerust wezen dat de koffers 
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der syndikateii voortdureiidj genoegzaam niet ru\^e diamanten ge\aild 
zijn. Die zoogezegde schaarschte beduidt alleen* dat de mijneigenaars 
het voorzichtig oordeelen* als echte zakenlieden* in het belang van gansch 
den diamanthandel, den verkoop der ruwe goederen te beperken* of zelfs 
geheel stop te zetten* ten einde overvloed op de markt te voorkomen* en 
liierdoor het gevaar van prijsschommeling te keer te gaan. 

^len mag bijgevolg gerust besluiten* dat dank zij de goede verstand¬ 
houding tusschen de syndikaten-mijneigenaars* er niet te vreezen is* dat 
de waarde der diamanten op de ruwmarkt te Londen eene daling zal 
ondergaan. 

Niet alle ruwhandelaars of fabrikanten* hebben het voordeel hunne 
goederen rechtstreeks te Londen bij de bo\-engemeIde syndikaten aan 
te koopen. 

Ten eerste is hiertoe groot kapitaal noodig. In vroegere jaren, dit is te 
zeggen nog voorden wereldoorlog, kon men te Londen* als men als klant 
stond aangeschreven* voor 2 a 3 honderdduizend frs. ruw diamant koopen. 

Ten huidigen dage, gezien de voortdurende stijging der prijzen, ver¬ 
tegenwoordigt eene zelfde hoeveelheid diamant* eene waarde welke het 
inilloen gemakkclijk te boven gaat. 

Zelfs dan, wanneer men over de iioodige kapitalen beschikken zou, 
moet men nog het voorrecht hebben, als klant bij de syndikaten te zijn 
aangenomen, aangezien het getal dezer Manten merkelijk beperkt is. 
Zij* die dus als de bevoorrechte mogen aanschoinrd worden* ontvangen 
op zekere tijdstippen bericht* dat op eenen bepaalden dag* de eene of 
andere soort goederen zal getoond worden. Dit bericht noemt men bij de 
diamanthandelaars « een zicht hebben 

Wanneer men aldus spreken hoort van (reen zicht w zou men kun¬ 
nen veronderstellen, dat alsdan* zekere goederen aan den kooper getoond 
worden* en dat hij de keus heeft, te koopen wat hem meest be¬ 
valt. Neen* de kooper kan enkel de goederen inzien* en is verplicht alles 
te nemen, zooals men het hem opdischt* en dit zonder één centiem op den 
prijs te mogen afdringen. 

Zelfs* wanneer de klant* de te koop gestelde goederen niet al te voor- 
deelig oordeelt, is hij toch verplicht den koop toe te slaan* zoo niet zou 
hij gevaar loopen, voor langen tijd van zijne « zichten i> beroofd te worden. 

Elke soort goederen, heeft hare gewone afnemers* welke dan ook slechts 
alleen de bepaalde soort zullen kunnen koopen. 

Aldus zal bij voorbeeld een klant welke aangenomen werd als afnemer 
der ï( closed of geslotene goederen, moeilijk eene serie a spotteds »te zien 
ki'ijgen. 
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Er zijn wel eens kooplieden, die zich niet eens de moeite geven, de 
goederen te gaan inzien, en eenvoudig last gc\'cn, de voor hen bestemde 
goederen, tegen betaling door bemiddeling der bank, op te zenden. Zulks 
gebeurt bijzonder in \'oorspocdige drukke tijden. Deze wijze van koopen 
noemt men koopen « iii the dark (in het donker), omdat men niet ziet 
wat men koopt. 

Nu zal men zich inbeelden dat een kooper, die een pakje diamant 
thuis krijgt, waarvoor hij dikwijls meer dan een milloen franks betaald 
heeft, benieuwd, en zelfs beangstigd wezen zal, om te zien wat hij gekocht 
heeft. Neen, het pakje zal dikwijls, ongeopend, voorzien van de zegels 
van h \^erkoopende syndikaat, in de brandkas gelegd worden, tot wanneer 
onze eerste kooper gelegenheid vindt, om eenen tweeden kooper aan te 
treffen die ^vederom, «in the dark >i het pakje overiieemt, mits betaling 
van eene zekere winst op de oorspronkelijke faktuur. 

In den diamanthandel is het vertrouwen in de zegels A'an het Engelscii 
syndikaat zoo groot,, dat zekere kooplieden, ook wel eens te Londen, uit 
de aangekochte goederen, die loten nemen, welke voor hun fabrikaat best 
geschikt schijnen, cn het overige behoorlijk in eene doos laten 
zegelen, door het verkoopende syndikaat, dit gedeelte afzonderlijk laten 
faktureeren, ten einde het met vertrouwen a in tlie dark j) te kunnen 
voortverkoopen. 

De verkoopen «in the dark n hernieuwen zich wel eens twee, drie maal 
tot eindelijk het pakje gekocht wordt, door eenen fabrikant, welke hét 
openen zal om liet geheel of gedeeltelijk te laten fabriceeren. 

Alles wat aan den nieuwen kooper geschikt voor zijn fabrikaat toe- 
schijnt, wordt uit de partij goederen genomen, terwijl de andere loten te¬ 
rug op de markt tot voort verkoop gegeven worden. 

Op zijne beurt zal deze tweede wijze van koopen en verkoopen, zich 
wederom een paar maal herhalen, 

ünnoodig erbij te voegen, dat meestal bij iedere verhandeling de goe¬ 
deren in prijs stijgen. 

Meestal gebeuren deze verkoopen door tusschenkomst van makelaars, 
die hiervoor gewoonlijk i% vergoeding ontvangen. Deze vergoeding 
moet doorgaans door den kooper betaald worden. 

Eindelijk, nadat aldus de ruwe goederen, van hand tot hand over¬ 
geleverd zijn, en tevens in prijs zijn ge.stegen, komt het overschot, en na¬ 
tuurlijk het minst voordeelige, in het bereik der kleine fabrikanten, die, 
het hoeft geen betoog, alsdan goed zullen moeten overleggen, en hard 
werken om ten minste hun broodje, of, als het meevalt (duin broodje 
met kaas zooals men iii Holland zegt, eraan te verdienen, 
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Zeer dikwijls laten sommige ruw handelaars de goederen bewerken door 
kloovers en zagers, om ze alzoo bewerkt, gereed voor het snijden, aan 
de fabrikanten te verkoopen. 

Antwerpen, markt voor de diamanten uit den Congo, 

De belangrijkste en de eerste der Congoleesche diamantmaatschap¬ 
pij en is de «Société Internationale Forestière et Minière du Congo 
(Forminière). Zij werd gesticht in 1906, en begon eehe eerste ont¬ 
ginning in 1913. Hare diamantvelden liggen op de twee oevers van den 
Kasaïstroom (tusschen den en graad der Zuiderbreedte). Hare 
voortbrengst is thans ongeveer 250.000 karaat per jaar. 

« La Forminière krachtens kontrakten, is aanneemster van ontgin¬ 
ningswerken voor de volgende maatschappijen 1 

a) De <( Société Hinière du Beceka De velden dezer inaatschapj^ij 
liggen aan de Lulua en de Lubilasch {bovenste gedeelte van Sankiiru). 
Hare voortbrengst in 1922 was 45.000 karaat. 

b) De « Société ^linière dn Kasaï » (velden gelegen ten Westen 
van die der <t Forminière >>). Voort brengst van 1922 : 13.000 karaat. 

c) De «Société Hinière du Liiebo » wier velden dooreen liggen 
met die der « Minière du Kasai Hare voortbrengst is nog in staat 
van wording. 

Al deze maatschappijen behooren tot den groep der Société Générale 
de Belgirjue ïk 

De groep der «Forminière » heeft daarenboven met medewerking der 
(ï Société de Recherches Minières de T Angola » een bij huis gesticht : 
de « Société des Dianiants de TAngoia ^ waarvan de diamantenvoort- 
brengst omtrent 150.000 karaat per jaar bedraagt. 

De voortbrengst dezer verscheidene maatschappijen wordt verkocht 
door de zorgen der « Forminière » welke, in 1921, te Antwerpen een bij¬ 
zonder verkoopbureel geopend heeft, met het doel de fabrikanten in 
rechtstreeksche verbinding met haar te brengen en aldus een belangrijke 
nationalen handel daar te stellen. 

De inrichting \un dit bureel komt overeen met die van het diamanten 
syndikaat van Londen. Ziehier in twee woorden zijne werking : 

De diamanten worden gewasschen en gerangschikt in verscheidene 
klassen volgens de behoeften der koopers. Om een gedacht te geven 
der oneindige verscheidenheid welke er bestaat in de kwaliteiten der 
diamanten, wete men dat een lot van 10.000 karaat ruw, d.w.z. 
2 kilos (i metriek karaat = 1/5 gram) van iio.uoo tot 130.000 
steenen inhoudt, waarvan de dikte verschilt van 1/30'^ tot 20 karaat (dit 
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is het maximum tot heden bekomen). Een dergelijk lot wordt gesorteerd in 
meer dan 200 verscheidene soorten, waarvan de prijzen veranderen van 
15 tot 40 pond sterling per karaat. 

Wanneer eene lading (shipment) diamant aldus is gerangschikt, 
zenden de koopers hunne aanvragen en duiden aan welke hoeveelheid zij 
verlangen. In koopliedentaal noemt men dit hier ook een «zicht )> vragen. 
Degenen wier aanvraag ingewilligd is, bekomen a zicht », d.w.z. dat ze 
op het bureel ontboden worden om de gevraagde loten te onderzoeken. 
Indien deze hun bevallen, wordt de zaak afgedaan. 

Kortheidshalve, laten we eene menigte technische bijzonderheden 
terzij, betreffende deze bewerkingen. Ze zijn, inderdaad, geregeld door 
verscheidene gebruiken en gewoonten aan dezen handel eigen ; de hande¬ 
laars en fabrikanten hebben deze gebruiken zelve ingevoerd. 

De « Forminière » tracht zooveel mogelijk rechtstreeks aan de fabri¬ 
kanten te leveren, d.w.z. aan de handelaars die den ruwen diamant 
bewerken. Onder hen zijn er die al de bewerkingen doen ; anderen slechts 
het klooven en het snijden, en laten verder in de slijperijen af¬ 
werken. 

Merken we hier ook op, dat de fabrikant, kooper van een lot ruwe 
diamanten, niet altijd al de steenen slijpt van het gevormde lot. Hij 
behoudt wat hem schijnt te bevallen aangezien den aard van zijn fabri¬ 
kaat ; het overschot verkoopt hijj iitó collega's. 

De Belgische slijperijen zijn Verspreid over verscheiden pro\dnciën. 
Er bestaan er meer dan goo te Antwerpen en omliggende (Boom, Bouwel, 
(irobbendonek, Herenthals, Herenthout, enz.) ; een dertigtal in Brabant 
en een twintigtal in Limburg en beide Vlaanderen. 

Het is moeilijk over het getal diamantwerklieden vaste gegevens daar 
te stellen. De eenige officieele opgaven welke men ten dien opzichte bezit, 
werden geleverd door de optelling van handel en nijverheid oj) 31 Decem- 
bei 1919. Hieruit maakt men op dat de diamantslijperijen alsdan 8.892 
werklieden bezighielden. Doch deze cijfers schijnen niet meer overeen te 
komen met de tegenwoordige werkelijkheid. Voorzichtige schattingen 
laten toe te besluiten dat het getal diamantwerklieden, in België, thans 
de tien duizend overtreft. 

Men mag, zonder overdrijven, op 250 franks per week schatten de 
gemiddelde loonen voor ieder der categorien. Dus, rekening houdende 
van een getal van 10.000 werklieden, komt men tot een wekelijksch totaal 
van 2.500.000 franks, 't zij meer dan 125 millioen per jaar. 

Laat ons met \'oldoening bestatigen dat de Antwerpsche diamant¬ 
bewerkers voordeelig kunnen vergeleken worden met hunne vreemde 
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mededingers voor wat aangaat de voortbrengst en de kwaliteit \*an 
werk. Zij munten bijzonder uit, op dit oogenblik, in het slijpen der kleine 
steenen, welke in Amerika zeer ge\Taagd worden. 

Sinds het stichten van het verkoopbureel der « Forminière » was de 
werkeloosheid altijd veel minder in Antwerpen dan in Amsterdam. Er 
zijn thans (1923) niet meer dan 200 werkeloozen in Antwerpen, terwijl men 
in Amsterdam spreekt van meer dan 1500 op 8000 gekende werklieden. 

Over 't algemeen verkoopen de fabrikanten hun geslepen diamant aan 
^ortverkoopers. 

Men merke wel op dat, [in den tijd dat het diamant van uit de 
slijperij tot bij den juwelier komt, het door menigvuldige handen 
gaat, en dit in loten van verschillende waarden. De verkoopers in *t groot 
hebben reizigers of plaatsers welke de j uweelhandelaars bezoeken. Daar 
is hun voornaamste afzetgebied. 

Het getal der makelaars is zeer groot en zij ver\*ullen eene belang¬ 
rijke rol in den handel van het edelgesteente. Zij zijn enkel bemiddelaars 
welke koopers en verkoopers in verband brengen en een commissieloon 
ontvangen voor hunne bemiddeling. Zij nemen geene le\"ering van 
koopwaren aan en de klant betaalt bij ontvangst. Zekere be¬ 
middelaars hebben de specialiteit in ruwen diamant, andere in ge¬ 
slepen, een groot getal behandelen beide artikelen. De juweliers koopen 
nooit ruwe steenen en laten niet slijpen. Zij bevoorraden zich, zooals wij 
gezien hebben, bij de handelaars en ook bij zekere fabrikanten. Velen rich¬ 
ten zich tot Parijsche huizen. Die gewoonte, welke op eerste zicht ver¬ 
wondert, vloeit hieruit voort dat deze huizen terzelvertijd brillanten. 
rozen, paarlcn en edelgesteenten in kleur \^erkoopen, zoodat zij aan hun 
klanten de grootste keus verschaffen. 

De meeste juweliers bezitten niet in vollen eigendom hunnen voorraad 
steenen. Daartoe zouden zij overgroote kapitalen behoeven. Meestal 
koopen ze niet met gereed geld, zij vragen gewoonlijk krediet voor zes. 
negen en zelfs twaalf maanden, 

De diamantnijverheid is de tweede van Antwerpen, die der haven 
staande op den eersten rang. Zoo oordeelen de zakenmannen van 
Antwerpen. Maar, is deze bevestiging ontegengesproken, toch is het 
moeilijk, bij gebrek aan de noodige bronnen, het zakencijfer in diamanten, 
met juistheid vast te stellen. Nochtans zijn ons, door officieele oorkonden, 
zekere elementen tot bestatiging aangegev’en. 

De jaarlijksche lijst van den handel in België met vreemde landen, voor 
1921,geeft met \'olgende nota eenige cijfers waarvan de ongenoegzaamheid 
in de oogen springt, betrekkelijk den invoer van ruwe diamant : 

















« De hooge waarde van diamant tegenover zijn kleinen omvang en 
een onbeduidend gewicht, maakt dat het invoeren dezer koopwaar 
meestal gebeurt buiten weten der tolbeambten. 

» Volgens inlichtingen verstrekt door den Heer Voorzitter der Handcls- 
kamer van Antwerpen, zou de totale benaderende waarde van inge¬ 
voerd ruw diamant beloopen iio.ooo.ooo franks, en die der uit¬ 
gevoerde geslepen diamanten tot 340.000.000 franks. » 

Van den anderen kant, melden de officieele statistieken der douanen der 
Vereenigde Staten, in 1922, eenen invoer van geslepen diamanten voort- 
komstig uit België, voor eene waarde van 23.000.000 dollais, welke, 
aan den gemiddelden koers van 13 franks een cijfer van 299.000.000 
franks uitmaakt. 

Daar, op dit oogenblik, ongeveer 90 p.h. geslepen diamant van België 
uitgevoerd worden naar de Vereenigde Staten (welke, feitelijk, bijna 
gansch de voortbrengst verbruiken), blijven er 10 p.h. die in het land 
verbruikt worden hetgeen, aan gezegden koers een supplement van 
30.000.000 fr. uitmaakt. 

Men dient, overigens, rekening te houden met den uit voer van ruwen 
diamant, uitvoer — die naar de Vereenigde Staten zeer belangrijk is. 
Deze hebben ingevoerd, in 1922, 139.489 karaat, ter waarde van 
8.296.020 dollars. Wij weten niet met zekerheid welk deel in dit totaal 
aan België toekomt. 

Deze verschillende elementen laten toe te bev'estigen dat het zaken¬ 
cijfer van Antwerpens diamanthandel (d.w.z. de waarde van den ruw 
ingevoerden diamant met den uitvoer van ruw en geslepen diamant) 
ongeveer 400.000.000 franks bedraagt. 

In tijd van crisis of storing, aan eene toevallige oorzaak toe te schrijven 
(bij voorbeeld, den toevoer der Russische diamanten op de markt), wordt 
bijzonder de handel in1 grootere steenen aan 't kwijnen gebracht, 
zoowel wegens gebrek aan liefhebbers, als uit vrees vanwege de fabri¬ 
kanten hun geld in groote stocks vast te zetten. Integendeel, over ’t 
algemeen, worden de kleine diamanten steeds bewerkt, daar de fabrikan¬ 
ten hun werkvolk trachten bezig te houden, en deze steenen, door hun¬ 
nen genaakbaren prijs van loopenden verkoop zijn. Hun prijs stelt ze 
inderdaad, in het bereik van iedere geringe beurs ; daarenboven heeft de 
juweelenhandel een gedurig gebruik van kleinen diamanten noodig. 

Dit is een allervoordeeligst element voor de Belgische diamantmarkt, 
daar het grootste gedeelte der stcenen van Kasaï van geringe afmeting 
zijn. 


80 

















Sedert 1920 had eene zekere storing, gevolg der economische wanorde 
in Kusland, de \ astlieid des diamanthandels geschokt* 

Voorheen was Rusland, land \-aïi groote grond-fortuinen, een belang¬ 
rijke uitweg voor brillanten. Zijn invoer bedroeg bijna de helft der 
wereldproductie. De sociale crisis, geboren uit de omwenteling van dit 
land, heeft niet alleen den invoer van geslepen diamant tegengehouden, 
maar sedert 1920 heeft zij verscheidene malen de wereldmarkt doen 
wankelen. 

Inderdaad, de Russische uitgewekenen, waarvan velen groote hoeveel¬ 
heden diamant bezaten, hebben deze aan lage prijzen verkocht, gedwon¬ 
gen als zij waren door het gebrek. Van zijn kant heeft het bolchevistisclie 
goevernement de door hem geroofde brillanten op de markt gebracht aan 
zoodanig lage prijzen, dat hierdoor, op zekere oogenblikken, de econo¬ 
mische wanorde moest voortsprniten, waarvan wij liierboven spraken* 
Het inbeslagnemen der schatten in de orthodoxe kerken, welke veel 
goudwerk en versiersels met diamant en rijkgesteente bevatten, oefende 
misschien ook nog eenen slechten invloed uit op de prijzen* 

Onze diamantverkoopers hebben, gelukkig, in de Vereenigde Staten 
vdiAi Amerika een groot afzetgebied ge^^onden voor hunnenHiandek Dit 
machtig land is heden, inderdaad, de bijzonderste verbruiker van dia¬ 
manten. De officieele statistieken der douanen bestatigen, in 1922, den 
invoer eener waarde van 51.602.000 dollars in ruwen geslepen diamant. 
Dit belangrijk verbruik legt zich uit door het feit dat, in dit land, de 
diamant een pracht-artikel is waarmede ieder zich wil tooien* Men 
mag dus besluiten dat elke inkrimping der diaTnantmarkt altijd de geld- 
crisissen zal volgen, welke zich, in de toekomst zouden voordoen, en 
dat alle tijdstippen, onregelmatig voorspoedig in de groote Republiek, 
zullen inluiden eene groote uitbreiding van den diamanthandel* 
Reeds, voor November 1922 bestatigden de officieele Amerikaan- 
sche oorkonden eenen diamant invoer ter waarde van 5.456,800 dollars ; 
cijfer dat den invoer gedurende de goede jaren nabijkomt* 

Voegen wij erbij dat, sedert 1915, het Oosten, namelijk China en 
Japan, en, in mindere maat Indië en Egypte, hunne aankoopen \"an 
steenen vermeerderd hebben. In 1915, voerde Japan slechts voor 
30.000 dollars diamant in ; in 1918 beliep de invoer 250.000 dollars. 
De invoer in Maart 1919 bedroeg 175.000 dollars, wat voor het gaiische 
jaar z.joo.ooo dollars vertegenwoordigde. Iedere teriigkeer van weelde, 
in het Oosten, zal zeker eenc aanzienlijke vermeerdering der aanvraag 
teweeg brengen. 

Uit hierbo^’en gezegde, mogen de voortbrengende maatschap- 
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pijen een billijken en voldoenden omzet hunner produkten verwachten 
en zelfs eene lichte verhooging der prijzen verhoopen tegen die van 1921. 

Dit is een aanmoedigend vooruitzicht voor den diamanthandel in 
’t algemeen en bijgevolg ook voor de Congoleesche diamantmaatschap- 
pijen en de Antwerpsche markt (Hoogervermelde statistieken werden 
ontleend aan de « Bulletin hebdomadaire, Société Générale de Belgique »). 

II. — Het sorteeren der ruwe diamanten. 

Wanneer de ruwe diamanten uit de mijnen te voorschijn zijn gekomen, 
worden zij, na behoorlijk gezuiverd en gewasschen te zijn, verzonden 
naar de bureelen der syndikaten. 

Aldaar worden dan de ruwe goederen alvorens in den handel gebracht 
te worden « gesorteerd ». 

Door sorteeren verstaat men het rangschikken der ruwe dian:anten 
volgens hunne hoedanigheid, volgens hunne kleur en grootte. 

Volgens de hoedanigheid worden alzoo de goederen gerangschikt in : 

I®) Closed of geslotene diamanten ; 

2^) Spotteds of onzuivere diamanten ; 

3®) Naats; 

4«) Irregulars; 

50) Blocks; 

Boort; 

7®) Industrie diamant. 

De Closed of geslotene goederen zijn die soort diamanten, welke regel¬ 
matig van vorm, en vrij van alle onreinheden zijn. 

De Spotieds goederen zijn die welke den regelmatigen vorm der 
geslotene diamanten hebben, doch welke onzuiverheden bevatten, waar¬ 
mede bij de bewerking dient rekening gehouden te worden. 

De Naats zijn de diamanten, welke om zoo te zeggen bestaan uit twee 
gedeelten, welke op elkander gegroeid schijnen. 

De plaats waar de twee gedeelten op elkaar komen, noemt men « naad »>. 
Het is van dezen «naad » dat zulke steenen hunnen naam ontvingen. De 
naats worden afzonderlijk gerangschikt, omdat zij bij de bewerking, op 
bijzondere wijze moeten behandeld worden, zooals verder in het prak¬ 
tische gedeelte van dit boek zal kunnen nagegaan worden. 

De Irregiilars zijn steenen welke door stoornissen bij de kristallisatie, 
onregelmatige vormen aangenomen hebben. 

De Blocks zijn zulke steenen, welke afwijken ^’an de geslotene sortee- 
ring, door hunnen onregelmatigen groeivorm, en toch daarom geene 
irregulars zijn, omdat de blocks meer geschikt liggen, om in hunnen 
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natuurlijken ^‘orm, of ten minste na lichte bewerking door het klieven 
of zagen, opgeinaakt te worden. 

Bij de blocks worden ook gerangschikt de steenen welke in de mijn, door 
onderaardsche elementen, of ook door de machienen welke bij de 
uitbating gebruikt worden, gebroken werden, De beroemde Cullinan 
diamant, is een prachtig exemplaar der blocks-steenen. 

Het BöoH is diamant, welk niet geschikt is om geslepen te worden, 
en dat gebruikt wordt, tot het zagen of slijpen van diamant. Ook in ze¬ 
kere nijverheden wordt« boort » gebezigd. 

Industries zijn diamanten, welke evenals het boort, ongeschikt zijn 
om geslepen te worden. De «industrie-steenen » welke ^^an betere hoe¬ 
danigheid zijn dan a boort >y worden in verschillende nij\"erheden gebruikt, 
b.v. in de punten van boormachienen, glassnijders, draaibank-assen, enz. 

Eene bijzondere soort van t? Industrie » is het Carbone dat door zijn 
weerstandsvermogen tot verschillende doeleinden zeer gezocht wordt. 
Carbone is zeldzaam, en daarom ook duurder in prijs dan zekere 
diamanten van goede hoedanigheid.Ook wordt het wel Carbonado genoemd. 

Al de bovenvermelde sorteeringen worden verder nog onderverdeeld in 
f( eerste jj, «tweede », « derde » kwaliteit, enz. Alzoo heeft men b.v. « First 
spottedstt second spotteds w, enz. Ook hebben zekere sorteeringen 
nog onderverdeelingen als ; Cleavages, maccles, coated, frosteddlats,chips. 

Cleavages (kloofseis) is eene onderv^erdeeling der blocks en betreft die 
goederen, welke door hunnen vonn « blocks n zijn, en tevens onzuiver¬ 
heden bevatten, die het klieven derzelve noodzakelijk maken. 
Vandaar hunne benaming. 

Maccles, zijn de « platte irregulars steenen )>. 

Coated, mag beschouwd worden als behoorende tot de soort der spot¬ 
teds ; het is de soort diamanten welke, om het woord hunner benaming te 
gebruiken, om zoo te zeggen een omkleedsel (coat) aanhebben, dat den 
steen om geeft. 

Frosted, zijn die steenen welke ondoorzichtbaar zijn omdat hunne 
schors verschrompeld is. Evenals de «coated zuilen ook de «frosted 
steenen, na de be%verking meestal helder als gew^one diamanten worden. 

Bij de frosted echter komt men wel eens « melksteen en » tegen, welke 
een melkachtig waas behouden, en hierdoor zelfs na geslepen te zijn, 
weinig of geen vuur afgeven. 

Flats, zijn de heele platte blocks, welke te plat zijn, om tot brillanten 
verwerkt te worden, en aldus meest tot rozen worden geslepen. 

ChipSf zijn van dezelfde soort als de flats^ doch alleen in de kleinste 
afmetingen. 
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De verschillende hierbo\’eii gesorteerde diamanten, worden daarna 
gerangschikt volgens de kleur. 

De verschillende kleuren zijn ; 

«Blue white » of biauw-\\ it; 

« White Jï of kleurloos wit; 

«Silver Capes » ook nog wit; maar reeds een weinig geel getint ; 

ff Fine Capes » reeds wat meer geel gekleurd ; 

i( Capes » gewone gele kleur ; 

((Bywater » straf gele kleur ; 

tt Brown 5) of bruin gekleurde. 

Al deze verschillende kleuren worden onderverdeeld in de menigvuldige 
schakeeringen der hoofdkleur ; zoo heeft men b.v. voor de «Blue 
WHiite » : Extra Blue ; Fine Blue, enz. 

Benevens de kiasseering volgens hoedanigheid en kleur, Avorden ein¬ 
delijk de diamanten verdeeld in loten, volgens hunne grootte. 

De kleine sorteering noemt men mêlées en behelst de diamanten, welke 
kleiner zijn dan de steentjes welke 1/4 van één karaat wegen. De kleinste 
mêlées \vorden sand geheeten, terwijl de kleinste soort blocks, den naam 
dragen van « chips n. 

Boven de mêlées heeft men in opvolgende reeksen: de 1/4 steenen (of vier 
per karaat geheeten ; de 1/2 karaters of 2 greiners ; de karaatsteenen of 
4 gi’einers ; de twee karaters, drie, \ier karaters en zoo hooger op. 

Men is genoodzaakt de diamanten aldus* volgens de grootte te rang¬ 
schikken, daar er een groot verschil in prijs bestaat, van de eene grootte 
tot de andere. 

Zoo hebben b.v, ^der diamanten, wegende te samen één karaat* eene 
veel mindere waarde per karaat, dan één enkele steen, hebbende het¬ 
zelfde gewicht als de vier te samen. Een diamant t^an tien karaat heeft 
eene veel grootere waarde per karaat dan één steen wegende slechts drie 
karaat. 

Dit verschil ligt hierin dat de grootere steenen zeldzamer zijn dan 
de kleine, 

Eene hoeveelheid diamanten* bevattende al de hierboven aangehaalde 
klasseeringen, noemt men « Shipment » dit wil zeggen, onverdeeld, zooals 
de diamanten van aan de mijnen verzonden zijn geworden, 

De onderverdeeling van een shipment zijn de « Series ». Eene serie is de 
kiasseering volgens hoedanigheid, en bevat dus slechts ééne enkele 
hoedanigheid* doch deze in de verschillende kleuren en grootten (Serie 
Closed, Serie Irregulars, Serie Blocks, enz.) 

De verdeeling der verschillende grootten noemt men «lot 
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Het klooven 


INLEIDING. 


Het klooven van diamant schijnt vóór de XVII® eeuw geheel ongekend. 
In een werk, %vaarover wij vroeger reeds gewaagden, haalt Boetins de 
Boodt (1609) een feit aan dat toch op een eerste begrip van diamant- 
klooven schijnt te wijzen. Hij verhaalt hoe een zijner vrienden, een 
geneesheer, beweerde, dat hij de bijzondere behendigheid bezat, een 
diamant op de punt eener naald te vestigen, en het dan, zonder andere 
middelen dan de nagels zijner vingeren, te verdeelen in verschillende 
schilfers. 

Hier moet natuurlijk met de overdrijving aan dat tijdperk eigen, reke¬ 
ning gehouden worden, maar de gedachte van de kloof baarheid van het 
diamant ^vordt daardoor toch al vooruitgezet. 

Volgens King zou de eerste kloover geweest zijn een zekere Dr. Wol- 
laston, die, zoo beweert hij, tegen geringen prijs, alle groote diamant¬ 
steenen, welke de juweliers wegens hunne onzuiverheden niet wilden 
bewerken, opkocht ; hij kloofde ze, maakte er volmaakt heldere frag¬ 
menten van, en verkocht ze dan weer aan loonende prijzen. Boutan kan 
zulks niet aannemen. Indien er hier sprake is, zegt hij, van I)r. Wollaston, 
beroemd door verscheidene wetenschappelijke werken, geboren in 1659, 
en gestorv^en in 1724, kan deze niet als de eerste kloover beschouwd 
worden. Want, voegt hij erbij, reeds in 1665 meldt Taveriiier, hoe het 
klooven der diamanten gebruikelijk was bij de Hindoes, bewerking, zoo 
merkt hij verder op, waarin zij veel knapper warén dan wij. 

Volgens Leviticus zoude het klooven, vanaf de ontdekking der 
braziliaansche mijnen 1727 eene grootere uitbreiding genomen hebben, 
omdat vanaf dien tijd hoogere eischen voor het steentje gesteld worden. 
Immers de ^veelde, i;,die kort voor de Fransche Revolutie heerschte, 
had den smaak zeer verfijnd. Men was niet meer tevreden met een 
schoon geslepen ^jtei^i^tje, men wilde zuivere steenen hebben zonder 












































greinen, glessen enz. De tussclienkomst vmi den kloover werd zoo¬ 
doende onophoudelijk vereischt, en daardoor kreeg zijn vak eene steeds 
groeiende belangrijkheid. 

Wat er ook van zij, op onze dagen is het klooven algemeen in voege, 
en wel de meest geëigende praktijk, om ieder diamant tot zijne volle 
waarde te doen komen. Klooven is het doen spUjien van den steent 
einde jragmenien te verkrijgen, die zidver of witter zijn dan de oorspronke¬ 
lijk rnwe steen^ of wegens het verkregen models voordeeliger te bewerken, 

^ >}ï 

Oppervlakkig beschouwd zal het den oningewijden toeschouwer niet 
moeilijk schijnen, om uit eenen ruwen diamant, eenen bepaalden hoofd¬ 
steen te klieven ; doch juist hierin ligt zijne vakkennis, dat de kloover, 
den steen derwijze weet te verdeelen, dat benevens den hoofdsteen, ook 
nog de andere af gekloofde deeleii, zooveel mogelijk kunnen bijdragen, 
om voor den fabrikant de meest mogelijke winst af te werpen. 

Eene kleine vergelijking zal beter het nut en de belangrijke rol van het 
diamant klooven doen iiitkomen. 

Twee kleermakers ontvangen een stuk laken, en moeten beiden het¬ 
zelfde kleedingstuk hieruit vervaardigen Beiden zullen wel is waar 
hetzelfde sierlijk gesneden en afgewerkt kleed afleveren ; doch de eene 
heeft zijn kleed derwijze uit de stof gesneden, dar er hem niets overblijft 
dan kleine onbeduidende snipsels; terwijl de andere het met zooveel 
vakkennis uit de stof heeft gesneden, dat er hem nog eenen schoonen lap 
goeds o%^ergebleven is. 

Hetzelfde geldt voor het diamant klooven. Wil inen dus het diamant- 
klooven doelmatig beoordeelen, dan volstaat men niet, met een gedeelte 
van het werk te zien en te bcoordeelen, maar zal men al de bekomene 
steeiien en den verkregen afval (endjes genaamd) bij elkaar moeten 
nazien. 

Ten einde den lezer een juist begrip te geven, aangaande het diamant- 
klooven, zullen wij zoo klaar mogelijk uiteenzetten : 

Ten eerste : In welke richting de diamant kan gekloofd worden. 

Ten tw^eede : Waarom, of in welke gevallen de diamant gekloofd wordt. 

Ten derde : Op welke wijze het klooven geschiedt. 
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HOOFDSTUK I. 


In welke richting kan diamant 
gekloven Avorden. 


De groeilagen of «was». 

Het is den lezer reeds bekend, dat diamant eene grondstof is, welke 
onder de aarde gevormd werd, door kristallisatie 

Vandaar heeft men in den diamant, groeilagen, of beter gezegd, den 
draad langs waar alleen de diamant zich klooven laat. 

Zooals bij voorbeeld, het hout alleen kan gekloofd worden, volgens 
den groeidraad, zoo ook kan het klooven van diamant, niet geschieden 
in alle richtingen van den steen, maar enkel en alleen, volgens den draad, 
welke men in het vak « de was » noemt. 

De hieronder afgebeelde krist al vormige diamant, zijnde de regelmatigst 
gevormde steen, zal over dezen zoogeiiaamden «was » of draad, een beter 
denkbeeld doen ontstaan (fig. 84). 



De vlakken welke op dezen steen voorkomen, toonen zeer duidelijk de 
zijden langswaar de diamant zijne «kristallisatie» of verstaanbaarder 
gezegd, zijnen groei, heeft ontvangen. Men veronderstelle dus, dat de 
diamant gegroeid is, door ophooping van ontelbare kris tal vlakjes welke 
zich, langs de acht vlakken van den steen hebben opgehoopt. 
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Z<joals dus deze diamant, langs de acht vlakken zijne kristallisaiie 
ontving, zoo ook is hij alleen op dezelfde wijze splijtbaar. Onderstaande 
afbeelding geeft zulks duidelijk aan. {fig. 48). 



Fiji. 4g 


Daarentegen is het onmogelijk den diamant in eene andere ricliting 
te klooven (lig. 49). 



Alzoo, bij voorbeeld, dwars door de groeilagen lieen kan de diamant, 
niet zonder gevaar gekloofd worden, en kan zulke bewerking alleen 
geschieden, indien gewenscht, door het <( zagen » zooaJs verder bij de 
verhandeling over het dianiaiitzagen zal aangetoond worden. 

bloest men het wagen, den diamant, dwars door de groeilagen heen tc 
klooven, dan zou men gevaar loopen, dat de steen, in plaats \’an te 
splijten, veeleer in stukken en brokken vaneen zou spatten. 

Het komt wel eens voor dat zekere diamanten zoo onregelmatig 
gevormd zijn, dat de meest ervaren kloover, wel eens kan twijfelen aan de 
juiste richting van den was. Alsdan volstaat het met het scherj) een klein 
schilfertje van den steen te stoot en om zich met zekerheid \an den 
«was >> te vergewissen. 


























































HOOFDSTUK II. 


In ^\'clkc gevallen wordt diamant 
gekloofd ? 


Het is niet mogelijk een \^aste methode bij het diamantkloovcii te 
geven, zooals dit voor het snijden eii het slijpen het geval is. Bij deze twee 
vakken heeft men slechts met bepaalde vormen (wassen, tweepunten, 
vierpunten of kappen) rekening te houden. Bij het klooven daarentegen 
heeft men af te rekenen met eiken steen in het bijzonder; daar men 
gerust zeggen mag, dat geene twee ruwe diamanten, in alle bijzonder¬ 
heden op elkander gelijken : n iedere steen is er een 

Wij zullen dus genoodzaakt wezen, alleen te handelen, over deze 
bepaalde gevallen welke als algemeene regel bij het dianiantkloo\'en 
kunnen gelden. 

Ten einde een juist begrip te hebben, over de bewerking bij het diamant- 
klooven, is het noodig te weten, dat de diamanten, in brillant geslepen 
vorm, rond zijn, dat zij cene bepaalde dikte hebben, en dat hun 
model bestaat uit eene plattere bov^enzijde, talelkani geheet en, en eeiie 
in punt uitloopende onderzijde, kolleikané genaamd (hg. 50). 



Fig. 50 


Uitgaande van dezen stelregel, is het licht te begrijpen, dat niet alle 
diamanten geschikt zijn, om geslepen te worden, zooals zij zich in hunnen 
natuurlijken vorm voordoen. 

Vele diamanten zouden alsdan te veel gewichtverlies daarstellen, al¬ 
vorens zij in de vereischten vorm en verhouding geslepen ^\'arcn ; andere 
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diamanten be^’atten onreinheden, welke hiin dan eene minderwaarde 
geven. 

Daarom worden de ruwe diamanten alvorens gesneden of geslepen te 
worden in behandeling genomen door den kloover, wiens taak het dus is, 
den ruwen diamant te brengen, door afklooven van gedeelten of ^’erdeeling 
der steenen, in de gewenschte verhouding en de verlangde zuiverheid. 
De verschillende, meest voorkomende gevallen, zullen wij dan ook nader 
beschrijven. 


§ I- 


— Onregelmatig gevormde diamanten. 


Zooals wij reeds hooger bij de beschrij\dng van de groeilagen gezien 
hebben, is de regelmatig gevormde diamant, wel degelijk de kristal¬ 
vormige ^•ierpunt. 

Het valt aanstonds in het oog dat om aan dezen regelmatig gevormden 
diamant, de vereischte verhouding te geven, er niets af te klooven is. 
Alleen, ten einde aan de bovenzijde de noodige verhouding des tafelkants 




Fié. 51 

te bekomen, moet de opstekende punt weggenomen worden ; doch zulks 
kan niet door afklooven gebeuren, daar deze richting dwars tegen de 
groeilaag is ; daarom neemt men zijne toevlucht tot het «zagen » zooals 
bij de behandeling van dit vak, breedvoeriger beschreven is. 

Er zijn echter zeer vele diamanten, welke te ver in vorm of verhouding 
van den regelmatig gevormden steen afwijken, en waarvan alsdan te 
\'eel zou moeten weggesneden worden om tot den gcwenschten vorm te 
komen. In zulke gevallen neemt de kloover al de overbodige gedeelten af, 
indien zulks natuurlijk met den was overeenkomt. Zoodoende behoudt 
men nog, \’an de'afgekloofde deelen, stukken welke veel meer waarde 
hebben dan het diamantpoeder, door wegsnijden bekomen, te meer daar 
de afgekloofde deelen op hunne beurt, dikwijls nog tot brillanten kunnen 
verwerkt worden. 

9 ^ 




rn 






















Eene kleine afbeelding zal deze bewerking duidelijk maken (fig* 52)- 



Fig. 52 


Wij zien hier eeneii langen steen. Om dezen steen eenen ronden \'onn 
te geven, merkt men aanstonds dat eene zijde zou moeten weggesneden, 
en dat bij gevolg eenvoudig de lange zijde kan afgekloofd worden. Het 
afgckloofde gedeelte kan nog een voordeelig brillantje worden (fig. 53). 



Lange steen Flg. 53 


Naast de onregelmatig gevormde diamanten, komen ook dikwijls 
schoon gevormde steenen voor, doch in verhouding te dik, zoodat er te 
veel zou moeten afgeslepen worden om den gewenschtenvorm te verkrijgen. 
Bij zulke steenen is het dan ook veel voordeeliger deze in twee te kloovcii; 
wanneer tenminste zij niet op gunstigere wijze kunnen «gezaagd» worden. 

Onderstaande schets, zal gemakkelijker dit ^ oordeel doen uit schijnen 

(fig. 54). 



Dikke steen Fig. 54 


Daarentegen heeft men ook dikwijls diamanten welke v'eel te plat zijn, 
om tot brillant \"erwerkt te worden. Moest men dergelijke steenen aldus 
















































opmaken, dan zou men dikwijls bijna de lielft moeten wegsnijden, al- 
\‘0ien5 de noodige dikte te verkrijgen. 

Het is dan ook voordeeliger, zulke platte steenen, te klooven in deden, 
welke alsdan de noodige verhouding nabij komen (tig. 55). 



Bü%eni'icht van een platten steen- Fiê- 55 

Wij kunnen dus besluiten, dat zulke- steenen, welke ónmogelijk, 
zonder te \^eel gewiditsverlies, tot geweiischte brillanten kunnen 
geslepen worden, door het kloo^^en herleid worden tot steenen, wier ver¬ 
houding beter de vercischte ligging nabijkomt. 

§11. — Het klooven van onzuivere diamanten. 

Zooals' in het algexecn bekend is, zijn niet alle diamanten ^ an 
ziii\ ere hoedanigheid, 

In de diamanten bevinden zidi dikwijls onreinheden, dit is te zeggen, 
zekere greinen welke zich tusscheii de groeüagen bevinden, of ook soms 
sclieiiren, welke men in het vak «glossen » noemt. 

Het spreekt van zelf dat zulke onzmb'ere diamanten, eene nunder- 
waarde hebben. 

Daarom zal de kloovcr, zulke steenen traclilen te klooven, met liet 
doel deze omeinheden te latmi wegv allen, of daar waar zulks niet mogc- 
lijk is, het onzm\'er ten minste door de verdeding \ an den steen, te laten 
komen op eene plaats, waar het de schittering van den brillant het 
minst in den weg zal staan. 

Hoe dieper liet onzuiver in den brillant ligt, dit is te zeggen hoe meer 
naar den onderkant, des te meer wordt dit onzuiver in de xerscliillende 
geslepen « facetten » of \iakies weerkaatst, en bnndvt alzoo de schittering 
wan het gebed. 

Het heeft bij gevolg zijn belang, zulke onreinheden, zoo\ed mogelijk 
aan de bo\'cnzijde te laten ^’alle!V 

In den afgebedden ruwen diarant, ziet men bij vonrbedd eenen 
zwarten steek of grein liggen (lig. 5()). 

Klooft men dezen steen, dóór liet onzuix er lieen, zoo bekomt men twee 
steenen, waaruit de zv arte grein zeer g M akkelijk verdwijnen zal, en 






















welke aldus eene veel groot ere waarde zal hebben, dan de groot ere 
maar onzuivere diamant. 

Wanneer een onzuivere diamant niet opgehelderd kan worden \’anaf 
de eerste verdeeling, dan spreekt het vanzelf, dat zulke steen verder kan 
uitgekloofd worden, tot dat men de gewenschte zuiverheid bekomen 
heeft. Dit alles hangt af ^^an de hoedanigheid der goederen, en voorzeker 
van de eischen \'an den fabrikant. 

Over de volledige verdeeling raadplege men het hoofdstuk handelende 
over de «Verschillende vormen van gekloofde diamanten ». 

Bij de onzuivere diamanten, kunnen ook gerangschikt worden de ruwe 
steenen, waarin gaten liggen. 
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Evenals de steenen met greinen of glessen,zal de kloover ook dc diaman¬ 
ten met gaten zóó bewerken, dat, ofwel door het afklieven ofwel door het 
verdeelen der steenen, de gaten met het minst mogelijke gewichtsverlies 
zullen kunnen verwijderd worden. 

§ III. — Het ophelderen van gekleurde diamanten. 

Groote geslepen dianranten, liebbende eene gele kleur, zijn dikwijls 
moeilijk te ^'erkoopen, en hebben bij gevolg eene minderwaarde. Het 
komt dan ook dikwijls voor dat de fabrikant voordeeliger oordeelen zal 
deze groote gele steenen te laten verdeelen in kleinere diamanten, hetzij 
door het klooven, hetzij door het zagen, dit \mlgens den aard van den 
steen. 

Het groote voordeel dat deze \ erdeeling van gele steenen medebrengt, 
is dat hierdoor de diamanten, hunne oorspronkelijke gele kleur verliezen, 
en dikwijls zelfs de witte kleur nabijkomen. Zoo verkrijgen deze 
steeneri natuurlijk eene grootere waarde. Dit ophelderen is zeer 
gemakkelijk te verklaren, door het kleiner worden der massa, 
kiene flesch gevuld met, bij voorbeeld geel gekleurd water, zal natuurlijk 
sterker van kleur wezen, dan céii druppel van hetzelfde water. 











§ IV. — VerschilleTide vormen van gekloofde diamanten. 

Wanneer men eenen regelmatig ge^^ormden steen te klooven heeft, 
om er verschillende kleinere diamanten van te bekomen, krijgt men 
verscheidene \'ormen van steenen, welke in het vak eene bijzondere be¬ 
naming hebben. 

Vooreerst wordt de steen in twee gekloofd, hetgeen ons dan twee deelcn 
geeft, welke men <t was » noemt (fig. 57). 



Fig. 57 


Wanneer nu verder de bekomene wassen » nog moeten verdeeld 
worden, klooft men den «was » weder in twee. Hier\^an krijgt men 
alsdan twee deelen, waarvan liet eene« kap ït ^vordt geheeten, en het andere 
«tweepunt » of <t schuitje )K 




%Vas Fig. 58 


Cekïoofde Was Fig. 59 


De gekloofde tweepunt op zijne beurt in twee gekloofd, geeft ons twee 
f( kappen zoodat bij gevolg een regelmatig verdeelde was, drie gelijk- 
vorinige k kappen » geven zal. Fig. 6o stelt liet gekloofde schuitje van 
fig. 59 voor, liggende met de gekloofde zijde van boven. 




Tweepunt of schuJtle Fig. 6(ï 


EïuorgeklOüfüc tweepunt Fig. 51 


De bijgaande afbeelding {6i) geeft een duidelijk zicht van den gekloofden 
tweepunt of «schuitje » welke verder in twee kappen verdeeld is 


































geworden. Tevens kan men gen:akkelijk nagaan, welke wasrichting bij 
deze verdeeling in acht genomen is geweest (fig. 6i), 



De aldus bekon ene kappen hebben elk een ver uitstekende punt ; 
deze punten worden weggekloofd,het geen n.en mitwerken» noemt,en waar¬ 
door men de schoone oparapIuie-kapjes^> bekoir t (fig. 63). Dezen naa:n 
hebben zij voorzeker om hunnen vorm, op een regenscherm gelijkende. 



UitÉowerkle kap. Fiö- Onafgewerkte kap. Flg- 6“^ 

Wij geven hier insgelijks de afbeelding eeiier kap, 64, waarvan de uit¬ 
stekende punten weggekloofd n oeten worden, en tevens de hierdoor bekr> 
m.ene kap ; n en kanalzoo gemakkclijk nagaan, hoe voordeelig dergelijke 
vorn.en van steenen, voor de br il kmtbewerking gelegen zijn (fi ;. 65 en 66). 



Uitgewtrkte kap Fig. 65 
i'oortkcur.ende ven een dccrgckkcrden tweepunt. 



Pa rap luie-kap 


Fig. 66 


Dc aldus afgekloofde punten worden in het \'ak«torenénden genoe.r.d, 
\"an deze f torenenden w worden de \'icr puntjes weggekloofd, waardoor 
rr.en dan wederom, een kapje krijgt, dat den naa^n draagt van midden- 
kapje SI en gelijkt aan den octaëder vierpunt, (fiÓ7 en 68). 



Tore.i&nJ Fig. 67 



O (gewerkt Torenend Fig. 68 
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De afgekloofdo puntjes zijn dus wederom «torenendjes » en worden 
bij gevolg als de eersten bewerkt. Het spreekt van zelf dat deze bewer¬ 
king zich herhaalt zoolang de grootte dezer steentjes zulks toelaat. 

Wanneer groote steenen in verschillende kleine diamanten moeten 
verdeeld worden voor eene der redenen welke wij hooger hebben aan¬ 
gehaald, dan bekomt men nog, benevens de reeds beschreven en afge- 
beelde, ook de volgende klief\'ormen : 

i«) Den middelring,welke bekon:enwordt wanneermen een langen geslo¬ 
ten steen in drie of meer gelijkloopende deelen klooft. De middelring is dus 
het gedeelte dat tusschen de twee wasjes der uiteinden gelegen is (fig. 69). 

2^) Den gekloofdcn ocaëder tweepunt : Deze vorm komt voort uit 
steenen, welke meermaals verdeeld zijn geworden, dus meestal uit mdddel- 
stukk(‘n. Zulke tweepunten zijn langs de vier vlakken uitgekloofd en 



gelijken bijge\’olg veel op den ruwen octaëder tweepunt zooals op de 
afbeelding zal kunnen nagegaan worden (fig. 70). 

30) De n iddenkaj) : Heeft denzelfden oorsprong als de voorgaande 
tweepunt. Daar zij echter voordeeliger vierkant gekloofd werd, is zij 
een vierpunt geworden, en heeft zij dus den naam van kaj) gekregen 
(fig. 71). Deze middenkap gelijkt op den octaëder vierpunt. 

Zooals wij in het begin dezer verhandeling over het klooven zegden, 
zijn om zoo te zeggen geen twee ruwe diamanten in alle bijzonderheden 
op elkander gelijkend. 

In de oorspronkelijke ruwe ^’onr.en kom.en zulke ontelbare onregeh 
n'atigheden voor, waarmede bij het klooven dient rekening gehouden te 
worden. 

Het is dus gemakkelijk te begrijpen, dat de vormen welke door het 
klooven bekomen worden, zich niet bepalen bij de hierboven beschreven. 

Wi] hebben ons dan ook beperkt bij de regelmatige vorn.en, welke dan 
als hoofdvormen beschouwd kunnen worden. 

Het gebeurt zelfs zeer dikwijls dat zekere diamanten eerst gezaagd 
worden en ver\'olgcns door den kloover verder verdeeld of uitgewerkt. 
Ook hierdoor worden afwijkende vormen bekomen, waarvan een(' 
beschrijving tot in het oneindige leiden zou. 

















§ y* — Het klooven van naadsteenen. 

Zooals wij rcedö vroeger gezien hebben zijn niet alle diamanten van 
regelmatige kristallisatie of groeivorm. 

Tot deze onregelmatige steenen behoort de naadsteen, welke in groote 
hoeveelheid voorkomt. 

De naadsteen is een diamant, welke om zoo te zeggen uit twee afzonder¬ 
lijk gevormde deden bestaat, die op elkander gegroeid zijn. De plaats 
waar deze steenen aan elkander kle\'en, noemt men « naad w ongetwijfeld 
omdat bij zulke steenen hetzelfde denkbeeld oprijst, als bij den naad 
ontstaat, wanneer twee stukken linnen aan elkander genaaid worden. 
Deze naad is dan ook oorzaak, zooals wij verder zullen zien, dat der- 
gelijke steenen eene bijzondere bewerking moeten ondergaan. 

De ouders taande afbeelding stelt duidelijk de vorming van zulke 
naadsteenen voor (fig. 72). 

Aangezien de groeilagen van de twee deelen in afzonderlijke richting 
loopen, is bet eene groote nioeilijkheid op deze diamanten de ruitjes te 
slijpen, welke over dezen zoogenaaTden « naad ' heenloopcn. 

De kloover zal bij gevolg, bij de bewerking van den naadsteen, zooveel 
mogelijk trachten « den naad o te laten wegvallen. 

Zulks is alleen mogelijk, zonder te veel gewichtsverlies, bij de verdere 
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bewerking, wanneer de naadsteen dik genoeg is om, doorgekloofd zijnde 
op den naad, twee steenen te. geven welke de gewenschte dikte liebben. 

(%• 73 )- 

In andere gevallen worden de naadsteenen derwijze behandeld, dat de 
naad in de rondist valt, en dus komt te liggen op eene plaats, waarop 
niet moet geslepen worden. (De rondist is de scheidingslijn tusschen 
tafelkant en koletkant.) 

De naadsteenen waarop echter noch het eerste, noch het tweede geval 
toepasselijk is, worden eenvoudig bewerkt zonder den naad in acht te 
nemen ; zij worden dan ook, dikwijls ten koste van veel moeilijkheden en 
tijd, tot brillanten geslepen. Al deze verschillende gevallen hangen natuur¬ 
lijk af van het oordeel des fabrikants. 
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Wanneer men echter eenen naadsteen heeft welke met den naad erin, 
tot brillant geslepen moet worden, maar die bij voorbeeld te lang is, 
zoodat het voordeeliger wezen zou, er een stukje af te klooven, dan 
moet de kloover wel in acht nemen dat de groeilagen of wassen der op 
elkaar gewassen steenen, in verschillende richting loopen, en dat bij 
gevolg het af te klooven gedeelte, deze verschillende richtingen volgen 
zal. Hierdoor krijgt men in den steen eenen haak, zooals in onderstaande 
afbeelding is aangetoond. 

^^erliest men dit feit uit het oog, dan loopt men gevaar te \'eel 
van den steen af te klooven, en bij gevolg een nutteloos gewichtsverlies 
te veroorzaken (fig. 74). 


Naadsteen 
met 

afgekloofd 
end. 

Fig. 74 

§ VI. Aléemeene aanmerkingen. 

l^ij het klooven van alle soorten goederen, zal de kloover het volgende 
als algemeenen stelregel aannen:en. 

i^) De diamanten zullen zoo groot mogelijk gehouden worden, bij¬ 
zonder wanneer de steenen reeds eene gunstige kleur hebben. 

Deze regel geldt bijzonder bij de diamanten welke tot eene bepaalde 
sorteering behooren. lienmaal dat de diamanten één kwaart karaat wegen 
is de waard.‘ geleidelijk grooter volgens de oj)volgende sorteeringen. 

Men zie hierover meer in het hoofdstuk betreflende « Het sorteeren 
der goederen «. 

2^) De kloover zal zoo\'eel n ogelijk zoiv:en dat de afgekloofde deden 
op hunne beurt nog tot brillant kunnen verwerkt worden en zal aldus 
voorkomen te veel afval te bewerken. 

Zulks is bijzonder toe te passen bij de kleinere diamanten. Bij grootere 
steerien, rrag natuurlijk het afgekloofde gedeelte niet schaden aan den 
hoofdsteen, vermits in dit geval ir.eestal het bekomen voordeel niet op¬ 
weegt tegen de schade welke men alzo*o aan d(m hoofdsteen zou ver¬ 
oorzaken. 
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HOOFDSTUK III. 


De behandeling bij het klooven. 


Wanneer de diamantkloover, na den te klooven steen, zorgvuldig met 
de loupe te hebben doorzien en nauwkeurig te hebben onderzocht, einde¬ 
lijk besloten is, den diamant op de eene of andere wijze door te klooven, 
wordt deze doorgaans, bijzonder wanneer hij redelijk groot is, nauw¬ 
keurig met chineeschen inkt geteekend, juist in de richting waarin hij 
zal gekloofd worden* 

De diamant wordt alsdan geplaatst op den stek* Deze stek is van hard 
hout en voorzien van een en kop in cement-lak. Het cement-lak is ongeveer 
hetzelfde als dat gebruikt door de snijders, en is gemaakt uit een mengsel 
waarvan schellak, inarmerpoeder en was de hoofdbestanddeelen zijm 

De cementen kop wordt boven een gas- of spirituslampje een ^\dnig 
kleef baar gemaakt* Tevens wordt ook de steen eventjes verwaru:d* zoo 
niet koelt het cement-lak, bij aanraking met den kouden steen te spoedig 
af, en kleeft deze laatste niet stevig genoeg op het cement* 

Vervolgens wordt de steen op het cement-kopje geplakt, zóódat 
geheel de steen zichtbaar blijft. 

Het diamant is eene grondstof welke alleen door diamant te bewerken 
is, aangezien geen andere gi^ondstof hard genoeg is om aan diamant 
te wederstaan. Alzoo om diamant te snijden, gebruikt de snijder, eenen 
tweeden steen als scherp, om te zagen of te slijpen bedient men zich van 
diamantpoeder, en eveneens om te klooven, gebruikt men diamanten 
met scherpe zijden, meestal reeds geklovene steenen, om den mik of kerf 
in den te klooven diamant te maken. Deze diamant met scherpe zijden 
noemt men «het scherp ». Dit scherp wordt, zooals de te klooven steen 
in eenen stek (scherpstek genaamd) geplaatst* Deze scherpstek is iets 
dunner dan de andere klooversstek 

De plaats op dewelke de kloover zijn kerf in den steen maken zal, 
moet zooveel mogelijk, eene scherp uitstekende rib wezen, teneinde niet 
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te veel «scherp « te moeten gebruiken, en ook, daar op deze plaats,*de 
kerf 't geniakkelijkst en 't spoedigst zal gemaakt worden. 

De klooversbak is van hout, metende ongeveer 15 centimeters 
lang op 10 breed; hij is uitgehoiiwen uit één blok, dus zonder 
naad, en bevat eenen koperen bak, welke \’oorzien is van twee ijzeren 
pinnen, dienende als steun, bij het insnijden ^•an de kerf (lig. 75): 

Vóór het gedeelte, met die 2 pinnen gewapend, is een doorboord 
stuk lood aangebracht. 



Fiè. 75 


De kloover neemt den stek met den te klooven steen in de linker, en 
den scherpstek in de rechter hand ; deze beide stekken worden vóór tegen 
de steunpinnen geplaatst, en alsdan wordt met vaste hand, door wrijving 
met het scherp, een mik of kerf in den steen gesneden. 

Terwijl men met het scherp snijdt zal de stek met den te klieven steen, 
lichtjes heen en w^eer bew'ogen worden, ten einde den kerf goed aan alle 
zijden te kunnen uitsnijden. 

Om een goede kerf te maken, begint men te snijden met een reeds 
te voren gebruikt scherp, vervolgens met een wat minder bot, om te 
eindigen met een nieuw scherp. 

De kerf moet in de eerste plaats goed in de richting van den was of 
groeilaag liggen. Er dient bijzonder op gelet dat het kerfje goed sclierp 
uitloope, van onder en aan de beide uiteinden, zooniet zal het kloovers- 
mes niet in de kerf staan, maar wel op den steen zelv^e rusten, met het 
gevolg dat de steen in plaats van te klooven, gevaar loopt aan stukken 
te breken of in eone richting te splijten, welke juist niet beoogd werd. 

Een goed gemaakte kerf is dus scherp uitloojxMid (als V) terwijl een 
slecht gemaakte kerf bot is (als L). 

Wanneer de kerf behoorlijk in den te kloox'en diamant gesneden is, 
plaatst de kloover, den stek, in een lood, dat aan de klooverstafel ge¬ 
hecht is. en welk \'oorzien is \'an een gat waarin de stek ste\'ig vaststaat. 

Daar de klooverstek peervormig is, past hij met het smalle gedeelte in 



r 


1 » 





102 

























het lood ; het is immers noodig, dat de stek goed vast zit, aangezieii eene 
verkeerde beweging door verschuiving des steks, wel eens stukken zou 
kunnen veroorzaken aan den te klooven steen* 




Fig. 76 


\'cr\’olgens wordt het klooversmes in de kerf geplaatst, en tussclieii 
de twee vingers gehouden derwijze dat tevens gedeeltelijk de steen zélf 
wordt \'astgehouden, om het wegspringen der geklovene gedeelten te 
voorkomen. 

Een lichte slag met den kloovershanier, en de diamant is gekloofd. 



Fig. 77 


Het klooversmes is een mes van bijzonder hard staal, van boven dik 
(ongev. 3 mik) maar naar onder dunner uitloopend. De snede van dit 
mes is niet scherp, maar stomp geslepen. Volgens de grootte van den 
steen, en bijgevolg volgens de breedte des kerfs wordt dit mes dun of dik 













































geslepen, opdat het goed in de kerf zoude gaan, zonder op den steen te 
rusten (fig. 78). 

De kloo\ershan'.er is ofwel van hard hout of \an ijzer. De eerste is 
kegeh ormig, hebbende eene lengte van ongeveer 25 centimeters en eene 
dikte van 4 a 5 cm. 



Fig. 78 Fig. 79 


De tweede is eenvoudig eene ijzeren staaf van vijftien centimeters 
lengte en één centimeter dikte ; de twee uiteinden loopen een weinig 
dikker uit (fig. 79). 


104 
























Het zagen. 


INLEIDING. 


Het doel van het zagen komt nagenoeg overeen niet dat van het klieven, 
en in meer clan een geval zou dezelfde steen, met denzelfden uitslag aan 
onverschillig welke dier twee bewerkingen kunnen onderworpen worden. 
Immers beiden worden aangewend in de drie volgende gevallen. 

i^) Wanneer men aan eenen steen, eenen regelmatigen vorm wil geven 
welke hem \'an natuurwege (of door groeistoring of door verbrokkeling 
bij opdelving veroorzaakt) ontbreekt. 

2°) Wanneer men steenen van glessen en greinen voorzien, tot zuivere 
deelen wil herleiden, 

30) Wanneer men van donkerkleurige steeneii, heldere doorschijnende 
fragmenten wil maken. 

In deze drie gevallen, welke bijzonder betrekking hebben op groote 
steeneii, kan men met beide methoden, tot een ongeveer gelijk resultaat 
komen. 

Het komt echter, buiten de hier aangegeven gevallen voor, dat het klie¬ 
ven, ofw'el in het geheel niet, of wel alleen met groot dianiantverlies 
gebeuren kan. Ook gebeurt het dat het klieven, dat slechts in eene 
bepaalde richting kan geschieden, (dit wil zeggen, volgens de richting 
der groeilagen) te schadelijk zou uitvallen. 

In zulke gevallen neemt de zaag met groot voordeel, de plaats in van 
het kliefmes ; imm,ers zij kan in meer dan eene richting werken ; de 
meeste richtingen voor haar zijn goed, op voorwaarde dat deze niet met 
de groeirichting overeenkomen. Bij denzelfden steen heeft men zoo goed 
verschillende zaag- als slijp^vassen. 

Het groote voordeel van het zagen, en de meest toegepaste wijze 
tevens, bestaat ongetwijfeld in het in twee zagen der middelmatig groote, 
en kleine dikke steenen. Deze wijze van zagen zal dan ook hoofdzakelijk 
I in deze handleiding behandeld worden. 
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Is het^diaiiiantzagen reeds lang bekend ? Terwijl het diainantklieven, 
zooals beroemde 'raA'ernier iii zijn werk «Voyage en Turquie, en Perse et 
aiix Iiides het ^'erhaalt, reeds in het begin der XVIeeuw, bij de 
Indiërs bekend en gebruikelijk moet het zagen, pas later in voege 
zijn gekomen. In alle geval de eerste melding, die wij van deze, thans zoo 
\'erspieidde beweikiiig t^ernemcn, dagteekent van 1686* Wij vinden name¬ 
lijk, in de nagelaten papieren van wijlen ^Ii\ De Roe^^er, archivaris der 
gemeente Amsterdam, de volgende aanteekening uit het jaar 1686 : 

Servaes van der Wielen, diamanisaeger, van wien twee kinderen, luidens 
het begrafenisboek op 27 November 1688 en 15 December van hetzelfde 
jaar, in de nieuwe kerk te Amsterdam, begraven werden. 

De wijze waarop echter het diamantzagen in dien tijd en nog lange 
jaren later gebeurde, moet echter zeer onbeholpen zijn geweest. Immers 
het t( j\lgemeen Imishoiidelijk, zedckundig en konstwooi'denboek )) (Kam¬ 
pen en Amsterdam 1787) beschrijft de toen in voege zijnde zaagmetliode 
als \^ü]gt : Wanneer zulks (het klooven) geen plaats kan hebben, T zij 
wegens de figuur of ongelijkheid van den steen, zoo wordt hij doorgezaagd 
met een gespannen ijzerdraad, dewelke met diamantpoeder, door brande¬ 
wijn of scherpen azijn bevochtigd, is bestreken >3* (zie Leviticus), 

Gedurende a ele jaren, werd er weinig aan deze primitieve methode van 
zagen A eranderd, en verbeterd. Waarschijnlijk zelfs is het zagersbedrijf 
in een vroegeren vervaltijd A'aii het diamantA-ak, A'erloren gegaan, en 
staan wij nu, sedert eenige jaren tegenoA^er eene geheel nieinve uit¬ 
vinding, welke van dag tot dag nog in volmaaktheid toeneemt. 

























HOOFDSTUK I. 


De ruwe steenen. 

M elke moeten gezaagd worden ? 


De gulden regel der gansche diamantbewerking is de volgende : « Den 
prachtigst mogelijken vorm te geven aan het steentje, met het kleinst 
!nogelijk diamant verlies Twee zaken moeten dus steeds voor oogen 
gehouden w'orden : de kunstige bewerking, en de besparing der grondstof, 

De kunstigste der vormen, de meest gewilde, de vurigste, is de brib 
lantvorm. 

Xiet alle diamanten echter, zijn, wegens hunnen natuurlijken omvang 
en afmetingen, tot den brillantvorm te herleiden, zonder een gewichtig 
grondstof verlies. Zulke steenen moeten alvorens in de handen des 
snijders te komen, eene zekere verdeeling of besnoeiing ondergaan ; 
dikwijls zjjn ze te dik, d.w.z, hunne hoogte of diepte is niet in de ge- 
wenschte verhouding met hunne breedte. Onder deze te dikke steenen 
komen meestal voor, deze welke in het vak aangeduid worden onder den 
naam van vierpunten. 

De vierpunten kunnen in twee soorten gerangschikt worden : de 
zoogenaamde’<i kristals » en de «ronde steenen 

De \^orni der kristals » kan men het best vergelijken bij twee pyra^ 
ndeden, met hunne basissen tegen elkander geplaatst, De kristal vierpunt 
is dus de^ acht vlakker, welken men wetenschappelijk « octaëder » noeint. 
Dezes vlakken zijn van driehoekigen vorm en brengen door hunne toe¬ 
nadering aan de middellijn, en van boven en van onder, zes punten te 
voorschijn. 

Wanneer men nu dezen kristal plaatst met een enkel punt naar boven, 
dan bevindt zich recht daaronder, aan het andere einde een tweede punt, 
terwijl zich midden aan den steen, bijna evenwijdig van de bovenge¬ 
noemde, vier andere punten vertoonen. In dezen stand geplaatst bepEilen 
deze punten, den omvang van den steen : vandaar de benaming a vier¬ 
punt ih 



















































Het vierkant, gevonr.d door de vier punten, welke zich oni het midden 
des kristals be^inden, ^vo^dt op r oorbarige wijze door zager en snijder 
reeds «rondist genoemd. Waarom ? Omdat op die plaats, bij de be¬ 
werking \"an den steen, de kantlijn op de rondist valt, welke den briljant 
in twee ongelijke helften verdeelt, 

De kanten {ook wel in de vaktaal ribben) welke gevormd worden door 
de toenadering der hellende vlakken, en welke loopen van de punten uit 
de rondist naar de punten boven en onder, worden «hoeken m genaamd 
(niet te verwarren met de meetkundige hoeken). 

Wil men nu goed het ^^erschil tusschen de kristals en de « ronde steeneii >> 
begrijpen, dan behoeft men slechts te letten op deze hoeken (fig. 8 o-St). 
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Beide steenen zijn vierkant in de rondist; maar bij den dodecaëder 
zijn de hoeken afgerond. Hier loopen dus van punt tot punt, geene kant¬ 
lijnen meer, maar breede vlakken, welke door hunne wederzijdsclie toe¬ 
nadering, weer zachte ribben vormen. 

Wil men nu deze ribben niet verwarren met de eigenlijke hoeken, iets 
wat voor oningewijden vaak gebeurt, wegens de oogcnschijnlijke over¬ 
eenkomst tusschen de twee, dan moet men zich liennnercn : dat de hoeken 
zich steeds recht bown of recht onder de rondistpunten bevinden. 

Het verschil tusschen deze twee soorten steenen is alleen uitwendig, 
daar beide steenen dcnzelfden kern hebben* 

De steenen zijn gevormd uit acht partijen, driehoekige groeilageii, 
welke zich uit het hart van den steen naar buiten steeds vergrooteii. De 
vlakken van den octaëder zijn de groeiiagen ; de hoeken, de zijkanten 
der groeiiagen* Daar nu bij den dodecaëder, de groeiiagen zich eerst naar 
buiten, tot eene zekere hoogte vergrooten, maar zich daarna veder ver¬ 
kleinen, ontstaan alzoo de ribben* De ribben van den dodecaëder en de 
vlakken van den octaëder, zijn dus gelijkaardige deeleii. 

Buiten deze tv'ee soorten vierpunten, welke een regelmatigen \'orm 
vertoonen, treffen wij er minder regelmatigen aan : soms zijn de \ lakkea 
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van ongelijke grootte, de eene steilef, de andere minder hellend, met één 
woord, de steen is in scheeve richting gestrekt. 

Zijn deze afwijkingen, van den regelmatigen vorm beduidend, dan zal 
de steen niet ^’oordeelig gezaagd worden ; maar ofwel zoo aan den snijder 
ter bewerking gegeven of wel op gunstigere wijze door het klooven bewerkt 
worden. 

Er dient hier eene kleine, maar z^er gewichtige aanmerking toegevoegd 
te worden nopens het oordeel of zekere steenen, voordeeliger gezaagd, dan 
w'el gekloofd of in hun geheel opgemaakt zouden worden. 



Steenuil waarvan de top is, 

en die in hun geheel bewerkt worden. 

Flg. _S2 Fig, 83 


Het \oordeel, dat, regelmatig gevormde diamanten, welke geschikt 
liggen oni in twee door derondist gezaagd te worden, is zoo groot, dat alle 
fabrikanten eene neiging hebben om alle mogelijke en onmogelijke 
r'ormen van steenen alzoo te laten zagen. Hierdoor valt men wel eens in 
overdrijr-ing en zal alsdan het zagen veeleer schade dan voordeel bij- 
brengen. 



Steenen dcMïr de rondiat gezaagd- 
Fig. B4r , Flg. SS 


Het voordeel dat in twee gezaagde steenen opleveren spruit voorname¬ 
lijk hieruit voort dat aan de aldus bewerkte steenen, reeds een tafelvlak 
ligt en er dus niet meer moet gezakt of weggeslepen worden, vervolgens 
dat ook de kolletzijde reeds puntig uitloopt. Wanneer men nu echter de 
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stceneii zoo verdraait om ze toch maar te kunnen zagen, dat deze bijzon¬ 
der voordeelige eigenschappen verdwijnen, dan is natuurlijk alle profijt 
uitgesloten. Zoo bekomt men dikwijls door overdreven zagen, steenen, 
welke zoo moeten gekanteld worden bij het snijden, dat de anders‘voor- 
dcelige zaagtafel, thans een hoek zal worden, terwijl dan daarbij door¬ 
gaans nog het kollet zoo ver uit het midden ligt, en bij gevolg zwaar 
naar het midden moet weggeslcpen worden, zoo dat men zelfs g;*^^’aar 
loopt, te vlakke steenen te bekomen (fig, Só). 

Dergelijke steenen worden dan ook \T)ordeeliger 'in twee gekloven. 

^leii overwege dus goed, alvorens te besluiten oni onregelmatige 
diamanten te laten zagen. 

De merkelijk scheef gegroeide steenen worden, volgens de ligging, 
wassen (heelen), of tweepunten genoemd, (Hierover breedvoeriger in de 
verhandeling over het snijden.) 



Zijn de afwijkingen echter van zeer geringeji aard zondat de steenen 
toch echte vierpunten zijn, welke zooals de vaklieden zeggen, een weinig 
uit het midden liggen, dan kunnen zij nog voordeelig gezaagd worden, 
fig. 87-88. 



FiÉ. 87 Fiït. 88 

Wanneer een steen, hoewel wegens zijn natuurlijken vorm, tweepunt 
of was is, maar te dik om alzoo opgewerkt te v orden, daii kan men o\’er- 




















wegen of zulke steenen met profijt kunnen in twee gezaagd, zonder de 
nadeelen waarover wij liooger spraken, uit het oog te verliezen. De wijze 
waarop het zagen in onderhavig geval moet gebeuren, zal in het hoofd’ 
stuk over het teekenen der steeneii, aangeduid worden. Voor hetgeen nu 
de wenschelijkheid van het zagen der groote steenen betreft, daarvoor 
kan geen vaste regel gesteld worden. Ieder geval hangt af van de ligging 
van den te zagen steen. Men kan één of meer, of zelfs al de punten van 
eenen steen afzagen, en elke afgezaagde punt is dan een steen, welke tot 
brillant verwerkt kan worden. Zulks gebeurt meest bij redelijk groote 
steenen. 

Het groote voordeel van het zagen, en de meest toegepaste wijze tevens, 
bestaat ongetwijfeld in het in twee zagen der middelmatig groote en zelfs 
kleine dikke steenen. 

Deze wijze van zagen zal dan ook hoofdzakelijk hier behandeld worden. 
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HOOFDSTUK II. 


\^ooraigaande bewerkingen : 


§ I. Het loupen of doorzien der steenen. 

Alvorens men tot het doorzagen \"an eenen diamant overgaat, is het 
van groot gewicht, den steen ,eerst goed te doorzién. Het is immers niet" 
voldoende, alleen op den vorm te letten ; men moet zich ook nog verge¬ 
wissen of er zich in den steen geene onzuiverheden, greinen of glessen, 
voordoen. Is zulks het geval, dan moet daarmede wel terdege rekening 
gehouden worden. 

Een algemeeiie regel, welke, zoowel bij het zagen als bij het snijden, 
steeds vóór oogen moet gehouden worden, is de volgende : « Alle on¬ 
zuiverheden, van welken aard ook, möeie 7 i steeds, zooveel mogelijk, naar den 
iajelkant verdrongen loorden, om zoodoende aan den kolleikant, de grootst 
mogelijke ztiiverheid ie bewaren Deze regel moet steeds onvoorwaarde^ 
lijk worden toegepast; omdat terwijl eene onzuiA-erheid aan den tafelkant 
bijna ongemerkt blijft, zij aan den kolletkant door de menigvuldige licht- 
weerkaatsing, in tegendeel grootelijks in het oog springt. De kolletkaiit 
moet dus zooveel mogelijk zuiA^er blijA^en. 

Op Avelke wijze wordt deze regel bij het zagen toegepast ? 

Een diamant, welke gezaagd Avordt, om er in plaats van één, twee 
brillanten van te maken, vertoont natuurlijk, na deze eerste bewerking, 
tAvee zaagvlakken. Ieder dezer zaagvlakken, wordt de tafelkant van elk 
der twee brillanten. De tafehdakken worden aus alleen na het zagen te 
A-oorschijn gebracht, terwijl de ruwe steen aan Aveerszijden van het 
middelAoerkant, de reeds bestaande kolletkanten A-an de te maken zaag- 
steentjes vertoont. Feitelijk is dus elke zaagsteen, nagenoeg op eene 
pyraniide gelijkend ; maar een kolleikant, voorzien van een iajelvlak, 
dat eerst na het snijden, een tafelkant wordt. Bevindt zich nu in den 
ruwen steen iets onzuiA^ers, dan moet de richting der zaag, zóó gezet 













worden, dat het on/Aiiver zoo kort mogelijk bij de twee zaagvlakken komt, 
en zelis, wanneer zulks gebeuren kan, door het zagen verdeeld wordt. 
Behalve op de onzuiverheden, heeft de zager ook nog te letten op de 
gaten, welke zich somtijds aan de steentjes kunnen vertoonen. Doet zich 
dit geval voor, dan is het meestal voordediger, het gat in den rondist te 
nemen, liever dan in het kollet. In den rondist immers kan het nog al 
gemakkelijk weggesneden worden. Niet zoo in liet kollet, omdat daardoor 
de steen te plat zoude worden. 


§ II. Het reekenen der steenen. 

Bij het zagen, zoowel als bij het snijden en slijpen der diamanten, 
worden deze gevestigd in doppen. Om bij de eerste dier bewerkingen, 
zeker te werk te gaan, bijzonder wanneer de zager zelf minder on der vin- 
ding en kennis der stceneii heeft, worden de steenen vooraf geteekend 
door eenen deskundige. Het teekenen bestaat hierin ; « Rondom den steen, 
op de hoogte, waar hij moet doorgezaagd worden, wordt eene inktlijn 
getrokken Hiertoe gebruikt men chineeschen of indischen inkt, welke 
hierdoor uitmunt, dat hij niet te gemakkHijk uitgewischt kan worden, 
en terstond opdroogt. 

Hoe moet nu de steen worden doorgezaagd ? 

Men kan eenen steen op drie manieren doorzagen. Er liggen zes punten 
aan den steen, en daar de steen altijd in de richting van punt tot punt 
gezaagd wordt, zijn er dus drie manieren waarop hij doorgezaagd kan 
worden. 

Van deze drie manieren, moet nu de beste uitgekozen worden, De 
beste manier is ongetwijfeld deze, dat de steen, twee steenen oplevert, 
die niet te plat, en zoo vierkant mogelijk zijn. Dit is de voordeeligste 
manier, niet alleen wat het zagen rechtstreeks betreft; maar ook wat de 
verdere bewerking aangaat. 

Men trekt dus de inktlijn, om het schoonste vierkant \'an den steen. 
Dit geldt natuurlijk voor de zuivere steenen. 

Wat de onzuivere steenen aangaat, regelt men zich naar de aanwij¬ 
zingen, welke in het hoofdstuk over het loupen gegeven zijn, 

De regelmatig gevormde vierpunten worden om de rondist geteekend, 
zoodat de inktlijn rechtstreeks loopt van punt tot punt, juist om het 
midden van den steen. 
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Bij onregelmatig gevormde vierpunten liggen de kolletten uit het 
midden; tegeno\^er elkander liggen vlakke cn steile hoeken. Zulke 
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steeiieii worden niet recht door de rondist geteekend, cn gezaagd, omdat 
dan de beide helften aan eene zijde te vlak, te plat worden. 

Men zaagt dan door den vlakken hoek en onder den steilen door. 

Deze richting volgende, maakt men den vlakken hoek korter, wat voor 
uitslag geeft, dat het kollet meer in het midden komt te liggen (fig. yo). 

Bij steenen welke echter toch te dik zijn, mag het kollet uit het midden 
blijven, en dus de steen juist op den rondist doorgezaagd worden, ten 
einde alzoo de grootst niogelijke oppervlakte van de twee steenen te 
behouden. 

De steen moet dus geteekend worden als in figuur 5. 

Deze regel geldt eveneens voor lange steenen, welke door het over- 
schiiin zagen, doorgaans twee schoone vierkante steenen geven. 


§ III. Over het veistellen der steenen. 

Door het verstellen der diamanten in het algemeen verstaat men het 
vestigen der te bewerken steenen in de doppen, zooveel bij het zagen, als 
bij de andere \ akkem 

Voor het verstellen zijner steentjes bedient de zager zich van twee 
soorten van doppen. 

Voor de kleinere diamanten zijn dit kleine koperen dopjes, welke door 
den constructeur der zaagmachienen in reeksen van verschillende grootte 
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geleverd worden. \'oor steenen van zekeren oinvang worden de doppen 
door den zager zelf uit aluminium vervaardigd. 
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Ktiperen doppen. 
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A. De koperen doppen, zijn aaii het uiteinde voorzien van eene holte, 
waarin het te zagen steentje geplaatst wordt. Men gebruikt voor het 
vestigen van het zelve, een mengsel van gips (plaaster) en lijm. De be¬ 
kende «Syndetikoii » bij de meeste drogisten verkrijgbaar, voldoet nog 
het beste, en vormt met de daarbij gevoegde plaaster, een kleverige deeg. 
Deze deeg wordt eerst in de holte vdji het dopje gedaan, en daarin wordt 
de diamant geplaatst. Hen moet groote zorg dragen, dat van den beginne 
af, de steen, juist volgens de inktlijn geplaatst worde, daar het later niet 
meer kan gebeuren, en de steen dan niet in de gewenschte richting zou 
kunnen doorgezaagd worden, zonder de tang der zaagmachien scheet 
te zetten. (Hier wordt verondersteld dat men te doen heeft met eene 
verlengbare en verdraaibare tang). 

Ook moet gezorgd worden dat de grootte van den dop in overeen¬ 
stemming weze niet de grootte van den steen. De rondist van den steen 
moet geheel vrij staan. Eenmaal van hun steentjes voorzien, moeten de 
dopjes voorzichtig te drogen geplaatst worden, op een daartoe geschikt 
droogbordje (fig. 92). De tijd tot dit droogen vereischt, hangt af van de 
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Fift. 92 
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wedergesteltenis en ^’an de ten;peratiiiir der werkplaats. Om alle ver¬ 
traging te voorkomen^ en het later losraken der steenen te vermijden, is 
het wenschelijk, dat er een aanzienlijk getal inééns versteld worde, zoodat 
htin de noodige tijd tot drogen gelaten worde. 

Daar echter de steen, aldus versteld, niet bestand is om den druk der 
zaag. te wederstaan, v ordt bij het plaatsen van den steen op het machienj 
een tweede holle dopje geplaatst (contra-dop geheeten) dat gedeeltelijk 
past op den punt des diamants, welke uit het eerste dopje uitsteekt. (Zie 
hierover meer in hoofdstuk VII.) 


Fig. 93 


B. Aluminium - doppen. 

(zie Leviticiis). Wanneer de 
steenen van grooteren omvang 
zijn, en zij dus aan de zaag 
meer weerstand bieden, is het 
noodig dat zij steviger gevestigd 
worden, eii is daartoe 't boven¬ 
genoemd mengsel niet meer 
bestand. ^len neemt dan zijne 
toevlucht tot eene dichtere stof, 
alu.uiniuni genoemd. 

Deze dop wordt in eeiien 
\OTm gegoten. Hiertoe bezigt 
men eenen standaard, wiens 
bovendeel bestaat uit eene buis, 
waarin een bundel stalen draad¬ 
jes steekt, welke draadjes uit¬ 
stéken boven den rand van 
het buisje (hg. 93). 

lil deze staaldraadjes (be¬ 
weegbare) welke aan een bor¬ 
steltje gelijken, wordt de steen 
gedrukt, iets dieper, dan de 
met chineeschen inkt geteeken- 
de grenslijn aanduidt ; opdat 
de inktlijn later uit den dop 
zichtbaar blijve. 



Nu wordt op dien standaard, welke het benedendeel van den gietvorm 
uitmaakt, het bovenstuk geplaatst, waarin het model van den te tnakeii 
dop is uitgehold (zie fig, 94-95). Door middel een scharnier, kan 



















dit bovendeel geopend en gesloten worden* Al^ nu dit bovenstuk op het 
onderdeel geplaatst en gesloten is, wordt door de opening van het boven- 



Fig* 94 

stuk, gesmolten aluminium gegoten, dat, vast wordend, de uitholling van 
het bovenstuk inneemt, en dan den steen omsluit. Zoo ontstaat de dop, 
welke dan in de tang van het machien geplaatst wordt* 



Fig. 95 
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HOOFDSTUK III. 


Toebereiding der zaag. 


De kerfzaag — De zaag — Het poederen der zagen. 

Alhoewel het zagen in zichzelf een eenvoudig werk is, en geene buiten¬ 
gewone inspanning \ereisclit, moet het tocli met groote nauwkeurigheid 
geschieden. Er kan namelijk, door gebrek aan oplettendheid, veel dia¬ 
mant verloren gaan. 

De grootte van dit verlies beperkt zich niet alleen bij vermindering 
\-an gewicht bevonden na het zagen, maar zij strekt zich uit tot de verdere 
bewerkingen, welke op sleclit gezaagde steenen, nieuwen onnoodigen 
afval vergen ; het steentje moet o])gedikt, de tafel moet zakken, enz. 

De hinderpalen, welke het keurig en \'oordeclig zagen in den weg staan, 
zijn \an verschillenden aard. Zij kunnen hun oorsprong vinden, ofwel 
in de gebrekkige constructie \an de machienen, ofwel in het onnauw¬ 
keurig verzorgen, door den zager aan het bereiden der zagen, of aan 
opzetten en nazien der steenen, gewijd. 

Ligt de oorzaak in een gebrek van constructie dan moet daarin onmid- 
delijk verholpen worden. So.mtijds hapert er iets aan den motor, die 
onregelmatige kracht toevoert,andere malen ligt het aan den as, welke niet 
recht is en de kussenblokjes in \ erhitting brengt, meermaals ook aan de 
riemen, welke te veel of te weinig gespannen zijn. Wordt men dit gewaar 
door het trillen der zagen en het dat'cren der zaagbank, dan kan men 
zeker zijn dat het zagen onvoorspoedig zal gaan : het loskomen der 
steentjes, het breken der zagen, het ongelijke en hobbelige der zaag- 
vlakken, en somtijds wel het verbrijzelen der steenen, zullen er het gevolg 
van zijn. 

In zulke voorwaarden is onberispelijk werk onmogelijk. 

Hier zal men dus den constructeur bijroepen, en blijft de zager buiten 
verantwoordelijkheid, behalve voor de riemen. Hij echter dient te zorgen 
voor goede kerfzaag, zaag en nauwkeurig opzetten der steentjes. 
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§ I* — De Kerfzaag- 

Om eenen steen door te zagen, zijn twee zagen noodig. Eene kerfzaag, 
om een kerfje in den steen te maken, en eene zaag om den steen door te 
zagen. Beiden worden van hetzelfde materiaal (phosphoor-brons) ver¬ 
vaardigd, en bestaan uit een dun plaatje, voor de kerfzaag hoogstens 
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12/100® millim. dik, en voor de zaag minstens 6/100® millirn. dik. In deze 
plaatjes wordt in het midden een gat geslagen met een daarvoor ver¬ 
vaardigd werktuig (lig. 97). Nu wordt elk plaatje, tusschen twee klem- 
platen op eene as geschroefd, en moet vervolgens zuiver rond gedraaid 
































worden. Deze bewerking geschiedt met eenen scherpen beitel, daar anders 
de zaag beschadigd wordt. 

De kerfzaag moet niet ver buiten de klemplaten uitsteken ; zij dient 
alleen maar om eene kleine snede in den steen te maken, waarin de zaag 




geïllaatst kan worden, omdat deze wegens hare dunheid, anders om zoude 
buigen. Het is voldoende dat de kerfzaag een of twee ihiilimeters buiten 
de klemplaten steekt, dit volgens de grootte van den steen. 

Om te beproeven of de zaag rond is, neemt men eenen dunnen nagel 
tusschen de vingers, en laat hem met het einde op de draaiende zaag 
rusten, Is de zaag goed rond, dan blijft de nagel stil liggen ; in het tegen¬ 
overgestelde geval springt hij omhoog. 5Ien kan het ook met den nagel 
van den vinger voelen, of de zaag rond is of niet, 

Is de zaag goed rond, dan moet zij een weinig afgeschuurd worden, 
om den braam eraf te nemen. Hiervoor gebruikt men twee schuurhoutjes, 
en laat de zaag er tusschen door draaien, waardoor zij aan beide zijden 
wordt glad geschuurd. 






















































§11, - De Zaag. 

De zaag moet met de grootste zorgvuldigheid gereed gemaakt worden, 
daar het goed of niet goed zagen voor een groot gedeelte daaraan kan 
liggen. 

De breedte van de zaag moet bij kleinere steentjes iets meer zijn, dan 
de doorsnede van den te zagen steen, doch niet te breed, daar eene breede 
zaag, maar al te gemakkelijk buigt, wat voor gevolg heeft, dat zij 





scheef den steen binnendringt. Zelfs als de zaag zich niet krom buigt, en 
dus recht door den steen zaagt, maakt eene breede zaag te veel beweging. 
De gevolgen hiervan zijn ; meer verlies aan diamant en golvende zaag- 
vlakken. 

Is de zaag nu op maat en zuiver rond gedraaid dan wordt zij evenals 
de kerfzaag af geschuurd. 

Bij het afschuren van de zaag, dient men met veel voorzichtigheid te 
werk te gaan. Het is van groot belang, dat men de schuurhoutjes goed 
recht houde, zoo niet zou men de zaag verwringen en totaal ongeschikt 
maken tot het gebruik. Ook lette men erop dat de schuurhoutjes een 
weinig gebogen zijn. Bij het afschuren van de zaag, moet men dus de 
schuurhoutjes, met de bolle en niet met de holle zijde tegen elkaar houden. 

Bij de zaag moet niet alleen de braam er af geschuurd worden, maar 
zij moet bij de klem platen (a) meer afgeschuurd worden dan van boven, (b) 
omdat de zaag daar dunner moet wezen om goed door den steen te zagen. 
Immers de zaag slijt af bij het zagen bijzonder aan den bovenkantindien 
zij nu in het begin overal even dik was, dan zou zij doorliet af slijten 
van boven dunner worden dan van onder. Alsdan zou de zaag in den 
steen vastraken, en daardoor den steen loswringen, of wat nog erger is : 
door de spanning welke deze wigvormige zaag in den steen teweeg brengt, 
zou de steen kunnen breken. 

Hieruit blijkt dus duidelijk van welk groot belang eene goede zaag is. 
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Het poederen der zagen. 

Als nu de zaag en de kerfzaag, aan de boven verniel de vereischteri 
voldoen, dan worden zij gepoederd ; ^vant het is dit poeder, dat het door¬ 
zagen \’an het diamant mogelijk maakt. 

Dit poeder verkrijgt men door boort (dit zijn ruwe stukken diamant. 
welke niet geslepen kunnen worden) of klateersel (splinters van diamant, 
welke voortkoir.en van het klieven en het snijden), in eenen mortier fijn 
te stampen. Ook gebruikt men het poeder, welk van het snijden der 



steenen overblijft. Men kan ook beide soorten door elkander mengen. 

Wanneer dit poeder fijn genoeg gestampt is (dit is wanneer er geene 
glimmende deeltjes meer in zijn) vermengt men het met 5 druppels per 
karaat olijfolie, en roert het goed dooreen. 

Het poederen der zagen kan gedaan worden, met beliiilp viin een pot- 
dermachien, waarop men te gelijker tijd meerdere zagen kan plaatsen ; 
doch men kan dit ook met een poederrol (fig. 100) doen. Dit laatste is 
veel eenvoudiger, en is ook voldoende. Men neemt een weinig poeder op 
een stukje leder, en smeert het op de rol, daarna houdt iveii deze 
licht tegen de draaiende zaag, en beweegt ze langzaam heen en weer. 
Men herhaalt dit eciiige malen, tot dat de i^and van de zaag voldoende 
gepoederd is. 

De poederrol mag nooit stil tegen de g^jhomden worden ; want dan 
zou de zaag groeven in den rol maken, . 

De poedermachien Gerken (fig. ioi)H^ Pê* rollen zijn op eene a- 
aangebracht en in beweging gebracht van af de as der zaagmaclueiien 
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door eenen riem* De zagen \\ orden in hefboomen geplaatst, w elke \'óór 
de rollen, eene heen- en weergaande beweging maken. De hefboomen 
zijn op leistangen geplaatst (aan weerszijden), welke vertraagd bewogen 
worden van af de as der rollen{door tandwielen en een excentrische-schijf). 



Poeclerrol Fig. 100 

De leistangeii zijn onderling verbonden, en bewegen in tegengestelden 
zin van elkander* De drukking der zaag op de rot bekomt men door een 
tegengewicht op den hefboom geplaatst. Onderstaande machien heeft 
hare Jiefboomen (aan beide zijden) neven elkaar geplaatst, dus kan men 
met één rol, 2 zagen tezelvertijd poederen. Zij heeft eene vaste en een 
losse riemschijf* 































































HOOFDSTUK VII. 


§ I- 

liet opzetten en zagen der steenen. 


Een tweede gewichtig punt is \oorzeker het goed opzetten van den 
steen. Inderdaad, hierx an hangt toch alles af; zoowel het op zijnen was 
zetten als het plaatsen van do zaag tegen het middenpunt \^an den steen. 
Het eerste is noodig om den steen door te kunnen zagen, liet tweede om er 
twee gelijke helften van te bekomen. 

Toen wij den ^■orm der steenen behandelden, hebben wij reeds gezien, 
dat een ruwe steen, vier punten in de rondist heeft. Wanneer wij nu 
onthouden dat een steen altijd van punt tot punt, moet gezaagd worden, 
weten wij voor altijd den was t-an den steen. Men kan echter ook den 
steen van hoek tot hoek zagen, en dan staat hij evengoed op den was, 
omdat de hoeken boven de punten liggen. Dit doet men bij scheef ge¬ 
vormde steenen. 

De steenen, welke juist in het midden liggen, moeten door de \-ier pun¬ 
ten gezaagd worden. 

.-\ls nu de steen in de tang van het machien is geplaatst, houdt men hem 
boven de kerfzaag. Is de steen vierkant, dan moeten de vier punten een 
kruis vormen op de zaag, en in dezen stand moet de steen opgezet worden, 
(fig- 103). 

.\ls wij nu de vier punten, gemakshalve nummeren, zooals in lig. io:3, 
dan zien wij dat de punten 3 en 4 waterpas staan. 

Is de steen langwerpig \ierkant, dan moeten de punten 3 en 4 niet 
N\aterpa5 staan ; want dan zou de steen traag « loopen » omdat hij niet 
van punt tot jnint doorgezaagd wordt, maar dan komt punt .3 lager dan 
punt 4 te staan (hg. 104I. 

.Men zal nog in het oog houden dat, bijna bij alle steenen, al liggen zij 
niet noe.nenswaardig uit het midden, toch de hoeken niet even lang zijn. 
.Men zal schier aan alle steenen, eenen vlakken hoek vinden. Xu is het een 
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vaste regel, dat men den steen, met den vlakken hoek, het eerst op de 
zaag zet. Men doet dit, omdat dan de steen géwoonlijk vlugger door¬ 
gezaagd is ; maar ook omdat men de kerf dan beter op de juiste plaats 
maakt. Men mag namelijk de kerf nooit op den stellen hoek maken, maar 
maar wel op den vlakken boek, Indien men den steen door den steilen 



Fig. 103 


Fïg, 104 


hoek zaagde, dan zou men twee schee\'e steenen maken, v\'aarvan dan 
bovendien nog altijd één te plat wordt. Men zorge echter als n:cn door den 
vlakken hoek zaagt, dat men dan onder den daartegenover liggende 
steilen hoek iiitkomt. 

Het is nochtans beter dat n:en de steenen, welke zeer schoon gevormd 
zijn, juist door de punten zaagt. Is men nu overtuigd, dat de steen goed 
staat, dan zet men den dop vast, en plaatst er eenen contra-dop tegen 
aan, om het wegspiingen te voorkomen, en den steen steviger in den dop 
te houden. 

De contra-dop mag niet te vast tegen den steen aaiigedrukt worden ; 
want dit zou tot gevolg hebben, dat de steen, wanneer deze tot 3/4 door- 
gezaagd is, door de zware drukking door zou breken. 

^len zet nu den steen voorzichtig op de kerfzaag, welke reeds draait. 
Dit zal n en zeer zachtjes doen om de zaag niet te stooten ; want dit zou 
de zaag seffens beschadigen, en dan ziet men nogmaals scherp toe, of de 
steen goed op de zaag staat. 

Als nu de zager b.v. met 20 machienen werkt dan moet hij achtereen¬ 
volgens 20 steenen opzetten. 
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Dit doet hij echter niet zonder intusschen naar zijne eerste steenen te 
zien ; en gaat dus \-olgendcr\vijze te werk Hij zet 5 of 10 steenen op. en 
gaat dan terug naar zijn eerste machien, om te zien of de zaag « pakt » 
d.w.z. of er een begin van kerf te zien is. Ziet hij dat de zaag vat lieeft op 
den steen, dan laat Ihj de zaag voortwerken ; is er daarentegen nog geen 
begin \*an kerf te zien, dan kruist hij den riem, waardoor de zaag in de 
tegeno\*orgestelde richting draait, en in de meeste ge\'allen zal cle steen 
dan «loopen k 

Zoo ziet hij alle steenen na, welke hij reeds heeft opgezet, en doet het¬ 
zelfde als bij zijn eerste machien. Daarna zet liij de andere steenen op, 
tot dat al de machienen draaien. Xu is de aandaclit \'an den zager vooral 
op 2 zaken gevestigd. 

i‘^) de steenen welke goed loopen moeten niet te diep gekerfd worden. 

2*^') de steenen, welke niet lor^pen moet hij aan den looj) maken. 

De kerf mag niet te diep zijn, want dit zou te veel doen verliezen, door¬ 
dat de kerfzaag dikker ,is dan de zaag. Van de grootte van den steen, moet 
natuurlijk rekening gehouden worden. 

De kerf moet nauwelijks diep genoeg wezen o:n de zaag, welke dunner 
is, en alzoo gemakkelijk zou scheef loopen, in rechte lijn te houden. Is er 
nu een steen, welke kerf heeft, dan neemt de zager, de kerfzaag van de 
Tl achien, en plaatst er eene zaag op, en zet weder heel voorzichtig den 
steen op de zaag. Hierbij lette hij vooral dat de zaag recht in de kerf 
sta, en niet gewrongen ; want dan zou de steen spoedig bedorx’en zijn, 
doordat de zaag dan eene scheeve richting neemt ; dat zou voor ge\'olg 
hebben, dat, ofwel de steen scheef doorgezaagd wordt, ofwel de zaag- 
\lakken golvend worden, door dat de zaag te laat recht wordt gezet. 

Daar de zaag niet altijd even groot is als de kerfzaag, dient bij het 
plaatsen van den steen op de zaag, goed nagezien of den steen nog goed 
:: et den was (\’an punt tot punt) staat. Door het zakken (als de zaag klei¬ 
ner is) of het hooger komen (in tegenover gesteld geval) geb^airt het wel 
dat de steen iroet vooruit of achteruit gebracht worden, om op zijnen 
zaag was te blijven. 

W’anneer de steenen, welke reeds op eenen gekruisten riem loopen, nog 
geen kerf krijgen, dan moeten zij op eenen andere punt gezet Worden, 
en dan moet hetzelfde geprobeerd worden, als bij de eerste jjtint. 

Het kan voorkomen, dat een steen op den eene punt volstrekt niet 
loopt, en op een tweede jmnt zeer goed, en dit is natuurlijk niet 
vooraf te zien. 

Het IS daarom goed, eenen steen, waarin niet spoedig kerf in komt, 
ni(*t te lang op dezelfde punt te laten staan. 
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Zijn nn de steenen allen aan den loop, dan bestaat verder het werk 
\’aii den zager in het voortdurend nazien van de steenen. Hij zal toe¬ 
zien of de zagen niet afgepoederd geraken ; dit is zichtbaar wanneer de 
zaag hare koperkleur krijgt, in plaats van de grijze kleur, welke de zaag 
door het inwerken \an het diamantpoeder verkregen had. Is zulks het 
geval, dan zal de zaag opnieuw gepoederd worden, zonder nochtans den 
steen \'an de zaag te nemen. Hij zal ook zien of de steenen niet schuin 
loopen ; bemerkt hij dit, dan moetliij ze seffens recht te zetten, zelfs bij 
de minste afwijking. 

Is de zaag bescluuligd, b.v. verwrongen ofwel lïiet zuiver recht meer, 
dan moet deze opnieuw afgedraaid w'orden. 

In het eerste geval steekt men de zaag met de punt \an den beitel 
bij de klem. platen af, en zet de zaag daarna tusschen twee kleinere klem- 
platen, waarna ze opnieuw rondgedraaid en afgeschuurd wordt, gelijk 
met eene nieuwe zaag gebeurt. Zet men nu den steen weder op de zaag, 
dan m.oet de steen een weinig vooruit of achteruit gevezen worden 
(volgens dat de riein regelmatig of gekruisd liep) om weder goed op zijnen 
was te staan. Dit is noodig, om.dat de zaag kleiner geworden is en dus de 
steen dieper zakt. 

In het tweede geval kan men, door een fijn randje van de zaag af te 
draaien, deze weer zuiver rond maken. 

Men kan het doorzagen van den steen bespoedigen, door gewicht bij 
te zetten : hoe grooter druk des te spoediger zal de steen gezaagd zijn ; 
er dient natuurlijk opgelet te worden en voorzichtig te werk gegaan, daar 
te veel gewicht slechte gevolgen kan medebrengen. 

i^) De zaag kan onder den druk krom gaan en dus zou de steen niet 
glad wezen. 

2 ^) Dc steen kan ook losraken, dus moet Iiij wederom versteld worden, 
hetgeen tijdverlies veroorzaakt. 

3 ^) De zaag kan breken, en hierdoor de steen ook. 

Men geve dus altijd een matig gewicht, nooit te veel. 

Bij de steenen welke bijna doorgezaagd zijn, moet men het gewicht 
verminderen, en dit om het te vroeg af breken der steenen te voorkomen. 
In dit geval zal men ook zorgen, dat, wanneer de steen doorgezaagd is, 
hij niet met de klemplaten der zaag in aanraking konie, daar dit meestal 
de oorzaak is dat de steenen weggeslingerd worden. 

Om zulks te voorkomen, hoeft men slechts te zorgen, dat de hefboom, 
onder den arm der machien aangebracht, zoodanig is bevestigd, dat de arm 
op den hefboom komt te rusten, en zoo zal de zaag vxï} door de twee helf¬ 
ten blij\^en draaien en de steenen niet weggeslingerd worden. 
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Het gebeurt ook dat steenen, welke eerst goed liepen, halverwege 
blijven steken. Dit komt liierdoor meestal voort, dat de steen bij het 
doorzagen steeds lager zakt en zoo oorzaak wordt, dat hij van zijnen 
was loopt; dit kan men verhelpen, door den steen een weinig op te 
tillen, om hem weder aan het loopen te krijgen. 

Het kan ook gebeuren dat de steen is losgewerkt, en dc trillingen 
hierdoor voortgebracht, zijn oorzaak dat hij niet verder doorgezaagd 
wordt, dan zal men den steen opnieuw vei stellen. 

Buiten deze twee oorzaken kan het ook aan den steen zelve liggen : 
onzuiverheden, naad, verdraaide wassen, enz. Is zulks het geval, dan 
kan men den steen op den tegenoverliggenden hoek opzetten, in acht 
nemende dat de zaag juist in de zaagsnede kome ; wordt zulks 
verwaarloosd, dan bekomt men eenen steen n:et cene zoogenaamde 
traptafel. Dit is wel de meest schadelijke manier van zagen daar dit 
bij de verdere bewerking van den steen verlies medebrengt. 

Wanneer de steenen doorgezaagd zijn, kan men ze reinigen door ze in 
zeeploog af te koken, en met zuiver water af te spoelen ; daarna wrijft 
men ze met eene zeemvel droog. 
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§ IL ~ Eenige hoofdregels voor het zagen* 

i^) De zagen zuiver rond maken en niet breeder dan noodig is, want 
met eene te groote zaag zal men moeilijk glad zagen. 

2^) Zet de steenen, zóó op de zaag dat ge juist naar den tegenover- 
liggenden punt zaagt, anders loopen de steenen niet snel door, 

30) Geef niet te veel gewicht, want de zaag zal den niet recht blijven 
loopen, dus ook niet glad zagen. 

40) Stel de machine derwijze, dat de steen niet in aanraking kome 
met de platen ; zooniet zal hij weggeslingerd woorden, 

50) Overzie voortdurend de steenen, zoo zult ge bij de minste afmj- 
king de fout kunnen herstellen, 

6^) Wanneer er op de machine, steenen staan, welke niet loopen, 
spoor er de oorzaak van op. 

Deze oorzaak kan drievoudig wezen, 

a) als de steen niet goed op zijnen was staat, dan zal men hem er 
nauwkeurig opzetten. 

b) als de steen los staat, zal men hem opnieuw verstellen, 

c) als er in den steen zelf, beletselen zijn, dan zal men hem op een 
andere punt zagen. 
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HOOFDSTUK VIII. 


De Zaagmachine. 


Zooals wij reeds gezegd hebben, hangt grootendeels van de doelniatige 
en degelijke constructie der zaagmachine, het welgelulcken van het zagen 
af. Men kan zich dus voorstellen met welke moeilijkheden het zagen in 
den beginne gepaard ging, wanneer een ijzerdraad, bestreken met in azijn 
of brandewijn bevochtigde diamantpoeder,.liet eenig bekend zaagmiddel 
iiitmaakte. 

Voorzeker was er toen van het zagen dér kleine steentjes geen sprake, 
en moeten de grootere niet zonder merkelijke schade die bewerking 
ondergaan hebben. Men ziet immers niet goed in, hoe de gewenschte 
onveranderlijkheid in de richting der zaag kon verkregen woorden, noch 
hoe een gew^oon ijzerdraad, in het algemeen weinig poreus, zelfs korten 
tijd, het noodige diamantpoeder kon behouden. 

De van voor cenige jaren dagteekenende uitvinding der hedcndaagsche 
zaagmachine, heeft in het zagen, eene gunstige verbetering gebracht, 
De uitvinders hebben bijzonder twee hoofdpunten voor oogen gehad : 

1 ®) De gewone vastheid te verkrijgen, welke alle noodlottige trillingen 
onmogelijk maakt, en ten 2^) het standvastig aankleven der diamant¬ 
poeder. 

Het eerste wordt verwezenlijkt door het voetstuk der machine, en de 
zaagbank of zaagtafel stevig en onw^ankelbaar te maken, en daarenboven 
door de as of transmissie zoo nauwkeurig aan te leggen, dat noch stooten 
noch verhitting, noch plotselinge versnelling te vreezen zijn. 

Het tw'ccde werd verkregen door het bezigen \^an het dunne schijfje van 
phosphoorbrons, dat, wegens dc tegenwoordigheid van het groot getal 
poriën, gemakkelijk het diamantpoeder opslikt. 

Zooals de bijgaande teekeihngen aanduiden, is men niet ineens tot de 
gewenschte volmaaktheid gekomen. 

Typus I stelt ons voor een der eerste in voege zijnde zaagmachien 
(fig. io6). Het voor den slijper tot nog toe onmisbaar pokhout speelt er 
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zijnen ral in ; de berekening ^ an het gewenschte gewicht is nog on%^ol- 
maakt, en van een veiligheidsstaatje tót het voorkomen vTin het weg- 
springen der steentjes is nog geen spraak. 



Fig. 106 


Typos II is de eerste stap op den weg der verbetering {tig, 107). De 
schijf ook nog loopend tusschen pokhouten, wordt in de machine ge¬ 
plaatst en boven op de machine staat de tang- In deze tang wordt de 
dop geplaatst en met eenen schroefdraaier vast of los gedraaid. Door 
middel van eenen drijfriem wordt zooals in Typus I de beweging op de 
schijf overgebracht die alzoo 4000 a 4500 omwentelingen per minuut 
kan maken. Boven op de tang is een tegenwicht aangebracht, opdat de 
tang, welke niet te zwaar mag zijn, niet te veel zoude drukken. Daar in 
deze machien nog geen contra-dop gebruikt wordt voor het vestigen van 
den steen, en het veiligheidsstaafje, hier aangebracht, op zich zelf niet 
voldoende is, om het wegspringen der gezaagde deeltjes te beletten, 
bezigde men, wanneer het steentje haast doorgezaagd was, een scherm- 
kapje of schermpje van metaal of gaas ; dit schermpje boven het steentje 
geplaatst moest het afgezaagd stuk op vangen. 

In de nieuwere hedendaagsche machienen, waarvan enkele hierna 
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besciireveii worden, zijn er nog verscheidene verbeteringen aangebracht. 
De pokhouten zijn thans weinig meer in gebruik en vervangen door 
stukken in fieber of eboniet. 



Fig. 107 

Het toestel Bettonville, (fig. loS) a en b. 

A. — De hefboom welke de doppen draagt is hier scliiiin geplaatst en ver¬ 
plaatsbaar naar vóór, naar acliter, rechts en links en ook volgens cirkel¬ 
bogen. Deze hefboom is in aluminium en eindigt onder in een rond plat 
vlak, welke in eene bronzen biis vastgeschroefd is. Onder deze bus is de 
moer met eene manette, welke de ronde beweging toelaat; de bronzen 
bus is ook op een schroeftap bevestigd en daarop een haiidrolletje hetwelk 
door draaiing den hefboom van links naar rechts en omgekeerd zal ver¬ 
plaatsen. Deze schroeftap wordt door twee bouten met punten opge¬ 
houden. Eens in goeden stand wordt de moer vastgezet en is dus de 
hefboom vast op de schroeftap geklemd. 

Onder de bus en vast op deze is een hefboom aangebracht, waarop 
door eenen bout het tegenwicht aangebracht is, welke de gewenschte 
drukking van den steen op de zaag geeft, üm drukking uit te oefenen 
moet het gewicht met den hefboom (naar binnen) cenen hoek vormen. 














kleiner dan 180^ ; is de hoek iSo^ dan is de hefboom in evenwicht en zal 
er geene drukking zijn ; integendeel \'erkleint de hoek dan zal ook de 
drukking vergroot en. 



Zaa^^machine Bettonville Mod. A. 


De tang welke de doppen draagt is ook draaibaar, volgens een cirkel¬ 
boog van onder naar boven en omgekeerd. 

Al deze bewegingen worden toegelaten door ontsluiting van moeren. 

Deze machine is nogal van zwaren bouw. 

Midden in den hefboom is de veiligheidsvijs aangebracht, dienende om 
te beletten dat de steen op de platen der zaag zou komen wanneer hij 
doorgezaagd is. 

De tappen welke de ziiag en-den hefboom insluiten zijn van schroef¬ 
draad voorzien en worden door contra-moeren vastgezet. De tappen der 
zaag eindigen in ebonieten of fieberstukken om aan de zaag eene zachte 
draaiing te verzekeren. 

Het smeeren geschiedt door Stauffer’s potten achter de tapdragers 
aangebracht. 
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B. — In het tweede[^n^odel Bettonviiie, is het tegenwicht bij model A 
gebruikelijk, weggelaten. Wordt gewicht gewenscht, dan plaatst men het 
gedurende de bewerking op den hefboom. In plaats van veiligheidsvijs, 
is in dit model een naald aangebracht, die op een kurk drukt. 



Zaagmachlné BËttOiiville .Mod, li, 108 

In model A zoowel als in B, kunnen de tangen 's avonds, veiligheids¬ 
halve, gemakkelijk weggenomen worden en in de brandkas geborgen. 
2 Groeven in de bus van den hefboom aangebracht, duiden aan hoe de 
steen den vorigen dag gericht was. 

Eindelijk kunnen de assen, bij de twee vorige modellen op alle 
machinen gebruikt worden, als wat met het geval is bij liet toestel GarreL 

Het toestel ’’ Garrel ,, (fig. 109), 

In dit toestel is de liefboom horizontaal geplaatst en eindigt in eene 
rond uitgedraaide bus, welke op eenen bol, verdikking der as, welke den 
hefboom draagt, bevestigd is. 

De bus wordt op den bol door eene moer aangesloten. 

Deze bevestiging dient om alle bewegingen met den steen toe te laten. 
Achter op de bus is tevens het tegenwicht geplaatst, noodig om drukking 
op den steen uit te oefenen. 

Vóór aan den lielboom be\'indt zich de tang welke de doppen draagt ; 
de tang en de doppen worden door \njzen vastgezet. 

De verplaatsing der tang van rechts naar links en omgekeerd ten op¬ 
zichte van den hef boom geschiedt volgens een cirkelboog. De tang lioudt 
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Machien Garrel 


Fig. 109 


De zaag wordt op eene as bevestigd tusschen twee koperen spanplaten 
aangeschroefd door eene moer. 

Deze as kan zich niet verplaatsen daar er \"erdikkingen zijn aange¬ 
bracht welke dit beletten. Deze verdikkingen draaien in groeven op het 
voetstuk rond de zaag aangebracht. 

In deze machine is de zaag gansch omsloten, dus goed gèvrij waard 
tegen alle beschadiging. 

De hefboom welke dient om te beletten dat de steen worde weggeslin- 
gerd, wanneer hij doorgezaagd is, is onder den grooten hefboom aange¬ 
bracht en wordt geregeld door eene moer met springveer. Het uiteinde van 
dezen hefboom zal, wanneer de steen doorgezaagd is, op een steunstuk 
komen rusten en alzoo het wegslingeren van den steen voorkomen door te 
beletten dat deze in aanraking kome met de platen der zaag. 

Het toestel ” Gerken 

Ook hier is de hefboom horizontaal geplaatst ; dus wordt de steen boven 
op de zaag gezet. De hefboom kan verlengd worden door eene stang 
welke in den hefboom schuift, en bewogen naar \'óór en achter door eene 
vijs zijdelings van den hefboom aangebracht (fig. iio). 

De hefboom wordt gedragen door eene geschroefde as voor de ver¬ 
plaatsing van rechts naar links en omgekeerd. Het tegenwicht is achter 
op den hefboom geplaatst. Het verlengstuk draagt ook eene stang waarop 
de tang bevestigd is; deze stang laat de bew’cging der tang toe, volgens 
een cirkelboog van links naar rechts en omgekeerd. 
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groote doppen, waarin zich gaten bevinden, excentriek geboord, waarin 
de eigenlijke doppen met den steen zullen geplaatst worden. 


























Laatstgenoemde stang draagt op hare beurt ook een verticale stang 
welke de tang omshiit en waarin deze zich kan bewegen volgens een 



Zaa^Ttiachien Gerken Fig. 110 

cirkelboog, van onder naar bo^’en en omgekeerd* Zooals men ziet, kan 
men dus door al deze bewegingen den steen goed op zijne was zetten* 

De zaag is vooraan de machine aangebraclit en niet voldoende be^ 
schermd. Om eene kleine wrijving te hebben is de as in punt gedraaid 
en draait in ebonieten kussens. Ze wordt gesmeerd door Staii ff er's potten* 
De arm is in aluminium, en dus zeer licht* 

De tang heeft eenen vasten en eenen lossen arm, 

De vaste ann draagt den dopmet densteen; de losse draagt de contradop* 
De zaag kan snel in en uit genomen worden. 































HOOFDSTUK IX. 


Het graveeren en boren van diamanten. 


Tot zekere oude technieken in de juweelenkunst, welker oorsprong, 
ondanks alle naspeuringen, in het duister ligt, behooren die van het gra¬ 
veeren en boren van diamanten. Evenmin als wij met zekerheid kunnen 
zeggen, in welke eeuw, de kunst van het emailleeren uitgevonden werd, 
of op welke wijze de oude Chineezen in staat waren kunstwerken te 
scheppen, uit het onhandelbare nephriet, even weinig zijn wij in staat, 
ons licht te verschaffen nopens de eerste lieden, die zich bezig hielden 
met het boren en graveeren van diamanten, en op welke wijze zij zich 
de daartoe benoodigde middelen en gereedschappen verschaften. De 
resultaten van de onderzoekingen in deze richting zijn buitengewoon 
schaars en liggen voornamelijk binnen het gebied der veronderstelling. 

Het is een feit dat in de schatkamers van Indische vorsten een groot 
aantal diamanten en brioletten gevonden worden, voorzien van uiterst 
fijne doorboringen en met diep of beisrelief gegraveerde tafels. Vele des¬ 
kundigen zoeken daarom den oorsprong dezer techniek in het Oosten, 
bijzonderlijk in Indië. Zij zien in deze kunstwerken het resultaat van 
een geduld, dat verband houdt met het ascetisme der Hindoes, hetwelk 
zich niet liet ontmoedigen door enorme moeilijkheden van het werk, noch 
door den eindeloozen tijd, dien het vorderde. Voor dit standpunt is veel 
te zeggen ; doch het is niet onweerlegbaar. Fransche onderzoekers ge- 
looven dan ook dat de scheppers dezer meesterstukken Europeanen 
waren. Zeker is het dat het geheim van het graveeren en boren van 
diamant, gedurende zeer langen tijd verloren was gegaan. 

Als vrij zeker mag worden aangenomen het standpunt der Franschen, 
die het hervinden van deze techniek toeschrijven aan eenen Hollander, 
Bordinek genaamd, die ongeveer in 1860 te Parijs toekwam, en op de 
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Parijzer-teiitoonstelling van 1867, door tusscheiikomst den Juwelier 
Boucheron, eenige prachtig gegraveerde diamanten tentoonstelde, o.a. 
eenen ring, in welks steen de Keizerlijke N met kroon gesneden was. 
Aan Bordinck komt dus de roem, niet alleen het verloren geheim hervon¬ 
den, doch het ook opnieuw op volmaakte wijze toegepast te hebben. 

Men staat verbaasd over de vaardigheid en het geduld van dezen 
ambachtsman, als men bedenkt hoe bezwaarlijk het graveeren van 
diamant is, niet alleen wegens diens hardheid, doch ook wegens de groote 
kennis van den bouw en den groeidraad van het diamant, welke de 
graveur bezitten moet. 

Bordinck heeft zich, naar het schijnt, als Franschmaii laten naturU’ 
liseeren en de Fi aiischen eischen derhalve de eer van zij ne ontdekking op, 
terwijl de Belgen \"erklaren dat een Antwerpsche juwelier Antoine, de 
techniek hervonden heeft. 

In 1884 stelde Antoine eenen ring ten toon, gesneden uit het kostbare 
materiaal, feilloos rond en in en uitwendig volmaakt geslepen, De Bel¬ 
gische kunstenaar nam zijn geheim met zich in het graf; Bordinck echter 
liet het zijnen zonen na, zoodat op de Parijzer wereldtentoonstelling van 
1900 Boucheron opnieuw eene verzameling aldus bewerkte steeiieii ten¬ 
toonstellen kon. De buitengewone moeilijke techniek \ an het boren van 
brioletten en andere steenen danken wij aan Boucheron. Zijn werk was 
natuurlijk kostbaar; het boren van één gaatje kostte 150 frs. In latere 
jaren trad de machine op, en heden ten dage worden alle diamanten 
machinaal geboord. 

Er dient hieraan toegevoegd dat de Amsterdamsche slijper Bart 
Brouwer eveneens uit diamant, eenen ring vervaardigde, even fraai als die 
van Antoine, en eveneens het boren van diamant kende en uitoefende. 
De bescheiden man verstond echter niet de kunst van de aandacht op 
zich te vestigen en is dus tot den huidigen dag gebleven, hetgeen hij 
altijd ^vas : een eenvoudige werkman, die er nooit in geslaagd is, voor 
zijne kunst de moreele en financieele erkenning te vinden, welke zij 
verdiende. 

{naar de Deutsche Goldschmiedeïceituiig) 
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Het Snijden. 


VOORBERÏCHT 


Het is een on tegensprekelijk feit, dat het aanleeren van het diamant- 
snijden, de laatste jaren op eene zeer gebrekkige wijze geschiedde. Het 
komt maar al te dikwijls voor dat een halfbakken snijder zijn onvoldoende 
vakkennis aanwendt oni nieuwe werkkrachten te kweeken, en aldus het 
reeds beduidend groot getal onbekwame snijders vermeerdert. 

Het behoeft geen betoog dat door eene dergelijke methode, het vak tot 
een laag peil daalt, en aldus de meening zich vestigt, dat het dianiant- 
snijden, een werk van zeer weinig beteekenis is. 

Het is ten andere duidelijk, dat een onbekwaam werkman, geen aan¬ 
spraak op een goed loon kan doen gelden, wat wederom een oogewenschten 
invloed op den loonstandaard uitoefent. 

Ten einde, nu, naar wij hopen, eenigzins in deze leemte te voorzien, 
hebben wij getracht eene handleiding samen te stellen, die wellicht voor 
sommige onvoldoend onderwezenen, eenig nut kan opleveren. 

Vooral het goed begrip der verschillende vormen, waaronder de steenen 
zich voordoen, zal daartoe veel bijdragen. Het is daarom dat deze ver¬ 
schillende vormen, hier zeer nauwkeurig afgebeeld zullen worden en 
tevens zoo eenvoudig mogelijk zullen worden verklaard. 
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HOOFDSTUK I. 




Het gereedschap van den Handsnijder. 


§ I, Het Gereedschap. 

De benaming «snijden geeft wel eens aanleiding tot begripsverwaï’ 
ring, daar men gewend is onder snijden iets anders te verstaan dan men 
bij het diamant snij den waarneemt. De benaming is echter zóó oud dat 
deze reeds lang burgerrecht verkregen heeft. De bewerking van liet dia- 
mantsnijden,bestaat hierin: (taan den ruwen steen,den gewenschten vorm en 
verhouding te geven, welke noodig zijn tot het slijpen der brillantsteenen». 

Bij het snijden der steenen in den vereischten vorm, gaat men aldus 
te werk : twee steenen worden tegen elkaar gewreven, en door deze 
wrijving slijten de steenen af, en de deelen, welke tegen elkaar gewreven 
worden, gaan tot poeder over, 

De snijder heeft dus twee steenen te gelijk onder handen, écn die 
bewerkt, of liever afgewerkt wordt, en één waarmede het werk gedaan 
wordt. Als gereedschap worden aangewend, twee snijstokkeii en een 
snij bak. De snij stokken dienen, om de beweging het snijden te 
kunnen verrichten. Daartoe worden de steenen, door middel van een 
speciaal vervaardigd cement, op de stokken gevestigd. De snij bak dient, 
om aan de snij stokken een rustpunt te geven, en vangt tegelijkertijd het 
poeder op, dat door het snijden, van de steenen \"alt. Dit poeder wordt 
weer gebruikt voor het zagen en slijpen der steenen. 

De snij stokken. 

Er worden twee verschillende stokken voor het snijden gebruikt, een 
lange ongeveer 30 cm. en een korte ongeveer 20 cm. Den langen stok 
houdt de snijder in de linkerhand ; deze wordt opsnijder genoemd, want 
op dezen stok wordt de steen gezet, die afgewerkt wordt. De korte stok 
heet meesnijder ; hierop komt de steen te staan, waarmede gesneden 
wordt, en dezen houdt de snijder in de rechterhand (fig. iii). 
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De snij stokken zijn aan het boveneind uitgehoid; doch niet geheel; 
in het midden is een pen gelaten, opdat de cementkop er steviger op zou 
blijven zitten (fig, 112), 



Pig. 111 pjg. 112 


De uitholling van den stok wordt eerst met cement gevuld en daarna 
de kop erop gemaakt. Men doet dit op de volgende wijze : men maakt 
eenige stukjes cement, boven een gas- of spiritusvlam week, en steekt 
deze in den stok ; men houdt nu den stok draaiende boven de vlam om 
het cement weder week te maken, en drukt het dan met een 
mesje vast in den stok. Op deze manier maakt men de uitholling geheel 
vol, en maakt dan den kop erop. Eenige stukjes cement worden wieder 
warm gemaakt, en op elkaar op den stok geplakt ter hoogte van een 
paar centimeters; dan houdt men den stok w^eer draaiende boven de 
vlam, en als het cement zacht is, rolt men den stok met den cementkop 
over het koperen deksel van den snij bak, waardoor de kop, een ronden 
vorm krijgt. Bij deze bewerking dient men te zorgen, dat de cementkop 
vast op den stok blijve zitten. Als de kop gevormd is, koelt men dezen eerst 
in het water af, daarna maakt men hem aan één kant puntig, en zoo is 
hij voor het gebruik gereed, 

De snijbak. 

De snij bak is een houten blok van 25 cm. lang, 8 cm. breed en 10 cm. 
hoog, De voorste helft van dit blok is uitgehold, en hierin w’ordt de 
eigenlijke snij bak geplaatst. Dit is een koperen bak, bestaande uit 2 
deelen, boven en onderbak, en deze sluiten juist in elkaar, en het geheel 
sluit weer juist in het houten blok. Aan den bovenkant van den bak zit 
een dikke koperen rand in welks midden zich tw^ee stalen of ijzeren pen¬ 
nen bevinden. Deze pennen dienen om den snij stokken een rustpunt te 
geven. De bodem van den boven bak is eene zeef en dient om de snij poeder 
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door te laten, welke in den oiiderbak terecht komt* De andere helft van het 
houten blok is een soort kastje met eenige schuiflaadjes, waarin men de 
steenen die gesneden bewaart {fig. 113). 
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De snij bak moet vast op de snijtafel staan en wordt daarom met eene 
moerschroef, welke door den bodem van den ^’óórbak wordt gestoken, 
vastgeschroefd. 

Dit is" dus het hoofdgereedschap voor het handsnijdcn ; hierbij komt 
nog eenig klein gereedschap, zooals loiipe, tangetje, mesje, schnivertje, 
terwijl de oude snijders nog lederen handschoenen gebruikten, tot 
bescherming der handen. Voor het snijden van groote steenen, waarvoor 
veel krachtinspanning noodig was, konden deze dan ook niet gemist 
worden, 

§11. — De bewerking- Het verstellen der steenen. 

Door verstellen verstaat men, het vestigen van de te bewerken stcenen, 
in het cement. Men doet dit volgender wijze : het puntig gedeelte van den 
cementkop wordt boven de vlam week gemaakt ; den stok houdt men 
in de linkerhand, de steen, w^elke versteld moet worden, houdt men tus- 
schen duim en wijsvinger van de rechterhand, en men steekt den steen 
in w^eek cement. Het cement wordt dan goed vastgedrukt om den 
steen en afgekoeld. 

De handeling'bij het handsnijden. 

De bewerking der steenen geschiedt op de volgende wijze : De snij- 
stokken w'orden op den bak geplaatst tegen de stalen pennen ; de opsnij¬ 
der links, de meesnijder rechts, De opsnijder wordt met de linkerhand 
stevig vast en stil gehouden ; de meesnijder w^ordt stevig in de rech¬ 
terhand gevat en door eene beweging van de rechterhand in het 
polsgewricht, heen en w^eer bewogen. Door deze bev^eging Avordt de steen, 
















van den meesnijder krachtig tegen den steen van den opsnijder gewreven, 
en worden aldus de twee steenen te gelijk in model gemaakt. De steen 
van den meesnijder wordt gedeeltelijk in model gesneden; dit noemt de 
snijder « scherp af maken ; want het af werk en van den steen op den 
opsnijder bestaat voornamelijk in het rondisten, dat is, in het rondmaken 
van den steen. 

Dit is in algemeene trekken geschetst, hoe het handsnijden geschiedt, 
en wat hiertoe wordt vereischt. 

Het handsnijden is echter ten huidigen dage ver buiten gebruik, aan^ 
gezien het machinesnijdcn, toelaat met veel minder arbeid, veel vlugger 
de steenen te bewerken. Thans wordt alleen nog met de hand gesneden, 
wanneer de hoedanigheid der te bewerken diamanten, te broos schijnt, 
om te weerstaan aan de krachtige wrijving van het macliinesnijden. 
Verder kunnen ook, die steenen welke in uitzonderlijke vormen worden 
geslepen, zooals «markiezen », « pendeloquen », enz. alleen met de hand 
gesneden worden, aangezien deze steenen niet den ronden vorm des 
brillants aannemen. 
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HOOFDSTUK 11. 


Het Machinesnijden 


§ I. — Het Gereedschap. 

Het macliinesiiijden berust feitelijk óp hetzelfde beginsel als het hand- 
snijden, want ook hier worden twee steenen tegen elkaar gewreven. De 
opsnijder, bij liet handsnijden in gebruik, heeft plaats moeten maken 
voor de snijmachine, terwijl de meesnijder, zij het dan in gewijzigden 
vorm, is gehandhaafd. 

Wij zullen eerst de snijmachine beschrijven. 

De Snijmachine. 

De snijmachine is eene kleine soort draaibank, bestaande uit een boven¬ 
st el en onderstek Het onderstel is eene zware tafel met dik houten blad, 
en ijzeren onder werk. 

Als de snijmachien met den voet in beweging wordt gebracht, bevindt 
zich onder dc tafel, een traptoestel (hg. 114). 

De eigenlijke snijmachine is dus het bovenstel. Het is eene kleine 
draaibank van ongeveer 40 cm. lengte. De machine heeft eene beweeg¬ 
bare schijf met in het midden eene schroef; op deze schroef wordt de dop, 
met den steen, die gesneden moet worden, gezet. De beweging van die 
schijf wordt aldus verkregen : De schijf zit geklemd tusschen twee kleinere 
schijven, waarvan één aan de as van de machine verbonden is. In deze 
vaste schijf en in de middelste (de verplaatsbare) zijn drie gaten ; in dc 
derde schijf zijn drie schroeven; deze schroeven steken door de gaten 
der dubbele schijven, en aldus worden de drie schijven aan elkander ver¬ 
bonden en met moeren vastgehecht. 

De gaten der middelste schijf zijn groot er dan de dikte der schroeven, 
en daardoor is het mogelijk deze gedeeltelijk heen en weer te slaan. Het 
kan nuttig zijn er hier meteen op te wijzen, dat de moeren niet al te vast 
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mogen aangedraaid worden want dan zou de beweegbaarheid vervallen, 
en vooral dat de schijf goed in bet vet zit ; dit komt er nog meer op aan, 
want als de schijven droog zijn, verschuift de middelste schijf moeilijk. 



Fig. 114 


De as der machine draait tusschen z paar kussenblokjes, welke 
in de steunstukken van de machine gevat zijn. Deze kussenblokjes om¬ 
vatten de as niet geheel daar de as dikker is, dan de uitronding der 
blokjes* Dit is zeer praktisch, want wanneer nu de blokjes een weinig 
uit gesleten zijn en daardoor de as te veel ruimte krijgt, kunnen deze 
weder dichter bijeen gebracht worden. 

Dit geschiedt bij middel van eene koperen schroef, welke boven elk 
paar blokjes in het afsluit stuk is aangebracht. Wordt nu deze schroef 
aangedraaid, dan wordt het bovenste blokje naar omlaag gedrukt en 
daardoor de as nauwer omsloten* Met het oog hierop, is het dan ook aan te 
raden het drijfriempje, naar onder te laten trekken, in plaats van zijde¬ 
lings, daar anders de kussenblokjes ook op de zijde uitslijten, en hierdoor 
spoediger onbruikbaar worden. 
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Deze schroeve]! hebben nog een tweede doel, het zijn tevens de kanalen 
om het machien van olie te voorzien. Het is daarom dat de schroeven 
hol zijn en het bovenste breede gedeelte voor oliepotje dient. Het is noodig 
in het oliepotje, een weinig katoen te doen daar anders de olie te snel 
wegvloeit. 
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De as van het machien draait aan den tegenovergestelden kant van de 
schijf, tegen een spil aan ; dit veroorzaakt natuurlijk wrijving, en hier 
moet dus ook geregelde olietoevoer zijn. 

Vóór de schijf van de machine is een beweegbaar stel aangebracht, dat 
los en vast gezet kan worden en aldus verplaatsbaar is. Hierop rust ook 
de koperen bak, die dient om den snij poeder op te \-angen, en dan 
het steunstuk, waarop de meesnijder rusten moet. 

Hieromtrent nog eenige wenken, welke van nut kunnen zijn : 

Wanneer de machine klopt onder het snijden, is dit een teeken dat de 
as te veel ruimte heeft; in zulk geval moeten de schroeven een weinig 
aangedraaid worden, ecliter niet meer dan noodig is ; want anders zit de 
as \^'eder te vast. Op de volgende manier kan men beproeven of de as 
goed zit : men brengt met eene krachtige beweging van de hand, de 
machine aan het draaien ; als de as nu geinakkelijk eenige malen vanzelf 
ronddraait, is dat een bewijs dat zij niet te vast zit.Nu moeten we nog zien 
of de as niet te los zit, en rukken daarvoor eenige malen krachtig aan de 
schijf om te zien of de as niet klopt. 

Het besluit is dus : de as moet zooveel speling hebben, dat de machine 
gemakkelijk draait, en zóó weinig dat zij niet, op en neder kan bewogen 
worden. Ditzelfde geldt ook voor de spil waar de as tegen draait. 
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De Snijdoppen* 

Er zijn drie soorten koperen snij doppen ; twee daarvan kunnen zoowel 
voor de machine, als voor den meesnijder dienen, en één uitsluitend voor 
den meesnijder. De eerste twee soorten zijn holle en platte doppen. De 
platte doppen gebruikt men voor steenen, die op een plat vlak kunnen 
staan ; de holle doppen voor de steenen waarmede dit niet het geval is. 

De meesnijder dient oni sommige steenen beter te kunnen meesnijden ; 
op dezen dop staat de steen niet hoven, maar bezijden den dop, daaróm 
zijn de gaten ook in die richting aangebracht. In de doppen is een schroel- 
gat, waarmede deze op de machine, den meesnijder of op het verstelijzer 
gezet kunnen worden (fig. ii6). 




De doppen zijn volgens hunne grootte genummerd, van zeer klein tot 
groot; men gebruikt dus altijd den dop volgens de grootte van den steen. 

De Meesnijder. 

De meesnijder is een ijzeren stang van ongeveer 6 o cm. lengte, met aan 
het vooreind eene schroef waarop de dop wordt vastgedraaid. Om de 
stang is een houten omhulsel aangebracht, waardoor de meesnijder beter 
gehanteerd kan worden. Vóór aan den meesnijder zit nog een koperen 
deksttik, dat het hout beschermt en omsluit (hg. 117)* 

De Hamer, 

De hamer dient om de schijf van het machien in of uit het middelpunt 
te slaan. Hij bestaat uit een koperen kop, met houten steel. De kop van 
den hamer is opzettelijk van koper vervaardigd, opdat de schijf van de 
machine niet beschadigd zou worden, wat met eenen ijzeren hamer onge¬ 
twijfeld het geval zou zijn (fig. 118). 
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Verstelgereedschap, 

Er zijn verschillende soorten verstelpittcn, van welke de luchtbranders 
voorzeker de beste zijn. Niettegenstaande deze luchtbranders eene zuiver¬ 
dere vlam geven, en bijgevolg den dop behoeden van vettig aan te laden, 
schijnen echter deze branders bij vele snijders, misschien wel onbewust, 
niet erg gewild. 
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De andere verstelpitten geven een enkele gewone vlam ; maar zijn 
overigens gemakkelijk in het gebruik ; met het opleggen van de stang 
met dop, opent men den gaztoevoer, en met het afnemen sluit men dezen 
weder gedeeltelijk af; dit gebeurt in één beweging, omdat het gasbuisje 
heen en weder bewogen kan worden (fig. I19). 

De verstelijzers zijn korte ijzeren stangen, (ongeveer 25 cm.) met aan 
het eene eind, een schroefdraad, waarop de dop gedraaid wordt* 

Bij het verstelgereedschap behoort nog gerekend, het cement en de 
bluschpot.Deze laatste behoeft geen omschrijving daar elk soort pot daar¬ 
voor kan dienen. Het cement is eigenlijk een soort lak, dat veel over¬ 
eenkomst heeft met het bekende lak dat men gebruikt om brieven, enz* 
te verzegelen, maar is overigens veel sterker en harder. De hoofdbestand- 
deelen zijn, schellak en fijn gestampte steen of marmer* Het cement voor 
het handsnijden gebniikt, en dat voor het machiensnijden gebezigd, zijn 
niet van dezelfde soort maar verschillen in hardheid ; men kan ze dus 
niet voor beide doeleinden bezigen. 

De handeling bij het machinesnijden- 

a) Eenige regelen betreffende het snijden. 

Alvorens het eigenlijke snijden te behandelen, is het noodzakelijk, de 
aandacht te vestigen op eenigc vaste regelen, welker kermis onontbeer¬ 
lijk is, voor het goed bewerken der steenen : 

















1°) Een steen wordt altijd op de grootste manier bewerkt; dat is dus 
volgens zijn groots ten om vang. 

2^} De vlakste kant wordt altijd voor tafelkant, de dikste voor kollet- 
kant genomen. 

30) Onzuivers, in den steen aanwezig, moeten zooveel mogelijk in den 
tafelkant komen, dus greinen, glessen, gaten enz. omdat zij dan het 
beste bij de bewerking van den steen verwijderd kunnen worden, of 
indien dit door te veel diamantverlies niet geheel mogelijk is, dan 
toch het minst hinderlijk zijn. 

Nu is het wel jammer dat deze drie regelen, niet altijd met elkaar 
kloppen ; de snijder moet dan van twee euvels, het minste kiezen, 

In het algemeen, — vooral bij de betere kwaliteiten, — geeft de 
laatste regel den doorslag. 

Deze regelen gelden voor alle vormen ; en hiernaar bepaalt ook de 
snijder, of een steen als vierpunt, tweepunt of was, bewerkt zal worden. 
Het eerste werk, is dus te zien hoe de steen moet gesneden woorden, 

b) Het loupen. 

Het loupen is het doorschouwen van den steen, met de loupe om te 
zien of er onzuiver in den steen ligt en waar dit ligt. 

Hoe kan men nu het juist bepalen waar dit onzuiver ligt ? Men loupt 
den steen langs alle zijden, hoe dieper nu het onzuiver ligt, hoe meer 
zichtbaar, en hoe meer naar de oppervlakte, hoe minder zichtbaar. Het 
is daarom dat het onzuiver naar den tafelkant wordt gewerkt, en de 
kolletkant zoo zuiver mogelijk wordt gehouden. .Alen zoekt dus den 
zuivers ten kant uit voor kolletkant, 

c) Het toetsen. 

Onder toetsen w^ordt verstaan, het probeeren of de steen, die men gaat 
snijden, zóó draait dat deze goed gesneden kan worden, Alet het toetsen 
stelt men dus de schijf van het machieii zóó, dat de steen, ofwel juist om 
zijn middelpunt, of buiten zijn middelpunt draait, al naar dat het in een 
bepaald geval noodig is. Beginnelingen gebruiken tot het toetsen een 
rood potlood, doch bekwame snijders toetsen met den steen op den mee¬ 
snijder. Het geschiedt als volgt : Het machien w'ordt in gang gezet, en de 
steen draait dus ; men legt het potlood of den meesnijder, op het steun¬ 
punt en laat dan de steen er lichtelijk tegenaan draaien ; het potlood of 
scherp mag niet tegen den steen aangedrukt worden ; w-ant dan w^ordt 
deze te veel geraakt; men moet in tegendeel, zoo weinig mogelijk van 
den steen zien te raken, w'ant anders kan men geen berekening maken. 
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of de steen goed staat. Men ziet nu welke deelen van den steen aangeraakt 
zijn, en hiernaar berekent men of de steen goed staat, of niet. Wanneer 
men nu merkt, dat de steen aan één kant te veel geraakt werd, draait men 
met de hand, de machine, zóó, dat dit deel naar boven staat, en geeft 
dan met den hamer, een tik op de schijf. Men gaat nu, de uitwerking van 
het verplaatsen van de schijf na, door den steen, wederom te toetsen. 
Het deel dat weggeslagen is, krijgt nu minder en het daar tegenover- 
liggende deel krijgt meer* Deze bewerking herhaalt men tot dat de steen 
goed staat. Ter plaatse zal dit, evenals het verstellen, nader uitgewerkt 
worden. 

d) Het snijden* 

De snijder houdt den meesnijder (of scherp) in de rechterhand en laat 
deze op het steunpunt rusten. De steen van den meesnijder moet nu de 
steen van de machine van onder kunnen raken. Om nu den meesnijder 
gestadig in dcnzelfdeii stand te houden, houdt men den wijsvinger van 
de rechterhand tegen het steunstuk, zoodat de meesnijder niet naar boven, 
noch naar vóór kan uitschieten. De linkerhand laat men op den meesnijder 
boven het steunstuk rusten, zoodat de meesnijder tusschen beide handen 
gehouden wordt, en het achtereind van den meesnijder houdt men onder 
den arm. 

De steen van den meesnijder wordt nu tegen den steen van de machine 
heen en weder bewogen. De beweging noemt men in de vaktaal « de streek». 
Hoe kleiner nu de oppervlakte, die gesneden wordt, hoe kleiner de streek ; 
en hoe grooter oppervlakte, hoe grooter streek. 

Hiermede kunnen wij het algemeen overzicht sluiten, en gaan we het 
eigenlijke werk in bijzonderheden behandelen. 











HOOFDSTUK III. 


Over het snijden der verschillende steenen. 


DE VIERPUNT 

Er bestaan voor den snijder vier soorten werk, dat zijn : ruwe of ge¬ 
sloten steenen, gekloofde steenen, gemagde steeneo en gebroken steenen. 

Dc ruwe of gesloten steenen, moeten, met uitzondering van één soort, 
herleid worden tot vier bepaalde vormen ; deze worden vakkundig ge¬ 
noemd : Vierpunt, Tweepunt, ^Vas (of heel) en Naadsteen. 

Dc drie eerst genoemde vormen, hebben allen dezelfde kristallisatie of 
wasvorming. De uitzondering hierboven genoemd geldt de «blocks )> 
en het «chips » ; deze steenen hebben eene onregelmatige wasvorming. 

Gekloofde steenen zijn meest vierpunten ; doch er zijn ook gekloofde 
tweepunten*en wassen. 

Gezaagde steenen zijn bijna uitsluitend vierpunten ; bij uitzondering 
echter van diegenen, voortkomende van groote steenen, welke door het 
zagen voordeeliger verdeeld worden, dan door het klieven. Hierdoor 
verkrijgt men alle vormen van steenen. 

Onder gebroken steenen «'brokkantig genoemd, kunnen we weder 
alle vier de vormen aantreffen. 

De hoofdvorm van het diamant is de vierpunt, terwijl de andere vormen 
afgeleide vormen van den vierpunt zijn. Natuurkundig beschouwd, zijn 
dan ook de tweepunt en de was evengoed vierpunt. Zelfs de naadsteen, 
hoewel in zijn geheel geen vierpunt, is toch gevormd uit deel en van eenen 
vierpunt. 

Dc steenen kunnen verder nog in twee klassen gerangschikt worden 
II. h octaëders, achtvlakkige en dodecaëders, twaalfvlakkige. 

Het verschil tusschen de twee vormen, is : dat de octaëder acht vlakke 
ruiten en twaalf smalle hoeken of kanten heeft, en de dodecaëder twaalf 
eenigzins afgeronde vlakken en acht ribben. Aan beide vormen liggen 
zes punten, en deze punten liggen ook bij beide vormen op dezelfde plaats. 

Het verschil tusschen de twee is dan ook alleen uitwendig en de kern 
van beide is gelijk. 
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§ I- 


De vorm van den ruwen Vierpunt, 


Wanneer een ruwe diamant gelijke verhoudingen heeft, d.w.z. als alle 
vlakken op den steen, exengroot, of nagenoeg evengroot zijn, is hij 
vierpunt. Wel kan zulk een steen, om eene bijkomende reden, b,v, een 
onzuiver, hetwelk zich in den steen beAuiidt, op eene andere manier be^ 
werkt moeten worden; dan wordt de steen, bij de bewerking, tweepunt 
of \\c\s, maar wegens zijn oorspronkelijken vorm is het een vierpunt. 
Ook komen er steenen voor waarvan de afmetingen niet gelijk zijn, 
en dat toch echte vierpunten zijn; men noemt dit «gestrekte steenen». 
Ter plaats zal dit nader aangetooiid worden. 

Er zijn twee soorten ruwe vierpunten, de octaëder en de dodecaeder. 
Op den octaëder, zien we acht drielioekige ruiten, welke tc samen zes 
punten aan den steen vormen. Tusscheii deze ruiten vormen zich tw^aalf 
kantlijnen. Tellen wij dit alles bijeen dan zien we dat er 26 verschillende 
deel en aan den steen te onderscheiden zijn; en al deze declcii hebben 
bij de bewerking van den steen lumne beteekenis. 




DticI^caËüer 
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Op den dodecaëders liggen 12 vlakken, 8 ribben en 6 punten, dus 
wederom 26 deelen. Volgens de teckeningen staan de steenen, in den 
stand van vierpunt. 

Alzoo ^vordt de vierpunt verdeeld in drie lioofddeelen en zes en twintig 
onderdeeleii : 

tafelkant = bovenkant, 
rondis t — middellijn- 
kolletkaiit = onderkant, 
tafel, 4 hoeken, 4 bezeelen. 

4 rondistpunten, 4 ron dist deelen. 
kollet, 4 hoeken, 4 paviljoenen, (fig. 123) 

De oüi’sprong van sommige dezer namen ligt vermoedelijk in liet 








































duister. Ook Levitikus geeft er geen verklaring van en heeft dus waar* 
schijnlijk de bron niet kunnen ontdekken. 
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De bezeelen zijn de ruiten aan den bovenkant van den octaëder^ en de 
paviljoenen zijn de ruiten aan den onderkant. 

De hoeken zijn de lijnen, welke tusschen de ruiten liggen, en die uit 
den rondist naar de bo^^en en onderpunt loopen, 

De rondist deelen zijn de lijnen, welke loopen van rondist punt tot ron- 
distpiint. 

De snijder onderscheidt deze rondistdeelen gewoonlijk door «end- 
roiidist en <( zijrondist omdat meestal de steen niet juist vierkant in 
de rondist is, maar gewoonlijk iets langwerpig. Dit is soms zeer weinig 
en somwijlen ook beduidend ; maar al is het nog zoo gering, toch wordt 
de snijder dit dadelijk bij de bewerking gewaar, 

De tafel is de punt van boven en het kollet is de punt van onder. 

Wat nu de ruiten zijn bij den octaëder, dat zijn de ribben bij den 
dodecaëder, en wat de dunne kantlijnen bij den octaëder zijn, dat zijn 
de \rlakken van den dodecaëder, 

De hoek van den dodecaëder is dus een breed vlak en het rondistdeel 
eveneens. 

Deze verdeeling w^ordt op eiken steen, die tot brillant verwerkt wordt, 
toegepast, met dit verschil dat bij den tweepunt en was, ook andere dee¬ 
len onder deze benaming worden aangediiid, omdat deze steenen in eenen 
anderen stand ^'erwerkt worden. 

Eene kleine toelichting \un den brillant vorm kan hier wellicht nuttig 
zijn. 

De briliantvorm, bestaat uit een bovenkant en een onderkant, welke 
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door eene dunne kantlijn (rondist) gescheiden zijn. De dikte is ongeveer 
2/3 van de breedte, de bovenkant 1/3 van de dikte en de onderkant 2/3. 
(fig. 124) Hedendaags wordt echter dikwijls \'an deze klassieke \'erhou- 
dingen af geweken,bij zonder wanneer het gezaagde of vlakke steenen geldt. 
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Op den bo\*enkant van den brillant is een groot vlak geslepen, dit \’lak 
waardoor het licht in den steen \^alt, heet de tafel, recht onder dit groote 
vlak ligt het kollet, dit is een klein facet. Daarom noemt men den boven¬ 
kant, tafelkant, en den onderkant, kolletkant. Rondom de tafel en kollet 
groepeeren zich de kleine facetjes, welke de lichtbreking teweeg brengen. 

Het is niet noodig hier uitvoeriger op in te gaan, daar dit meer bij het 
^ slijpen te pas komt ; alleen zij er aan herinnerd dat de deelen \'an den 

steen bij het snijden en het slijpen onder dezelfde benaming aangeduid 
worden. Daarom noemt ook de snijder bij \'oorbaat een rib, «bezeel of 
paviljoen », omdat de slijper hierop het bezeel of paviljoen slijpt. 

Er zijn, gelijk we gezien hebben, 6 punten aan den steen ; daarvan 
worden i voor tafel, i voor kollet en 4 in de rondist genomen. Aan deze 
\ vierpunten, welke in de rondist vallen, ontleent de steen zijn naam 

van vierpunt. 

Waarom noemt men nu de steen geen zespunt, daar er toch zes punten 
aan zijn ? Dit is omdat aan eiken ruwen steen, die ten minste een scherp 
omlijnden vorm heeft, ook 6 punten zijn. De tweepunt en de was hebben 
ook zes punten ; men zou dus door de benaming «zespunt », de \'er- 
schillende vormen niet kunnen onderscheiden. 

]\Ien noemt den steen vierpunt omdat er vier punten in de rondist 
komen, en de rondist feitelijk de grootte van den steen bepaalt. Nu, zijn 
er nog, gelijk gezegd, vierpunten van ongelijke afmetingen n.1. de ge¬ 
strekte vierpunten. Dit zijn zelfs, wanneer men het zagen buiten rekening 
' laat, de voordeeligste steenen, daar deze minder dik zijn dan de volmaakt 

gevormde, en eenen grooteren omvang, om hun vierpimtsrondist hebben. 

' Deze vormen zijn tamelijk zeldzaam, want in het algemeen leiden ongelijke 

afmetingen tot afwijkende vormen. Dit alles zal \’erder kunnen nagegaan 
I worden. 
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§ IL -— De vorm van den gekloofden Vierpunt, 

De vorm van den gekloofden vierpunt komt vrijwel overeen met dien 
van den ruwen of gesloten. 

Ook de gekloofde vierpunt komt in twee soorten voor; deze worden 
genoemd te middenkap w en «gegroeide kap De middenkap is geheel 
gekloofd, en als deze schoon gevormd is, een zuivere octaëder. Het ver¬ 
schil tusschenden ruwen en den gekloofden octaëdei%is dajt aan dejilaatsten, 
de hoeken en rondist scherp zijn. Wanneer de ruiten ongelijk van grootte 
zijn, zoodat de rondist ongelijk is, noemt men deze doorhang-ende mid¬ 
denkap De gegroeide kap heeft een ruwen en een gekloofden kant; 
Een gekloofden kant met 4 ^dakke ruiten en 4 scherpe hoeken, verder 
een ruwen kant gelijk aan den ruwen, gesloten vierpunt. Aan deze steen 
ziet men den dodecaederlioek en den octaëderhoek onder elkaar liggen, wat 
merkwaardig is, 

De steen heeft aldus eeiiige overeenkomst met een opgestoken para- 
pluie ; A^andaar ook de bijnaam « parapluie-kapje 

§ lïl. ~ Het handsnijden van den ruwen vierpunt. 

Het voornaamste werk dat aan eenen goed gevormden vierpunt te 
verrichten valt, is het rondmaken of rondisten van den steen. Dit is 
duidelijk, daar in dezen steen de grondvorm, iioodig voor het slijpen, 
reeds aanwezig is. Buiten het noodzakelijk rondisten, worden er nog een 
tafel, en kollet aan gesneden om het werk bij het slijpen, eenigzins te 
bespoedigen. 
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Het rondisten kan volgens verschillenden maatstaf gedaan worden, 
men kan n.L een steen « cirkelrond snijden, of ook (f egaalrond » zooals 
de \ akterm luidt; en men kan den steen vierkant-rond maken, gelijk 
aan een ^aerkant met ronde punten. Men doet dit volgens de hoedanig¬ 
heid \^an het werk en volgens de cischen, welke eraan gesteld worden, 

In den ouden tijd werd het werk veelal « vierkant rond » gemaakt, later 
echter werd rondsnijden de boodschap.- 
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Hoe gaat nu de snijder te werk bij bet rondisten eeiieii ruwen 
vierpunt ? Het eerst wordt de minst uitstekende punt eraf gesneden, 
en daarna afgerond; vervolgens de daar tegenoverliggende punt, dat 
is de 7 neesi uitstekende, en zoo achtereenvolgens de twee andere. Getvoon- 
lijk is er eenig en soms veel verschil in de punten en men regelt zich naar 
den minst uitstekenden. 

Het eci"st dus, de «in trekkende » punt. De steen w^ordt op den opsnijder 
versteld, zóó, dat deze halverwege in het cement gevat w'ordt, de punt, 
welke gesneden moet rvorden natuurlijk opwaarts. De roiidist moet in het 
verlengde van den stok staan ; w’ant de steen moet in de richting van 
dc gesneden worden. Steeneii welke min of meer lang zijn, moeten 

ook nog zoo versteld worden, dat altijd van af de zijrondist naar de 
eindroiidist kan gesneden ^vorden. 

Dit is een maatregel, om het mogelijk «klatteeren » te voorkomen, dit 
is het afspringen van splinters, iets wat taande zij den van den steen gebeuren 
kan. Wanneer van de zijde geklatteerd wordt is zulks ^^eel erger dan A^an 
het eind, omdat daardoor de steen nog langer wordt. Deze maatregel 
slaat hoofdzakelijk op gekloofd werk, omdat daar scherpe kanten aan¬ 
liggen, wat van zelf nteer gevaar tot klatteeren medebrengt. Er is echter 
nog eene andere reden, waarom deze wijze van snijden is aan te bevelen. 
Een lange steen moet met het rondisten, ingekort worden; wanneer nu 
de punt er afgesneden is, Avordt deze meer aan de cindrondist dan aan de 
zijrondist afgerond, in den vakterm heet dit « omgehaald «; zou nu de 
snijder bij vergissing, de punt meer om de zijde rondisten, dan werd de 
steen nog langer. Daarom is het goed, altijd naar de eindrondist te 
snijden, dan zijn vergissingen uitgesloten, 

De hoofdzaak is nu, geen punt te ZAvaar te snijden, en daar er veel 
oefening vereischt A\-ordt, oni bij het handsnijden alles aanstonds op de 
juiste maat te snijden, is het noodzakelijk \^oor een leerling, bij eiken 
twijfel, den steen uit te nemen en na te zien. 

Om nu een goed model aan den steen te gcA^cn, is het verder nog noodig 
de deelen vmi den tafel- en kolletkaiit, AA^elke bij het rondisten gaan 
opsteken,een Aveinig Aveg te snijden. Deze deelen zijn de hoeken van den 
octaëder, en de ribben op de einden van den langwerpigen dodecaëder, 

De hoeken van den octaëder, kunnen te gelijk met de rondistpunt 
wc^esneden Avorden ; dit geeft dan tevens den steen, een beter model, 
daar de breed gesneden punt daardoor dunner Avordt en meer in over¬ 
eenstemming met de dikte A’an de rondist komt. Op den langwerpigen 
dodecaëder snijdt men eindruitjes, dit kan ook soms noodig zijn bij den 
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octaëdei', nX als de steen zóó lang is dat door het zware inkorten, de 
eindrondisten te dik zijn geworden. 

Wanneer nu al het werk van den steen is gedaan, ziet men deze nog 
nauwkeurig na of er iets aan bijgewerkt moet worden, tot dat het ver- 
eischte model verkregen is. 

§ IV. — Het handsnijden van den gekloofden vierpunt. 

De gekloofde vierpunt {fig. 126) wordt op dezelfde wijze gesneden 
als de riiw^e ; het eenige verschil hierbij is, dat de scherpe hoeken en ron- 
distdeden altijd gesneden moeten w'ordeii. De hoeken moeten, in zooverre 
deze nog niet meegesneden zijn, breed uit de rondistpunt en smal uit de 
tafel en kollet gesneden wwden. De rondist moet, omdat deze rondom 
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scherp is, ook rondom gesneden worden, met dien verstande dat de 
zij rondis ten, maar heel dun gemaakt mogen zijn, juist genoeg om het 
scherp er af te nemen. Aan de doorhangende middenkap moeten in den 
regel vier ruitjes in tegenovergestelde richting gesneden woorden, 2 aan den 
tafelkant en 2 aan den kolletkant, om aldus den rondist gelijk te krijgen. 

Het meesnijdeii van den Vierpunt. 

Het meesnijden heeft eene dubbele beteekenis; ten eerste heeft de 
snijder «scherp » noodig, om den steen van den opsnijder af te werken ; 
ten tw^eede w^ordt de steen van den meesnijder voorbereid voor den 
opsnijder. 

Welke deelen van den steen, snijdt men nu bij voorkeur mee ? Dat zijn 
de tafel, het kollet, rondistpunt en, vooral de meer uitstekende, en van den 
langen steen de eindruiten. Met een woord, men snijdt alles mee, waar veel 
scherp aan zit, vooral de lange steenen; daar het inkorten anders veel 
tijd vergt. 

Bij sommige soorten steenen, w^aar spoedig glessen in komen (diamant 
van broze hoedanigheid), moet men de tafel het laatst snijden. De vak¬ 
man noemt dit «gevaarlijk w^erk )>, en terecht, want het kan gebeuren. 
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dat in dergelijken steen, een gles «inschiet », waardoor de steen alsdan 
op eene andere manier n.1. met het gles in de tafel moet genomen worden, 
wat moeilijk zou gaan, als er reeds eene tafel op den steen gesneden is. 

Wanneer nu de snijder, octaëders en dodecaëders te snijden heeft, 
snijdt hij de octaëders bij voorkeur mee, omdat de punten \’an den 
octaëder, dikker zijn, dan die van den dodecaëder, en dus beter voor scherp 
kunnen dienen. 

Bij het meesnijden van rondistpunten, moet de steen niet met de 
rondist in het verlengde van den stok staan, want dan zou men met het 
snijden, niet de richting van de rondist volgen ; de steen moet dus meer 
dwars versteld worden, zoodanig dat de beweging van den meesnijder, 
de richting van de rondist volgt. 

De tafel en kollet, moeten altijd overlangst van den steen gesneden 
worden, dat is dus, bij ecnen langwerpigen steen, van eind tot eind. 

Indien er aan eenen steen, wegens den slechten vorm, ruiten moeten 
gesneden worden, is het aan te bevelen, deze ook volgens de ricliting 
van de rondist te snijden, dit werkt vlugger, uit oorzaak van de was 
van den steen. ^let gekloofd of brokkantig werk, snijdt men dan eerst 
eenen hoek, om klatteeren te voorkomen, en dan snijdt men de ruit, naar 
dezen hoek toe. 

Bij gekloofd werk, waar geen ruiten aan gesneden behoeven te worden, 
kan men met voordeel de hoeken meesnijden, dan is de steen spoedig 
gerondist. De hoeken moeten van uit de rondist, naar de tafel of kollet 
gesneden worden. 

Maatstaf voor het snijden. 

Welke is nu de maatstaf waarnaar bepaald wordt of een vierpunt al 
dan niet te zwaar gesneden is ? 

Dit w'ordt volgender wijze bepaald : 

I. Ken goed gevormde ruwe vierpunt, welke vierkant in de rondist is, 
moet, rond gesneden zijnde, 4 naïve plekken in de rondist vertoonen. 

II. Ben langNverpige vierpunt moet, rond zijnde, 2 naïve plekken tegen¬ 
over elkaar in den rondist hebben. Dit zijn dus de zijrondisten. 

III. Ken gekloofde vierpunt moet, ofwel 4 dun gesneden rondistjes, of 
ten minste twee tegenover elkaar hebben. In alle geval mag op de ruiten 
van de smalle zijden geen grauw^ gesneden zijn. 

Hiernaar bepaalt men of een vierpunt al of niet te zwaar gesneden is. 

Het spreekt van zelf dat de snijder er ook voor te waken heeft, de 
andere deden op maat en op de juiste plaats te snijden. Zoo moet de 
tafel en kollet waterpas, met de rondist liggen ; de ruiten recht boven de 
zij- of eindrondisten, de hoeken recht boven de rondistpunten. 
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ilet het roiidisten wordt echter de maat gemakkdijkst overschreden ; 
dit vereischt dus de meeste zorg, en naarmate de steen meer of minder 
rond moet gesneden worden, moet ook het naïf groot er of kleiner zijn, 

g V, — Het machinesnijden van den Vierpunt, 

Het verstellen- 

De steen moet op eenen dop versteld worden, welke niet te klein, maar 
vooral niet te groot is, De steen mag niet te ver in den dop zakken want de 
rondistpuiiten moeten vrij komen. Na den dop verwarmd en het cement 
erin gestreken te hebben, zet men den steen met den tafelkant in den 
dop, en drukt dezen vast. De steen moet vooral recht staan ; dit ziet men 
aan de roiidistpunten, deze moeten op gelijke lijn staan. Als de steen 
\ ast zit, dus als de dop niet te heet meer is, koelt men hem af. 

Het toetsen. 

ilen zet den dop op de machine en toetst den steen. Het potlood of het 
scherp, wordt licht tegen den steen gehouden, terwijl het op het steun- 
biokje rust; daarna ziet men waar de steen geraakt is. Kaakt men nu 
één punt, dan draait men mot de hand de machine, totdat deze punt 
naar boven staat, en geeft dan met den hamer een tik op de schijf. Raakt 
men nu b.v. 2 punten, dan zet men deze 2 punten op gelijke lijn boven 
en klopt op de schijf. Raakt men 3 punten dan zet men de middelste 
punt naar boven en klopt %vederom op de schijf, tot dat men de 4 punten 
raakt. 

Wanneer aan eenen steen, 2 tegenovergestelde punten meer uitsteken, 
kan men de 4 punten onmogelijk raken, maar moet men er noodzakelijk 
slechts 2 raken. Eerst als deze twee uitstekende punten wat gesneden 
zijn, gaan de andere meedraaien. Hetzelfde is het geval met eenen langen 
steen. Als dus een steen aan twee tegenovergestelde deelen geraakt wordt, 
is deze voorloopig goed getoetst. 

Dit toetsen op de hier aangegevene wijze, heet (t rond toetsen omdat 
men aldus den steen om zijn middelpunt laat draaien. In "t algemeen 
moet de steen, als men begint te snijden, rondgetoetst, het is echter een 
hooge uitzondering dat de steen, zóó kan blijven draaien; in den regel, 
moet de steen later hier of daar uitgeslagen worden. Dit zal ter plaatse 
aangetoond worden. 

Het snijden. 

De steen draait, en het scherp wordt vóór, onder den steen gehouden. 
Het scherp mag niet te ver onder den steen gehouden worden ; want als 
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het scherp voorbij het middelpunt van den steen komt, trekt deze aan 
het scherp. Dit geeft groot gevaar voor klatteeren, en al zou dit niet 
plaats vinden, dan breken toch de steenen gemakkelijk uit de doppem 



Fig, 127 a 


Men beweegt nu met eene korte streek, zonder hard te^ drukken, het scherp 
recht onder de punten, en draait zoo de punten eraf. Nu is het voornaam¬ 
ste werk goed op te letten of de steen ergens te veel krijgt, en hiervoor is 
het naïf, onze MTgwijzer. De naïve plekjes, welke in de rondist moeten 
blijven, moeten even groot zijn. Ziet men dus, dat b.v. één van de twee 
zij rondis ten kleiner wordt, dan de tegenoverliggende, dan krijgt de steen 
langs deze zijde te veel; men zet dan dit deel naar boven, en slaat de schijf 
een weinig naar beneden. 



Fig, 128 


Het is nu geraadzaam den steen wederom te toetsen, om de uitwerking 
van het verplaatsen van de schijf na te gaan, want de schijf kan te veel 
of te weinig verplaatst zijn, dit is eene kwestie van veel oefening. Nu 
komen de 2 punten aan de grootste naïve plek meer uit het middelpunt 
en worden daardoor zwaarder gesneden, de andere 2 die te veel kregen, 
worden nu minder geraakt. 

Zoo ook geldt hetzelfde bij den steen, waar 2 punten tegenover elkaar 
nitsteken ; zijn deze 2 punten ingekort, dan blijkt soms dat één van de 
2 intrekkende punten te veel krijgt, men handelt dan op gelijke wijze als 
hierboven aangegc^'cn. Wat te veel krijgt wordt weggeslagen. De hier¬ 
nevens taan de schets doet duidelijk uitkomen, dat het tegenovergestelde 

(i) Duidelijkslmlve is bij de gesneden steenen de rondist wit gelaten ; de naïve 
plekken komen zoo beter nit. Opmerking dient a oor alle gesneden steenen in het 
boek voorkomende. 
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naïf, evengroot kan blijven* Nog een bijzonder punt, dat de aandacht 
verdient is, doet zich voor, wannneer er zich een gat (put) in de rondist 
van den steen bevindt. Deze gaten moeten er zoo goed als geheel uit gesne¬ 
den worden ; maar een klein spoor (bewijs) moet ervan overblijven, wil 
de snijder zich kunnen verantwoorden. Dit is duidelijk, want de snijder 
zou ^"an eiken te zwaar gesneden steen kunnen zeggen : « er heeft een gat 
in den steen gelegen De patroon zou antwoorden fc bewijs mij datw. Dit 
bewijs moet dus op den steen te vinden zijn* 

Bij het snijden van eenen steen met gat in de rondist, is het van groot 
belang, goed te letten op het deel van den steen dat tegenover het gat ligt. 
De zijde waar het gat ligt moet beduidend zwaarder gesneden worden 
dan de andere deel en ; er is daarom goed te zorgen dat de tegenoverge¬ 
stelde zijde niet gaat meedraaien, anders zouden tegelijk met de zieke 
deelen, de gezonde deelen weggesneden worden. 

Het is ook aan te bevelen, zooveel mogelijk bij steenen met gaten, de 
zijde waar het gat ligt, te kantelen, dit is zoo omhoog te zetten dat het 
gat in den hoek, onder of boven de rondist kome te liggen. Alzoo zal 
men de gaten gemakkel ijker meester worden, zonder den om vang van den 
steen te veel in te moeten krimpen. 

Het spreekt van zelf, dat ook dan wanneer de gaten, onder of boven 
in den hoek liggen, de steen toch langs de zijde van het gat iets zwa^irder 
mag gesneden worden ; zoo niet zal de slijper bij het wegslijpen van het gat 
door de rondist moeten slijpen, 

Wij besluiten dus, dat de steenen, met gaten of uitstekende punten, 
intijds naar deze zijde moeten uitgeslagen worden, en de tegenover¬ 
liggende zijde waarschuwt ons, wanneer dit moet gebeuren* 

Men kan ook natuurlijk, den steen zóó stellen, dat van af het begin, 
de zijde die m.eer moet hebben zóó veel krijgt, dat de tegenoverliggende 
zijde geen gevaar loopt mee te draaien. Dus van eerst af, den steen zoo 
toetsen dat elk deel krijge wat liet moet hebben. In sommige gevallen kan 
zulks doelmatig gebeuren. In het algemeen is dit niet aan te bevelen, en 
het werkt ook lastig, daar, door de slingerende beweging van de schijf, 
de steen te zwaar tegen het scherp stoot. 

Wanneer nu de steen rond gesneden is, dan draait men de opstekende 
deelen van den kolletkant een weinig af en men neemt den steen uit en 
ziet dezen na. 

Alhoewel de steen nu feitelijk goed geslepen kan worden, omdat de 
rondist reeds rond is, zal toch in vele gevallen, de tafelkant nog eens boven 
moeten gezet worden. Dikwijls zal er een scherp kantje langs den tafel- 
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kant liggen, dat men, toen de steen, met den kolletkant naar boven stond, 
niet kon wegrondisten. Dit doet men dus met den tafelkant naar boven. 

Soms zijn er ook aan den tafelkant, uitstekende deelen, waarvan liet 
wenschelijk is, deze een weinig af te draaien; men denke er dan aan, den 
tafelkant, nimmer uit de rondist te draaien en ook er zooveel mogelijk 
naïf aan te Jaten. 

Het scherp. 

Wanneer de vierpunt wordt meegesnedeii, snijdt men bij voorkeur de 
meer uitstekende rondistpunten mee, alsook de punten van den octaëder. 
Verder ook lange steenen, en de tafels en kolletten. De meesi uitstekende 
punt, komt het eerst aan de beurt. De steen wordt zóó in den meesnijdop 
versteld, dat de rondist in het verlengde van den dop staat. Als de steen 
eenigzins lang is, dan stelt men de zij rondist naar vóór en de eiiidrondist 
naar boven, alzoo draait de steen van de machine naar de eindrondist 
toe en kan men zorgen dat de punt, niet te veel uit de zij rondist gesneden 
worde. Ook moet uien zich van te voren overtuigen hoever de punt uit¬ 
steekt, anders weet men niet hoeveel er mag afgesneden worden. 

Is de eerste punt eraf gesneden, dan snijdt men de punt, welke nu het 
meest uitsteekt. Deze ^vijze van doen vergemakkelijkt het werk, want 
zotxioende werkt men op den cirkelvorm, en is de steen spoediger ge¬ 
schikt om op de machine gezet te worden. 

Bij zeer lange steenen is het niet voldoende de rondistpunten mee te 
snijden ; aan deze steenen moeten ook eindruiten gesneden 
worden. Op de eerste plaats snijdt men aldus de eindpaviljoenen. Het 
snijden van de ruiten, kan beter op den gewonen dop geschieden, omdat 
jnen dan beter zicht op den steen heeft. De tafel en kollet snijdt men op 
den meesnijdop ; men moet den steen zóó verstellen, dat de rondist goed 
zichtbaar blijft, want hieraan moet men zien of de tafel eii kollet, reclit 
op den steen gesneden worden. 

Men lette er tevens op, de tafel en kollet, overlangs te snijden ; de steen 
van de machine moet dus in de richting draaien van eind tot eind. 

§ V* — De gekloofde Vierpunt. 

Na al hetgeen er reeds over de vierpunten is gezegd, kan het hier \ oh 
staan met eenige korte aanmerkingen. 

De gekloofde vierpunt moet geheel gerondist worden, dit is reeds bij het 
handsnijden aangetoond. Er moet dus een bandje om den steen gesneden ; 
maar wegens de dikke verhouding van den steen moet dit zeer dim wezen. 
Het zijn weder de zijrondisten, welke als richtsnoer moeten dienen. 

Wanneer is nu den steen zwaar genoeg gerondist ? 





Dit wijst het volgende uit : De eindrondisten moeten elkxax^gelijk ont¬ 
moeten in het mid 5 en der asijrondisten. Let op het woordje «gelijk^> tvaiit 
dit moet bewijzen dat de steen goed getoetst is geweest* 
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Fig. 130 


Dezelfde regel wordt hier gevolgd als bij den rüwen vierpunt. Ziet men 
dat de eindrondisten elkaar gaan naderen langs ééne zijde, dan is dit een 
bewijs dat de steen langs deze zijde te veel gaat krijgen* Dit deel moet dus 
bijtijds weggeslagen worden, en men zorge dat de eindrondisten gelijk 
sluiten om de zijrondisten, Zoodra het scherpe van de zijrondisten er af 
is, is de steen zwaar genoeg gerondist. Wat voor de zij rondis ten van den 
langwerpigen steen geldt, is van toepassing op de geheele rondist van 
den vierkanten steen; deze moet dus tusschen de rondistpunten overal 
dun zijn. 

Scherpe hoeken, indien deze niet meegesneden zijn, moeten afgedraaid 
worden. Ook als deze meegesneden werden, maar later nog blijken op te 
steken, draaie men ze een weinig af. 

De ribben aan den tafelkant van de gegroeide kap, moeten niet af¬ 
gedraaid worden, alleen in geval deze hinderlijk opsteken, mogen ze een 
weinig afgedraaid worden. 

Doorhangende middenkappen en alle slecht gevormde vierpunten, 
moeten naar verhouding zwaarder gesneden worden, dan de beter gevorm¬ 
de, dit is duidelijk ; de rondist is echter altijd het richtsnoer. De door¬ 
hangende middenkap heeft eene ongelijke rondist; de snijder heeft dus 
te zorgen, dat de rondist gelijk om den steen kome, anders zou de steen, 
eenmaal geslepen, nog eene ongelijke rondist vertonnen * 

















































Het nieesnijden van den gekloofden vierpunt, moet op den gevonen 
dop geschieden ; \"oor scherp gebruikt men dan de hoeken, en indien noodig 
ook de ruiten. De tafel en kollet kan men te gelijkertijd meesnijden, door 
het scherp vóór^tegen, in plaats van onder den steen van de machine 
te houden. 

§ VL — Gezaagde Vierpunten, 

De vorm. 

De vorm van eenen gezaagden vierpunt is eenvoudig een halve \ ier’ 
punt. Dit is dus geen ingewikkeld vraagstuk. Toch doen zich hier \^er- 
schillen voor, waar de snijder rekening mee moet houden. 

Een vierpunt kan b.v. recht door de rondist, (fig, 131) schuin door 
de i‘ondist of ook al boven de rondist gezaagd zijn (fig. 132). Dit kan 
soms zijne bijzondere reden hebben zooals bij tweepunten of w^assen: deze 




Fig. IM 


\vorden dikwijls als \ ierpunt schuin door de rondist gezaagd, om alzoo 
de kolletten meer in het midden te brengen. Wij \a-agon ook hier niet 
op de eerste plaats, hoe de steen gezaagd moet woorden ; maar wut de snij¬ 
der te snijden krijgt. 




Fig. 132 Fïg. 133 

Een steen kan ook bij het zagen gebroken zijn ; de tafel kan hol of 
ingegroefd zijn. Dit alles zijn gevallen, waarjnede de snijder rekening 
moet honden, en daarom zal op dit alles de aandacht gevestigd worden. 
De zaagsteenen kunnen in vier soorten gerangschikt worden : door de 



























































































rondist gezaagd; boven de i ondist gezaagd, zaagtopjes en zaagkapjes. 
Zaagtopjes zijn afgezaagde punten, van groote steenen, en ook de helft 
van den bo\en de rondist gezaagden steen is een topje, Zaagkapjes zijn 
deze steenen, welke eeiien gekloofden kolletkant en eene gezaagde tafel 
hebben. 

Het verstellen- 

De steen en, welke mooi van vorm zijn, kunnen in uitzonderlijke geval¬ 
len, met één verstel gesneden worden. Men zet dan de steen, met de tafel 
naar boven op eenen hollen dop, 

De steen mag niet meer dan halverwege in den dop steken ; de tafel 
moet zuiver recht staan, anders*zou het gevolg zijn, dat er eene scheeve 
tafel op den steen komti, w^elke door den slijper weder recht gemaakt 
moet \vorden, , ; » • 

Sommige steenen, welke,gebroken zijn, of waarin zich een gat bevindt, 
en welke daarom wel eens Kt gekanteld » moeten worden, zullen natuurlijk 
scheef versteld worden. Men moet in deze gevallen zien, waar de rondist 
komen moet, en deze lijn als richtpunt nemen, met het verstellen van den 
steen. 

Zaagkapjes en alle andere gezaagde steenen, zullen eerst op eenen 
platten dop versteld worden, wegens de scherpe hoeken der kolletkanten. 

De zaagsteen op de machine. 

Wanneer een ruwe steen (welke niet als scherp gebruikt is geweest) 
met de tafel naar boven, op het machien gesneden wordt, moet bij het 
snijden \"oorzichtig begonnen worden ; want de scherpe punten klatteereii 
gemakkelijk. Daarom is het geraadzaam, eerst den onderkant naar boven 
te ^’erstellen, en den steen rond te maken, door de rondistpunten te 
breken; daarna verstelt men den tafelkant naar boven, om naar verhou¬ 
ding er de bovenzijde aan te snijden. Zoodoende zal de snijder een beter 
zicht hebben op den steen, en beter de juiste verhouding van den tafel¬ 
kant kunnen bepalen. 
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Men snijdt dus eerst deii steen rond langs onder en als deze rond is, 
wordt er een tafelkant aan gedraaid. De hoofdzaak daarbij is, den tafel¬ 
kant overal, even dik te maken, en hier denke men er aan, dat de dikste 
zijde van den steen spoedig te veel krijgt. 



Bij het rondmaken van den zaagsteen volgt men juist denzelfden 
regel als bij het rondmaken van den ruwen vierpunt, men zorgt iid. min¬ 
stens de zijden naïf laten. De steen, welke juist door de rondist gezaagd 
is, is in het algemeen dik genoeg, bij ge\T)lg mag de omvang niet kleiner 
gemaakt, en moet er dus naïf blijven. Is de steen rond, en de tafelkant 
eraan, dan is de eigenlijke rondist ontstaan. Dit is een scherp randje en 
moet voorzichtig geren dist worden. Het scherp ['moet juist tegen de 
rondist gericht worden, want anders snijdt men op den tafel- of kolletkant. 
Dé rondist moet een zeer dun bandje om den steen vormen ; daar de 
zaagsteen geen dikke rondist mag hebben. De hoofdzaak is dat de rondist 
gelijk ligge. 

Wat de dikte van den tafelkant betreft, hiervoor is moeilijk een 
algemeene regel te stellen. De verhouding V3.n i tot 2 , tegenover den 
kolletkaiit, wordt met zaagwerk niet gehandhaafd; de snijder heeft zich 
dus altijd te regelen naar de eischen, welke aan het werk gesteld worden. 

Hoe licht of hoe zwaar ook het werk gesneden moet worden, is er 
toch altijd rekening te houden met sommige gebreken, welke eenen steen 
kunnen aankleven. 

Men moet onderscheid maken tusschen eene gladde tafel, welke maar 
alleen moet « uitgezoet w worden, en eene tafel, welke moet zakken. Als 
dus de snijder een partijtje zaagwerk licht op » moet maken, maar er is 
een steentje bij, dat één van deze gebreken vertoont, welke wel eens 
voorkomen, dan moet natuurlijk dit ééne steentje zwaarder gesneden 
worden, dan de anderen, want een slechte steen, kan niet licht opgesneden 
worden. 

Daar iiu voorbeelden duidelijker spreken dan woorden, zullen deze 
gevallen hier in teekening gebracht worden. 
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De holle tafel. (fig. 136) 

Uit dit voorbeeld ziet meii duidelijk, dat aan den steen met holle tafel, 
de tafelkant aan de hoogste deelen, breeder wordt, dan aan de diepste 



Flg. 136 


Fig. 137 


deelen* De tafelkant moet dus aan twee tegenovergestelde zijden breeder, 
en aan twee tegenovergestelde zijden dunner zijn. Men berekent de dikte 
van den tafelkant, naar het diepste deel van de tafel, omdat de hooge 
deelen moeten weggeslepen worden. 

De traptafel. 

De tafelkant van den steen met traptafel moet aan ééne zijde breeder 
zijn, omdat de tafel slechts aan ééne zijde behoeft te zakken. Als de 
tafel dus vlak geslepen is, moet de tafelkant overal even breed zijn, 

(fig-137) 

Tafel met groef. 

De tafel met groef moet geheel zakken. Men regelt zich hiermede weder 
naar het diepste deel, juist als bij de holle tafel. Als dus de groef eruit 
geslepen is, moet er voldoende tafelkant overblij ven (fig. 138). 



























































































Gebroken steen. 

De gebroken steen wordt gewoonlijk «gekanteld » ten minste als het 
geval ernstig is ; aldus blijft de steen grooter, en wordt minder dik bij 
de bewerking, wat geringer verlies veroorzaakt (fig. 139). 

Schuin doorgezaaêde steen. 

Met dezen steen, welke afkomstig is van den als vierpunt doorgezaagden 
tweepunt of was, dient bijzonder op het naïf aan den tafelkant gelet te 
worden. Dit naïf is een deel van den hoek of hoeken van de andere helft 
van den steen. Aan zulken steen ligt aan ééne zijde reeds tafelkant, en 
dit naïf mag dus niet grauw gesneden worden (fig. 140). 



Fig. 140 


Er is dus reeds een deel van den te vormen tafelkant aanwezig, en 
daannede moet men bij het toetsen van den steen rekening houden. 
Dergelijken steen zal in den regel, dadelijk langs de dunne zijde meer 
gegeven worden om te voorkomen dat het naïf grauw worde. Dit geldt 
voor het afdraaien van den tafelkant ; om den steen rond te snijden, kan 
men hem eerst rondtoetsen. 

Platte Steenen. 

Steenen welke merkelijk plat zijn, worden langs den kollet kant goed 
in verhouding doorgesneden. Het is gemakkelijk te begrijpen dat het 
doorgaans onmogelijk is, bij te platte steenen, de noodige naïven te 
behouden.Bijzonder dient gezorgd,bij dit soort steenen, waar van het kollet 
uit het midden ligt, dat de lange zijde of zooals men in het vak beter zegt, 
den lammen kant,van eerst af meer gegeven worde.In andere woorden,men 
slaat het kollet in het midden, ten einde alzoo spoediger den steen van 
dikte te krijgen. Het spreekt van zelf dat men bij het meesnijden van 
den steen, met deze wijze van bewerking, moet rekening houden. 
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Zaagkapjes. 

Zaagkapjes moeten eerst aan den kolletkant gesneden worden, voor¬ 
aleer er de tafelkant wordt aangemaakt. Bij deze steenen, is het bijzon¬ 
derste punt, waarop dé snijder dient op te letten, de steenen niet te dik 
te maken. Men zet den steen op eenen platten dop, en snijdt hem eerst 
rond ; als de steen rond is, draait men de hoeken af. Nu zet men den steen 
met den tafelkant boven en snijdt er eerst een rechtstandig bandje om, 
en daarna draait men dit bandje schuin op deil tafelkant. 

Men moet met deze steenen oppassen \^oor het Jdatteeren der rondist. 
De pavilj oenen zij n platte ruiten en de tafelkant wordt rond; dit is dus 
tegenstrijdig en daarom is er meer gevaar om te klatteeren. 

Om dit klatteeren te voorkomen werke men dus op de volgende manier. 
Zooals boven aangegeven is, snijdt men eerst een rechtstandig bandje en 
maakt dan van dit bandje, den tafelkant; is nu de rondist scherp vooraleer 
de tafelkant dik genoeg is, dan zal men niet blij ven doordraaien langs den 
tafelkant, maar zal men eerst de rondist opnieuw bot snijden en dan den 
tafelkant weder wat af draai en, tot dat de noodige verhouding verkregen 
is ; daarna snijdt men dan een fijn rondist je om den steen. 

Men snijdt dus beurtelings : rondist, tafelkant, rondist, tafelkant, enz. 
Dit moet men ook toepassen met het snijden \^an gezaagde ruwe octaëders. 

Het meesnijden van Zangwerk, 

Om meegesneden te worden, komen in de eerste plaats in aanmerking, 
punten die ver uitsteken, deze zet men op den meesnijdop, en snijdt deze 
op dezelfde wijze als voor de ruwe, gesloten vierpunten aangegeven is* 
^^an ^•lakke steenen, vaar van het kollet uit het midden ligt, moeten 
de punten onder de vlakke hoeken meegesneden worden ; zoodoende 
komt het kollet op de voordeeligste wijze in het midden. 

Ook deze punten snijdt men op den meesnijdop. 

Dikke steenen, waarvan het kollet uit het midden ligt, en v^aarvan de 
punten onder de vlakste hoeken, niet noemenswaardig uitstéken, moet 
men niet op dezelfde wijze behandelen, want dan zou de steen nog dikker 
worden, en zou het kollet nog meer moeten zakken, dan reeds het geval 
is. Het is beter dat aan dergelijke steerien later de slijper, het kollet in liet 
midden make. 

.Wanneer aan eenen dikken steen, of aan eiken steen van voldoende 
dikte, een dik, bol, zijpaviljoen ligt, of wat ook vaak voorkomt, een dikke 
zij en een of twee dikke einden, dan zal dergelijke steen op eenen platten 
dop gezet worden, en moeten de dikke paviljoenen worden meegesneden. 


6 * 
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Men gebruikt dan best dit scherp om tafelkanten af te draaien. Men denke 
eraan, dat aan eenen voldoenden dikken steen de kolletkant niet veel be¬ 
hoeft afgedraaid te worden. 

Met het snijden van een paviljoen, aan eenen schee ven steen, doet men 
voorzichtig, met eci'st het kollet een weinig bot te snijden, daar dit 
gemakkelijk klatteert, wat zeer nadeelig is, want dan brokkelt de steen 
langs de vlakste zijde af. 

Bij lange steenen met dikke eindpavilj oenen, en platte zij paviljoenen, 
moet men de dikke eiiidpaviljoenen vlak snijden. Alle dergelijke steenen 
moeten op den meesnijder in mode] gesneden worden, want het is beter 
eenen mooi gevormden steen, ruw op de machine te snijden, dan eenen 
welke half in model gesneden is, en toch nog uitstekende deelen heeft. 

Bij zaagkapjes, snijdt men de hoeken en zoo noodig een of meer pavil¬ 
joenen mee, alsook het kollet. Deze zet mem ook op den platten dop en 
op dezen dop kan dan de steen op de machine meteen rond gemaakt 
worden. 

Een dunne zijde mag men, na eerst de punten eraf gesneden te hebben, 
meesnijdeii, dit vergemakkelijkt het werk op de machine, omdat de steen, 
dan minder buiten zijn middelpunt hoeft te draaien. 

Buiten dit geval, zal men zich wel wachten op de zijden te snijden. 

Daar nu, gezaagde steenen, langs de tafelzijde, doorgaans uitstekend 
scherp leveren, nemen de snijders zeer gewillig, deze zijde als meesnijder. 

Hierin ligt nu geen bezAvaar, Avanneer men ten minste met de iioodige 
Amorzichtigheid w^erkt, en alken dit sclierp gebruikt om steenen af te 
draaien, welke geene al te scherp uitstekende punten hebben, en bij gevolg 
zacht kunnen afgedraaid worden ; zoo niet zal men oiwermijdelijk in de 
tafel van het scherp klatteeren, Avat bijzonder aan eenen zaagsteen, zeer 
schadelijk is. 


















HOOFDSTUK IV. 


De tweepunt. 


^ l. — De vorm van den tweepunt. 

Wat is een tweepunt ? Een tweepunt is eenvoudig een scheeve vierpunt. 
Door deze sclieeve ligging van den steen, is deze \'Oordceligcr als twee¬ 
punt te bewerken dan als vierpunt. 

Welke vorm heeft de tweepunt ? De tweepunt heeft als vierpunt be¬ 
schouwd 2 groote vlakke hoeken. Deze vierpuntshoeken worden de tafel 
en kollet van den t^veepunt. Zie<laar dus de vorm van den tweepunt. 

De dodecaëder heeft aldus 5 ^'lakken aan den tafelkant, i tafel, 4 be^ 
zeden, en 5 aan den kolletkant, i kollet, 4 paviljoenen. De overige 2 vlakken 
\'allcn in de roridist, 

De octaëdertweepimt heeft 2 groote vlakken aan den tafelkant, 2 aan 
den kolletkant, terwijl de overige 4 vlakken bezijden den steen, om zoo 
te zeggen in den rondist liggen. Aan dezen steen \vorden de lange, tusschen 
de grootc vlakken liggende hoeken, tafel en kollet. Dus wederom, evenals 
bij den dodecaëdertweepunt, vierpuntshoeken voor tafel en kollet, 
\\'aaraan ontleent de t\veepunt zijnen naam ? Deze steen heeft als 
Tweepunt beschouwd, 2 punten aan den tafelkant, 2 in de rondist en 
2 aan den kolletkant. De oude vaklieden zullen dus verinoedelijk gedacht 
hebben, dat de steen, hierdoor alle recht had dezen naam te voeren, 

De punten aan den tafel-en kolletkant, worden harde hoeken genoemd, 
er liggen dus 4 harde hoeken aan den tweepunt. Er zijn ook 4 zachte 
hoeken, aan den tweepunt ; dit zijn de ribben bij den dodecaëder en de 
groote vlakke ruiten bij den octaëder. 

El' zijn aan den tweepunt maar 2 rondistpunten; toch wil de snijder 
er 4 punten aan hebben, daarom worden de 2 vlakken in de rondist, 
onder de harde hoeken, naïve punten geheeten. Bij den mooi ge vormden 
dodccaëder tweepunt is het dan ook als het ware, of er reeds 2 punten 
gerondist zijn. 
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De gekloofde Tweepunt, 


De gekloofde tweepunt kan voorkomen onder eenen vorm overeen¬ 
komstig met den ruwen of gesloten octaëder tweepunt. Dit zijn b.v* de 
zeer schee^^e «middenkappen die door den kloover «licht op» gekloofd 
zijn. Ook onder brokkantig werk, komen dergelijke steenen dikwijls voor. 
(lig. 141) 

Verder hebben wij nog het «schuitje » (tig, 1^2). Het schuitje heeft 
eenen rLuven en eenen gekloofden kant. De ruwe kant is als de dodecaëder 
tweepunt, en de gekloofde kant heeft overeenkomst met den octaëder 
tweepunt. 

Deze steen heeft dus 2 groote vlakken, gescheiden door cenc scherpe 
rib, % oor tafel of kollet. 



Qktaëder tweepunt Fig. 141 



Tweepunt schuitje Fiè. 142 


Gekloofde tweepunten. 


§ IL Het Handsnijden van den Tweepunt. 

Vanneer de tweepunt, meegesneden, dus « scherp af »is, is het overige 
werk nog slechts het rondisten. Wij veronderstellen echter eerst den 
dodecaëder, ruw op den opsnijder. 

Eenen mooi gevormden dodecaëdertvveepunt, snijdt men aan de 4 harde 
hoeken af, en dit gedaan zijnde, is de tafel cn kol let kant reeds voldoende 
in model. 

De harde hoeken snijdt men dwars, dat is volgens de lijn van de 
rondist. In vroegere tijden, gold de regel, dat de cene harde hoek moest 
«in den bak de andere «op den bak » gesneden worden. «In den bak » 
wil zeggen, dat wanneer men b.v. eenen harden hoek, aan den tafelkant 
snijdt, de tafel naar het inwendige van den bak gekeerd is. « Op den bak» 
is juist andersom ; ^ilsdan is hetgeen gesneden wordt naar boven gekeerd. 
Daar nu «in den bak gemakkelijker werkt dan omgekeerd, heeft men 


172 










later dit oude voorschrift zelf in den bak, of liever in den doofpot gestopt. 

' Men verstelt dus den steen, zoodanig dat de harde hoek naar den bak 
gekeerd is, en zóó dat men gemakkelijk de lijn van de rondist kan volgen. 

De hoek moet schuin op den steen gesneden worden, dat is, gelijk aan 
de ligging van den zachten hoek. 

Indien de steen over de naÏA^e punten, korter is, dan over de zachte 
punten, wat bij mooie steenen dikwerf voorkomt, mogen de gesneden 
harde hoeken van den tafel- eii kolletkant, elkaar in de rondist niet 
raken ; maar moet er een naïf plekje blijven liggen. Wanneer de steen 
langer is over de naïve punten is het natuurlijk ónmogelijk, dezen rond 
te maken, en te gelijkertijd de punten naïf te houden. Het kan echter 
ook voorkomen, dat één '^"an twee naïf kan blijven, hier dient dus goed 
opgelet te worden. 

Het rondisten. 

^len rondist nu eerst de twee zachte punten ; eerst de «intrekkende i> 
en daarna de meer «uitstekende Dit moet met veel oplettendheid 
gedaan w’orden, om de juiste maat te houden. Zijn de twee zachte punten 
er af gesneden, en langs weerskanten afgerond, dan gaat men de naïve 
punten afronden (omhalen). 

Men ziet nu den steen nauwkeurig na, of deze rond is, en of de punten 
naïf kunnen blijven, 

De octaëder Tweepunt, (hg. 143) 

De octaëder tweepunt is een steen, waar \‘eel scherp aan zit, en daarom 
zal de snijder dezen niet spoedig ruw op den opsnijder zetten. Zelfs als de 
harde hoeken meegesneden zijn, is er voor den opsnijder nog werk genoeg 
aan. We veronderstellen dus dat de 4 harde hoeken meegesneden zijn. 



Fig. 143 


Aan den octaëder tweepunt liggen geen bezeeleii en paviljoenen. Er 
liggen maar twee groote vlakken aan den tafel- en kolletkant, en hoe 
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vreemd dit ookklinke, dit ^ijn hoeken* Het is daarom dat volgens den regel 
van het liandsnijden, er bezeeleii en paviljoenen aan gesneden worden. 
De bezeelen en paviljoenen worden uit de vlakken gehaald, v^elke in de 
rondist liggen. Men snijdt aldus 4 halve ruitjes aan den tafel-en kollet- 
kant; daardoor worden de groote vlakken kleiner, en krijgen meer het 
aanzien van eenen hoek* 

De bezeelen en paviljoenen mogen elkaar in de rondist niet raken, 
er moet dus naïf tusschen blij\'en. 

Door deze bewerking is de steen vierkant geworden en heeft een mooien 
vorm gekregen. De steen moet nu gerondist worden* Men snijdt wederom 
eerst de punten onder de zachte hoeken en als deze goed op maat en rond 
liggen, dan snijdt men de punten onder de harde hoeken* 

Van de 4 naïve rondistjes moeten er minstens 2 tegenover elkander 
naïf blijven. 

Het Schuitje. 

Het schuitje vertoont, zooals wij reeds gezien hebben, aan den eenen 
kant, overeenkomst met den dodecaëder tweepunt, en aan den anderen 
kant met den octaëder tweepunt. Aan den ruwen of gesloten kant, snijdt 
men dus 2 harde hoeken en aan den gekloofden kant, 4 halve ruitjes, na 
eerst de harde hoeken gesneden te hebben* Als men den gekioofden kant. 
voor kolletkant wenscht te nemen, dient men dezen eerst goed te lotipen* 
om te zien of er geen onzuiver in ligt, daar langs dezen kant dikwijls de 
onzuivers gelegen hebben, van den steen, waaruit het schuitje gekloofd 
is geworden. 

Bij het rondisten snijdt men wederom eerst de punten onder de zachte 
hoeken, wijl dit een beter richtsnoer geeft voor het rond en gelijk maken 
van de rondist. 

Het meesnijdeii* 

Op de eerste plaats w orden de harde hoeken voor scherp aangewend 
Dc lange tweepunt moet op den meesnijder ingekort worden door er eind- 
paviljoenen en eindbezeelen aan te snijden* ^Met het snijden van harde 
hoeken aan den tafelkant van den dodecaëder tweepunt, dient men acht 
te nemen, deze niet te veel uit de rondist te snijden, want dan zonder, 
met het snijden van de harde hoeken aan den kolietkant, de hoeken elkaar 
in de rondist raken, en zou het naïf verdwijnen* Van belang is het nog 
tc letten op de steeoen met een smal en een breed eind ; dit komt nog al 
dikwijls voor : de zoogenaamde ^ doodskisten Het smalle eind moet 
dan breeder gemaakt worden, door er eenen rondist, een bezeel of pavil- 
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joen aan te snijden. Het kan ook noodig zijn, deze alle drie te snijden, 
indien het verschil beduidend en de steen nog al lang is. Het breede eind 
moet naïf gelaten worden, 

§ ÏIL — Het machinesnijden van den tweepunt- 
Het loupen. 

Men loupt den steen eerst langs weerskanten, dat is, door de vlakken, 
welke voor tafel of voor kollet moeten dienen. Ziet men nu door het eeoe 
vlak het onzuiver duidelijker, dan door het andere, dan moet dit vlak 
voor kolletkant genomen worden, en het vlak, waardoor men het minst 
van het onzuiver ziet neemt men langs den tafelkant* 

We hebben reeds aangetoond, dat hoe dieper het onzuiver ligt, hoe 
meer het doorschijnt, en hoe meer aan de oppervlakte, hoe minder zicht¬ 
baar* Verkeert men in twdjfel omtrent de ligging van het onzuiver, dan 
kan de rondist ons dikwijls uit dien twijfel helpen. Men loupt dan den 
steen op de rondist, en dan zal men in den regel kunnen zien, aan] welke 
zijde der rondist, het grootste deel van het onzuiver ligt* Dit geldt niet 
enkel voor den tweepunt, maar doorgaans voor alle steenen. 

Het verstellen. 

Het is moeilijk eenen ruwen tweepunt rechtstreeks op eenen dop te 
zetten welke eigenlijk overeenkomt met de grootte van den steen. Dit 
komt omdat de harde hoeken uitsteken en dus een beletsel zijn, om den 
steen in den dop te drukken. IMen boude zich daarom aan den volgenden 
regel, ten einde dit bezwaar te keer te gaan ; men zet den steen eerst 
met den tafelkant naar boven, zoodat de harde hoeken goed vrij komen 
en de tafel rechtsta. Alzoo kunnen eerst de harde hoeken van den tafel¬ 
kant, afgedraaid tvorden. Wanneer dit gedaan is, keert men den steen om, 
en nu kan deze op eenen dop versteld worden, zoodat de rondist vrij komt. 
Het overtollige cement, moet goed afgestreken worden om te kunnen zien 
of de rondist rechtstaat en ook om den steen behoorlijk te kunnen toetsen. 



Flg. 144 

Het is nuttig er hier op te wijzen, dat het meermaals voorkomt, dat 
tafel en kollet van den tweepunt, beiden niet waterpas met de rondist 
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liggeiij dat dus een ^^an de twee scheef komt te liggen. Wanneer men hier 
niet op zoude letten, en men b.v, eerst de tafel recht zet en daarna on¬ 
nadenkend ook het kollet eveneens, dan maakt jnen oenen oiimoge- 
Hjken steen. Men dient zich dus vooraf te overtuigen en dit te onthouden, 
welk van de twee vlakken men recht, en w'elk men scheef zal laten liggen. 
Het kan soms bij deze steenen ook nog A^oorkomen, dat het \^oordeeliger is 
den steen eenigzinste kantelen, zoodat deze dus als het ware half tweepunt 
en half vierpunt is. Men doet dit dan, omdat de steen, rechtstreeks als 
tweepunt bewerkt, te dik zou worden, en op deze wijze gestrekter blijft. 
Hier is echter geen maatstaf voor aan te geven, dit hangt geheel af van 
het inzicht van den snijder. 


Het snijden* 

Van den ruwen steen draait men dus eerst de harde hoeken aan den 
tafelkant af, i\Ien moet goed acht ge^^en, deze twee hoeken recht over 
elkaar te snijden, eii daarom goed opletten of het grauw recht over elkaar 
komt, en dus geen van de zachte hoeken gevaar loopt meegedraaid te 
den. Zijn de hoeken afgedraaid, dan verstelt men den steen met het kollet 
naar boven. De rondist is nu zichtbaar, en de steen moet op de ronclist 
getoetst w'orden, Is de rondist goed getoetst, dan komt de kolletkant \^an 
zelf goed. Men gaat eerst den steen ronclisten, en als deze nagenoeg rond 
is, draait men de harde hoeken af. Dan ziet men nauM^keurig w'at er nog 
aan de rondist ontbreekt, en werkt men verder de rondist af. Is de steen 
dan in de rondist geheel gereed, dan draait men den kolletkant verder 
bij het kollet af, ten einde dit breede kollet wat kleiner te maken. Hier¬ 
mede regele men zich echter, \^olgens de eischen, welke gesteld worden. 

De tweepunt waarvan de 4 punten (harde hoeken) meegesnedeii zijn, 
komt aldus volgens den regel bij het verstellen gegeven, het eerst met den 
kolletkant naar boven op de machine. Men behandelt A'ervolgens den 
steen op dezelfde wijze als bij het meesnijden, n.k eerst rondisten en 
daarna den kolletkant verder afdraaien. Het zal in vele gevallen, zoo 
niet noodig, dan toch w^enschelijk zijn, xmi zulke steenen, ook den tafel¬ 
kant op de niachiiie te zetten; strikt noodig, is dit w^el niet ; w'ant als 
de rondist goed is, kan de steen goed geslepen wT;rden ; doch het kan voor¬ 
komen, dat aan den tafelkant nog sommige deelen opsteken. Om den steen 
dus een beter model te geven, draait men den tafelkant een w^einig af. 
Men onthoiide echter dat de tafelkant, zoo\^eel mogelijk naïf gelaten 
moet w’orden, en men dus enkel het opstekende af draait. Van groot belang 
is het, nog te zorgen, dat men de tafelkant niet uit de rondist draaie, 
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daar deze in de meeste gevallen reeds te dik is, en daardoor nog dikker 
zou worden. 

Wij hebben reeds bij het « handsnijden ?> aangetoond, hoe de tweepunt 
moet gerondist worden; juist hetzelfde geldt bij het machiensnijden. Het 
zou dus enkel eene herhaling wezen, dit hier nog eens aan te toonen. 
^’erde^ is bij « het toetsen » van den vierpunt verklaard, hoe te handelen 
wanneer de steen ergens te veel dreigt te krijgen. Wederom is zulks van 
toepassing op den tweepunt. Wij moeten toch nog enkele punten aanra¬ 
ken, welke van belang zijn ; aangezien het altoos beter is er te veel, dan 
te v^einig van te zeggen. 

Op de eerste plaats, is, in het algemeen genomen, de tweepunt spoediger 
rond, dan de vierpunt. Dit brengt van zelf mede, dat deze ook 
spoediger te zv-aar gerondist wordt. Er is dus groote oplettendheid noodig 
bij het rondisten van den tweepunt. Men moet dan, als men den steen 
naiiv^keurig heeft getoetst, en men begonnen is met rondisten, spoedig 
de rondist nazien of deze niet ergens op een intrekkend deel te veel krijgt. 
^^brdt de steen aan twee tegenovergestelde deelen zwaar geraakt, daar 
behoeft men zich niet over te verontrusten ; want dit is een bewijs dat 
de steen daar meer moet hebben. Alsdan moet men op de tusschenliggende 
deelen letten, opdat niet een van deze twee deelen ga meedraaien. 

Platte Tweepunten- 

De platte tweepunt moet zwaarder gesneden worden, dan de tweepunt 
van \ oldoende dikte. Deze steen moet met het snijden in de vereischte 
verhouding gebracht wordeii. Hierbij moet op de volgende omstandig¬ 
heid gelet worden. 

Een platte tweepunt, zal in de meeste gevallen, aan den tafelkant dik 
genoeg zijn. Zelfs als de kollet kant op maat gedraaid is, blijft er nog 
tafelkant genoeg over. Hieruit volgt dat men begint met den steen goed 
te rondisten, en vervolgens met het af draaien van den kolletkant. Heeft 
men aldus den kolletkant op maat gedraaid, en eene rondist om den 
steen gesneden, dan ziet men wat aan den tafelkant ontbreekt. De 
opstekende deelen. {zijnde gewwnlijk de eindbezeeien) moeten alsdan 
afgedraaid worden ; maar de breedste naïve deelen (de zijden) moeten 
naïf blijven. 

Van den octaedeiUAveepimt alleen te vermelden, dat aan dezen 
steen, geen halve ruitjes gesneden w‘orden, zooals bij het handsnijden 
geschiedt. Dit zou een overbodig werk zijn, daar deze steen op de ma¬ 
chine afgedraaid wordt, en daardoor eene gelijke rondist verkrijgt. 
Dezen steen zet men altijd eerst op den meesnijder. 
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Het Schuitje, (fig, 145) 

Bi] het schuitje snijdt men aan den gekloofden kant evenmin liah'e 
ruitjes, dit is duidelijk te begrijpen. Ook van dezen steen, valt, na al het 
voorgaande, weinig bijzonders te zeggen. Op eene zaak dient echter 
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de aandacht gevestigd. Wegens de groote gekloofde vlakken, is liet 
schuitje doorhangend in de rondist, en voor deze reden werkt het 
gemakkelijker, als men den gekloofden kant, voor kolletkaiit neemt : 
want door het af draaien van den gekloofden kant, gaat het hangende 
w'eg en ontstaat een gelijke roiidist. Voor alles moet men natuurlijk zeker 
zijn dat de gekloofde kant zuiver is, en de verdschte dikte hebben zah 

Het meesnijden, 

Eene goede regeling is het altijd, eerst de harde hoeken aan den tafel¬ 
kant, en daarna deze aan den kolletkant te snijden. Is zulks van invloed 
op het model van den steen ? Dat niet, maar ten eerste voorkomt het 
mogelijke vergissingen, en ten tweede, wint men er dikwijls eenen keer 
verstellen mede uit. De harde hoeken aan den tafelkant, kan men naar 
verkiezing op den meesnijdop of op den gew'onen dop snijden. Men kan den 
dodecaëder tweepunt, zooals reeds is aangetoond bij het opsnijden, ook 
eerst op eenen grooten dop zetten, de twee harde hoeken aan den tafel¬ 
kant meesnijden, en dan den steen op eenen dop, volgens de grootte van 
den steen plaatsen, zóó dat de rondist vrij sta. Wanneer men dan de harde 
hoeken van den kolletkant meegesneden heeft, kan de steen op dezen 
zelfden dop op de machine verder afgewerkt worden. 

Voor den mooi gevormden dodecaëder tweepunt is het alzoo niet iioodig, 
dezen eerst op den meesnijder te zetten. De octaëder en lange twee]nmt 
snijdt men gemakkelijker met den meesnijdop. 

Van den octaëder tweepunt kan men ook wel eerst de harde hoeken 
aan den tafelkant op den meesnijdop snijden, en dan den steen op eenen 
gew'onen dop zetten, om de harde hoeken van den kolletkant te snijden. 
Dit is ook eene goede methode, wijl dan de steen rechtstreeks op de ma¬ 
chine kan gesneden worden, zonder hem nog een keer te moeten verstellen. 
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I.ange tweepunten moet men altijd op den meesnijder inkorten, en 
liever eenen mooien ruwe tweepunt, rechtstreeks op het machien snijden, 
dan eenen langen, welke niet voldoende ingekort is. 

Een lange tweepunt kort men het best in, door er flinke breede eind- 
paviljoenen aan te snijden. Hierdoor verkrijgt de steen, aanstonds een 
schooner en duidelijker model. 



















HOOFDSTUK V. 


De Was. 


§ I. — De Vorm van den Was. 

^^■at is een was ? Hierop hiidt weder het antwoord hetzelfde als op de 
\Taag : wat is een tweepunt ? Een was is een scheeve vierpunt. 

Wij hebben gezien dat een tweepunt, als vierpunt beschouwd scheef 
gestrekt ligt over de hoeken, zoodat van de 12 \-lakken \-an den dode- 
caëder, er 2 merkelijk grooter zijn, en van de S vlakken van den octaëder, 
er 4 buitenmate groot zijn ; waardoor de hoek, tusschen twee groote vlak¬ 
ken, de grootste is. 

De was ligt niet over de hoeken, maar over de zijden scheef gestrekt. 
Als men dus een vierpunt op eene zijde kon leggen, en deze dan ineeii- 
drukken, dan had men er eenen was van gemaakt. 

Aan den dodecaëderwas liggen aldus 6 groote en 6 kleine vlakken. 
Aan den octaëder w^as liggen 2 gi'oote en 6 kleine vlakken. 

De 6 groote ^-lakken van den dodecaëderwas vormen de tafel en kollet- 
kant ; de 6 kleine ^■lakken vormen om zoo te zeggen, een breede rondist 
om den steen. 

De 6 punten van den steen komen aan den tafel- en kolletkant, zoodat 
aan elk, 3 harde lioeken liggen. In de rondist liggen dus geene punten, 

De 2 groote vlakken van den octaëderw'as, zijn de tafel en kollet ; de 
6 kleine \-lakken vormen de geheele dikte van den steen, zoodat de tafel¬ 
en kolletkaiit nit deze vlakken moeten gehaald worden. Aan dezen steen 
zijn de 6 punten natuurlijk eveneens harde hoeken. 

_ Een gekloofde was is eenvoudig een halve steen met 3 harde hoeken 
aan den kolletkant, en een gekloofd \dak voor tafel. 

Verder kan de dodecaëderwas nog voorkomen onder het werk 
dat geheel gekloofd is, gelijk de onregelmatige middenkappen, en onder 
liet brokkantig w'crk. 

































De vorm komt alsdan overeen met dezen van den ruwen octaëder 
met dit verschil dat er scherpe kanten aan liggen. 

Waara an komt nu den naam « v^as a ? 

moeten ^’oorop stellen dat er geene vaste gege^'ens zijn, omtrent 
de benaming der verschillende steenen, zelfs Lenticus, zwijgt erover in 
zijne \'erliandeliiigen. W^e moeten de verklaring dus zoeken op den steen 
zelf. W'anneer we nu nagaan dat de diamant uit driehoekige groeilagen 
gevormd is, en dat de bezeeleii en pa%'iIj oenen \’aii den vierpunt, de groei¬ 
lagen van den steen zijn, dan kunnen we hier de verklaring \'oor den naam 
vinden. Wanneer men dus een bezeel of patiljoen op den vierpunt snijdt 
of slijpt, dan snijdt of slijpt men eene partij groeilagen weg, zoo ook, 
wanneer de slijper eene tafel op den was slijpt, gebeurt juist hetzelfde. 
Neemt men nu den was tusschen de vingers en beziet men den steen op 
zijne grootste oppervlakte, dn, op den tafeh of koHetkaiit, dan heeft men 
dc was van den steen vóór zich. Zulks verklaart waarom dergelijke steen 
dan ook «was genaamd wordt. 

Sommige vaklieden, geven ook wel eens den naam van «heel » of 
«heehv as 

Wij moeten nog even wijzen, op een groot voordeel dat de schoon ge- 
\^ormde dodecaëderwas heeft, boven den tweepunt. Dit aan te toonen is 
nuttig daar snijders eene neiging hebben, doorgaans deze vlassen als 
tweepunten te bewerken. 

Het verschil tusschen de tweepunt en den was, en hetwelk in 't voordeel 
van den laatsten uitvalt, bestaat uit het volgende : de schoon gevormde 
dodecaëder tweepunt is gewoónlijk aan tafel- en kolletkant even dik ; 
ofwel zal dus de tafel bij het slijpen moeten gezakt worden, of, wanneer 
dit niet iioodig wezen zou, dan zou de kolletkant te vlak zijn, en zou deze 
dus bij het snijden opgedikt moeten worden. De kolletkant van eenen 
tweepunt kan niet opgedikt worden, zonder te gelijk de rondist te 
verplaatsen en alzoo den omvaiig \ an den steen kleiner te maken. Dit is 
nu niet het geval bij den dodecaëderwas. De dodecaëderwas van vol¬ 
doende dikte, kan in de juiste \'crhüuding gesneden worden, zonder den 
om vang van den steen te verkleinen. Dit komt doordat de 6 vlakken 
welke rechtstandig om den steen liggen, als het Avare een dikke rondist 
vormen. Men behoeft dus slechts het grootste deel van de breedte dezer 
vlakken bij den kolletkant te voegen, om den steen de noodige verhouding 
te geven. 

Hij deze bewerking behoudt de steen, nagenoeg denzelfden omvang. 

Wij hebben dit eenigzins uitvoerig aangetoond, omdat bij de dode- 
caëders wel twijfelachtige ge\'allen voorkomen. Het gebeurt meermaals 
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dat de snijder zich al vraagt : <( Wat zal ik van dezen steen maken, een 
tweepunt of een was ? » Hierop luidt het antwoord : als ge twijfelt 
maak er dan altijd een was van. 

§ IL — Het snijden van den Was* 

Het snijden van den was, volgens het Iiandsnijden, zullen we hier op 
eeiie beknopte wijze verklaren. Deze steen is zoo bij uitstek geschikt om 
op de machine gesneden te worden, dat het ongerijmd zou zijn, he:n 
met de hand te snijden, 't Is dus meer eene aanvulling ter verkrijging 
van een volledig overzicht. 

Het snijden met de hand. 

Aan den mooi gevormden dodecaëderwas snijdt men eerst de 3 harde 
hoeken aan den kolletkaiit en dan deze aan den tafelkant. De harde hoe¬ 
ken van den kolletkant snijdt men grooter dan die van den tafelkant, 
want de kolletkant moet dikker worden dan de tafelkant. Aan zulk 
een mooi gevormd steentje, snijdt men de hoeken recht op de punt. 

Heeft men nu eenen steen, welke langwerpig is, dan beschouwt men den 
meest intrekkenden harde lioek als een van de twee zijden van den steen, 
en de twee uitstekende hoeken als de twee einden. Den intrekkenden 
harden hoek snijdt men dan recht op de punt. De uitstekende harde 
hoeken snijdt men eerst recht op de punten, maar daarna snijdt men 
er twee eindriiitjes aan om den steen een beter model te geven. In de 
rondist van den was, liggen geene eigenlijke punten: er liggen 6 vlakken, 
dus ook 6 ribben in den rondist. Is de steen nu scherp af, dan zijn de 
ribben, puntjes geworden, en deze moeten gerondist worden, 

Den octaëderwas snijdt men op dezelfde wijze ; aldus maakt men de 
groote driehoekige tafel en kollet ongeveer vierkant. 

Het snijden op de machine. 

Het allereerste werk dat de snijder bij den dodecaëderwas te doen 
heeft, is te zien, wacir de slijper de tafel en kollet op moet slijpen. Bij de 
meeste dodecaëdeiv^^iissen zal dit zijn, het middelpunt van de 3 vlakken, 
waar dns de 3 ribben te zamen komen. 3 Iaar het komt ook voor dat de 
tafel en kollet op de ribben geslepen moeten worden ; daar de steen op 
deze wijze even goed w^as blijft, maar dikwijls gestrekt er is eh’ihttïdü't' 
hangende. 

Als de steen op deze wijze gesneden wordt, moet de rondist wm-terpai" 
met de ribben liggen ; hier dient bijzonder op gelet. 















De mooi gevormde dodecaëderwas is bij uitstek geschikt om ruw op de 
machine gesneden te wordeiii wanneer dus de snijder overtollig scherp 
heeft, b,v. lange steenen, dan snij de hij den dodecaëderwas ruw op de 



Fig. 146 


machine. De steen wordt eerst met den kolletkant naar boven gezet. De 
dop mag niet te groot zijn en de rondistvlakken moeten vrij komen want 
men moet kunnen zien of de steen recht staat. Hier hangt ook van af of 
de rondist recht om den steen zal komen, wat een bijzonder punt is, bij 
het snijden van den was. Men toetst nu den steen op de harde hoeken en 
als deze rondgetoetst is, draait men in schuine richting de harde hoeken 
af. Zijn nu de harde hoeken zoover afgedraaid dat ze niet meer opsteken, 
dan gaat men den steen op de rondist toetsen. Dit toetsen van de 
rondist is noodzakelijk ; w^ant nu moet men zien wat er van de rondist 
naïf kan blijven. 



Fig, 147 


Men moet nu den steen zóó zien te stellen, dat men de rondist slechts 
op de tegenovergestelde deelen raakt, zoodoende kunnen de intrekkeiide 
deelen naïf blijven. Xii rondist men den steen eerst, en als deze rond is, 
draait men den kolletkant verder af en voegt aldus het grootste deel van 
de breede rondist bij den kolletkant, 

Xu blijft nog de tafelkant af te werken. l\Ien begint op dezelfde wijze 
als aan den kolletkant, en toetst dus de harde hoeken, rvaarna men deze 
een weinig afdraait. De harde hoeken moeten niet uit de rondist gedraaid 
worden ; want dan zou de tafelkant dikker worden dan noodig is. 

De tafelkant van den was behoeft niet dikker te zijn dan deze van den 
behoorlijk gesneden zaagsteen. 

Men houde echter in het oog, dat op den was, een tafel moet gasiepen 
worden ; wat natuurlijk met den zaagsteen niet het geval is. l^Ien berekent 
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dus, dat wanneer de tafel op den steen geslepen is, deze dan ongeveei: de 
dikte hebbe van den tafelkant, bij den zaagsteen. 

De 3 naïve vlakken (zachte hoeken) van den tafelkant mogen nimmer 
grauw gesneden worden. De tafelkant van den gesneden dodecaëderwas, 
moet dus bestaan uit 3 naïve en 3 grauwe \iakjes. Zijn de harde hoeken 
afgedraaid, dan toetst men den steen nauwkeurig op de rondist, vóór 
dat men deze.verder afwerkt, want nu wordt alle aandacht vereischt om 
een mooie rondist om den steen te maken en tegelijkertijd deze zooveel 
mogelijk naïf te houden. 

De rondist van den mooi gevormden dodecaëderwas moet bestaan uit 
een rechtstandig bandje hetwelk beurtelings een grauw en naïf plekje 
vertoont. 

Hoeveel naïve plekjes kunnen er nu in den rondist \'an eenen gesneden 
dodecaëder was liggen ? 

Dit is niet bepaald vooruit aan te geven. Er liggen 6 vlakken in de 
rondist van den dodecaëderwas ; het zou dus mogelijk kunnen zijn, deze 
alle zes naïf te behouden ; dis is echter wel uitzondering ; maar 5 of 4 
naïve plekjes is volstrekt niet zeldzaam. Alles hangt hier af \'an het nauw¬ 
keurig toetsen en natuurlijk van de ligging \'an den steen. Een zeer oplet¬ 
tend werkende snijder zal dus meer naïf in de rondist laten dan een min¬ 
der oplettend w'erkende. 

De platte was moet natuurlijk opgedikt en dus zwaarder gerondist 
worden dan de was van \’oldoende dikte. Men late zich echter niet door 
den schijn bedriegen en overdrijve op dit punt niet, want een « was » of 
«heel » valt doorgaans in de bewerking mee en is dikwijls minder plat 
dan het zich oogerischijnlijk \'oordoet. 

De octaëder was. (fig. 148) 

Deze steen snijdt men wegens de zeer scherp uitstekende hoeken, ten 
minste aan den kolletkant eerst mee. 
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We veronderstellen dus dat de harde hoeken van den kolletkant er 
flink afgesneden zijn. De steen staat op eenen platten dop met het kollet 
naar boven. Men toetst nu den steen dicht bij den dop, om zoo te zeggen 
op de rondist, (er ligt feitelijk nog geen rondist om den steen ; maar de 
snijder weet reeds waar deze moet gemaakt worden, en beschouwt dit 
daarom al bij voorbaat als rondist) en men snijdt nu eerst den steen onge¬ 
veer rond. De harde hoeken zijn wel meegesneden, maar dit is niet 
voldoende. 

De kolletkant moet behoorlijk afgedraaid worden oni een goed model 
aan den steen te geven en het groote kollet kleiner te draaien. Hierbij 
moet bijzonder gelet worden om den kolletkant gelijk in de rondist te 
maken. Wanneer dus blijkt dat aan de eene zijde het grauw dieper in de 
rondist komt te liggen, dan aan de andere zijde, dan krijgt die zijde te 
veel en moet dus weggeslagen worden. 

De steen wordt \'er\’olgens met den tafelkant naar boven versteld op 
eenen hollen dop, De tafel moet waterpas staan. Men toetst den steen 
rond en snijdt daarna bij wijze van rondisten, rechtstandig de harde 
hoeken eraf. Is dit gedaan dan draait men in schuine richting de harde 
hoeken verder af, om aldus een gelijken tafelkant aan den steen te vormen. 
Bij deze bewerking lette men x^erder bijzonder hierop dat de harde hoeken 
zóó afgedraaid worden, dat deze gelijk in de rondist komen te liggen. 
Nn houdt men het scherp recht op de rondist, en rondist men den steen 
lichtelijk, en ziet daarna nauxvkeurig den steen na. 

De tafelkant moet nu overal even breed zijn ; dus de grauw gesneden 
harde hoeken en de naïf gelaten vlakken moeten gelijk in de rondist 
liggen en de rondist moet gelijk om den steen loopen. 

De rondist mag nergens doorhangen ; nochtans denke men eraan, dat 
aan de intrekkende deelen de rondist nauwelijks mag aangeraakt zijn, 
en er dus geen gesneden band om den steen, mag liggen. 

Het meesnijden van den was. 

Het meesnijden moet men zóó regelen dat men op de machine gemak- 
kelijk kan doorwerken. Heeft men dus veel mooi gevormde steenen, die 
zeer geschikt zijn om ruw op het machien gesneden te worden, dan snijdt 
men de meer bewerkzame steeneii xvat zwaarder mee ; en omgekeerd als 
men minder goede steenen heeft om ruw op te snijden, dan zorgt men zoo 
spoedig mogelijk eenen steen voor de machine te hebben. Op de eerste 
plaats snijdt men dus, er is reeds vroeger opgewezen, den octaëderwas 
mee. Het is aan te bevelen, dezen steen op eenen platten dop te zetten, 
dan heeft men een beter zicht op den steen en men snijdt met één verstel 
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de 3 harde hoeken. Heeft men veel scherp noodig dan kan men eerst de 
harde hoeken aan den tafelkant meesnijden. Deze mogen niet zwaar 
gesneden worden, men snijdt dus alleen de punten er af ; dan zet men den 
steen met het kollet naar omhoog en snijdt de harde hoeken er flink af. 
Men moet altoos goed opletten, welke harde hoeken meer ingesneden 
moeten worden, en welke minder noodig hebben. De hoek welke het meest 
uitsteekt moet het zwaarst gesneden worden, en deze snijdt men het eerst. 
De hoek, welke het minst uitsteekt snijdt iiien het laatst. Dit is eene 
goede regeling om vergissingen te voorkomen. Het is reeds meermaals 
aangetoond, maar het komt nogthans hier weder te pas, dat lange steenen 
op den meesnijder moeten ingekort worden, want op den meesnijder 
snijdt men rechtstreeks op de einden, terwijl op de machine de zijden 
van den steen spoedig meedraaien. Het geeft daarenboven den snijder 
meer werk dan noodig is, indien een lange steen op de machine moet 
worden ingekort. Nu komt het bij wassen dikwijls voor, en hier moet de 
snijder van te voren goed opletten, dat aan den kolletkant en aan den 
tafelkant, één harde hoek ver uitsteekt, en dat daardoor de steen hangend 
en lang is. Deze uitstekende hoeken of punten, liggen dan altijd aan de 
tegenovergestelde zijde van den steen. Zijn deze 2 harde hoeken op maat 
er afgesneden, van is de steen niet hangend en lang meer. Dit is dus bij 
deze steenen het eerste werk, en dit kan zeer goed op den meesnijdop 
geschieden. 

Men verstelt dan de harde hoeken dusdanig dat deze in de richting 
gelijkloopend met de was-rondist gesneden worden, f Zijn nu deze hoeken 
eraf gesneden dan bewerkt men den steen verder op dezelfde wijze als de 
anderen, dit is dus : den octaëderwas op eenen platten dop, en den dode- 
caëderwas op den gewonen hollen dop. 
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HOOFDSTUK VI. 


De Naadsteen 


§ L — De vorm van den Naadsteen. 

\\"at is een naadsteen ? Alvorens deze vraag te beantwoorden dienen 
wij ter verduidelijking eerst te \Tagen : a wat is in eenen diamant « naad » ? 
Wij zullen trachten dit met eene vergelijking duidelijk te maken. Wanneer 
eene naaister 2 stukken goed aan elkander heeft genaaid, dan noemt men 
de plaats waar zij aaneen zijn genaaid, den naad. Mits men dit nu niet al 
te letterlijk opneemt, kan men dit ook toepassen op den naad van den 
diamant. 

Er is nog eene betere vergelijking te maken : wanneer men twee blokjes 
hout aaneen lijmt, op zulke wijze dat de houtwassen van beide blokjes 
elkaar kruisen, dan hebben wij dezelfde verhouding als bij den naadsteen. 
Als dus op een of ander deel van den steen, eene wasscheiding bestaat 
tegenstrijdig aan de kristallisatie van den steen, dan moet daar ook 
noodzakelijk een naad aanwezig zijn. 

Zulks komt bij sommige soorten steenen, veeKaüdig voor. Toch duidt 
men dergelijke steenen niet als naadsteenen aan; want door den naarn 
a naadsteen » wordt een bepaalde vorm aangeduid, en het is deze vorm, 
welken wij hier te behandelen hebben. 

De regelmatig gevormde naadsteen, %velke dus volgens een vast alge¬ 
meen verschijnsel voorkomt, is een steen, w'elke gevormd is uit twee 
aaneengegroeide deelen. Deze trvee deelen hebben elk voor zich den 
vorm en den was van eene zijde des vierpunts. Hieruit volgt dat een 
dergelijke steen, veel overeenkomst vertoont met den was, In werkelijk¬ 
heid is dan ook, van boven en van onder gezien de naadsteen, gelijk aan 
den w-as. 

Het is echter de onderlinge verhouding der tw^ee deelen, welke het 
verschil oplevert. 

Aan eenen naadsteen liggen, evenals aan eenen w^as, 6 harde hoeken, 
maar deze harde hoeken liggen evenredig drie onder drie, wat bij den 
was, omdat deze oorspronkelijk vierpunt is, niet het geval is. 
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Wanneer men nu eeiiea vierpunt in twee klooft, zoodat men twee 
gekloofde wassen verkrijgt, en men plakt deze twee stukken weder aan¬ 
een, maar zóó dat de harde hoeken nu onder elkaar komen te liggen, dan 
lieeft men juist den \'orni van den naadsteen v^erkregen. 

Zulks is niet alleen het geval voor wat de ui terlijke vorm betreft, maar 
zelfs voor wat aangaat den naad zei ven ; want op de plaats waar de twee 
stukken aaneen gevoegd zijn is nu eene wasscheiding ontstaan, ^vat 
juist hetzelfde is als de naad bij den naadsteen. 

Hoe nu dit ontwikkelingsproces van den naadsteen zicli in de natuur 
heeft toegedaan, daarmede zullen wij ons hoofd niet breken ; maar de 
verhouding is zooals hierboven geschetst is. 

De naadsteen kan voorkomen, bestaande uit deden van den dode- 
caëder vierpunt, en als deden van den octaëder vierpunt* 

Deze laatste vorm komt echter minder voor dan de eerste* 

Men treft ook nog vierpunten aan, velke werkelijke naadsteenen zijn, 
daar ook deze een naad door den geheelen steen hebben, en die, niettegen¬ 
staande de twee helften van den steen door eenen naad gescheiden zijn, 
toch den vierpimtsvorm hebben behouden. Bij dergdijke steenen ligt de 
naad altijd schuin, door den steen, dat is dus, als t^vee gekloofde wassen, 
welke weder aan elkander gevoegd zijn, op dezelfde \vijze als zij waren 
vóór het klieven. 

Men treft echter nooit eenen vierpunt aan, met eeneii naad door den 
vier pu ntsr on di s t, 

Het snijden van den Naadsteen, 

Het snijden van den naadsteen komt geheel overeen mot liet snijden 
van den was. Er zijn echter eenige punten, welke de \olie aandacht ver¬ 
dienen en welke daarom nader toegelicht moeten worden* 

De naad is een zeer hinderlijk ding bij het slijpen en het is daarom 
dat de snijder er bijzonder moet opletten, zoo het eenigszins mogelijk is, 
dezen naad in de rondist te plaatsen, alzoo heeft de slijper er het minste 
last mede. 

Nu kan het voorkomen, en dit is een zeer gunstig geval, dat de eene 
helft van den steen dikker is dan de andere helft. In dit geval is de kwestie 
gemakkelijk op te lossen* Men neemt dan eenvoudig de dikste helft voor 
kolletkant en de dunste voor tafelkant, aldus komt de naad juist in de 
rondist* 

Een tweede geval kan zich \^oordoen, namelijk, dat de twee helften 
^"an den steen even dik zijn ; maar dat A’olgens den om vang VEin den 
steen, toch elk der twee helften dik genoeg is voor koiletkant. Ook in dit 
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ge\‘al moet men den naad, j uist in de rondist werken. Men late het aldus 
bij dergelijken steen aan den slijper o\'er, er de goede verhouding aan te 
geven. De slijper laat eenvoudig de tafel« zakken » en de steen is in verhoii'' 

ding. 



Fit. 1-*^ 


Deze twee zaken dient de snijder dus goed in het oog te houden. 

Er is nu nog"een derde geval, en dat is, dat de steen te plat is. Alsdan 
is het natuurlijk niet mogelijk, den naad in de rondist te brengen, omdat 
de kollet kant moet opgedikt worden, waardoor de naad in den kollet kant 
valt. 



Fit 1-0 

Het spreekt vanzelf dat aan den naadsteen van voldoende dikte, 
e\'enals bij de andere vormen eenig nalf in de rondist moet blijven 
en dat dus ook hier bijzonder op de intrekkende deelen der rondist 
dient gelet te worden. 

§ 11 , — Aanmerkingen, 

L Om te sluiten dient echter nog eene aanmerking gemaakt welke toe¬ 
passelijk is op alle soorten van steenen, namelijk over het ïf kantelen jï. 

Door kantelen verstaat men bij het snijden het omhoog zetten van de 
eene of andere zijde van den steen, zoodat de tafel schuin komt te liggen. 

Het kantelen gebeurt, wanneer hierdoor de steen eenen grootcren 
om vang kan behouden, ofwel nog om des te gemakkelijker gaten of 
onzuiverheden te kunnen wegwerken. 

Er dient echter door den snijder wel in acht genomen te worden, dat 
men niet al te lichtvaardig de steen en kantelen mag, en men in de eerste 




















































plaats moet overtuigd wezen, dat door het kantelen, de steen niet al te 
plat worde aan den kolletkant. 


4 * 

II. Bij de beschrijving over het snijdender verschillende vormen van 
diamanten, hebben wij natuurlijk de regelmatige vormen, als leiddraad 
genomen. 

Het spreekt van zelf dat benevens deze regelmatig gevormde diamant 
ten, er ook steenen voorkomen, welke geheel of gedeeltelijk van den 
hoofdvorm afwijken. Deze soort treft men bijzonder aan de zoo ge¬ 
naamde « Brokkantige goederen ». 

Bij de bewerking zal men zulke steenen natuurlijk op hun grootst 
nemen, en hiertoe eerst de ver uitstekende punten wegbotten. 

Als deze weggebot zijn, krijgt de steen een geheel ander aanzicht en zal 
de snijder dan gemakkelijker den te volgen weg vinden. 

Aldus kan men steenen tegenkomen, welke zoo misvormd zijn, dat 
ze b.v. langs de eene zijde vierpunt en langs de andere was of tweepunt 
zijn voor den snijder. Men dient dus de hoofdvormen niet noodzakelijk 
in acht te nemen, daar de hoofdzaak is, wanneer geen rekening van 
onzuivers dient gehouden, de steenen zoo groot mogelijk te behouden. 

Het rondisten van geslepen steenen. 

Alhoewel het rondisten van geslepen steenen, hetzelfde is, als bij ruwe 
diamanten, dient nochtans de aandacht v^an den snijder gevestigd op de 
volgende punten. 

Wanneer de slijper zijne steenen in kruis of in achtkant heeft geslepen, 
worden zij nauwkeurig nagezien of de modellen beantwoorden aan de 
eischen welke hiertoe gesteld zijn en ook of de noodige dikte aanwezig is. 

Bij het rondisten zal de snijder te werk gaan als bij de ruwe steenen, 
nochtans zal hij bijzonder aandacht nemen, het scherp reclit op de 
rondist te plaatsen, zooniet zal er grauw komen te liggen, hetzij langs 
onder hetzij langs boven ; de slijper zou hierdoor genoodzaakt wezen dit 
grauw opnieuu' weg te werken. 

Men lette er dus op, een rechtstamid rondist je om den steen te leggen. 

Ten einde aldus te kunnen werken, zal de snijder, het steunblokje, 
waarop zijn scherpstek rust, verplaatsen, zóó dat het recht vóór den te 
rondisten steen te staan komt. 

Het spreekt \'an zelf dat men bij het rondisten met de gi'ootste voor¬ 
zichtigheid moet te werk gaan, ten einde het klatteeren te voorkomen 














hetgeen natuurlijk gewiekts- en tijdverlies bij het slijpen medebrengt. 

Bijzonder groot is dit gevaar bij steenen waarvan de rondist reeds scherp 
ligt en bijgevolg bij geslepen steenen, xvelke voor de eene of andere 
reden dienen herslepen te worden. 

Uit voorzorg, bij dergelijke scherpe steenen, hebben de ondervinding¬ 
rijke snijders de doelmatige gewoonte, het rondist je met een weinig nat 
tc bevochtigen ; alzoo zal het scherp niet zoo dwaas in den steen bijten 
en zal de wrijving zachtjes aan geschieden naargelang het vocht opdroogt. 

Ook zal men tevens, zorg dragen, bijzonder voor scherpe steenen, een 
scherp te gebruiken dat reeds een weinig afgebot is, en zeker in geen geval, 
geene scherpe punten te gebruiken. 
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HOOFDSTUK VII. 


Snijden van Roosjes en Fancy-steenen 


De Roosjes. 

Bij het snijden der roosjes heeft men dezelfde regels als bij ]ïét^bril^l 
lantsnijden in acht te nemen, voor wat de werkwijze betreftv r . ’ 

De rozensnijder zal bijzonder in het oog houden het dikste ^e(lee:HV/ 
der roos als middenpunt te behouden, en bij gevolg de lamr^e óf iartge’ 
platte kanten eerst weg te snijden. 

Er dient ook bijzonder opgelet dat bij het afdraaien der roosjes, men 
niet in het groote vlak, dat het kollet der roos zal worden, te klatteeren 
of uit te brokkelen, zoo niet zal de slijper verplicht wezen, het kollet te 
zakken en aldus nutteloos gewichtsverlies te veroorzaken. 


Fancy-steenen. 

Zooals de naam ons duidelijk zegt (fancy of fantaisie) zijn deze steenen 
voor wat het snijden betreft, onmogelijk aan vaste bepalingen te onder¬ 
werpen. 

Wanneer een fabrikant besluit uit eenen ruwen diamant, eenen fancy- 
steen te laten slijpen, zal hij ten opzichte \’an gewichtsverlies de grootste 
opofferingen willen getroosten. 

Het is alleen de gewenschte vorm en verhouding welke eenen hoofdrol 
spelen. 

De fancy-steenen welke geen ronden vorm hebben, zullen zelden op de 
snijmachine kunnen gesneden worden. 

De fancy-steenen worden daarom zooveel mogelijk op den oj)snijder 
(dit is op den scherpstek) in model gebracht. Wanneer zij aldus min of 
meer den gewenschten vorm hebben verkregen, worden zij \'erder op den 
snij bak bij gesneden en gerondist. 

Een zeer ervaren en ondervindingrijk snijder zal wel eens ertoe konden, 
een fancy-steen geheel af te werken tegen eenen op de machine draai- 
enden diamant. Zulks is echter wel eene uitzondering, gezien het ge\'aar 























dat er bestaat, bij dergelijk snijden van punten, zooals bij de markiezen, 
pendeloquen, brioletten, enz., welke punten gemakkelijk kunnen af¬ 
breken. 

Ook dient opgemerkt dat de fancy-steenen, terwijl zij door den slijper 
bewerkt worden, herhaaldelijk worden bijgehaald of bijgerondist, en dit 
doorgaans volgens de aanduidingen van den snijder zelf, ten einde de 
juist gewenschte ligging der vlakken of der punten te kunnen bekomen. 
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Het verstellersgereedschap. 


Ah’orens tot de handeling van het verstellen over te gaan is het noodig, 
het gereedschap, welk iedereii versteller ten dienste moet staan om zijne 
werkzaamheden naar behoorcn te kunnen verrichten, te leeren kennen, 
i^) De gasbekken of gaspitten^ welke dienen om de doppen te 
\-erwarmen, waarin de diamant versteld wordt, en \velke zich rechts van 
den versteller bevinden (fig. 151), 


Fig- 151 


2®) De bluschpot, waarin de verstelde doppen afgekoekl worden, 
en welke bestaat uit eeneii zinken of gegalvaniseerden ijzeren bak,, gevuld 
met water, en ^velke zich links van den versteller bevindt. 
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4^) 2 Tangen, zijnde 2 ijzeren bledden met 2 rond uitgeholde bekken, 

metende 30 a 35 cm. lengte en 2 cm. breedte (fig. 153), 

Een dezer twee tangen, lepeltang genaamd is bestemd om de verhitte 
doppen uit de gazbekken op den verstelblok te plaatsen. 

De andere tang dient om den dop na de bewerking in den bliischpot at 
te koelen, welke dc bluschtang wordt genoemd. 

De opmaaktang, bestaat uit dezelfde samenstelling en afmeting 
als de vorige tangen, met dit verschil dat in plaats van uit gebogen 
bekken, zij bestaat uit schuin af gepunte ; de opmaakt ang dient tot het 
opmiaken der doppen. 

6*^) De versteltang, dienende tot het verstellen der steenen; zij 
bestaat uit 2 bledden, en meet 15 cm. lengte, en is i cm. breed. Deze 
tang is evenals de opmaak tang schuin af gepunt. 

70) De doppengieter, dient voor het opgieten der doppen, en bestaat 
uit cenen geheel koperen vorm, van onder breed als de op te gieten doppen 
en schuins naar boven afloopend ter hoogte van 3 cm., deze vorm is van 
onder en boven open. Aan dezen \ orm is een steel, waaraan een houten 
handvatsel kan bevestigd worden (fig. 154a). 

8^) Een gietlepel voor het smelten der soldeer en eene gietplaat. 
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zijnde eene ijzeren plaat cener dikte van 5 mm., 0,12 m. breed, en 0,20 m. 
lengte (fig. 154b). 



Een paar steenen of houten bakjes voor het opleggen der steentjes, 
genaamd steentjesblaadjes. 

Eene loupe voor het nazien der steentjes. 


196 
























































DE VERSTELLER AAN HET WERK 



Krufsdüp met verstelde tafel 
Kruisdop met versteld kollet 
Brïllaodeerdop met versteld beaseel 
BrlUandeerdop met versteld paviljoen 


Kruisdop met verstelden hoek van boven 
Kruisdop met ver telden hoek van onder 
Steen in kruis geslepen 
Achtkantje - 9 Brillant 




















HOOFDSTUK II. 


Het Verstellen. 


De versteller is dienstig in de diamantbewerking oni den slijper in zijne 
werkzaamheden behulpzaam te zijn. 

.Alvorens de slijper den diamant in den bepaalden vorm kan gaan 
slijpen, moeten de steenen, na door den snijder gesneden te zijn, eerst 
^ ersteld worden, d,w.z. dat de steenen zoo geplaatst moeten worden, dat 
de slijper de vereischte facetten op den steen kan aanbrengen. Daartoe 
dient eene massa soldeer, gegoten en opgemaakt in den vorm eener eikel, 
welke men dop noemt* 

De dop bestaat uit een geelkoperen kelk, waarvan de rand naar binnen 
is omgebogen, om zoodoende den daarin te bewerken soldeer vast te 
houden. 

Deze geelkoperen kelk noemt men eveneens dop* Ter onderscheiding 
van de met soldeer opgegoten of opgeknepen doppen, zegt men ook «leege 
doppen», waartegenover de gevulde doppen met soldeer, « volle doppen » 
genoemd worden* 

In den geelkoperen dop boort men een gat van 2 a 3 mm*, waarin een 
zacht roodkoperen steeltje, bevestigd wordt (gegloeid roode koperen 
draad), om licht en lenig gebogen te kunnen worden* 

De soldeer, welke men gebruikt om er den diamant in te bevestigen, 
moet in evenredigheid der te verstellen steenen min of meer in gehalte 
van lood en tin ^•e^schillcn. 

Om groote steenen te verstellen, bevat het soldeer meer lood, en na¬ 
volg ens de steentjes kleiner zijn, vermindert het gehalte van lood in het 
soldeer. 

Om het rood koperen steeltje, gemakkelijk zonder stooten of drijven 
in den geel koperen dop te bevestigen, boort men met eenen bijzonderen 
tap, daartoe gebruikt, eenen draad in het gat, zoodat de roodkoperen 
steel geleidelijk erin kan worden gedraaid. Daar deze stelen door het vele 
buigen af breken, moeten ze steeds vernieuwd worden, en dienen de 
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korte stukken welke in den geel koperen dop blij\'en, cn welke te kort 
zijn ge\vordün, om deze naar beliooren te kunnen hanteeren, uitgedraakl 
worden. Daar het gat in den dop door het forceeren, en het in en uit 
draaien, wijder wordt, of althans de draad in het gat verloopt, zoo moet 
dit w'eder opgetapt kunnen worden. Daar de massa soldeer, dikwijls het 




Flg. 156 


Doorslag 


Fig, 157 


indraaien van den tap bemoeilijkt, omdat deze te dicbt op de opening 
zit, moet men ze verwijderen om den dop voldoende te kunnen tappen. 
Daartoe gebruikt men eenen drevel of doorslag (fig* 157) om het soldeer 
binnen in den dop vóór het gat terug te drijven. Alvorens men de doppen 
met soldeer opknijpt, giet men deze eerst, met behulp van den doppen- 
gieter, zoo hoog mogelijk op. Deze doppengieter, bestaat, zooals wij reeds 
zegden, uit eenen geelkoperen vorm welke eenigzins de hoogte heeft van 
de te gebruiken doppen. Van boven in den vorm bevindt zich een gat, 
dat het vloeiende soldeer toelaat zich in den dop en tusschen den vorm 
te begeven; daarna wordt de opgegoten dop snel in den bluschpot 
af gekoeld. 

Om het soldeer vlug te Icimnen smelten, en gemakkelijk te hanteeren, 
gebruikt men eenen gietlepel van zeer lichten vorm. 



Soldeerpt aatjes. Flg. 15B 


Vanneer men de doppen vervolgens opmaakt, kneipt men ze met daar¬ 
voor afzonderlijk gegoten plaatjes soldeer, in den vereiscliteii vorm. 
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Deze plaatjes soldeer, hebben de grootte van ongeveer 3 cm. De gewone 
verhouding van lood en tin, ^vaaruit het soldeer is samengesteld bedraagt 
3 kilo lood op I kilo tiin 

Opmaken der doppen. 

Voor het vormen der doppen, hetwelk men doppen opmaken » noemt, 
heeft men eene regelmatige werkwijze. Deze vindt volgender wijze plaats. 
Nadat de opgegoten dop verwarmd is in de daartoe gebruikte gaspitten 
of gasbekken, zoodat het opgegoten soldeer kneedbaar is, legt men er een 
of meer plaatjes soldeer op, welke men stevig op den verwarmden dop 
drukt. Tegelijkertijd wordt de weeke massa met de opmaak tang tegen het 
nog harde plaatje opgeknepen, zoodat dit spoedig eveneens met het 
opgegoten soldeer ééne massa is. Vlug wordt dan deze massa, welke zich 
nog steeds in de vlam belandt, met de opmaaktang in het vierkant 
geknepen. Vervolgens neemt men den dop met behulp der lepeltang vlug 
uit de vlam en plaatst hem op den verstelblok, waar men de massa 
verder in het vierkant in de gcwenschte hoogte knijpt. Daarna knijpt 
men in het achtkant, en ten slotte strijkt men de massa af met de 
opmaaktang, waarvan men de punt naar het hart gericht houdt. 

Het bliisschen of afkoelen der doppen moet snel na de bewerking ge¬ 
schieden, daar anders het fijne soldeer, door het langzaam af koelen grof 
wordt. 

Bij het af strijken met de opmaaktang, heeft men veel last van het 
zoogenaamde aanhangen van het soldeer, d.w.z. dat het soldeer aan de 
tang plakt, waardoor de opgeknepen dop zijn goeden vorm verliest en het 
werken belemmerd wordt. 

Om zulks te verhinderen, bevestigt men op de verstelbank, een stukje 
leder, hetwelk met olie of vet doortrokken is ; het is voldoende de 'tang 
hier stevig langs te halen om van het hinderlijke aankleven bevrijd te 
zijn. 


FJg. 159 



199 











^Fen lette bij het opmaken der doppen vcoral hierop, dat men onder het 
opkneipen van het soldeer, met de opmaaktang, geen trekkende, maar 
eene licht drukkende beweging uitvoere, zoodat niet de bovenmassa, van 
die welke in den dopkelk (fig. 159) zit, losgetrokken worde, of wel eene 
breuk ontsta, welke de oorzaak is, \’an het loslaten der bovenmassa 
tijdens de latere bewerking, hetgeen men losse koppen noemt. 

Hierin is ook veel de oorzaak gelegen, van het bewegen der totale sol- 
deermassa in den geelkoperen dop, welke het den slijper onmogelijk 
maakt, zuivere facetten op den steen aan te brengen, daar de dop steeds 
zwikt. 

Men onderscheidt kruis- en brillandeerdoppen, ofwel lage en hooge 
doppen (fig. 160). 



Fig. 160 a 


Fi^. 160 b 


Kruisdoj)pen zijn breed opgeknepen, zoodat men eene stevige breede 
soldeermassa verkrijgt, en waarin men de steenen verstelt om ze in het 
kruis te slijpen. 

l^rillandeerdoppen zijn puntige en hooge doppen, waarin men de in het 
kruis of achtkant geslepen steentjes brillandeert; zulks om den hoofd¬ 
vorm van den brillant in de vereischte verhouding te vervaardigen. 

De dikte des briljants is ongeveer 2/3 der breedte, waar\'an 1/3 voor 
tafelkant en 2/3 voor kolletkant (fig. 161). 











































Als de steen, in 't kruis is moet de tafelbreedte iets meer zijn dan de 
helft der totale breedte ; evenwel wijzigen zich de verhoudingen naar 



Flg. 161 

het soort fabrikaat, en naar de eischen van den werkgever; toch zal de 
dikte in de hierbovengenoemde verhouding niet toenemen, veeleer zal de 
bo\"enkant veel vlakker geslepen worden, daar anders de steen knol rond 
wordt en men steeds zooveel mogelijk een gestrekten steen verkrijgen wil. 
Het kruisverstellen bestaat in het aanbrengen van tafel, kollet, vier 
hoeken van boven en vier hoeken van onder, zoodat tafel en kollet juist 
in het midden komen, en de hoeken even groot en onder elkaar liggen. 

Om dit te verkrijgen, en om bij het verstellen dezer facetten, aanwij¬ 
zingen te kunnen doen, ten gerieve van den slijper, en tevens om de maat 
te kunnen bepalen, gebruikt men vastgestelde teekens, welke op zich 
zei ven, en volgens de plaats waar zij ten opzichte van den steen aan den 
dop zijn aangebracht, van beteekenis verschillen. 

Het juist waarnemen der steenen, eene juiste aanwijzing en beoordee- 
ling, en op de goede plaats laten aanbrengen der te slijpen facetten, 
noemt men «observeeren 
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HOOFDSTUK III. 


Het teekenen der doppen. 


\"oor het observeeren gebruikt men de volgende teekens : 

Een vierkant rondom de tafel, kollet of hoek aangebracht 
_ beteekent : groot maken, vlak op zakken. 


O Een cirkel rondom eene tafel, kollet of hoek geteekend, 
wil zeggen ; zoo klein mogelijk maken. 

Met rechte strepen, duidt men de grootte aan der aan te brengen 
hoeken, waarvan de tafel en kollet de hoofdmaat zijn ; hunne betee- 
kenis wijzigt zich ten opzichte van den steen, naarmate zij vóór de 
tafel of kollet zijn aangebracht of achter de rondist zijn geteekend. 

Vóór de tafel of het kollet staande, beteekenen zij in de tafel werken. 
Achter de rondist aangebraclit beteekenen zij : den hoek minder in tafel 
of kollet slijpen. 

De beteekenis is geleidelijk straffer, naarmate er meer strepen ge¬ 
teekend zijn. 


Zoo beteekent i streep vóór de tafel of kollet: den hoek iets 
grooter aan de tafel of kollet slijpen als naar gewoonte. 

I Streep achter de rondist: den hoek iets kleiner maken aan de 
tafel of kollet dan naar gewoonte. 

2 Strepen vóór de tafel of kollet: den hoek zoo groot slijpen, 
dat de tafel of kollet op de helft komt van de vereischte 
grootte. Achter de rondist beteekent het : bijna de hoek niet 
in de tafel of kollet slijpen. 

3 Strepen beteekenen: vóór het kollet geplaatst, den hoek 
zoo groot slijpen dat het kollet weggeslepen is ; achter de 
rondist : den hoek volstrekt niet méér in de tafel of het 
kollet slijpen als het noodig is. 

















Door 4 en meer strepen te plaatsen wordt de beteekenis 
steeds geleidelijk straffer. 

Een kruisje aangebracht beteekent, dat het «flauw» vanaf de 
met het kruisje geteekende plaats geslepen moet worden (flauw 
facet] e, zoetertje)* 

Eene dwarsstreep beteekent dat \'an af het geteekende, straf 
geslepen moet worden (straf facet). 

Ook duidt men met eene rechte streep den vlakken zachteii 
hoek van eenen tweepunt, aan alsook de grootste vlakke hoek 
van eenen vierpunt, als de tafel of kollet versteld is. 

^let een groot kruis onderscheidt men ook de klassen van 
steenen, welke m.en door elkander bewerkt, b,v. tweepunten 
en ^\'assen, ter onderscheiding van \’ierpunten, of als men meer 
tveepunten of wassen bewerkt, onderscheidt men de vier¬ 
punten van de overige door een kruis. 
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liet nazien of «observeeren » der steenen. 


Het allereerst zal men de rondist onderscheiden van den steen, welke 
men verstellen gaat, zoodat men de tafel en het kollet duidelijk kan 
waarnemen ; hierna kan men vaststellen of het een vierpunt, tweepunt, 
was of naadsteen is. Alsdan beziet men den kolletkant van den steen, 
of deze wel zuiver is. Bij mogelijk geval dat men onzuiver ziet en het 
door de bewerking van kollet cn hoeken niet weggeslepen kan worden, 
doordat het onzuiver te diep of te dicht op de rondist ligt, onderzoekt 
men dan of het mogelijk zou wezen de tafel voor kolletkant te nemen. 
Dif is het geval als de tafelkant zoo dik is dat nog eene voldoende 
kolletdikte overblijft. 

Als men twijfelt of de steen wel zuiver is,laat men eerst twee plekken 
tegenover elkaar slijpen, en doorziet dan den steen of hij zuiver is. Zulks 
men den steen « vensteren ». 

De plekjes welke men daartoe verstelt, noemt men « grond verstellen »; 
die plekjes slijpt men best aan tafel en kollet. 

Als men dus voldoende weet, wat voor steen men heeft, en dat hij 
zuiver is, dan verstelt men de tafel, waarvan men intusschen vastge¬ 
steld heeft, of ze gewoon, veel of weinig zakken moet. 

In het eerste geval verstelt men haar gewoon zonder teekens. In het 
tweede geval zal men een \aerkant, en in het derde geval een cirkel 
rondom den steen moeten teekenen. 

















HOOFDSTUK V. 


Het Kruisverstellen. 


Het verstellen der steenen geschiedt op de volgende wijze : 

Nadat men den dop verwarmd heeft, totdat het soldeer kneedbaar is, 
en op den v erstelblok heeft geplaatst, iaat men de linkerhand op den 
verstelblok achter den venvarmden dop rusten ; tusschen den duim en 
den wijsvinger bevindt zich de te verstellen steen met de tafel naar boven 
gekeerd. ^len kneedt met de versteltang even het bovenste soldeer van den 
dop, hetwelk men daarna met het achtereinde van de versteltang vlak 
opplet, tot het soldeer weder gelijk is ; men neemt den steen met de ver¬ 
steltang op de rondist vast en plaatst hem in den dop niet de tafel recht 
naar boven (zie hg, 162) waarna men een weinig soldeer om den steen 
strijkt, totdat deze tot aan den rondist gelijk afgestreken zij, waarna men 
den dop in den bluschpot af koelt. 



Dit afkoelen of blusschen moet steeds zóó geschieden dat de dop met 
den steen naar boven gekeerd in het water gedompeld wordt, daar anders 
de steen naar onder gekeerd, eene te plotselinge afkoeling zou ondergaan, 
waardoor er eene glets of scheur in zou kunnen komen, bijzonder 
bij broze kwaliteiten. 

Nadat de tafel geslepen is verwarmd men weder den dop, totdat hij 
kneedbaar is, en plaatst hem op den verstelblok. De linkerhand, steeds 
daarop rustende achter den dop, vat den steen met de versteltang om 
de rondist en neemt hem weer tusschen duim en wijsvinger, om te zien 
of de tafel evenwijdig aan de rondist, dus recht ligt, en of ze op goede 
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dikte geslepen is, dus niet te dik ligt eii in verhouding tot de breedte en den 
onderkant \ an den steen. 

De verhouding ^"all den briljant is voor den bo^'cnkant (tafelkant) 
1/3 en \T>or den onderkant 2/3 der dikte. 

Is dit niet het gcA’al dan \’e-rstclt men de tafel opnieuw en teekent aan 
den dop, waar de tafel vandaan geslepen moet vorden om recht te 
komen. 

Dit teekent men dus met een kruisje of dwarsstreep, navolgens het te 
geven facet licht of straf moet zijn. 

Is de tafel nog te dik, dan teekent men er een vierkant rond, dat be- 
teekent vlak op, grootcr maken ol m.a.w. zakken. 

Het verstellen van het kollet gebeurt op dezelfde wijze als bij de tafel, 
alleen met dit verschil dat men den kollet kant niet geheel af strijkt, enkel 
maar dat gedeelte dat moet geslepen worden, B.\, : Als het kollet zakken 
moet, en de dop moet worden geteekend met een vierkant rondom den 
steen, zal men den kolletkaiit meer afstrijken, als wanneer er een cirkel 
omheen moest worden geteekend, en men een klein kollet behoeft. Dus 
wordt het kollet niet verder afgestreken dan het noodig is (hg. 163). 



Ffg, 163 


Nadat het kollet geslepen is, ziet men goed of het kollet eveneens reclit 
tegenover de rondist ligt, en de juiste verhouding is verkregen ten op- 
ziclite van den steen ; is zulks niet het geval dan verstelt men het opnieuv^ 
met de aanwijzing aan den dop geteekend hoe geslepen moet worden, 
om het kollet recht te laten komen, ofwel als de onderkant nog te dik 
ligt, moet men dit laten zakken, en teekent men aldus een \ ierkaiit om 
het kollet. 

Niet altijd wordt na de tafel, bet kollet versteld ; bij voorlieeld een 
steen, wiens onderkant in verhouding ligt met den tafelkant en de rondist- 
breedte, zal men eerst in het kruis slijpen, en nadien het kollet, ofwel 
tikken ofwel eenvoudig afzoeten. 

Dan gaat men over tot het verstellen van den eersten hoek van boven, 
dit is de \’lakste, meest inliggende hoek aan den tafelkaiit, en welke dus 
het minst iii de tafel moet geslepen worden. 
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Telkens men verstelt, kneedt men, na den steen iiit den dop genomen 
te hebben, de plaats waar deze versteld is geweest, hetgeen men ^’ervol¬ 
gens met het achtereinde der versteltang v^^ider gelijk slaat, om aan 
het saldeer, de noodige'steviglieid te geven. 

Bij het verstellen der hoeken slaat men eene schuine plek aan den dop, 
en plaatst den steen, welke men weder op de rondist gevat heeft erin, 
zoodat de te slijpen hoek recht boven komt. Daarna klopt men er een 
weinig soldeer tegen met de tang, strijkt den hoek bloot tot aan de 
rondist, waarna men ook de tafel bloot maakt, zoodat dc slijper ten 
opzichte der tafel, een vrij gezicht heeft op den te slijpen hoek en op de 
rondist (fig. 164). ■ 

Ligt de hoek reeds op maat in de tafel, zoodat hij vooral niets in de 
tafel mag geslepen worden, dan geeft men dit aan door 3 strepen achter 
de rondist te plaatsen, 

amieer deze hoek door den slijper is aangebracht, ziet men goed toe, 
of de hoek juist recht ligt ten opzichte van den hoek, en tegenover deit 
hoek van onder, (dat is aan den kolletkant) welke zich natuurlijk recht 
onder den hoek van bot^en bevindt ; en tevens neemt men in acht of de 
hoek juist aan de rondist ligt. 

Is dit alles in orde, zoodat de hoek geen facet meer hebben moet, dan 
gaat men over tot den tweeden hoek, welke zich recht tegenover den 
eersten bevindt, en welke de steile hoek is, dus ook het minst in de tafel 

ligt. 

Dezen tweeden hoek verstelt men, evenals den vorig en, en de tafel 
strijkt men bloot tot aan den eersten hoek (hg, 165). 




Fig, 164 




Men gaat niet over tot het verstellen van den derden hoek, voordat 
de tweede, juist recht tegenover den eersten ligt, evengroot eii gelijk in 
de rondist is geslepen. 

[iidien echter de tweede hoek iets groot er is geloopen dan de eerste, 
zal men zelf verplicht zijn, om de tafel in het midden te krijgen, den 
eersten hoek wederom te verstellen, om dezen op dezelfde maat te laten 
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slijpen, als den tweede. Men zal dus den eersten hoek verstellen, en een 
kruisje vóór de tafel zetten, hetgeen zeggen wil «een facet a an boven 
geven, tot onderscheiding van een facet aan de rondist, hetgeen men een 
facet van onder noemt. Men teekent dus den dop met een kruisje of 
dwarsstreep, na volgens het facet, licht op straf moet zijn. 

De hoek is de vlakste van de twee overgeblevene hoeken van bo^^eii; 
deze zal op dezelfde wijze als de andere moeten versteld worden, en te^^ens 
even groot als de vorigen moeten worden geslepen (lig, i66). Bij het ob- 
serveeren, ligt dus de hoek min of meer dieper in de tafel als de laatste. 
Ligt de hoek op maat, dan plaatst men achter de rondist 3 strepen. Ligt 
hij iets dieper dan de laatste hoek, plaatst men één streep, en is hij gelijk, 
zoodat er tiisschen en hoek bijna geen verschil is, dan verstelt 
men hem zonder den dop te teekenen. 



Flg, 166 


Bij het nazien van den geslepen 3^^^^ hoek, en het observeeren van den 
laatsten, ziet men veel dat de 3^^® bijna, doch niet geheel op maat ligt. 
Het is echter zoo weinig dat men geen facet wil verstellen, om reden dat 
hij dan weder licht te veel in de tafel zou krijgen. 

Men verstelt alsdan toch den laatsten hoek ; maar teekent een streep 
achter do rondist, d.w,z, de tafel iets minder ingeven dan de maat is, 
zoodat de tafel flauw lang blijft, en men nu de tafel met den 3^^^^ hoek 
vierkant laat maken, wat voor den slijper beter is, daar deze dan eene 
vaste maat voor oogen heeft. 

Als de tafel iii het kruis gewerkt is, ziet men of zij op maat is, anders 
verstelt men de tafel, en laat deze op maat slijpen. 

Hierna ^^erstelt men de hoeken van onder; de hoek van onder is 
weder de vlakste ; men verstelt dezen op dc gewone wijze, zoodat de 
hoek en de rondist bloot zijn, en hij recht onder den hoek van boven 
komt te liggen (zie fig. 167). Vervolgens verstelt men den den 

en laatsten hoek op dezelfde wijze als de hoeken van boven, en 
observeert ze op de volgende wijze. 

Den \'lakken hoek bepaalt men, met dóór de tafel naar het kollet te 
zien ; mieii kan duidelijk de afscheiding van den hoek aan het kollet 
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Ligt echter de vlakke hoek juist in het midden van de tafel aan het 
kollet, dan zal men 3 strepen achter den hoek plaatsen. Als deze hoek 
zoo is aangebracht, dus goed in de rondist en recht onder den hoek van 
boven, dan verstelt men den hoek zoodat het kollet als eene rechte 
streep aan de hoeken van boven en in het midden der tafel wordt waar¬ 
genomen. Daarna observeert men den 3^®^ en den laatsten, zoodat men 
het kollet, door de tafel ziende, als een open spcldenpunt, in het midden 
der tafel ziet liggen, en de ribben en zijden van de hoeken van onder in 
het verlengde vallen, van die van boven. Wanneer, door het in het midden 
brengen van het kollet, of door eene andere oorzaak, dit is weggeslepen, 
dus een scherpe punt vormt, laat men daarop nog een kollet slijpen, 
hetwelk men «kollet tikken » noemt. 
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Men zorge altijd, nooit eenen volgenden hoek te verstellen, alvorens 
de voorgaande geheel in orde zij, de hoeken recht onder en tegenover 
elkander, op maat en goed in de rondist. 

Als de steen in het kruis is, moeten de tafel en het kollet juist in liet 
midden zijn. De rondist moet onder alle hoeken, gelijke dikte hebben, en 
de dikte van een grauw bandje, v'elk enkel met het blo o te heldere oog 
waarneembaar is (fig. i68). 

Het kollet moet als men tloor de tafel ziet, juist in het midden liggen 
als een open spcldenpunt. Bij groot werk is het kollet ongeveer gelijk aan 
de helft van eenen speldenkop. 
















HOOFDSTUK VI, 


Brillandeerverstellen. 


Xadat de steenen tan het kruis» gewerkt zijn, gaat men over tot het 
opmaken der kruisdoppen, tot de brillandeer’ of hooge doppen, waarin 
men de ribben verstelt van de in bet kruis geslepen steenen, op die rib¬ 
ben worden bezeelen en paviljoenen geslepen. 

De bezeelcn bewerkt met sterren, bezeel- en hoekhalfjes, noemt men 
«verstellen van boven De paviljoenen, met paviljoen- en hoekhalfjes 
noemt men « verstellen van onder ». 

Bij ieder verstel moet de lib van bezeel of paviljoen recht in het midden 
versteld worden ; de rondist moet wat hoogcr dan tafel of kollet, de beide 
hoeken bezijden de ribben, geheel, en de tafel slechts ten halve blootge- 
streken zijn, De rondist zal duidelijk afgestreken zijn, ten einde bij het 
brillandeeren een schoone en gelijkloopende roiidist te behouden {%. 169), 
Nadat het eerste verstel van boven, door den slijper gemaakt is, ver¬ 
stelt men het dat er rechts naast gelegen is, en zoo vervolgens het 
3^1^ en het laatste. De steen wordt dus niet uit den dop genomen maar 
enkel wordt het verstel met de versteltang naar links gedraaid, zoodat 



Fig, 169 FïÉ^ 17 ^ 


het verstel, dat er rechts naast lag, ]iu als het eerste vóór komt te staan, 
en ev^enzoo af gestreken wordt : met dit verschil, dat van het overige 
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verstel, alleen bet sterretje en het hoekhalfje van het half verstel rechts, 
bloot komen te staan, zoodat het 2^^^ verstel aan het eei'ste sluitend kan 
gemaakt worden (hg. 170). 

EvenzüO haiidele men bij het derde verstel Bij het laatste zorge men dat 
het hoekhalfje en het sterretje van het eerste verstel, dat zich dus rechts van 
het te verstellen 4'^^ bezeel bevindt, ook blootgestreken worden, zoodat 
dit laatste verstel, eveneens sluitend tusschen het 3'^^ en het i®*-® kan 
gemaakt worden. Wanneer de steen van boven is afgebrjllandeerd, draait 
men den steen zonder uit den dop te nemen, om, zoodat de onderkant, 
nu boven staat; ten einde het verstel te verstellen op dezelfde wijze 
als dit van boven. Men zorge echter het kollet iets lager dan de rondist 
te plaatsen, zoodat het paviljoen niet recht, maar eenigszins schuin 
afloopt, en alleen de hoeken en de rondist afgestreken behoeven te zijn. 
Voor de 3 andere verstellen gaat men op dezelfde wijze te werk (fig. 171). 
Evenals bij de verstellen van boven moet slechts van liet vorige ver¬ 
stel één hoekdialfje bloo tg estreken zijn voor het sluitend en gelijkmaken 
van het te slijpen verstek 



FJé. 171 


Voor het afstrijken der doppen gebruikt men gewoonlijk in hoofdzaak, 
den wijsvinger, duim en middelvinger van de rechter hand, terwijl men 
met de linker, den verstelblok vasthoudt. 

Bi] het verstellen, is eene regelmatige werkwijze, eene zekere behendig- 
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heid en een helder oog noodig om de steenen goed en vlug in den dop te 
bevestigen. Daarom is het raadzaam steeds één en dezelfde handeling 
te verrichten voor hetzelfde werk, zoodat men daar vast en behendig in 
wordt. 

Aanmerking. 

Onder het verstellen, zorge men steeds de doppen op dezelfde hoogte 
te behouden, en de steenen op dezelfde plaats te verstellen, midden op 
den dop ; zulks noemt men « dop houden ». Tevens zorge men de doppen 
goed effen te strijken, daar dit het werk veraangenaamt en tevens ten 
goede komt. 





















HOOFDSTUK VII. 


Het observecren van Vierpunten, 
Tweepunten, Wassen, en Naadsteen en. 


Bij het verstellen van vierpunten, tweepunten en wassen, (naadsteenen 
en wassen, zijn voor den versteller hetzelfde) zijn deze steen en reeds door 
den snijder in verhouding gesneden, zoodat het niet moeilijk is, rondist, 
tafel en kollet te onderscheiden. 

Vierpunt, 

Bij eenen ge kloofden vierpunt onderscheidt men de rondist, eene grauw 
gesneden tafel, kollet en hoeken, en naïf gelaten zijden. 

Bij eenen gegroeiden vierpunt ziet men de rondist, gesneden tafel en 
kollet, en als het een k rondheel » is, naïve bolle ruiten welke de 
hoeken vormen en ribben welke de zijden zijn. Is het een « kristal >r, 
clan onderscheidt men naïve vlakke ruiten welke de zijden zijn, en 
afgeronde ribben welke de hoeken vormen. 

Om de hoeken van eenen vierpunt te bepalen, weze men indachtig, 
dat de draad van eenen vierpuntshoek, recht \un cle tafel naar de 
rondist loopt, en van de rondist naar het kollet, zoodat de vergaring zich 
in de tafel en liet kollet be\'indt. Bij de naïve hoeken is dit zeer goed te 
zien. 

Tweepunt, 

Bij eenen tweepunt onderscheidt men de rondist, naïve tafel en kollet, 
grauw gesneden en naïf gelaten hoeken. 

De grauw gesneden hoeken zijn de harde, de naïf gelatene, de zachte, 
terwijl men den draad op tafel en kollet, recht van den eenen 
harden hoek naar den anderen ziet loopen, wat een goed richtsnoer is voor 
het verstellen der hoeken. De draad der zachte hoekeir loopt schuin van af 
de tafel naar een punt in de rondist, die men de zachte punt noemt, 
en dien men duidelijk in den zachten hoek kan onderscheiden. Dit ook 
is een richtsnoer bij het verstellen der eerste hoeken, wanneer de tafel 
en kollet geslepen en de steen tamelijk grauw gesneden is, zoodat soms 
vim den vlakken zachten hoek niets meer dan een paar naïve plekjes 












overgebleven zijn. Het moeilijke is, om aanstonds, den zacnten hoek juist 
te verstellen, zonder de zachte punten als richtsnoer te nemen. Daa^rom 
om alle vergissing te vermijden w'orden de tweepuntstafels niet van den 
beginne af gezoet maar wel later, wanneer de steen in het kruis geslepen is. 

Was en Naadsteen- 

Bij den was onderscheidt men de rondist, 3 grauw gesneden hoeken, 
en 3 naïve ruiten, naïve tafel en kollet,waar\'an de grauw gesneden hoeken 
boven de naïve ruiten liggen. 

Voor den eersten hoek verstelt men den hoek boven den \4aksten zachten 
hoek van onder, daarna den 2^^^, den en den laat sten. Als eerste 
hoek van onder, neemt men den vlaksten zachtenhoek ; en de volgende, 
zooals de hoeken % an boven. 

De naadsteen wordt bewerkt als de was ; doch liier liggen de grauw 
gesneden hoeken onder elkaar, wat bij den was niet het geval is. 

Het eerste verstel bij den vierpunt is gelegen tusschen den en den 
hoek, of tusschen den en den laatsten, zoodat 't verstel tusschen 
den isten en den zich links bevindt, hetwelk meestal naïf aan de 
rondist ligt ofwel een geheel open zijdje is, en een « open verstel )> genoemd 
wordt. 

Het eerste verstel van den tweepunt is gelegen tusschen en 
hoek, en is meestal naïf aan de rondist, of een open verstel, zoodat het 
verstel tusschen en hoek zich links bevindt. 

Het eerste verstel van was en naadsteen komt met dat van den 
tweepunt overeen. 

Aanmerkingen, 

Aldus moet het verstellen verstaan ^vorden, nochtans wordt het obser- 
veereii, zooals hierboven aangeduid, weinig door den versteller zelf 
gedaan. 

Doorgaans is het de slijper zelf die observeert, en telkens hij het steentje 
heeft bezichtigd, na het aanslijpen van gewichtige vlakken, zooals voor 
het kruiswerk bijzonder, geeft hij het steentje over aan den versteller, 
die het door den slijper aangeduid vlakje op zijne plaats in den dop 
\’erstelt. 

Moet hij den dop teekenen, dan wordt hij door den slijper gewaar¬ 
schuwd. 

De slijper duidt de vlakjes aan met ze aan de rondist, onder het 
vlakje, te koperen. 

Dit geschiedt door het wrij\^en met een rood of geel koperen 
steeltje tegen de rondist. 
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Mekanieke Doppen. 

In deze doppen wordt de diamant op een geheel andere wijze versteld 
dan in soldeerdopperi. 

Het inzakken der steenen is hierin onmogelijk. 

De mekanieke dop heeft de grootte van eene gewone pruim en is 
ongeveer bolvormig. 

Hij is voorzien van twee gaten geboord, die dienen om er aan den 
bovenkant een potje en een haakje in te passen. 

Het steentje rust ten halve in het potje, en het haakje wordt boven het 
steentje vast liggende, met eenen sleutel, in het gat, vastgeschroefd. 

Onder den dop bevindt zich evenals bij de soldeerdoppen, een plooibaar 
koperen steeltje. 

Er zijn twee soorten mekanieke doppen : 



Fig. 173 


1°) voor tafels en kolletten (platte doppen geheeten). (fig. 172a). 

2°) voor kruis, achtkant en briljandeerwerk (hooge doppen genaamd), 
(fig. 172b). 

Eene andere soort \ an mekanieke doppen is die waarvan de haakjes 
beweegbaar zijn. Deze dop brengt dit voordeel bij, dat zoowel voor kleine 
als groote steenen dezelfde haakjes dienstig kunnen zijn. Daar deze dop 
voorzien is van twee draadgaten kan hij tevens voor tafels, kolletten 
en hoeken gebruikt worden, (fig. 173). Hij wordt genoemd ” ideaaldop,,. 
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HOOFDSTUK I. 


Een woordje over de geschiedenis 
der Slijpkunst. 


Het slijpen is de algemeene benaming van eene reeks bewerkingen, 
welke den diamantsteen, van zijne eerste gedaante of ruwen vorm, bren¬ 
gen tot een nieuw uiterlijk, waardoor hij plaats neemt onder de meest 
gezochte weeldeartikelen. 

In meer beperkten zin verstaat men door slijpen, het nauwkeurig aan¬ 
brengen van gladde vlakken of facetten, welke in gewenscht getal, onder 
bepaalde vormen, en in eene vooraf berekende ligging of helling aanwezig, 
het invallende licht zoo op nemen, weerkaatsen en verspreiden dat de 
geheele steen, als in een lichtbron herschapen, de prachtigste klenrscha- 
keeringen vertoont. 

De slijper wordt zoo in den waren zin van het woord, de kunstenaar, 
de « homo additus naturae » de mensch, die zijne ziel aan de natuur leent. 
Door het getal der facetten, welke hij aanbrengt, vermenigvuldigt hij 
der diamanten glans, door de orde en harmonie harer schikkingen, ver¬ 
fraait hij den vorm, door de fijnheid der polijsting vermenigvuldigt 
hij het effekt der schakeeringen. 

In de oudheid reeds ^vist men aan den diamant zekere vormen te geven. 
Zoo is het bekend dat men in Indië, de eerste vindplaats van diamant, 
reeds zijne natuurlijke vlakken wist te polijsten, zonder dat men het 
tijdstip kan bepalen, waarop het eigenlijke aanbrengen der kunstmatige 
facetten, een aanvang nam. In den tijd van Tavernier {1665) is er reeds 
sprake van; maar men nam alleen zijne toevlucht tot het polijsten om 
eenig gebrek bij minderwaardige stcenen te doen verdMijnen of ten 
minste te verminderen, 

De Hindoes gaven steeds de voorkeur aan de oorspronkelijke octa¬ 
ëders of achtvlakkers, en beschouxvden als ontsierd, diegene welke eene 
gedeeltelijke polijsting hadden ondergaan. Zelden gebeurde het in den 
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beginne, dat zij tot het slijpen van den gelieelen steen besloten, en dan 
beperkte zich deze bewerking aan vier randvlakken, met eene zware tafel 
van boven, en een bijna even zwaar kollet van onder : dezen vorm 
noemt men, «indiseben slijpvorm (fig. 174). 
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Fig. 174 

Niet alleen in Indië, maar ook in het Oosten, in Perzië, Arabic, 
enz., was deze vorm gewild, terwijl men daar ook een zekere voorkeur 
had voor platte steenen, welke alleen op de randen a biseanx » geslepen 
werden, zooals de oude spiegels van Venetië. 

Vormen met talrijke facetten kwamen later ook in zwang. Om echter 
de grondstof te besparen, volgden de slijpers zooveel mogelijk den oor- 
spronkelijken vorm van den steen, waardoor verklaard wordt Iioe, onder 
de Indische steenen, er zooveel dikke en plompe aangetroffen worden. 
Een vergelijking tusschen den Koh-i-noor, zooals bij door de Indiërs 
geslepen werd, en dienzelfden steen, een tweede maal geslepen op Euro- 
peesche manier, zal het verschil der twee slijpmethoden, het best doen 
uitschijnen, {fig. 175). 

In het Oosten, werd het diamant bijzonder gebruikt ter versiering der 
kleedsels en meubelen; ja zelfs paarden en olifanten werden ermede ge¬ 
tooid, terwijl in de tempels de beelden der afgoden fonkelden van het 
vuur dezer zeldzame edelgesteenten. Nooit heeft men er echter uit ge¬ 
munt in die kunstige bewerking welke in onze westelijke streken, zulke 
talrijke beoefenaars telt, en die daar ook niet van den beginne af ge¬ 
kend was. Langen tijd dienden ook hier uitsluitend de diamanten tot 
versiering der plechtigheidsgewaden, kronen, waardekoffers en relikwie¬ 
schrijnen, terwijl pas later, onder Karei VII voor de eerste maal, de 
mode ingebracht werd, door Agnes Sorel, ze als persoonlijke sieraden 
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^^oor het schoone geslacht te bezigen. Van af, dit oogenblik, neemt het 
gebruik van dit kostbare jiiweeb in hooge mate toe. Onder Frans I was 
deze mode, zoo zeer toegenomen, dat na hem Karei IX en Hendrik IV, 
alle middelen aanwenden, om ze tegen te gaan, maar daardoor juist 
het tegenovergestelde bereikten. 

Met deze nieuwe aanwending van diamant, als vrouwensieraad, staat 
in verband de nieuwe vlucht welke de tot dan toe primitieve kunst van 
diamant slijpen eensklaps nam. Een onzer landgenoot en, bodewijk van 


Oud slijiisel 




Nieuw slijpsel 



Flg. 175 De Küh-l-oüor 


Berken, Bruggenaar van geboorte, heeft zich op dat gebied bijzonder 
verdienstelijk gemaakt. Indien wij zijnen oom Robrecht van Berken 
moesten gelooven, dan zou zijn neef bodewijk, in 1476, voor de eerste 
maal ontdekt hebben, dat diamant, slechts met zijn eigen poeder kon 
geslepen worden. Deze bewering kunnen wij echter niet on voorwaardelijk 
aannemen, daar hetgeen wij hierboven schreven ons getuigt dat reeds in 
vroegere tijden, het slijpen in gebruik was. 
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Immers Plinius schrijft, in een bijzonder paragraaf aan het diamant 
gewijd, deze merkwaardige woorden : «adamas ab adamante perforari 
potest » — diamant kan door cenen anderen diamant doorboord wor¬ 
den. — Hierin, zijn echter alle deskundigen het eens, dat Lodewijk van 
Berken, door de schranderheid van zijnen steeds zoekenden géést, erin 
gelukte, het slijpen op eene zeer methodische en nauwkeurige wijze te 
doen gebeuren, en bijzonder de schikking, helling en omlijningder facet¬ 
ten zoo te verwezenlijken, dat het kleurenspel en de lichtbreking tot hun 
hoogste effekt komen. Aan hem zou ook de uitvinding der eerste schij¬ 
ven te danken zijn. 








HOOFDSTUK II. 


Het gereedschap. 


Alvorens een aan\'ang te nemen met de wijze, waarop de slijper moet 
te werk gaan, is het noodig kennis te maken met de gereedschappen, die 
hem ten dienste staan. 

De Molen* 

Dit is de werktafel van den slijper, zooals de schaafbank voor den 
timmerman. 

In deze werktafel is de schijf vast gesnoerd tussclien twee pokhouten, 
het eene stekende door eenen dwarsbalk, geplaatst boven het mol en blad ; 
het andere door eenen dergelijken balk, gehecht onder het molenblad. 
De as der schijf gaat door het molenblad heen, zoodat het schijfblad er 
ongeveer eene vingerdikte boven uitkomt. 



SUJp*r aan het werk. (De Mnien), FIg, 176 
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a) De pinmn moeten op zulke Avijze in het moleiiblad geschroefd zijn 
dat wanneer men er eene tang tusschen zal plaatsen, deze met haren bek 
recht afloopt naar de spil der schijf, zooniet staan de steeiien niet in de 
was, waarin men ze geplaatst had. 

b) Het molenUad zal schoon glad en effen geschaafd wezen, daar de tang 
enkel met hare pooten op het moleiiblad staat, terwijl de top, welke den 
steen inhoudt, geschroefd zijnde in den bek der tang, op de schijf rust. 

Moet de slijper nu, zooals bij het afzoeten der steenen, deze heen en 
weer over de schijf wrijven, dan zal, in geval het molenblad, niet effen is, 
af te zoeten vlak, valsche facetten krijgen, en bolvormig worden, wat aan 
den glans van den steen schaadt. 

De molen zelf, moet stevig in den grond staan, sterk ineen zitten om 
het da^^eren te voorkojnen. In de meeste fabrieken, worden de schijven 
in beweging gebracht door eene as, welke zich op onge\"eer 2 a 3 meters 
van den molen bexnndt, en door middel van eeiicn langen riem, de drijf¬ 
kracht aan de schijf overbrengt. 

In andere fabrieken, bevindt zich de as aan den voet van den molen 
zelf. Ken riem, korter dan in het vorige geval, geeft v^an daar uit de bewe- 
ging aan de spil (c). Het aaiibrengen van twee tusschengeplaatste wieltjes, 
welke volgens beliefte verplaatsbaar zijn, laat toe dat zelfs ingekorte 
riemen nog bruikbaar blijven. 

Het voordeel van dit laatste systeem, ligt hierin dat riemlengte uitge¬ 
spaard wordt, dat minder plaats wordt ingenomen en dat niet zooveel 
stof in de werkplaats opgejaagd wordt. 

Toch, heeft het eerste systeem de voorkeur voor wat aangaat de vast- 
lieid van den molen en het gemis aan trillingen, 

d) Pökhöuk Dit is eene zeer harde houtsoort, welke tevens de eigenschap 
lieeft, de olie welke men aan de punten der schijf wrijft, goed te bewaren 
om het heetloopen te beletten. 

Men zorge steeds kleine gaatjes iii de pokhouten te hebben, waardoor 
minder wrijving ontstaat, en de schijf alzoo zuiverder draaien zal. 

De pokliouten moeten eenigzins schuin afv^aarts aan den bovenkant 
der schijfspil, en sdiuin opwaarts aan den onderkant der schijfspü 
loopen, ten einde de schijf te beletten, gemakkelijk uit de pokhouten 
te springen. 

222 











Rasp of VijK 

Dit werktuig gebruikt men om de pokhouten te raspen, wanneer hierin 
een te diep gat is gekoinen, veroorzaakt door het snel draaien der schijf. 

Wanneer men het gat uit het pokhout heeft geraspt, maakt men er, 
bij middel van een puntig mesje, opnieuw een ondiep gaatje in, om er de 
spilpunten der schijf in te laten rusten. 

De Tang, 

Deze dient om den dop vast te houden, welke bij middel van een 
koperen steeltje erin wordt gehecht. 

Het voorste deel is van ijzer en dient tevens als handvat. 

Terzijde aan dezen voorkant bevindt zich eene schroef om den dop 
vast tusschen de tang te zetten. Vooraan van weerszijden in de spleet 
is eene halfronde opening, waartusschen het koperen steeltje van den 
dop past. 

Het achterste deel der tang is van hout, en langs onder in twee poolen 
uitgesneden, waarmede de tang op het molenblad rust. 



TanÊ. Ê’iê, 177 


In dit gedeelte is achteraan eene ijzeren pin geslagen, dienende om 
tegen den achtersten molcnpin te plaatsen. Tegen den voorsten pin 
staat de bek der tang. 

Daar de schijf van links naar rechts draait, zet men de tangen dusdanig 
tusschen de molenpinnen in, dat ze gedwongen zijn onbeweeglijk te blijven 
staan. 

Men werkt doorgaans met vier tot zes tangen te gelijk op eene schijf, 
dit volgens de grootte der steenen en de vlugheid van den slijper. 

Dit wil echter niet zeggen dat een slijper altijd meer afwerkt wanneer 
hij met vele tangen werkt. Er zijn slijpers, die door hunne bekwaamheid 
het zoo verre brengen, dat zij \lug werken met weinige tangen. Wat 
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baat het overigens, zes tangen op de schijf te hebben staan, zoo geen 
enkel dezer eenen goed loopenden steen bevat* Doen loopen, goed en vlug 
doen loopen, dit is de kunst. 

De brillandeerder gebruikt doorgaans niet meer dan 2 of 3 tangen. 
Wanneer de steen goed loopt of af slijpt is écne tang soms voldoende, 
wanneer kleine steentjes bewerkt worden* 

De Sleutel, 

Deze dient om de doppen vast in de tang te schroeven ; ook valt de 
sleutel gemakkelijk in de hand, daar hij niet te zwaar is, om lichtjes op het 
bovenste pokhout te kloppen, wanneer de schijf soms los komt te staan* 

De Dop, 

Er zijn twee soorten van doppen, soldeerdoppen, en mekanieke 
doppen* 

Het voordeel van den sol deer dop, is dat de slijper zelf niet verstellen 
zal en bij ge\^olg daaraan geenen tijd ^^erliezen moet* Ook is er bij het 
gebruik dezer doppen, minder gevaar tot af breken van splinters (kla- 
teeren), daar de steen vast in het soldeer gesloten zit* (hg* 178) 



17S 

De voordeelen vü.i\ den mekanieken dop bestaan liierin, dat de steefiep. 
beter bloot staan aan het oog des slijpers, en alzoo toelaten, namytenri^d^ 
de lioekeii te kunnen meten. In den mekanieken doji, zal ook de steeil oh- 
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gelijk omslaan en zeker niet inzakken, wat bij den soldeerdop wel eens 
voorkomt, bij hevige verhitting veroorzaakt door de snelle wrijving der 
schijf. Daar de slijper zelf met mekanieke doppen verstelt, spaart men 
verstellersloon. 

Bij de soldeerdoppen gebeurt het weleens dat het ingewerkte soldeer 
loskomt, en alzoo valsche facetjes op de steenen veroorzaakt; in zulk 
geval, zal men met eene puntige spil of nagel in het soldeer, tegen den 
koperen kelk, een putje slaan, om alzoo den kop onbeweeglijk te maken. 

^len raadplege verder den uitleg betreffende de doppen, in het hoofd¬ 
stuk over het « Verstellen ». 

Lood of Gewicht, 

noemt men de looden of ijzeren gewichten welke men tijdens de 
bewerking op den rug der tang plaatst om de vlakjes sneller te laten vorde¬ 
ren. Hierdoor drukt de steen zwaarder op de schijf. 

ilen mag natuurlijk slechts zooveel lood op de tang plaatsen, als de 
steen verdragen kan ; een te zware druk kan groeven in de schijf te weeg 
brengen. 

De slijper zal steeds de opstaande doppen goed in het oog houden, en 
bij tijds afkoelen in eene waterkom (koelpot) om het inzakken en omslaan 
der steenen te beletten. 

Verder worden nog loodjes van minder zwaar gewicht gebruikt om 
achter en ook vóór de pooten der tang te plaatsen, wanneer deze op de 
schijf staat, ten einde haar te beletten naar vóór of naar achter te. 
verschuiven. 

Deze loodjes noemt men « pooiloodjes ». 

De Loupe. 

De slijper gebruikt de loupe of vergrootglas, om fijner te kunnen 
werken, en om de onzuiverheden in den steen te ontdekken. 

Het Maatje. 

Er zijn verschillende soorten van maatjes, welke men.eveneens den 
naam van passer geven kan. 

Het meest in gebruik zijnde maatje is dit door den kruiswerker ge¬ 
bruikt om na te gaan of de hoeken van den tafelkant allen gelijk of even¬ 
matig in schuinsche richting van tafel naar ron^ist liggen. 

Andere maten zijn nog in gebruik om te zien of de in kruisliggende 
steen in alle opzichten aan den eisch voldoet. 























Mortier- 


IJe mortier is eene ijzeren biis met zeer dikke wanden, 15 tot 20 centime¬ 
ters hoog en 8 tot 9 centimeters doorsnede. In hare openingpast met zij 11 
dikste uiteinde de stamper; deze is een zware ijzeren kegeL Boven den 
mortier steekt de smalle punt des kegels zoo wat 15 centimeters uit. 
Hierin wordt de boort of het klatecrsel fijn gestampt of geklopt, bij 
middel van cenen hamer, slaande op het uitstekende einde van den 
kegel. 

Alhoewel de kegel \'an onder in de opening sluit, past of vijst men boven 
op de opening, nog een ringplaatje om alle stof te beletten er uit te stui¬ 
ven, Het is eene ronde schijf op den mortier passende, met eene opening 
in het midden, waar het bovenste gedeelte van den stamper doorsteekt 
ilig. 179a). Tegenwoordig gebruikt men mortieren, welke met drijfkracht 
in beweging worden gebracht (fig, 179b), 



Fïfl, 179 a 


Mortier. 


FiÉ. 179 b 














De Wrijver. 

Deze benaming geeft men aan een stalen bakje of potje, waarin de 
slijpers het gestampte diamantpoeder of het snij poeder bij middel van 
eenen stalen kegel, welke den vorm heeft \ an de holte van het potje, nog 
fijner wrijft en aanmengt met olie. Deze wrij\'ers worden ook wel eens 
«mortiers» genoemd, en gelijken grootelijks op degene, welke door de 
apothekers gebezigd w^orden (fig. 179 c.). 



Wrijver Fig. 179 c. 


Poederpot Fig. 179 d. 


De Poederpot. 

Gewoonlijk een glazen of metalen potje, dienende om het diamant¬ 
poeder in te bergen, welke de slijper bij zijne bewerking gebruikt. (179 d). 

De Poederpen. 

Met de poederpen van hare veren ontdaan, neemt de slijper het poeder 
uit den poederpot om het aan de loopende vlakjes te brengen. De pen 
wordt ook gebruikt om van uit den wrijver, het poeder op te nemen in de 
ipoederpotjes. 

Het Penseel. 

Dit is een borsteltje uit kemphaar vervaardigd, dienende om de schijf 
nat te houden, of met poeder te bestrijken. Dit borsteltje wordt ook ver¬ 
vangen door een lederen lapje. 

Het Mesje. 

Een eenvoudig mesje, meest gebruikt door de slijpers, om het soldeer 
dat rond een aan te maken vlakje of verstel, te ver zou aangestreken zijn, 
weg te snijden. Hetzelfde mesje kan ook dienen om de putjes in het pok¬ 
hout te maken, en het nog aanwezige poeder (zwarte poeder genaamd), 
van eene afgewerkte schijf te halen. Zulks doet men terwijl de schijf nog 
in beweging is. 
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De Schijf. 

De schijf is wel het bijzonderste werktuig van den slijper ; want niet 
alleen wordt de steen door de schijf bewerkt^ maar ook bewerkt men de 
schijf door den steen. 

Zulks wordt door vele slijpers uit het oog verloren, en daarom zullen 
wij hiero\‘'er wat breedvoeriger uitwijden bij de verdere verhandeling, 

De Schijf is vervaardigd uit fijn kor¬ 
relig grauw gietijzer, rond van vorm, wier 
moddellijn 30 centimeters, en de dikte 
centimeter bedraagt. Midden door het 
schijf blad loopt een ijzeren spil met stalen 
punten, terwijl boven de beneden punt een 
houten of ijzeren klos bevestigd is, 
dienende om, bij middel van een drijf- 
riém, de schijf met de draaiende as te 
verbinden (fig, iSo)* Als drijfkracht gebruikt 
mens toom of elektriciteit, 

De bovenste kant der spil is merkelijk 
gr00ter dan de onderste, waaraan de klos is 
gehecht. Onder tegen het scliijfblad is een 
ijzeren ring of stoel, waarin eene kamer, (ope- 
ning) dienende tot het behoud an het even¬ 
wicht; men bezigt daartoe kleine stukjes lood. 

De schijf draait met eene snelheid van 
1800 tot 2500 wentelingen per minuut. 

Tn het scliijfblad zijn tallooze kleine poriën waarin het diamantpoeder 
dringt tijdens de bewerking. Het schijfblad mag niet te hard zijn, daar 
het poeder alsdan niet in bet metaal dringt; tc zacht metaal is eveneens 
te vermijden, want dan zou het poeder te gemakkelijk wegzinken. 

Het schijfblad is cirkel vormig en overal even dik. 

Om den beroemden Cuninan te slijpen, had men eene buitengewone 
groote schijf noodig; deze werd vervaardigd in de werkhuizen van 
De Winter te Antwerpen. 

Daar de lezer thans vertrouwd is met de verschillende gereedschappen 
bij het diamant slijpen, kunnen wij verder o\'ergaan tot de bewerking van 
het brillantslijpen. 
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HOOFDSTUK III. 


Het Brillantslijpen. 


Wanneer de ruwe diamant van den snijder komt, doet de slijper hem 
neg drie opvolgende bewerkingen ondergaan, namelijk, het kruiswerk, 
het achtkantwerk en het brillandeerwerk. 

Het is de gewoonte in de slijperswereld, het kruiswerk door den kruis¬ 
werker en het achtkant en brillandeerwerk door den brillandeerder te 
laten verrichten. 

Bij steenen vanaf i karaat en kleiner worden deze twee laatste bewer¬ 
kingen gewoonlijk tezelvertijd gedaan, zoodra de steenen in het kruis 
geslepen zijn, en betitelt men deze dubbele bewerking met den naam van 
«brillandeeren ». 

Gezien de groeiwassen van het diamant aan den steen verschillende 
gedaanten geeft, waardoor hij in het vak onderscheiden jk «Vierpunt», 
«Tweepunt», «Was» of «Naadsteen» wordt genoemd, is het gemakkelijk te 
begrijpen,dat de aan te brengen vlakken,op deze verschillende vormen van 
steenen, niet allen in dezelfde « richting of was »loopen of kunnen geslepen 
worden. 

De wassen der tang. 

Het is noodzakelijk dat men de namen kenne van de wassen of rich¬ 
tingen der tang, alvorens men aan het slijpen begint, opdat men bij het 
in de tang slaan van den dop, de opgegeven was, in de goede richting 
plaatse. 

Bij het slijpen van tafel en kollet wordt de grootste of vlakste hoek 
gebruikt om in de opgegeven was of richting van de tang geplaatst te 
worden. 

Voor het slijpen van al de andere ruitjes, is het de rondist, welke aange¬ 
wezen is om in de noodige richtingen of wassen der tang als richtsnoer te 
dienen. 

Deze uiteenzetting zal misschien moeilijk verstaanbaar blijken, vooral 
voor beginnelingen die nog maar weinig of niets van het vak kennen. 
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Het is ons echter ónmogelijk deze zaken zoo te bespreken dat lieden, 
die buiten het vak staan ons zouden begrijpen, bij eene eerste lezing* 
Dit alles zal den lezer duidelijker worden, wanneer liij verder deze 
verhandeling zal instudeeren, en dan wijzen wij hem terug naai onder¬ 
staande teekening, welke wij noodzakelijkerwijze vooraan moeten plaatsen, 
om in dit boek eene degelijke volgorde te brengen* 

Daarbij het blijft immer ^^aarheid, dat men zich niet alleen door studie 
en theorie tot een \"alvman kan opleideii ; praktijk en onder\'inding vooral, 
hebben we groot noodig, en dan eerst zullen we bekwame vaklieden zijn, 
wanneer we genoegzame theorie en praktijk zullen hebben opgedaan 


M'assen der tané 



TanÉ met tien dop naar Fij|, 181 Tarsft met eien dop 

liet oog des slijpers gekeerd. staande op de schijf. 


Er bestaan acht genoemde wassen, namelijk ; Uit de tang, in dc tang, 
tegeiiloopend, afloopend, tegemiit, abin, tegenin en abuis. 

De echte wasrichting is dexe, zooals men den steen in dc tang schroeft, 
dus gezien langs den onderkant der tang, haar staart naar zich gekeerd, 
(fig. i8i). Zet men dus een vlak, k in tegcnloopend,» en daarna op de 
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schijf, clan staat dit vlak bij gevolg omgekeerd «in afloopend. ;> Hierover 
echter hoeven wij ons niet te bekommeren, het aanduiden der wasin¬ 
richting geschiedt altijd volgens bovenstaande afbeelding. 

Dit gezegd zijnde zullen we nu eerst de verdeeling van den vierpunt 
bespreken, om des te beter te toonen hoe men deze in het kruis-, achtkant¬ 
en brillandeerwerk moet leggen. 

Vercleeling des Vierpunts. 

Aan den boven- of tafelkant van den vierpunt bevinden zich, een 
gesneden, gezaagde, en soms wel eens een ruwe tafel, en van daar schuins 
in de richting van den rondist, vier hoeken, twee zijden en twee einden. 

De zijden en einden aan den bovenkant, noemt men bezeelen. 

Aan den onder- of kolletkant bevinden zich, een kollet, en zooals bij den 
bovenkant, vier hoeken, twee zijden en twee einden, schuinsliggend tus- 
schen kollet en rondist. 

De zijden en einden van den onderkant noemt men paviljoenen. 

De rondist dient als grens- of scheidingsteeken tusschen tafel- en 
kolletkant; de rondist geeft tevens de breedte van het steentje aan. 

De dikte van den briljant bestaat in den afstand tusschen tafel en kollet. 

In algerneenen regels dit is bij briljanten welke de juiste verhoudingen 
vertoonen is de dikte van eenen afgewerkten steen, vastgesteld op 2/3 van 
de breedte. De tafelkant bedraagt 1/3 der dikte en de kolletkant 2/3. 

De grootte der tafelviakte is-de helft der doorsnede (van rondist tot 
rondist). 

Het kollet is een nauwelijks zichtbaar, achtkantig vlakje. 

Het spreekt van zelf, dat dikwijls afgeweken wordt van deze vast¬ 
gestelde verhoudingen, en dit natuurlijk volgens vorm en verhoudingen 
van den steen. Ook hebben kwaliteit of kleur der goederen, hierin 
het hare te zeggen. Toch zal men er steeds voor zorgen, den tafelkant 
vlakker te hebben dan den kolletkant. 

§ I. — Het kruiswerk van den vierpunt. 

Vooraleer tot het slijpen over te gaan, is het geraadzaam, bij \'ierpunten 
met gesneden tafel, en zelfs bij alle steenen, welke ondoorzichtbaar zijn, 
deze even te vensteren of open te maken om een kijkje van binnen in de 
ziel van den steen te werpen, om na te gaan of er geene vlekken, glessen 
of barsten te bespeuren zijn. Is zulks het geval, dan zal men er, indien 
noodig geoordeeld wordt, deze onzuiverheden, zooveel mogelijk uitwerken, 
of ten minste den onzuiveren kant voor tafelkant nemen; verwaarloost 
men dit, dan zal het onzuiver, eenmaal de steen afgewerkt, zich in al de 






vlakjes \*an den tafelkant weerkaatsen, en alzoo den steen aan schitte¬ 
ring, klenrschakeering, helderheid, en cliis aan rvaarde, doen verliezen. 

Om eenen steen degelijk te venstereii, slijpt men er meer dan één vlakje 
op, want het is niet genoeg, in den steen te zien, men moet er kunnen 
doorzién, om beter de juiste ligging of grootte van de onreinheden te 
kunnen bepalen* 

yien zal x’ooral oppassen, den steen niet door den rondist te vensteren, 
want dan moet men hem hersnijden ; men venstere dus op de plaatsen, 
waarop later toch moet overgeslepen worden. 

Om onzuiverheden uit den steen te slijpen, of om den steen te kantelen, 
moet men toch af rekenen met gewichtsverlies, want altoos zal het geen 
voordeel bij brengen. 

Een klein voorbeeld zal zulks duidelijk maken* 

Een bekwame slijper, werkte aan eenen diamant waarin, onder de 
tafel, een zwart vlekje lag, dat den steen minderwaardig maakte, 
^len zou gemeend hebben dat, met de tafel een wxinig grooter te maken, 
dit onzuiver zoude verdwijnen. Daar het een merkelijk groote steen was, 
en hij met een weinig gewichts\xalies, een zuivere steen kon worden, 
oordeelde onze ^akl^lan dat het loonen zou den steen op te helderen. 

Helaas, na reeds een merkelijk gedeelte te hebben wx;ggesiepen, bleef 
het onzuiver even diep in den steen. Eene gezichtsverbijstering w''as hier 
in 't spel, zoodat tot slot van rekening, de steen reeds merkelijk verloren 
had, zonder dat het onzuiver verdween. 

Hen handele dus nooit al te lichtzinnig, men zal wikken en walgen, al¬ 
vorens te beslissen, en zal zelfs het gedacht van bekwame vakgenooteii 
in winnen* !llen vergete niet dat ^ier oogen beter zien dan twae* 

Daar snijders en zagers, den steen in ruwen toestand bewerken, en dus 
een beter zicht op en in den steen hebben, kunnen deze veel bijdragen 
tot het doelmatig zuiver slijpen van onzuivere diamanten, en zal alzoa 
zelfs het vensteren overbodig zijn, wanneer de slijper staat mag maken 
op de \ akkimde der eerst genoemden* 


De Tafel. 

Om het kruisAverk te beginnen, A^angt men aan met het aanslijpen der 
tafel, welke men niet zonder achterdocht de gewcnschte grootte gcATii 
mag; want letten w-e wel op dat deze Avaterpas met de rondist liggen 
moet, zoodat indien men bijtijds bemerkt, dat deze schuin of scheef ligt, 
men ze terug in de goede ligging Averken kan met den te hoog liggenden 
kant meer af te slijpen, (fig. 182). 
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Gesneden Vierpunt, boven en zijzicht 


Fig. 182 


Geslepen tafel, boven en zijzicht 


Om te zien of de tafel recht ligt, alsook alle andere vlakken, die het 
kruiswerk betreffen, moet men den steen van uit den dop, in de hand 
aanschouwen, ten einde goed zijn geheel te zien, en naar zijn geheel de 
maat van den steen te regelen. 

Vergeten wij niet dat al wat verslepen is, verloren gaat, en het gewicht 
een veelzeggende waarde bij de diamantsteenen uitma<ikt. 

Eene tafel, welke nauwelijks hare grootte heeft bereikt en schuin ligt, 
is reeds te groot of verloopen ; daar men ze opnieuw opzetten moet, 
om ze weder recht te krijgen. 

Om de te groote tafel, kleiner te maken, moet men de vier hoeken, 
liggende tusschen tafel en rondist, vergrooten, dit is te zeggen, doen 
overhellen naar de tafel. 

Men weze dus voorzichtig ; de tafel is de grondslag van den steen, en 
moet de noodige grootte hebben, 't is te zeggen, de helft van de middel¬ 
lijn der rondist, bij normaal slijpsel. Men moet tevens in acht houden, 
dat door het aanleggen der hoeken, bezeelen en later sterretjes,* de tafel 
weer kleiner wordt. 

Wanneer zelfs eenmaal de steen in het kruis is afgewerkt, kan men 
nog de tafel opzetten, indien ze te klein mocht blijken. 

Oezaagde tafels, zal men, wanneer ze goed recht liggen, niet eerst 
maken. Zuinigheidshalve zal men daar eerst de hoeken van boven rond- 








































leggen, daar zaagstcentjcs een vlakken bovenkant hebben, en de tafel 
wellicht te klein schijnt, alhoewel ze van grootte is. Later zal men 
de tafel opzetteii om ze af te zoeten, dit is te zeggen om ze glad en blin¬ 
kend te maken, zoodat de groefjes door het zagen veroorzaakt zonden 
verdwijnen, of ook indien het noodig blijkt, om ze groot er te maken, 

Eene gezaagde tafel, loopt in dezelfde richting als de zaagwas, of met 
dc hoeken in c(tegenloopend)>. 

Hier veze tezelvertijd den kruiswerker opmerkzaam gemaakt, dat hi] 
de tafel niet afzoeten moet, vooraleer de steen in het kruis ligt; immers, 
vooral wat grauw gesneden steenen betreft, zal hij alzoo de hoeken er¬ 
kennen aan de wasrichting der tafel. 

Eveneens zal eene tweepimtstafel onzoet blijven, opdat de brillan- 
dcerder de wassen der bezeelen en paviljoenen zou kunnen richten naar 
de tafelwas. 

Deze tafel zal later natuurlijk af gezoet worden. 

Is de tafel geslepen, dan wordt aan den onderkant het kollet gemaakt. 

Het Kollet* 

Dit vlakje wordt geslepen op de punt, waarop de vier hoeken van 




Kolletkant van cenen vierpunt 


kollet bovenlicht 


Geslepen kollet zijj^icht FiÉ. 183 



onder bijeen komen. Om kunstig bewerkt te wezen, moet het, hoe klein 
ook, waterpas liggen met de rondist, en voorzeker goed in het midden 
liggen, zoodat wanneer men door het tafeltje naar onder, in den steen 
blikt, het als eene spil door dezen lieenstraalt. (fig 183) 

De juiste plaats van het kollet bewerkt men echter door het aanleggeii 
der hoeken van ónder. 
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Tafel en kollet loopen met de hoeken «in» of «uit de tang», «tegen» of 
nafloopend». 

Indien de snijder, zuinigheidshalve, en ook voor het geniak van den 
kruiswerker, aan den steen, naïve of ruwe plekjes laat, is het voor den 
slijper gemakkelijker, de hoeken te erkennen. 

Doorgaans zijn de hoeken bij den \derpunt, gesneden ribben, liggende 
tusschen driekantige, naïve vlakken, waarover men later bezeelen en 
paviljoenen slijpt. Een naïve vierpimtshoek, erkent men aan zijnen waS’ 
draad, wiens gangen in rechte lijn, van tafel naar rondist loopen. 


De hoeken van boven, 

W'aniieer deze twee voornoemde vlakken, goed geslepen zijn, begint 
n:en met aan den tafelkant rond de tafel vier hoeken te slijpen, zoodat de 
tafel, welke in het midden van den steen liggen moet, een rechthoekige 
vierkant wordt, 

Xatuurlijk worden deze hoeken niet te gelijk geslepen, geen enkel 
vlakje aan den brillant of het wordt afzonderlijk gemaakt. Wel kan men 
aan meer dan één steen tezel ver tijd werken ; doch aan die steenen kan 
men toch enkel dat vlakje slijpen dat op dit oogenblik op de schijf rust. 

De eerste hoek welke men aan den tafelkant slijpt, is de vlakste hoek, 
wat zeggen wil, dat hij, ruw zijnde, het meest in de tafel afhangt, en dus 
voorloopig, de vlakste helling heeft. Deze hoek wordt zuinigheidshalve 
eerst gemaakt en men zal hem doorgaans slechts zoover in de tafel 
slijpen, tot dat het ruwe van dien kant verdwenen zij. De schiiiiische 
ligging der drie overige hoeken meet men alsdan op den eersten. 

Moest men eencn'stelleren hoek eerst slijpen, dan zou het kimnen 
gebeuren dat men hem nog vlakker legde, dan den naïven vlakken lioek, 
welke op zijne beurt alsdan nog vlakker moet gemaakt worden om hem 
te doen evenaren met den anderen ; \'andaar onnoodig gewichtsverlies. 

Bij het slijpen van cenen eersten hoek, moeten we zooals bij de tafel 
zeer voorzichtig te werk gaan, bijtijds het steentje keuren om te zien of 
de hoek wel degelijk recht ligt, om hem in tegenovergesteld geval zijn 
juiste ligging te geven. 

Men zou hier kunnen opmerken, dat een eerste hoek altijd recht ligt, 
daar men de andere op dezen eersten toch meten moet, doch wij beduiden 
hierdoor, dat de hoek op zijne plaats, als hoek moet geslepen worden, 
en niet ten halve in een bezeeL 

Zooals hierbo^'en wijzen wij er nogmaals op, hem niet te veel in de 
tafel te geven, veeleer te weinig, om hem, v^anneer de tweede hoek 



























3'" tioek 


4'^ hoek 


Dc hoeken van boven, Flé* 1^4 


daarover gemaakt is^ en men als dusdanig beter de maat kan houden, 
zoo het noodig blijken zou wat meer geven kan. 

Wanneer ecne tafel, alsook de eerste hoek, goed recht liggen, dan mag 
men zeggen, dat de grondslagen gelegd zijn, en het werk half verricht 
mag worden beschouwd ; het overige wordt alsdan bijzaak, immers de 
tweede hoek steunt op den eersten, alsook de derde op den eersten en den 
tweeden, zooals ten laatste de vierde op de drie vorigen. 

























































De aandacht dient er streng op gevestigd te worden, dat de hoeken 
allen evenveel in de rondist hun plaats moeten bekleeden; dan zal, wan¬ 
neer de rechte tafel vierkant rechthoekig in het micitlen ligt, geen enkel 
Inniner, hetzij van boven naar onder, hetzij van links naar rechts, schuin 
of scheef liggen. 

Het is van allergrootst belang, dat elke hoek zijne juiste ligging hebbe, 
zooniet, hoe zou het den achtkantwerker mogelijk wezen, zijne rechte 
bezeelen te maken op slecht geslepen kruiswerk, en hoe zal het den 
brillandeerder mogelijk zijn, fijn werk te leveren op gedeeltelijk ver¬ 
knoeid achtkantwerk ? 

De tweede hoek legt men tegenover den eersten, de derde en vierde 
liggen bij gevolg insgelijks over elkaar, (fig. 184). 

De hoeken van boven en van onder loopen «in» of «uit de tang». 

Wanneer de steen onverbeterlijk van boven in zijn kruiswerk afgewerkt 
is, gaat men over tot het slijpen der hoeken van onder. 

De hoeken van onder- 

Hier heeft men hetzelfde werk als aan den bovenkant, met dit verschil 
dat de hoeken veel grooter zijn, vermits de kolletkant grooter is dan de 
tafelkant,en dat deze hoeken zich aan het kollet bijna genaken (fig. 185-186) 
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Fifï» 18 S 2' hoek 


Zij moeten hunne plaats bekleeden juist onder de hoeken van den 
bovenkant, zoodat wanneer men door den tafelkant naar onder blikt, 
de ribben of scheidingslijnen tusschen de hoeken \^an boven, welke 
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bezeelen zuljen worden, écne lijn vonrten met de ribben tnssclien de 
boeken van onder, later in paviljoenen herschapen. 

Is zulks in acht genomen, dan ligt onvermijdelijk het kollet op zijne 
plaats. 

In geval er aan den steen, een vlakke ruwe hoek ligt, maakt menj in 
tegenstelling met hetgeen langs boven gebeurt in dergelijk geval, eerst 
den stellen hoek tegenover dezen vlakken, ten einde alzoo eerst het kollet 
te kunnen in het midden werken. Het kollet maakt men slechts dan, 
wanneer de eerste steile hoek gemaakt is. De vlakke naïve hoek komt het 
laatst aan de beurt. Zulke bewerking komt meest voor bij tweepunten. 

De krniswerker vergete ook niet dat bij een deel \^an de rondist sparen 
moet, zoodat, wanneer de steen ganscli is afgewerkt, een dun bandje 
overblijven zal, v^ant indieii de hoeken van onder, die van den boveii’ 
kant raken, en bij gevolg dooreen loopen, dan blijft de steen niet rond, 
zooals de snijder hem gevormd had, en zoo krijgt men aan de rondist 
eenen lammen kant. 




3^ hoek De hoeken van onder. F ié. IS 6 4* hoek 


Er moet nogmaals opgewezen worden dat de hoeken op hunne natuur¬ 
lijke plaats moeten liggen. Nemen we aan dat een in het kruis liggend 
steentje, fijn bewerkt zij, en de lijnen schoon getcckend; doch dat de 
hoeken allen een weinig naar de bezeelen of paviljoenen overhellen. Welk 
eenen onnoemlijken last zal de brillandeerder niet ondervinden, om in 
dergelijke omstandigheden, de door hem te maken menigvuldige vlakjes. 














op hunnen was aan den gang te krijgen. Groote steenen of steenen van goe¬ 
de hoedanigheid of kleur, of die de fabrikant keurig afgewerkt wil zien, 
worden, wanneer ze in het kruis liggen, nog eens ter keuring aan den 
snijder gegeven.Deze zal, wanneer hij het noodig oordeelt, de rondist nog 
even overloopen, om er de uitstekende gedeelten van weg te nemen.Znlks 
noemt men rondisten. 

Wanneer door dit rondisten, de rondist op sommige plaatsen weder 
dikker dan op andere plaatsen, of in haar geheel te dik wordt, dan herstelt 
men zulks, met de hoeken van boven of de hoeken van onder, ofwel de 
hoeken langs beide kanten, opnieuw bij te werken. 

De rondist zelve wordt niet geslepen, wat niet belet dat zij toch be¬ 
werkt wordt door den slijper, die haar herschapen zal in een dun bandje, 
gelijk liggend en waterpas met tafel en kollet, door het slijpen der vlakken 
tegen de rondist, aan tafel- en kolletkant. 

Is de steen eenmaal goed in het kruis gelegd volgens de hierboven 
beschre\'en regels, dan gaat men over tot het achtkantwerk. 

§11. — Achtkantwerk bij den Vierpunt. 

Deze bewerking alhoewel ze fijner is, doordat de vlakjes kleiner worden, 
is veel eenv^oudiger dan het kruiswerk, daar men steunen, rekenen en de 
maat nemen kan op de reeds geslepen vlakken, welke een waren grond¬ 
slag aan het gansche werk gegeven hebben. De bouw van den steen is ^ 
voltrokken, men moet hem slechts verfijnen er en een echt kantwerk 
van maken. 

Tusschen de hoeken, hetzij van boven of van onder, slijpt men een 
gelijkmatig vlak, zoodat de vierkante tafel en het vierkant kolletje, 
achtkantig worden (fig. 187). De rondist moet tusschen de bezeelen en 
paviljoenen gelijk liggen met de rondist, tusschen de hoeken van boven en 
van onder. 

Men mag eenen hoek niet meer uit een bezeel of paviljoen herkennen, 
zoodanig moeten de acht vlakken van boven en van onder den steen 
gelijkmatig verdeden. 

Wordt er gewerkt* zooals het hier is aangeduid, dan ligt de steen goed in 
zijn achtkantwerk. 

Heeft men een bezeel gemaakt, dan maakt men daar tegenover het 
tweede, daarna de overigen, en volgt denzelfden regel voor de paviljoenen. 

Het eigenaardige van het aan den loop brengen van bezeelen of pavil¬ 
joenen van den vierpunt, bestaat hierin dat, zoo men ze in «tegen uit » 
zet, ze toetsen of probeeren moet een weinig langs den linker hoek, dus 
langs « uit de tang » ; zet men ze «tegen in », dan moet men ze aan gang 
brengen langs den rechtschen hoek dus langs «in de tang ». 
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Bezeeleii en paviljoenen aan den vierpunt, loopen a tegen uit » of 
«tegen in 

Beter nochtans is het bij vierpunten de bezcelen en paviljoenen te 
zetten tusschen ((tegen uit » en << uit de tang en tusschen «tegen in » en 
M in de tang 



Elê- 1S7 


Achtkant van onder. 


Mocht in sommige gevallen, deze niet loopen, dan probeere men ze in 
« afloopend 

Om de hoeken uit de paviljoenen of bezeelen te herkennen, legt men 
aan een dezer laatsten, bij voorbeeld het laatste, een klein vlakje, dat 
later weg kan geslepen worden door het brillandeeren. 

Bij grof werk, dit is te zeggen groot werk, gebeurt liet dat men de 
steenen, nadat zij in achtkant zijn geslepen, nogmaals ter goedkeuring 
naar den snijder brengt. Indien deze er nog aan verbetert, spreekt het van 
zelf, dat men op de verbeterde plaatsen, <t lappen » of verbeteren moet, 
wederom om de rondist in zijne gelijke en horizontale ligging niet te 
schenden. 

Eens zoo ver gekomen, gaat men over tot het brillandeeren. 
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§ III. — Het brillandeeren van den Vierpunt. 

Deze is de laatste bewerking, welke de brillantsteen ondergaat. Daar 
het een uiterst fijn werkje is, en men hiervoor een paar heldere, klaar¬ 
ziende kijkers moet hebben, wordt het meestal door jongere krachten 
gedaan. 




De moeilijke taak bij het brillandeeren, wij mogen het wel zeggen, 
de moeilijkste, is wel het gelijkhouden van de rondist. 

Brillandeeren vraagt groote oplettendheid, kalmte, en tevens handig¬ 
heid. 

Ziehier wat men door brillandeeren verstaat. 

Tafelkant. 

Men begrijpt, dat, wanneer bij eenen achtkantsteen, acht vlakken 
liggen tusschen tafel en rondist, er ook acht ribben of lijnen zijn, als grens 
tusschen hoek en bezeel. 

Welnu op de punten, waar tafel, hoek en bezeel bijeen komen, slijpt 
men een ongeveer gelijkmatig driekantig vlakje. Deze vlakjes noemt 
men sterrekens. 

De sterrekens moeten evenveel uit den hoek als uit het bezeel weg¬ 
nemen, en mogen elkaar nauwelijks van links naar rechts genaken, 
want, moest men ze dooreen slijpen, dan bleven ze geen driekantjes, en 
zouden ze hunnen sierlijken vorm verliezen. Ook mag er tusschen de 
sterrekens geene opening blijven ; want de tafel moet haren achtkantigen 
vorm behouden. 

Door het aanleggen van sterrekens wordt de tafel een weinig kleiner. 

Hier dient echter eene aanmerking van belang gemaakt. Het is door¬ 
gaans niet mogelijk, gelijkmatige sterrekens aan den brillantsteen te 
slijpen. 

Moest men b.v. aan eenen steen met groote tafel, een driehoekig ster¬ 
reken leggen, waarvan de drie kanten dezelfde lengte hebben, dan zou er 
geene plaats genoeg overschieten, voor de vlakjes (halfjes genaamd) 
welke men onder het sterreken bij werken moet. 
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Laten wij dan voor stelregel houden, dat de lengte van het sterreken, 
van boven naar onder slechts 1/3 bedragen mag in den afstand tiisschen 
tafel en rondist. 

Beneden de ribben of lijnen onder de sterrekens slijpt men, van af de 
rondist, twee driekantige \dakjes, één langs den kant van het bezeel, en 
één langs den kant van den hoek : Bezeelhalfje en Hoekhalfje genaamd. 

Deze beide vlakjes raken met hunne bovenste punt tot tegen de 
ondersten punt van het sterreken. In het midden van onder, tegen den 
rondist der acht hoofd\dakken, moeten ze elkander ontmoeten, zoadat 
hoeken en bezcclen gesloten worden. Zij moeten even lang en even breed 
zijn, dan zal het ribbeken, dat de twee halfjes van elkander seheidt, van 
af het sterreken recht naar beneden loopen, juist op dezelfde plaats en in 
dezelfde richting, waar de grenslijn tusschen hoek en bczeel gelegen heeft. 

Door het brillandeeren zijn de hoeken en bezeelen van gedaante veran¬ 
derd, en geven eene sierlijke teekeiiing weer. (fig. 188 a-b). 

Om de brillandeervlakjes te slijpen, gaat men aldus te werk : men 
laat een bezeel verstellen, 't is te zeggen in den dop plaatsen, en men 
begint met eerst de 2 sterrekens te maken, daarna maakt men eerst het 
bezeel-halfje, v^an den linkschen kant van het bezeel ; daarnevens maakt 
men vervolgens het hoek-halfje, verder het bezeel-halfje van den recht- 
schen kant, gevolgd van het hoek-halfje. Deze stelregel moet slechts 
door beginnelingen in acht genomen worden. Zoodra de werkman een 
weinig handiger wordt zal hij eerst een sterreken daarna twee lialfkens 
maken, wanneer hij weet dat deze in dezelfde was zullen loopen; zulks 
om het nutteloos tijdverlies te sparen. 

Wanneer wc links of rechts spreken, dient, evenals ^'oor de wassen 
der tang, dc rondist als leiddraad. De vlakken van den bovenkant aan- 
schouwe men dus vanaf de tafel naar de rondist toe, die van den 
onderkant, vanaf het kt>llet. 

Bij voorbeeld, wij plaatsen een benzeel in uit de tang dan is vermits 
de tafel naar ons is gekeerd, het bezeelhalfje vnn links, datgene dat aan 
onzen linkschen kant ligt. Staat het bezeel in «ia de tang dan is het 
bezeelhalfje van links, aan onzen rechtschen kant. 

Laten we nu veronderstellen, dat we een bezeel (f in de tang » hebben 
staan, en we het een facet zouden moeten geven van den linkschen kant, 
dan zullen we, wanneer we de tang met den steel naar ons houden, yan af 
den rechtschen kant moeten duwen aan den dop, waarin de steen versteld 
staat. 

De zes voornoemde vlakjes worden geslepen, zonder dat het noodig 
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zij, den steen meermaals te verstellen. Daarom noemt men het aanmaken 
dezer opvolgende vlakjes « een verstel ». 

Wanneer wij in loodrechte richting langs de tafel op het bezeel neer¬ 
kijken, dan zullen de halfjes en sterretjes in ééne lijn doorloopen ; wanneer 
we echter loodrecht op de tafel kijken, zullen die lijnen, iets van elkaar 
in de lijnrichting afwijken, (lig. 189). 



Bij eenen vierpunt loopt het sterreken van links alsook de twee halfjes 
daaronder tusschen « uit de tang » en «tegenuit »; deze van den recht- 
schen kant van het verstel tusschen «in de tang » en «tegen in ». 

Wanneer het bezeel «tegen uit » heeft geloopen, gebeurt het dat het 
bezeelhalfje van rechts mede « tegen uit» loopt ; heeft het in tegendeel « in 
tegen in » geloopen, dan kan het ook voorkomen dat het bezeelhalfje van 
links, dus datgene v^an «tegen uit » eveneens in «tegen in » loopt. 

Heeft het bezeel«in afloopend « geloopen, dan doet men best het in de 
richting te laten staan, om er aldus de twee bezeelhalfjes aan te maken. 

Doorgaans maakt men eerst een der bezeelhalfjes, en trekt men er 
later het hoekhalfje naast ; mocht het soms gebeuren dat men het bezeel¬ 
halfje niet gemakkelijk aan den gang krijgt, dan maakt men eerst het 
hoekhalfje daarnevens, om des te beter, wanneer dit er is aangemaakt, 
het bezeelhalfje te toetsen. 

Wanneer het eerste verstel gemaakt is, geeft men den steen over aan 
den versteller, die het bezeel rechts, nevens het eerste zal verstellen, dus 
den hoek tusschen beiden. Een verstel wordt enkel op bezeelen en pavil¬ 
joenen gemaakt. 

Is het tweede verstel gemaakt, dan laat men weder het volgende 
verstellen van réchts naar links, tot het vierde, en het laatste. 

Kolletkant. 

Aan den kolletkant, doet men juist hetzelfde, als aan den tafelkant, 
met dit verschil, dat men natuurlijk aan deze zijde geene sterretjes hoeft 
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te maken, en daar de kolletkant, tweemaal zoo dik is als de tafelkant, 
de halfjes veel langer worden, dit is ongeveer op 2/3 der onderzijde (fig. 
190 a-b). 




Het gebeurt echter dat men de halfjes \'an onder, slechts tot in de helft, 
zelfs ook onder de helft slijpt volgens de dikte en de kwalitei tvan het 
steentje. 

De wassen voor deze halfjes zijn dezelfde als die van den tafelkant. 

Wanneer het steentje gansch afgebrillandeerd is, moet de rondist een 
schoon gelijkliggend en dun bandje vormen, zonder knoken of vooruit¬ 
stekende punten. ^len maakt uitzondering echter, wanneer er « naïf» in 
de rondist zou liggen; toch zal men trachten zooveel mogelijk gelijk te 
werken. 




Fig 191. 


De halfkens van onder, moeten zoodanig juist 
onder die van den tafelkant liggen, dat het 
onderste puntige gedeelte der acht bovenste 
hoofd vlakken, juist het onderste puntige ge¬ 
deelte der acht benedenhoofdvlakken, schijnt 
te ontmoeten, met enkel het dunne rondist- 
bandje daartusschen. 

De lijntjes tusschen de bezeel en hoekhalfjes 
mogen slechts één lijntje vormen met de lijnt¬ 
jes, welke de hoek- en paviljoen-halfjes schei¬ 
den, wanneer men langs boven door het steentje 
blikt (fig. 191). 

Wanneer het steentje bewerkt is volgens de 
hierboven aangehaalde regels, dan mag men 
overtuigd wezen, dat het goed geslepen is. 


























Een volledig geslepen briilant bestaat dns uit : 

I tafel 
I kollet 
8 sterretjes 
8 hoeken 
4 bezeelen 
4 pa^ ilj oenen 
32 halfjes 

zijnde 58 vlakjes- 

Wil men eeneii steen, welke in het kruis ligt, aanstonds brillandeeren, 
zonder hem eerst heel en gansch in achtkant te slijpen, dan begint men 
zoodra het eerste bezeel gemaakt is, met hetzelve te brillandeeren. 

Deze wijze van werken, noemt men «vol brillandeeren» (fig. 192). 



t* Verstel van boven. Fig* 192 



2' Verstel van onder. 


Een in achtkant liggende steen brillandeeren noemt men «naakt 
brillandeeren ». 

Het nadeel om eenen in 't krnisiiggenden steen dadelijk te brillandeeren, 
bestaat hierin, dat het veel moeihjker wordt om de maat te nemen der 
aan te leggen facetten. Daarentegen wordt echter door het «vol bril¬ 
landeeren », veel tijd aan verstellen gespaard, en ook vergemakkelijkt 
het, het aarigang brengen van sterretjes en halfkens, daar alzoo de slijper 
weet, hoe het bezeel geloopen heeft, en zulks steeds in aanmerking komt, 
bij het toetsen van de brillandeervlakjes. 

Als men op deze manier een verstel gemaakt heeft, dan slijpt men het 
tweede rechts daarnevens. 

Het polijsten of afzoeten* 

Het slijpen der steenen laat voren in de vlakken achter ; daarom zal 
men elk vlakje, zoohaast het bijna, zijne grootte bereikt heeft, goed effen 


245 










































en spiegelglad strijken, het is te zeggen, dat men liet vlak heen en weer, 
in een glad gedeelte der schijf wrij ven zal, tot dat elke groef er uit ver¬ 
dwenen zij. 

Hierop komen we terug, zoodra we in nadere bijzonderheden zullen 
Treden met over de schijf te handelen. 

Het brillandeeren van minderwaardige steentjes. 

Als kunstige en hun vak liefhebbende werklieden, die er trotsch op 
gaan, kunst vol werk te leveren, moeten de diamantbewerkers er aan 
houden, alle steentjes, hoe klein ze ook mogen wezen, op dezelfde wijze 
te slijpen. We spreken natuurlijk niet van steentjes ter grootte van 
eenen kleinen spcldekop ; alhoewel het ook mogdijk is, deze tot schoon 
geteekende en volle brillantsteenen te verwerken. Zulks zou echter niet 
altijd voordeel bij brengen, noch de noodige liefhebbers vinden, daar 
zulk kunstwerk vooral goed moet betaald worden. 

Ziehier de slijpwijze, welke ]ucn toepast bij kleinere steentjes. 

Steentjes van 6 tot 15 per karaat, slijpt men dikwijls reeds met mindere 
vlakken. 

In plaats van twee halfjes legt men er slechts écn op elke rib, ofwel 
maakt men geene halfjes, aan de tafelzijde, cn legt men een langwerpig 
sterretje tot tegen den roiidist {fig. 192a). 




Ook gebeurt liet dat men geene sten ekens maakt, en den steen ver¬ 
volgens op de gewone wijze brillandeert (lig. 192b). 

Kleine steentjes te beginnen van af ongeveer 12 per karaat (ruw) en 
kleiner, worden dikwijls, eenvoudig in achtkant geslepen. Deze goederen 
noemt men iii den handel « achtkantjes 
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Benevens de vierpunten, heeft men in het vak, ook andere steenen, 
van verschillende bepaalde vormen, zooals : wassen, tweepunten, naad¬ 
steenen. Al deze verschillende vormen, worden bewerkt in dezelfde volg¬ 
orde als de vierpunt, (fig.193) met dit verschil echter, dat men ze, om 
aan gang te brengen en te bewerken, in andere richtingen of wassen 
zetten zal. In hoofdstuk V zal zulks nader uiteengezet worden. 



De Vierpunt. 

Een vierpunt kan zich onder verschillende vormen voordoen, dit is 
te zeggen, dat de vierpunt wezen kan : een rondheel, of dodecaëder 
(twaalfvlakkige) vierpunt ; een octaëder (achtvlakkige) vierpunt of kristal- 
\'ormige ; verder een gezaagde vierpunt, welke ofwel is, een vierpunt met 
afgezaagde tafel, ofwel een vierpunt door de rondist in twee gezaagd; en 
ten slotte de geklovene kappen, welke eveneens vierpunten zijn. 
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De slijper zal deze verschillende soorten vierpontcii herkennen, wanneer 
ze gesneden zij n : 

a) De rondheel vierpunt heeft eene ruwe of gesneden tafel, graiiw- 
gesneden of gedeeltelijk grauw gesneden bezeelen en paviljoenen {dit 
volgens ligging van den ruwen vorm) ook naïve of gedeeltelijk grauw 
gesneden hoeken, waarvan de wasrichting loopt van tafel naar rondist; 
en twee of meer (hoogstens vier) naïfjes in de rondist (fig. 194a), 

b) De krist al vormige vierpunt heeft eene ruwe of gesneden tafel, grauw 
gesneden hoeken en naïve bezeelen en paviljoenen (lig. 194b). 

c) Gezaagde vierpunten vertoonen eene gezaagde tafel; tusschen tafel 
en rondist, eene gesneden bovenzijde, en eenen gedeeltelijk naïven onder¬ 
kant. De vierpunten met afgezaagde tafel, kunnen tevens naïve bezeelen 
hebben, (fig. igtc). 

d) De gekloofde kappen zijn gewooiilijk hetzelfde als octaëdervier- 
punten, wanneer zij langs alle zijden gekloofd zijn; doch het gebeurt 
ook dat deze kappen langs eene zijde den ruwen vorm (doüecaëder) 
behouden hebben. De eerste noemt men « middenkappen n de tweede 
« parapluie-kappen » (fig, T94d), 



KristaUormlge 


Fifi, m b 



Gezaagde Vierpunt Ftf^, t94 c Gezaagde Vierpunt 


Kristal 



Mlddenkap Gekloofde kappen. Fig, 194 tl 


De Tweepunt* 

Dezen erkent men aan zijne naïve of ruwe tafel, en meestal aan zijn 
naïf kollet; ook heeft hij doorgaans tw^ee tegenover elkaar liggende zachte 
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zijden (naïve hoeken) welke de twee eerste hoeken zullen worden : 



EiA, 195 


de eerste hoek op de vlakste zijde, en de tweede hoek op de steile zijde. 
Verder vertoont de tweepunt twee tegenover elkander liggende harde, dus 
gesneden hoeken (fig. 195), 

Het gebeurt wel eens dat de harde hoeken worden afgezaagd. 

De Wasjes. 

Een ruw of «heel » wasje is kenbaar aan de ruwe tafel en kollet; aan 
de bovenzijde vertoont dit steentje drie weggesneden harde hoekjes, en 
ook aan de onderzijde heeft het hetzelfde kenmerk (fig. igóa). 

De gekloofde wassen daarentegen, hebben eene gekloofde tafel, en eene 



a Fiè. 196 b 


gansch grauw gesneden bovenzijde (chevrin genaamd) ; de onderzijde is 
gelijk aan die van den «heelwas daar er ook drie harde hoeken aan 
liggen (fig. itj6b). 

De Naadsteenen. 

Deze steenen zijn eigenaardig door den naad, welke er dooreenloopt. 
Deze naad Ontstaat, door het aaneengroeien van twee steenen, welke op 
zich zelve genomen, ieder hunne eigen was hebben, en op de plaats van 
samenkomst, tegenelkaar inwerken (fig. 197). 












Daar aan deze steenen, dus geen regelmatige was bestaat,*zijn zij wel 
de moeilijkste en hardste om geslepen te worden* 

Naadsteenen in gesneden vorm zijn meestal te herkennen, aan dezelfde 
kenteekens, welke den «heel was s onderscheiden, dit is te zeggen, de naïve 
tafel, drie gesneden hoekjes aan den tafelkant, en eveneens drie gesneden 
hoekjes aan den kolletkant. De naïve en grauw gesnedene hoekjes liggen 
bij den naadsteen onder elkaar. De naad is gewoonlijk zichtbaar door de 
fijne streep welke hij op het gesneden gedeelte vertoont. Daar waar de 
ligging van den steen het toelaat, zal de snijdei den naad zooveei moge¬ 
lijk in de rondist brengen, Is zulks mogelijk geweest dan zal de slijper 
bij het bewerken doorgaans v’einig moeilijkheid ondervinden, aangezien 
de naad gebracht is op eene plaats welke niet moet besiepen worden. 
Er dient ook opgemerkt dat naadsteenen doorgaans door den snijder, 
zooveel mogelijk, bijzonder langs de onderzijde, zullen afgedraaid worden, 
zoodat dikwijls geene naïve hoeken zullen behouden worden. 
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HOOFDSTUK V. 


Slijprichtmgen der verschillende vormen. 


§ L — De Vierpunt* 

Kruiswerk p 

Tafel en kollet plaatst men aldus in de tang dat de hoeken in de rich¬ 
ting van » of « uit de tang m of «tegen » of «afioopend » staan. De 
hoeken van tafel en kolletkant loopen «in » of «uit de tang » met de 
vlakste zijde naar « tegeiiloopend)!. (fig. igS). 

Achtkantwerk, 

Bczeelen en paviljoenen loopen «tegen uit » of «tegen in »; deze van 
«tegen uit » een weinig naar «iiit de tang » gekeerd, dus tusschen «tegen 
uit j> en « uit de tang »; deze van « tegen in naar «in de tang ïj gekeerd, 
zoodus tusschen «tegen in 5> en uit de tang (fig. igS). 




T’afel en kollet met den vlaksten 
hoek af- of tËgenlugpcnd zetten. 


Hoeken van boven zoowel als van onder uit of in de tang. 

BriLlandeeren van boven en van onder op dezelfde was. (teg. uit en teg. In) 


Fig. 198 
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Brillaiideerwerk. 

Het sterretje en de twee halfkeiis links van het bezeel of verstel, 
1 o open ((tegen uit » bijna « uit de tang 

De t^vee balfkens en het sterreken van rechts loopen «tegen in bijna 
<i in de tang ». (fig. 198) 

De halfkens van den kolletkant zet men in de wassen, evenals die van 
den tafelkant. Hiermede beduiden we niet dat, wanneer bij voorbeeld, 
een half ken van boven «tegen uit j) heeft geloopen, het half ken juist daar¬ 
onder eveneens «tegen uit zal loopen ; wel in tegendeel want dat zal 
^ an onder juist het halfken van «tegen in » zijn» 

\\nnneer we dus zeggen dat de halfkens van onder loopen zooals die 
^'an boven, dan verstaan we hierdoor, dat men liier denzelfden regel 
\an den tafelkant toepast. 

W'i] herinneren bier nogmaals, ^^e^mits dit hoofdstuk enkel over de 
wassen spreekt, dat indien het bezeel of paviljoen «tegen uit » geloopen 
heeft, het bezeel- of paviljoenhalfkeii van rechts, eveneens soms «tegen 
uit » zal loopen- Wanneer het echter een bezeel- of paviljoenhalfken van 
«tegen inw is, dan zal het soms gebeuren dat dit van links, mede «tegen in 
loOpt. Dit trachte men échter nooit te verkrijgen ah-orens de ware 
was getoetst te hebben S '. 

Het komt wel eens voor, dat het sterreken niet loopen wil. Heeft 
het bezeel «tegen uit » geloopen, dan zal het sterreken van «tegen uit » 
meestal ook op zijne was loopen ; wil dit van « tegen in » heelemaal niet, 
dan draaie men het tusschen « abuis n en « uit de tang j>. 

Het tegenoA'ergestelde kan ook gebeuren, iiidien het bezeel «tegen in 
geloopen heeft, dan is het sterreken van «tegen in » gemakkelijk aan 
den loop te brengen, dit van «tegen uit jj zal men veelal «in abin » of 
beter tusschen « abin » en «in de tang moeten toetsen. 

Een bezeel of paviljoen, dat «afloopend » liep, zal aan de twee bezeel- 
of paviljoenhalfkens toelaten in dezelfde richting aan gang te raken, 

§ 11 . — De Tweepunt. 

Kruiswerk. 

Tafel en kollet, loopen met den vlakken, zachten hoek naar «tegen- 
loopcnd >ï dus met de twee harde hoeken «in w of «uit de tang w. 

De eerste hoek \'an boven (vlakke zijde) loopt « abin »soms ook « abuis». 

De tweede hoek van boven (steile zijde) loopt «abuis» of «tegen- 
loopend 

De derde hoek van boven (vlakke harde) loopt «in de tang 

De vierde hoek van boven (steile harde) loopt «uit » of «in de tang 








Wassen van een Tweepunt 



Kruiswerk van 
Boven 


Om tafel en kollet te maken van een 
tweepunt zet men den vlakken zachten 
hoek in te^enloopend, bijf^evol^ komen de 
gangen der schijf w aterpas met de zachte 
hoeken, geljk hier aangeduid is. 



Kru-swerk van 
, Onder 


jSOTA: Bovenstaande teekening, en de volgende tot fig. 205, waren reeds- in 
gebruik vóór 20 jaren bij de Firma J. Krijn, tot het aanleeren van het slijpcrsvak. 
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Achtkant van een Tweepunt 


Achtkant van bcive i 


11' 


t ’ I 




■i' I 


1 ' "I 



' bezêe/ 

\ M\aV<Viesac/i^^ j 
\ VvoeW rec/,,^ ^ 

vlakKe V,-. / Vlakke 


zachie 





\bezQe\ t 
\mKke\ 
zachte! 
j Hoek - 
/ linM; 


* t'Ab kn 

1 löchie ;, 

I teqirij/V 

- hoeK , ^ 

^ [inKs j' ^ 

hoek^V^^<^hoek ' 

(jub 

/_^erl beie^^pw 

i zach^® V 


Loopgangen tier tafel 
gelljkloopencl met de 
zachte hoeken- 


Hoogst noodzakelijk moet de sJIjper een 
stuk halfje leggen op het 41-^ paviljoen ; 
gelijk hier aangeduid is. 
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De vier hoeken van den kolletkant, volgen denzelfden regel als die 
van den tafelkant. Soms loopt de derde en vierde hoek ook wel eens «tegen- 
pend»* soms «afloopend (fig* 199) 

Achtkantwerk. 

Het eerste bezeel tusschen den eersten en den vierden hoek loopt« abiiis)> 
of «tegenuit Hetzelfde geldt voor het tweede bezeel dat daar tegenover 
ligt. 

Om het bezcel «van abuis n te kunnen onderscheiden, aan eenen in 
't kruis liggenden steen, alwaar geene naïve vlakken, als leiddraad, zijn, 
baseert men zich op de onzoet gelaten tafel. 

Neemt men dus een bezeel vóór zich, dit is in « uit de tang », en liggen 
alzoo de onzoete groeven der tafel, van «tegenuit ï> naar tf abin » dan 
heeft men een bezeel van« abuis vóór zich. Het derde bezeel en het vierde 
daar tegenover loopen «abin jj of «tegen in 

Het achtkant werk van den kolletkant loopt zooals dat van den tafel¬ 
kant. 

Om het paviljoen van «abuis » of «tegen uit » te kunnen vinden, ziet 
men langs den kolletkant, naar de groeven in de tafel. Staat het paviljoen 
naar « uit de tang 30 gekeerd, en liggen de groeven der tafel, zooals hier¬ 
boven aangeduicl, dan hebben we dat paviljoen, dat «abuis » loopen zal. 

Het is ook nuttig aan te merken, dat het paviljoen « van abuis » onder 
een bezeel van « abin » ligt. (fig, 200) 


Briljandeerwerki 

Van het eerste verstel (bezeel van abuis) loopen de sterretjes in « abuis » 
of «tegen uit », 

De halfkens aan den rechtschen kant van het verstel loopen « abuis 
of «tegenloopend 3), Om de halfkens links van het verstel in «tegen- 
loopend » te zetten, plaatst men niet het bezeel «in tegenloopend ; 
maar wel in <f tegen in », zoodat de halfkens van zelf bijna in «tegen¬ 
loopend » staan. 

Het vertel dat daar tegenover ligt, en dat het derde gemaakt wordt, 
volgt denzelfden regel. 

Het tweede verstel (bezeel van abin) en het vierde daartegenover, 
zal den sterrekens toelaten, «abin » of «tegen in te loopen. 

De halfkens links van het verstel loopen «abin » of «tegen in »; deze 
van ii tegen in w ongeveer in «tegenloopend n. De halfkens van rechts 
loopen « af of «tegenloopend « of « in de tang 
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De halfkens welke men aan den kolletkant werkt op de paviljoenen en 
hoeken hebben dezelfde wasrichting als die van den tafelkant* (fig. 201) 



■'FHeepunt Bt*illandecrwcrk* 


Van onder zelfde wassen als van bovén. Fig, 201 

Nadere bijzonderheid. 

Als het bezeel of paviljoen «abuis» heeft geloopcii, daii^iilleu de 
halfkens rechts van het verstel, ook «abuis » loopen ; het lioekhalfke 
soms ii abin » de andere « afloopend » of «tegenloopcnd 

Liep het bezeel of paviljoen «tegen uit dan zullen de halfkens van 
rechts «tegen uit )> bijna tegenloopcnd » aan gang kunnen gebracht 
worden, deze van links «uit de tang » of «tegen », een weinig naar 
«tegen in 
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Indieii de wasrichting van het bezeel of paviljoen «abin» liep, dan 
zullen ook de halfkens van links eveneens a abin » loopen, het hoekhalfke 
soms « abuis » ; de andere « afloopend » of « tegenuit » (bijna «in tegen )>). 

Heeft het bezeel of paviljoen «in tegen in » geloopen, dan zullen die van 
links bijna «in tegen» loopen. Men plaatse daarom het verstel «in 
tegen in De andere halfkens loopen dan «in de tang » of «tegen 

Het is dus gemakkelijker de juiste was te vinden van een verstel, 
wanneer men brillandeert, zoodra men een bezeel of patdljoen gemaakt 
heeft. 

Het kan gebeuren dat men den steen, niet op de aangeduide wasrichting 
kan laten loopen ; alsdan moet men geduldig zoeken tot men de was 
vindt, met den steen in andere w'assen te toetsen. Zulks moet men 
natuurlijk bijna altijd doen, 't is gelijk bij w^elk vlak, dat niet loopen 
wil, aan gelijk welken steen. 

§ IIL — De Wasjes, 

Zooals wij vroeger reeds zegden, bestaan er gesloten (heel) wasjes en 
gekloven wasjes, De beschrijving betreffende de wasrichting der ver¬ 
schillende vlakjes, is toepasselijk op beide soorten van wasjes. Daar er 
echter aan beide steenen eene verschillende tafel ligt, zullen wij dan ook 
hierover iets breedvoeriger moeten uitwijden. 

Kruiswerk, 

De tafel van eenen gesloten was « Rondheel wordt in gang gebracht, 
langs den grootsten naïven kant in « afloopend », Mocht dit echter niet ge¬ 
willig loopen, dan toetse men «in tegenloopend ». Voor de tafel der kristal- 
w'assen zet men een der drie wasrichtingen in « afloopend », langs waar 
men aan gang brengt. 

De tafels van gekloofde wasjes, zijn ofwel « bolle » of « holle » tafels. 

De bolle tafel. 

Op eene gekloofde wastafel ziet men uiteenloopende draden, voort¬ 
komende van het klieven. Daar, waar deze draden bijeenkomen heeft de 
kliever zijn kerfje gemaakt om den steen te splijten. Op dit punt, na het 
in « afloopend »gezet te hebben, toetst men de tafel, o.m ze aan het loopen 
te krijgen. 

De holle tafel. 

Hier geldt dezelfde bewerking als voor de bolle tafel. Loopt de klievers- 
pimt niet in afloopend, dan trachte men ze in « tegenloopend »te d%vingen. 
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Wassen van een W^as. 

Kruiswerk \’an boven. 



Kmtswerk van onder. 
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De Traptafel, 

Eene traptafel noemt men de geklooide tafel welke niet glad door¬ 
gespleten is geworden, en \vaaroD alzoo eenige kristallaag]es trapsgewijze 
zijn blijven aankleven, {zie ook traptafel bij het zagen). 

Deze tafel zelI men aan den gang brengen met tegen de trappen op te 
slij pen; de kant %vaarop de kerf zich bevindt zal dus <( abin » komen 
te staan, 

In het algemeen zijn wastafels moeilijk aan den gang te brengen, en 
loopen ze slecht; daarom, zoodra de tafel toelaat gewicht of lood te 
verdragen, zonder groeven in de schijf te veroorzaken, plaatst men dat 
op den rug der tang, zoodat de tafel heet loopende door de drukking des 
gewiekts, gewilliger af slij ten zal. 

Het Kollet- 

Het kollet loopt met de vlakste zijde naar « afloopend » of a tegen- 
loopend w. 

Tafelkant, 

Den eersten hoek (harde) slijpt men boven de vlakke zijde van onder; 
hij loopt ft abuis of t^abin », tttegen uit of «tegen in 

De tweede hoek (zachte) loopt in a afloopend of « tegenloopend 
De derde hoek (harde) loopt in «abuis 

De vierde hoek (zachte) loopt in «abin m of «tegenloopend».(fig. 202a) 

Kolletkant. 

De eerste hoek (vlakke zachte) loopt «tegenloopend ï>, 

De tweede hoek (steile harde) loopt «tegen uit » of «tegen in 

De derde hoek (vlakke zachte) loopt « tegenloopend iK 

De vierde hoek (steile harde) loopt « tegen uit >ï of «tegen im. (fig.202b) 


Achtkantwerk. 

Bezeelen loopen langs «afloopend dus «abin )>, «afloopend » of 
«abuis 

Wanneer ze echter niet zouden loopen, plaatse men ze in den tegen- 
overgestelden was. (fig.203a) 

Paviljooien loopen langs «tegenloopend )> in andere woorden, «tegen 
in fl, «tegen uit » en «tegenloopend (fig. 203b) 
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Achtkante erk van boven 
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FlÉ. 20S b. Achtkant werk van onder 
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Brillandeerwerk. 

Tafelkant, 

De sterretjes zullen doorgaans, wanneer het bezeel « afloopend » liep, 
in denzelfden was loopen* 

De halfkens eveneens, ofwel iii «tcgenloopend 

Liep het bezeel « abin j> dan zullen sterretjes en halfkens, welke langs 
den kant \'an w afloopend liggen, mede loopen. 

Het andere ribje plaatse men in te abuis » of afloopend » om sterretje 
en halfkens in dien was te toetsen. 

Brillana^^rwerk v^ti «cii Was Boven 



ï 

.)il 


Zoo de steenen straf uit cle rondlst irioeten gehaald wordeit loopen de 
halfjes van boven In tegenovergestelde richting als hier aangegeven Is. 
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Heeft het bezeel in « abuis )> geluopen, dan zullen de halfkens en ster¬ 
retje van links, dus langs « afloopend w weder mede loopen. 

Het rechtsche \"erstelribje plaatse men in « abin » of « afloopend 
Wat de sterretjes betreffen, deze loopen gewoonlijk langs den kant 
van « afloopend ; de halfkens wel eens in tegeiiovergesteldcn zin. Wan¬ 
neer het een vlakke steen is loopen de halfkens gewoonlijk mede met 
de bezeeltjes langs den kant van «afloopeni^ Moeten de halfkcns uit de 
rondist gebaald worden, dan loopen ze meestal langs den kant van 
tt tegenloopend(fig. 204) 


RriUaTideervverk van een Was (onder). 



Bij het pa\nljoen van £( tcgenloopend » loopen de halfkens mede. 
Voor de overige paviljoenen trachte men zooals voor den tafelkant 
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( in afloopend », de halfkens in «tegenloopend » te toetsen. 

Het paviljoen van tegenuit zal de rechtsche halfkens mede laten loopen, 
misschien ook het paviljoenhalfken van links ; doch het linksche hoek- 
halfken plaatse men « tegen in » of « tegen 

Hetzelfde geldt voor het paviljoen van « tegen in »; de linksche zullen 
ditmaal mede loopen, misschien ook het andere paviljoenhalfken; doch 
het rechtsche hoekhalfje plaatse men in «tegen uit » of « tegen »(fig. 205). 

§ IV. — Naadsteenen. 

Voor deze soort steenen is het onmogelijk, eene wasrichting aan te dui¬ 
den, wegens de hierboven reeds aangehaalde reden. 

Het spreekt van zelf dat bij de naadsteenen, de naad niet altoos in alle 
vlakjes doorloopt. Bij gevolg zal bij deze vlakjes, welke vrij zijn van 
naad, de regel der wasrichting gelden, welke van toepassing was, bij de 
vorige besproken vormen van steenen. 

Men zal in deze gevallen nagaan, welke de ruwe vorm van den diamant 
geweest is, dit wil zeggen of het een was, een vierpunt of tweepunt is. 

In de andere gevallen, waarin dus de naad voorkomt, zal men voor 
stelregel nemen, dat men om over eenen naad te slijpen, men zooveel 
mogelijk er dwars overheen moet loapea, en niet in de richting van zijne 
ligging. 

Ook moeten we hier even bij een al te weinig besproken onderwerp 
stilstaan. 

Vele slijpers, vooral beginnelingen, zullen beweren dat zekere steenen, 
onmogelijk te bewerken zijn, nadat zij het vlakje tot zelfs op de acht 
\’erschillende wassen getoetst hebben. 

Deze bewering is echter onzin. 

Het is waar er zijn maar acht wassen, of liever er zijn maar acht aan¬ 
geduide wassen, doch tusschen deze wassen in, zal daar in zekere gevallen 
geen middenweg liggen ? Hoe dikwijls hebben we niet ondervonden, 
dat een ruitje, in geen der gewone richtingen loopend, tusschen twee 
dezer aan den gang geraakte, en zelfs verwonderlijk snel. 

^loet, bij voorbeeld, een vlakje in « uit de tang » of « tegenuit » loopen, 
en is het onwillig, omdat er bij voorbeeld een naadje in ligt, wie zal dan 
beweren dat het niet tusschen beide dezer richtingen loopen zal ? 

Een moedwillig vlakje kan men gebeurlijk zoo tam maken als een 
gezaagd tafeltje, met het van af zijne was een millimeter of minder naar 
eene andere richting te verschuiven. Men neme dezen regel dus in acht, 
daar hij dikwijls van toepassing komt. 
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Kwade steenen vereischen geduld, en wie zijnen moed verliest, of zijne 
kalmte, zal aan slechte kwaliteit goederen, hoe langer, hoe minder maken. 

Wanneer men er niet toekomt, het vlakje te doen loopeii, dan late men 
het voorloopig rusten, om het wat later met verschen moed, wanneer men 
er reeds andere slakjes heeft aangelegd, opnieinv te toetsen. 

Goede diamcintpoeder, voortkomende van gestampten boord, kan ook 
meestal veel bijdragen om het steentje gemakkclijker te bewerken. 


Grondregel bij het slijpen. 

Men slijpt diamant in de tegenovergestelde richting van zijne was of 
groeidraad, dus, niet zooals de timmerman zijn hout schaaft, in dezes 
richting ; zulks is bij het diarnantslijpeii, buiten enkele uitzonderingen, 
onmogelijk, en alhoewel het soms gebeuren kan, vraagt het meer arbeids¬ 
duur en geeft het aldus aangeslepen vlak, niet de gewenschte zuivere 
lichtschakeering. 
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HOOFDSTUK VI. 


Fancy-Steenen. 


Steenen welke niet zooals brillanten of roosjes, gesneden noch geslepen 
worden, en bijgevolg door hunnen afgewerkten vorm, van deze laatste 
verschillen, betitelt men met den naam van « fancy-steenen. » 

Wie dus aan eenen ruwen diamant naar eigen keus, dezen of genen vorm 
geeft, hetzij door het snijden, hetzij door hem eenvoudig met allerhande 
\ lakken te beslij pen, maakt een « fancy-steen ». 

Natuurlijk zal de maker van fancy-steenen, met het oog op gewichts¬ 
verlies, deze ruwe vormen uitkiezen, welke zich aanpassen aan den door 
hem te geven slijpvorm. 

Gewoonlijk worden ze gemaakt door lieden, die zich bijzonder op deze 
bewerking toeleggen ; want de kooplust naar dergelijke steenen is gering, 
en bij gevolg worden fancy-steenen alleen in uitzonderlijke gevallen 
geslepen, zoodat deze bewerking buiten de bevoegdheid valt van brillant 
of rozenslijpers. 

Vroeger zag men deze steenen wel meer ter markt. In dien tijd 
maakte men nog weinig werk van klieven of zagen. Wilde men toen een 
ei\’ormigen steen tot brillant bewerken, dan moest men de punten tot 
poeder af wrijven ; in plaats daarvan verkoos men den steen min of meer 
zijnen oorspronkelijken vorm te laten behouden, en maakte men er dus 
fancy-steenen van. 

Hedendaags worden er, door toepassing van het klieven of het zagen, 
brillanten geslepen, uit alles wat er zich eenigermate toe leent, en 
worden alzoo de fancy-steenen, meer eene uitzondering. 

Toch bestaan fancy-steenen, welke men eene vaste benaming geven kan, 
omdat zij steeds op eene regelmatige wijze bewerkt worden. 

W’ij willen dus opvolgentlijk, die meest in gebruik zijnde slijpvormen 
der fancy-steenen aanhalen en er tevens de slijpmethode van naderbij 
vermelden. 

\"oorop verklaren wij, dat het hier enkel bij wenken en raadgevingen 
blijft. In nauwe bijzonderheden willen we niet treden, en dus geene 























Izepaaldc regels opdringen, daar het niet iiitgemaakt kan worden, welke 
slijpwijze de beste is, wegens het eigenaardig voorkomen van sommige 
ruwe \’'ormen, 

De bekwaamheid en scherpzichtigheid der vaklieden zal ^^eelaI bij¬ 
dragen tot hét degelijk en zuinig af werken der steenen* 


Deze bestaat uit een vlak geslepen onderkant, eene groote tafel {beiden 
waterpas liggend), en vier smalle vlakken, welke bezijden de tafel aange¬ 
bracht, deze langwerpig vierkant maken. Op de punten, tusschen de vier 
vlakken in, ligt eveneens een langwerpig vierkant facet. Op de scheidslijn | 
tusschen de groote vlakken en de tafel, alsook tusschen tafel en laatst 
genoemde vlakjes, dus op alle tafelribbeu wordt eveneens een licht op 
te merken facet geslepen. Aldus krijgt de steen, den vorm van cenen 
spiegelkadcr. (fig. 2of)). 



FiÉ* 206 

Veelal worden deze steenen geslepen, zonder gesneden te worden, 
^^*aIlneer de ruwe, gekloofde of gezaegde \ oriT.en er zich toe leeiiem De 
portret-steen heeft dus geen giaiiwen rondistband. 

Bij het zetten in een juweel kan men onder zulke steenen eene licht- 
teekening plaatsen. 

Slijpmethode. 

Na alle uiteenzettingen over de slijpmethoden van de tot hiertoe ver¬ 
melde diam.antvornien, valt voor wat den portretsteen betreft, niets bij 
te doen. Deze slijpvorm is zoo eenvoudig en weinig ingewikkeld dat men 
deze ongeveer kan aaiipassen bij het kruiswerk van den brillaat. Hel 
blijft noodzakelijk, gelijkmatige facetten te bewerken, in zoo verre de 
slijpvorm dit \Trgt. 

Pendeloque - portretsteen. 

Deze heeft weinig gelijkenis met den vorige. INeneens heeft hij wel, 
een vlakken of weggeslepen onderkant, met groote waterpas liggende 
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tafel, eii zonder rondistband, doch is rijker aan facetten en heeft ongeveer 
den vorm eener peer. De steen heeft bijna dezelfde bewerking ondergaan 
als den tafelkant des brillants. (fig* 207), 



Slijpmethode, 

Deze schijnt natuurlijk ingewikkelder, aaiigezien, door het bij werken 
der kleinere vlakjes, de grond werking der eerste slijpvlakkcn aan den 
steen, verborgen is. 

De peer vorm is gegeven door den snijder bij middel van het handscnij- 
den. De slijper hoeft enkel tijdens de bewerking dezen vorm te behouden. 

Voor het leggen der grond-facetten, aan dezen steen, verwijzen we 
naar de slijpmethode van den «Brillant-pendeloque », waarop men, mits 
een weinig beredeneering de slijpwijze bij den portretsteen kan toepassen, 

§ III• De Pendeloque, 

Deze is een sierlijke fancy-steen, welke, alhoewel peer vormig, toch 
gelijk de gewone brillant geslepen is. i\Ien vervaardigt ze gewoonlijk uit 
ecnen langen tweepunt met gekloven tafelkant. Tafel en kollet moeten 
min of meer denzelfden o\"aalvorm weergeven als de rondistband, welke 
bij dc pendeloque behouden blijft. Beiden mogen in zoo verre naar het 
middeiipunt van den steen gericht worden, als dit vereenigbaar is met het 
feit, dat zij steeds het centrum moeten blijven uitmaken van eenen 
cirkel, aan het afgeronde uiteinde \un de, rondist in verbeelding getrokken, 
Men verwaarlooze dus onder dit opzicht niet, rekening te honden met den 
vooruitsteken den punt, welke de pendeloque van den brillaiit onder¬ 
scheidt. 

Slijpmethode, 

De groot e vraag is nu, hoe m.en te werk moet gaan om aan dezen punt- 
vormigen steen, de slijpvlakken van den brillant te geven. 
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Men vergete niet dat het vorm geven of modelleeren, door den snijder 
gedaan is, en dat bijgevolg de slijperstaak bestaat in het behouden van 
zijnen vorm, en het aanbrengen \'an sommige verhoudingen, welke aan den 
brillant eigen zijn. 

Bijgaande teekeningcn zijn sprekend, en geven den vakman, den 
noodigen waarborg. Zij toonen aan, hoe geleidelijk de steen in zijn kruis 
gelegd wordt, en hoe verder de bij vlakken hem komen verfraaien. 

Het Kruiswerk. 

^len begint met de tafel (fig. 208) en maakt vcr\'olgens het eerste kruis- 
viak,langs het cirkelvormige gedeelte, veronderstellende dat zich daar de 
naïve kant bevindt, bezijden den overkant van de punt (fig. 209). 



Fig. 208 


Fig. 209 


Verder maakt men het tweede vlak,langs den puntkant, hetgeen klaar¬ 
blijkelijk grooter wordt; dan slijpt men het derde weer langs het cirkel¬ 
vormige gedeelte, en eindelijk het laatste (fig. 210-211-212). 









]\Ien zorge ervoor, de tafel op hare juiste plaats te leggen, zooals voor¬ 
gaande regels aanwijzen. 

De lijnen der hoeken, welke over elkaar liggen, en in de tafel gevormd 
werden, moeten dezelfde richting aannemen. 

Den pendeloque-vorm, welken men aan de tafel geeft, bekomt men door 
het maken von het achtkantwerk, 't is te zeggen, door het weinig ingeven 
van het punt vlak in de tafel, wat verder, door het brillandeeren wordt 
voltooid. 

Vervolgens wordt het kohet geslepen (fig. 213), dan een eerste kruis¬ 
vlak van onder, langs het cirkelvormig gedeelte onder een kruisvlak \'an 
den tafelkant (fig. 214). Verder het tweede daartegenover (fig. 215), 


Fig. 213 Fig. 214 

vervolgens het derde weer langs den cirkelvorm (fig. 216) en eindelijk 
daartegenover het laatste, langs den puntkant (fig. 217). 


Fig. 217 

W’eder bestaat moeilijkheid voor het plaatsen van het kollet, hetgeen 
hetzelfde blijft als bij de tafel. 

De peervorm van het kollet wordt eveneens door het achtkantwerk 
gegeven. 
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Achtkant werk. 

Het eerste achtkantvlak maakt men recht tegenover de punt; het heeft 
de verhouding van een brillantbezeel, daar men geen rekening houdt 
met den puntkant. 

De twee volgende achtkantvlakken, legt men op de kruisribben, bezij - 
den het eerste achtkantvlak, zoodat deze drie vlakken, alsook de twee 
kruisvlakken, daartusschen dezelfde maat uit de tafel wegnemen. 

De rondist moet eveneens gelijkloopend blijven. Later maakt men het 
puntvlak, dat ongeveer de helft minder dan de overige achtkantvlakken 
uit de tafel wegneemt, zoodat de tafel zich schikt naar den steenvorm. 
Wat het puntvlak betreft, moet men zeer omzichtig te werk ga<in, om 
de punt niet te verminken met door de rondist heen te slijpen,en van den 
anderen kant te beletten, dat aan den punt geen te dikke rondistband 
blijve. (fig. 218) 

Voor het achtkantwerk van den kolletkant gelden dezelfde regels als 
voor den tafelkant (fig. 219). 




Fig. 218 


Fig. 219 


Brillandeerwerk. 

Het eerste verstel, over den punt, is een gewoon brillantverstel ; de 
twee halve \^erstellen, bezijden het eerste, hebben eveneens, dezelfde 
verhouding. 

Het pimtverstcl, alsook de twee halve \'erstellen, nevens hetzelve, 
verschillen van verhouding. 

De twee sterrekens van het punt verstel zwaaien merkelijk meer langs 
den kant der kruisvlakken, welke grooter zijn, alsook de twee halfjes langs 
den kant der kruisvlakken, aangezien deze met hunne uiterste punt, 
tegen de rondist, de kruisvlakken tot het midden bereiken. 
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^’andaar zijn de twee halfjes, langs den kant van de punt smaller, en 
moeten elkaar van onder tegengekomen, juist op de plaats van de punt. 

De twee halve verstellen, nevens het punt verst el, laat men met de 
overige brillandeervlakken sluiten (fig. 220). 

Wat den onderkant aangaat, hier doet men voor de halfkens, hetzelfde 
als voor die van den bovenkant ; men neme in acht, dat de scheidslijn 
tusschen de halfjes in, recht doorloopt met die tusschen de acht hoofd¬ 
vlakken in, en houde de bovenste punten der halfjes op evenwijdigen 
afstand van het kollet, zoodat de halfjes langs den kant van de punt, 
iets of wat langer worden (fig. 221). 




§ IV. — De Markies. 

Deze steen wordt zooals de pendeloque, uit lange stukken vervaardigd. 

De markies blijft langs beide einden puntvormig, en heeft ongeveer, 
zoowel van boven als van onder, dezelfde slijpvlakken als den brillant. 

Tafel en kollet zijn eveneens min of meer markiesvormig, zooals de steen 
door den snijder verwerkt werd. 

Verhouding van tafel en kolletkant kan men op die van den brillant 
toepassen, zoowel als voor de pendelocpie. 

Slijpmethode. 

W at het kruiswerk betreft, hier worden de kruisvlakken dusdanig gesle^ 
pen, dat de tafel en het kollet daardoor min of meer hunnen noodigen 
vorm krijgen. De lange punten, door de kruisvlakken op tafel en kollet 
gevormd, loopen in dezelfde richting als de puntkanten van den steen. 

^lits de noodige aandacht op de teekeningen te vestigen, na breedvoerige 
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Achtkantwerk. 


F Ié, 230 


F Ié. 231 


Voor het achtkantwerk slijpt men de twee eerste vlakken van boven, 
niet op de punten, dus tusschen beiden in, ^len geeft ze ongeveer de helft 
meer in de tafel dan de puntvlakken, w'elke men later maakt; de kruis¬ 
vlakken moeten niettegenstaande in de tafel iets of wat meer plaats 
beslaan. 

Langs de ronclist moeten natmirlijk alle vlakken gelijkloopend 

liggen (fig. 232). 

^'oor den onderkant geldt dezelfde regel (fig. 233). 


Fig, 232 












Brillandeerwerk. 

Later brillandecrt men op de twee eerste achtkant vlakken, de sterre- 
kens, welke van links naar rechts evenwijdig uiteen moeten loopen. 
Hetzelfde geldt voor de halfkens daaronder, welke gelijkmatig moeten 
blijven, het eene met het andere. 

Verder laat men het verstel der puntvlakken sluiten met de twee eersten. 
Daardoor verschillen natuurlijk de teekeningen der ribbekens. De half¬ 
kens langs de kruisvlakken op de puntverstellen moeten breeder liggen 
dan die langs den kant van de punt zelve. Het ribbeken tusschen de 
halfkens in, mag deze dus niet in het midden \'erdccleh. 

De sterrekens zwaaien natuurlijk merkelijk meer langs den kant der 
kruisvlakken. 

Voor het brillandeeren langs den onderl^ant, handele men zooals \'oor 
de halfjes van den bovenkant. Dc halfjes \‘an onder, liggen natmirlijk 
langer, en moeten, alhoewel niet evenbreed, toch ditmaal e\-en lang zijn, 
zoo dat de punthalfjes, verder van het kollet liggen dan de overigen, zoo 
niet zouden de puntvlakken al te smal komen in \'erhouding met,de ande¬ 
ren (fig. 234-235). 




Aléenieene aanmerking. 

Bij voorgaande theorie over het slijpen \'an fancy-steenen, dient nog 
gezegd, dat deze bewerking, gevaarlijk werk is; dat het groote voor¬ 
zichtigheid en behendigheid vergt. 

Men zal daarom eveneens zorgen voor zoete schijven, fijn gestampten 
poeder, zachte soldeer, waarin stevig moet \'ersteld worden, dit alles om 
het afbreken der punten en het afklatteeren der dunne rondisten te 
voorkomen. 
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HOOFDSTUK Vï. 




Roosjes. 


§ I- — Verscheid ene soorten van Roosjes* 

Aangezien we zoo uitgebreid niogelijk over de bijzonderste geslepen 
diamaiitvormen geschreven hebben, willen we toch om zoo volledig 
mogelijk te zijn uitweiden over de andere bestaande slijpvormen in 
deze nijverheid. 

Het gebruiken der benoodigdheden en de wijze van handelen zijn wel 
ongeveer dezelfde, doch daar de x'orraen zelve der steeneii cr zich toe 
leenden, is de wijze van vlakken slijpen verschillend. 

Zoo hebben we eerst en vooral de reeks der Roosjes, welke algemeen 
volgens bepaalde regels geslepen worden. {Zij behooren niet tot de klas 
der zoogenaamde «Fancysteenen »), De bewerking der roosjes is zoo vet’ 
schillend van die der brillanten dat ze door afzonderlijk opgeleide 
vaklieden wordt uit gevoerd* 

De roosjes worden ver\ aardige! uit platte stukken, zooals «fietsen 


Fis, 236 


Fié- 2^7 
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{lig.236) einden (fig.237a-b) middelriiigeii {rtg.23S) gekloofde naadsteeiien 
(fig. 239) enz, welke, indien men ze ^^erwerkte, tot brillaiitcn, eene niet 
opwegende winst, maar een aanzienlijk gewichtsverlies zouden teweeg 
brengen. 

De kleinste steentjes welke we onder de kategorie der roosjes tellen 
zijn de «Schildjes» of «Drieplak. » Deze hebben geen genoegzame 
waarde om er \^eel arbeidsduur aan te besteden, en bestaan daarom 
slechts uit drie en driehoekige gelijkmatige bo\^eii^ hikjes co een ruw ge¬ 
bleven eenvlakkigen onderkant. 

De onderkant der roosjes is niet ])iramidaal zooals bij den briilant, hij 
bestaat slechts uit een groot vink hetwelk men «kollet >? noemt. 

Een trap hoüger hebben we de «Zesplak» ook wel «Groote schild» ge¬ 
noemd met zes driehoekige gelijkmatige bovenvlakken en een vlak 
kollet. Hier zooals bij alle ^^erdere roosjes is het kollet geslepen. 

De Kleine roos heeft als bovenvlakken dezelfde drie gelijkmatige drie¬ 
hoekige vlakjes gelijk het schildje, doch aan ieder dezer vlakjes slijpt men 
twee vlakjes bij vanaf de rondist zoodat de steen op de zijde in zes 
vlakjes verdeeld is. 

Bij deze roosjes en allen waar boven- en zij vlakjes opgcslepen zijn, 
dragen deze vlakjes een bijzonderen naain. De bovenvlakjes worden 
«kruinvlakken de zij vlakjes « onderruiten » genoemd. 

Moderoos. Deze slijpvorm gelijkt ongeveer op de «Kleine Doos» met 
dit verschil dat men in de plaats van drie kruinvlakken er zes maakten 
dat men aan dk dezer vlakken niet twee onderruiten doch slechts een 
enkele maken zal, zoodat kruin en zijde in zes vlakjes verdeeld is. 

Eindelijk hebben we de «Volle roos» ookwel (fHollandsche roos» ge¬ 
naamd, Deze wordt geslepen uit de schoonste en ook de grootste steentjes 
die tot roosjes verwerkt worden; aan dezen steen zal dus ook het meest 
arbeidsduur besteed worden. De w'ijze \%an bewerking is ongeveer de¬ 
zelfde als die der moderoos, enkel worden op de ribben welke de 
onderruiten verdeden twee driehoekige vlakjes gelegd. Deze vlakjes 
noemt men bezeeltjes. Eene volle roos bestaat dus uit : een kollet, zes 
kruinviakkeii, zes onderruiten en twaalf bezeeltjes. l\lcn neme wel in 
aanmerking dat aan de roosjes geen grauwe rondistband blijft zooals 
bij denbnllant. De verschillende slijpvormen in de reeks der roosjes ge¬ 
beurt naar gelang den om vang, de kleur en de zuiverheid der stcenen. 

Wat de verhouding betreft, daaromtrent zal men moeten rekening hon¬ 
den met den vorm van den ruwen steen en het ge^vichtsverlies. 

Het gewichtsverlies (percent) is ongeveer 50°^ voor de torenenden. 
Deze zijn gewoonlijk dikke driekantige steentjes, wail^^^an de snijder 
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niet alleen de drie punten op dc rondist wegneemt maar ook nog de kruin 
moet bijsnijden (inpletten). De bolle steenen zooals geklooide naadstcencn, 
fietsen, enden eii de middelringen hebben een gewichtsverlies van onge¬ 
veer 30 Deze steenen hebben reeds min of meer den geschikten vorm 
vereischt voor het verwerken tot roosjes. 

§ II< — Ontleding der slijpmethode bij de Roos. 

Het spreekt vanzelf, dat om de roos hare juiste verhouding en noodigen 
vorm te geven, de snijder daartoe machtig het zijne bij draagt. 

Het snijden der roosjes wordt gewoonlijk, gezien den kleinen omyang 
der steenen, met de hand gedaan. De snijder zal de ruwe roos schoon 
rond maken, er een gelijken boh’ormigen bovenkant aansnijdeii en, bij 
dikke torenenden wier kruin in punt uitloopt, deze punt afsnijden (wat 
men noemt de kruin inplctten). Dit zal den slijper toelaten zoo goed 
mogelijk gelijkmatig te werken, aangezien den rozenslijper meer 
moeite zal hebben dan wel de brillantslijpcr, om eenen degelijken grond¬ 
slag aan zijnen steen te leggen. De grootste vlakke kant der roos wordt 
natuurlijk het kollet en blijft, daar de roosjes meestal geslepen worden 
iiit gekloofde steenen, voor den slijper meestal enkel te toetsen en af te 
zoeten. Dit is dan ook zijne eerste taak bij den aan vang der roosjesbe 
werking. Uitzondering op dezen regel Avordt gemaakt met heel kleine 
steentjes, wier kollet uit gezoet wordt na afwerking van den bovenkant, 
dit om het verstellen te vergemakkelijken, daar men anders last heeft 
om het steentje in den dop vast te houden. 

Voor het slijpen van het kollet heeft men rekening te houden met de 
volgende regels : een glad of licht bollig gekloofd kollet zal men aan de 
gang brengen met de plaats, waar de klieversdraad bijeenlooptafloopend)? 
of fttegenloopend» te zetten (fig. 240) ; 2^ een ongclijk gekloofd kollet 
(met trappen) brengt men aan den gang met de klieversdraad recht\^oor 
in f^afloopendrt te zetten zoodat men tegen de trappen opslijpt (fig, 241); 
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3^ bij een gegroeid kollet bestaande uit drie naïve vlakken, zal men, het 
grootste vlak in afloo])end» zetten (fig. 242) ; 4"^ een eenvlakkig gegroeid 
kollet zet men de naïve strepen <(in of uit de tang», (fig. 243). 




Flg. 242 


Eig . 243 


Daaropvolgend wordt de bovenkant der roos dusdanig versteld, dat 
het kollet vlak in het soldeer vastzit, en de zes kruin vlakken inesns 
zonder meer te verstellen, kunnen aangeslepsn worden. Grootendeels^ 
zal het dus ook van den versteller afhangen of de kruin van het roosje 
in het midden ligt. 

\\"at dc plaats viin aanleggen en slijpwassen der vlakken betreft 
zal men moeten rekening houden met den vorm en groeiiagen van den te 
bewerken steen. Als algemeen voorbeeld zullen we ontleden de manier van 
slijpen van een regelmatig gm'^arpiii eind (lig. 244), 

Men zet den dop met den daarin \^erstelden steen zóó, dat de vlakste 
zijde in a afloopend n komt tje staan^ en men slijpt aldus, lichtjes van 
fuit de tangui afhalendei,het eerste kruin vlak (fig. 245). Dit eerste vlakje 
zal den grondslag leggen voor heel de latere bewerking. Men zorge dus 
wel dit vlakje niet te groot te maken, enkel maarzoo groot dat wanneer 
de andere kruinvlakten bijgewerkt zijn, de kruin de helft der opper- 
\'iakte \'an den steen beslaat. Men duwt nu lichtjes den kant van «in 
de tangn over, en op dezelfde was, dus «afloopend,» legt men het 
kruin vlak nevens het (lig. 246). 



Fig, 244 



Eig. 245 



Fig. 246 
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De kruin vlakken der steenen waarvan de ribben gevormd door de naïve 
\lakken sierk afgeteekend, dus opstekend zijn, zal men meer aflialen 
aan den opstekenden kant, dan langs den vlakken kant, dit om de 
kruin op gelijke hoogte te houden. 

Xu zet men het volgend naïf vlak <(in afloopend) om het derde en vierde 
kruimiak te maken. Het (fig. 247) zal men maken op 't vlak, langs den 
kant van uit «de tang»,het 4^^® langs «in de tang» zal dus aansluiten links 
met eerste kruin vlakken rechts met liet 3^^^ (fig. 248). Om de twee laatste 
vlakjes te maken zal men het laatste naï\'e vlak ook weer, in « afloopend » 
zetten. Het miaken dezer vlakjes geschiedt weer op dezelfde manier als de 
eerste, het vijfde Imünvlakje zal dan raken aan het tweede (fig. 249) en 




Fié. 247 


Fig. 248 



Fig. 249 


het zesde zal aansluiten m.et het en het (fig. 250). De kruin¬ 
vlakken moeten dus allen even groot zijn en allen even schuin aangelegd, 
en ook aan het middenpunt der kruin elkaar raken. 

Eens de kruin wel gevormd kan men er de onderruiten aan leggen ; 
waarvan m.en er twee per verstel aan m.aakt, het eene neven het andere. 
De versteller zal daarvoor den grauw gesneden zijkant voorzetten langs 
de zijde waar men de twee eerste kruinvlakjes geslepen heeft. De 2 onder¬ 
ruiten zullen, indien het een vlakke steen is, «afloopend» of bij uitzonde¬ 
ring «tegenloopend» loopen ; ofwel indien het een lijvige steen is, het eerste 
«abin» (fig. 251) het tweede (fig. 252) «abuis» loopen. De scheidingslijn tus- 
schen de twee onderruiten moet in rechte lijn uitloopen op de scheidingslijn 
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tusscheix het eerste en tweede kruin vlak. Op de rib gevormd door de 2 
ondermi ten zal men iiog2 vlakjes slijpen (bezc eitjes genaamd). Deze be- 
zeeltjes loopen aan de rondist tot in de helft van de oiiderruit en loopen 
schuins in punt tot aan de sclxeidingslijn tnsschen kruin vlak en onder- 
ruit (fig. 253). De was dezer vlakjes is dezelfde als die der oiiderruiten ; 
hebben dezcutafloopend) gestaan dan zullen ook de bezeeltjcs in ((afloopend)ï 
gemaakt worden. Voor het aanmaken der ondcrruiten zal dus de steen drie 
ir.cial versteld worden ; iedere maal de zijkant langswaar men tw'ee kruin- 
\1akken geslepen heeft. Na de 2^'^ en 3^^^ onderriiit geslepen te hebben, zal 
men enkel op de rib tusschen deze 2 vlakjes bezecltj es kunnen aanleggeii. 




daar de rib gevormd door de en 4*^*^ onderruit te ver in liet soldeer zit 
om de bezeeltjes te kunnen slijpen. Deze opmerking geldt ook voor de rib 
gevormd door 6^^^ 3^1^ onderriiit. Voor het maken der 2 laatste oiider- 

niiten (s^^^en fy^^jzal de slijper te werk gaan gelijk bij de vorigede dus 
ook ^(afloüpe^d» zetten, 2 onderruiten en 2 bezeeltjes maken. Nu zijn de 
onderruiten voltallig, doch aan de bczeeltjes ontbreken er nog de helft 
(hg. 254) ; de versteller zal dus de 3 ribben waarop de bezeeltj es ontbreken 
een voor een voorzetten,zoodat de slijper zijn werk zal kunnen volledigen 
en de roos haren vereischten vorm geven (fig. 255). 

Deze is de algcmccne werkmethode wat betreft de gekloofde steenen ; 
natuurlijk zal men, wanneer de steen niet regelmatig is, zijn werkmethode 
moeten wijzigen naar den vorm van den te bewerken steen, (fig, 256). 

Zoo zal men b.\\ bij een torenend waarvan de kruin uit de midden ligt, 
en waar een vlakken en twee steile zijden aan zijn, eerst de steile zijde 
der kruin opzetten om deze in het midden te werken, de kruinvlakken 
der steile zijde zal men even schuin leggen gelijk de naïve vlakke zijde. 
De kruin vlakken op de vlakke zijden zal men dan laatst maken en 
zoo licht inogelijk. 

Wat betreft de middenritig, (dus een steen zonder naïven bovenkant), 
hier zal de slijper de klief draad als richtsnoer nemen en de plaats waar de 
















kliefdraad bijeenloopt in «tegenloopend» zetten,eii zoo langs den kant die 
in «afloopendi) staat zijne twee eerste kruinvlakken leggen (fig.257).Om 



Fig. 256 
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alle missing en onnoodig tijdverlies te voorkomen is het geraadzaam in 
het soldeer m.et een mesje den driehoek der wasrichting aan te duiden, 
zooals op de f guur aangcgeven is. Dit zal den, in dezen steen onbedreven 
slijper, van veel onnoodig toetsen vrijwaren, daar hij dan enkel elk der 
strepen van den driehoek in i^afloopend) te plaatsen heeft om de kruin- 
\ lakken er spoedig en glad aan te maken; voor wat de onderruiten en de 
bezeeltj es betreft deze worden op de boven aangegeven algemeen methode 
gemaakt. 


Een andere werkwijze moet men gebruiken bij steenen die slechts 
ééne wasrichtiiig hebben, namelijk dtileism {platte tweepunten) (fig.258)* 
Daar zal men de kruinvlakken Jiiet rondom nevens elkaar aanleggen 
maar wel de 2 eerste links (iig.259-26o},dus langs tfafloopend» en nadien de 



Fiê- 258 



Fig. 256 



Flg. 260 


twee volgende rechts (fig. 261-262),dus langs ytegenloopendw maken; het 
vlak legt men tusschen het eerste en het derde, het laatste vlak 
tussehcn het vierde en het tweede (fig. 263-264). 
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Fiê- 261 


Fi^, 362 


Bij een regelmat igen steen zooals hier af geheeld is, loepen gewooii- 
lijk de zes kruinvlakken op een en dezelfde was. Bij uitzondering loopen 
het 3^^ en 4^^^ kriiinvlak ook in «afloopenA> J)e onderruiten zal men ook 
op dezelfde iTanier maken* Men zal beginnen met de zijde langswaar meiii 
de 2 eerste kruinvlakken gemaakt heeft in Kafloopendu te zetten/lc 2 onder¬ 
ruiten en de 2 bezeeltjes op de zelfde was maken (fig.265-266-267). Nadien 
verstelt men de zijden waarlangs liet 3*^^ en 4''^ vlak geslepen is, en men 
maakt de 2 onderruiten en de 2 bezeeltjes O]) dezelfde manier en op 
dezelfde was gelijk de eerste (hg. 26S) zoodat er 4 onderruiten en 4 bc- 
zeeltjes aan liggm recht tegenover elkaar* Daarop zet de versteller de 
smalle zijde tiisschen en onderruit voor. Hierop heeft de slijper 
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FIg. 264 


slechts eene enkele onderruit en op dit vlak 2 bezeeltjes een (links en 
een rechts) te maken* Op dezelfde wijze zal hij ook het laatste onder- 
ruitje afmaken (fig* 269),Deze twee laatste onderruiten en dc twee daar- 
opliggende bezeeltjes zullen uit» of nin de tang» loopen; de 4 ontbrekende 
lialfjes, zal men nadien één voor één laten voorzetten, deze zullen op 
dezelfde was loopen gelijk de onderruiten waarop men ze slijpt {fig. 270). 
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Fig. 268 


Fig. 269 


Fig.270 


Wat deslijpwijze der overige roosjes betreft, hier kan men toepassende 
methode der volle roosrin zooverre men natuurlijk de steeiieii afwerken wik 
De Moderoos (fig. 271) bewerkt men gansch op dezelfde manier der 
volle roos, echter maakt men er geene bezeeltjes aan zoodat deze steen 
enkel uit kollet en 12 ruitjes bestaat. 



Fig. 271 



Fig. 272 


De Kleine roos heeft slechts eene drievlakkige kruin, men zal 
op : de naïve vlakken geen 2 doch slechts ééne kruinvlak slijpen 
(fig. 272-273-274-275) Men zal er echter zes onderruiten aanleggen, twee 
bezijden elk kruinvlak (fig. 276-277)zoodat dit steentje afkomt op 9 
vlakken en een kollet, (fig. 278). 
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Fig. 271 
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Flfi. 278 



De kleinste en minst waardige steentjes zijn wel de Schildjes; men heeft 
er 2 soorten : De Drieplak (fg.279) en de Zesplak (fig* 2S0), De drieplak 




Fiè 


Fig, 280 


slijpt men op dezelfde wijze gelijk de kruin der kleine roos. Daar het 
kollet van dit steentje een gekloofde vlak is, laat men dit onaangeroerd, 
zoodat men enkel de drie kruin vlakken slijpt. De zesplak daarentegen 
zal men bewerken gelijk de kruin der volle roos, dus zes kruinvlakkeii. 
Iiidicn het de moeite loont \'an het kollet af te zoeten, laat men dit 
verstellen na de kruin afgewerkt te hebben. 
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HOOFDSTUK VII. 


Raapje of Roos-pendeloque. 

Deze fancy-steen, heeft van boven denzelfden snij vorm als de pende¬ 
loque. Verder wordt hij besiepen met de vlakken eener volle roos, en 
heeft als dusdanig geen onderkant. De kruin zal min of meer den raap- 
vorm weergeven, en in het midden van den steen liggen. De verhouding 
der dikte is aan dezen steen moeilijk te bepalen, aangezien zuinigheids- 
halv’e deze vlakke of platte vormen zoo groot mogelijk moeten blijven. 

Slijpmethode. 

Als voorbeeld \'an werkmethode voor dezen slijpvorm zullen we een 
op den naad gekloofden langen naadsteen nemen (fig. 281). Algemeen zal 
men het kollet eerst afzoeten. De zes kruin\’lakken brenge men aan dezen 
steen, zooals dit bij het roosje geschiedt. Men begint langs den cirkel- 
kant (fig. 282-83). Deze twee kruin vlakken zal men even vlak moeten leggen 
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als het grootste dus vlakste naïf der kruin. De ruitjes op den vlakken kant 
zal men er zoo licht mogelijk opslijpen en de twee óverige zal men even 
vlak leggen gelijk de vorige (fig.284-85-86). De rib gevormd door eerste en 
vierde vlak zal eene rechte lijn moeten uitmaken met de rib van het vijf¬ 
de en zesde vlak, insgelijks die van het tweede en vijfde met de rib van het 
\'ierde en het derde. Alzoo zal de rib tusschen eerste en tweede vlak en die 
\'an het derde en zesde vlak als eene rechte lijn van de eindpunt, door het 
middenpunt der kruin, naar den cirkelkant loopen. Bijgevoegde figuur 
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zal dit duidelijk maken, {fig.287) Indieii de kruinviakken aldus geslepen 
zij n ,en dc grondslag van den steen gelegd, dan is het aan! eggen der onderrui- 
ten en bezecltjes zoo eenvoudig als voor de roosjes (fig. 288 tot 291}.Dikwijls 
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gebeurt het echter dat de slijper op de eindpunten geen bezecltjes maken zal, 
dit omdat het ge\-aarlijk werk is, en uit vrees dat bij het minste on¬ 
zachte aanraken op de schijf dc punt afbreken zal. Volledigheidshalve 
geven we echter op het model den steen gansch afgewerkt aan (fig. 292). 
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§ IV. — Roos-Markies , 

Ook deze heeft van boven deiizclfden snij vorm als de gewone markies. 
Zij heeft geenen onderkant, en is met de volle roosvlakken besiepen. De 
kruin ligt in het midden en geeft den markiesvorni weer. De dikte in 
verhouding der grootte is willekeurig. Ook deze fancy-steen heeft geenen 
ron dist band. 

Slijpmethode. 

Als voorbeeld der werkmethode voor markies nemen we een langen 
\ lakken steen met één wasrichting op kruin en kollet (fig. 293). Na het 








































































































kollet geslepen te hebben, zal men de kruin bewerken, De steen gelijkt 
veel op de roos-pendeloque, echter in plaats van één punt en écn cirkel- 
vormigen kant heeft deze slijpvorm twee eindpunten. De plaats van aan¬ 
leggen en wasrichting is ongeveer dezelfde, als die tier tweede werkwijze 
^^oor de rozen. Men zet den vlakken kant in ^cafloopemk en trekt den kant 



van <(nit de tang» lichtjes over en slijpt het eerste kruin vlak (tig. 294), 
Voor 't maken van het tweede ki uinvlak, duwt menden kant \'an (dn de 
tang» lichtjes naar links over (tig.295). Het derde en vierde vlak (hg.296-97) 
legt men daar juist tegenover op dezelfde wijze, i\len zorge t^rvoordat de 
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rib gemaakt door deze 4 kruinvlakken eene rechte lijn vormt uitkx)pende 
naar de twee eindpunten. Het vijfde en zesde vlak legge men tusschen 
het eerste en tweede en tusschen het derde en vierde kruinvlak (fig. 298) ; 
ze zullen ook « afloopend» loopen. Bij uitzondering kan het zesde kruin¬ 
vlak «tegenloopend»l-oopen. Ook zooals bij de roos-pendeloque moeten de 
ribben gevorind door vijfde en zesde kruinvlak over het middenpunt der 
kruin in rechten lijn naar elkander loopen (fig. 299). 

In uitzonderlijk geval, zou het wenschelijker geacht kunnen worden, 
het 2^ kruin^vlak nevens het kruinvlak aan den puntkant te leggen ; 
zulks wanneer het naif aan een puntkant opstekend is, 

De eerstê: oxld^rAut legt men bezijden van het vijfde kruin vlak, het 




zal «afloopend» of bij uitzondering «tegenloopend» loopen (fig, 300) 
en zonder van wasrichting te veranderen, de tweede onderruit links 
daartegen {fig, 301). Nadien trekt men de twee bezeeltjes bij (fig.302). 
Voor de derde onder ruit zal de versteller de rib voorzetten tusschen 
de reeds geslepen onderruit en de nog te maken derde onderruit, 
dit om den slijper toe te laten in ééne moeite het aantal be¬ 
zeeltjes aan den linkerkant te volledigen (fig. 303), De onderruiten en 
bezeeltjes langs den rechterkant worden op flezelfde wijze aangebraclit 
(fig, 304-305), Yoor het maken der bezeeltjes op de eindpunten van 
de roos-markies geldt dezelfde opmerking als bij de roos-pendeloque. 









































Nawoord. 


FiÉ. 306 


Hiermede kuiioen Avij dit lioofdstuk over de « Fancy-steenen » sluiten. 
Gaarne verklaren wij dat het ^^erre van volledig is, wat betreft ten minste, 
de slijpmethode \'an nog ontelbare andere fancy-steenen, zooals bij voor¬ 
beeld : de ring, de briolet, enz. (fig. 306-307). 

Zeer zelden wmden sulke steeiien vervaar¬ 
digd, cii sommige vragen daarenboven zulke 
bijzondere werktuigen, dat we in een algemeen 
vakboek handelende over de algen.eciie nijverheid, 
hierover niet breedvoerig kunnen uitweiden. 

De hiernevens afgebeelde ring is een echt 
meesterstuk; daarom gevoelen wij ons genoopt, 
hierover aan te halen, wat do Heer G, H. Antoine, 
zelf in zijn boek wLe diamant etrindustrie diamaii- 
taire n ons hiero\xn‘ mededeelt. 

(( Iii de tentoonstelling \'an Antwerpen in 1S94. 
kon men ecneii ring bewonderen, ^'eJ■vaardigd uit 
één stuk diamant, en langs binneii zoowel als langs 
buiten geslepen, bij middel \'an eene bijzondere 
bewerking, uitgevonden door den scliiij\'er dezer 
verhandeling. Het is tot heden, het moeilijkst en 
meest gewaardeerde werk, uitgevoerd in de kunst 
der diamantbewerking, omdat bij het slijpen van 
het inwendige dezes rings, men af te rekenen heeft 
met de ^verschillende slijpwassen van het diamant. 

Zulks levert voortdurend het gevaar dat het 
l^uiistwerk, Avaaraan reeds \xrschillende maanden 
ge^\x'rkt Avas, alle oogenblikken kon aan stukken 
springen. 




Fig, 307 


» Dit Averk is meermaals beproefd gCAvorden door slijpers-kunstenaars ; 
maar juist uit oorzaak A^aii bovengemelde moeilijkheden, Averd het nooit 
A'óór 1S94 tot een goed einde gebracht, en blijft dus deze ring een eenig 
en ongee\'enaard kleinood ». 
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HOOFDSTUK VUI. 


Axrscheidene Wetenswaardigheden. 


Het plaatsen der tang op de schijf. 


\"ooralecr den dop in de tang te plaatsen, om deze op de schijf te zetten, 
zullen we zien welk vlak hierin versteld is. Veronderstellen we dat men 
wete welk vlak men te maken heeft, toch is het geraadzaam eerst eens 
goed te kijken hoe de plaats er uit ziet, waar men een of meer vlakken 
zal moeten aanleggen, om aldus dan reeds de teekening van het vlak 
of verstel in den geest te scheppen ; w^ant alhoew^el de wijze van slijpen 
dezelfde is, toch verschilt vaak de eene steen met den andere, hetzij door 
grootte, breedte of dikte, of ook door vorm of naïve vlakken. 

Waanneer we dan goed bewust zijn van hetgeen %ve moeten maken, 
nemen wdj de tang bij de handvat in de linkerhand, het onderdeel om¬ 
hoog en de staart onder den linker arm, We nemen den dop met de 
rechter hand, plaatsen hem met het koperen steeltje in de uitgeronde 
opening, in de spleet der tang, draaien hem in den was van het te maken 
\'lak, en drukken met de linker hand de nijpers der tang dicht, terwdjl 
we met de andere hand de tang met den sleutel vast schroeven, 

Xii mag de tang op den molen worden geplaatst tusschen de pinnen 
of slede van het molenblad, wel in acht nemende dat de schijf van links 
naar rechts draait. 

Eerst zet men de tang niet de poot en op het molenblad, en laat 
daarna den bek zachtjes naar de schijf af dalen. 

Xatuurlijk mag de steen maar eventjes de schijf raken boven 
den loopkring (zie verderen uitleg over den loopkring later) om te zien 
of het vlakje op de juiste plaats tegen de schijf aandrukt. 

Zulks ziet men door het zwarte poeder dat er aan zal kleven. 

Drukt üf pakt het niet op zijne plaats dan zal men den dop druven i^aii 
dien kant w'aar het pakken moet. 

Drukt bij voorbeeld een paviljoen op hare rib tegen het kollet aan, dan 
zal men van de rondist afduw^en om lager te doen pakken, 
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Alle achtkant en brillaiideervlakjes, uitgenomen de sterretjes, laat 
men tegen de rondist aan, in gang loopen. 

Kruiswerkvlakkeii, iaat men daar pakken, waar men best oordeelt, 
volgens de ligging vsjï het vlak, daar deze 0[> ruwe of gesneden grond 
gemaakt v^ordt. 

Natuurlijk zal n:en een goed gesneden, bolvormigen hoek, noch tegen 
kollet iiocli tegen rondist laten pakken; men toetst hern in H middenpunt. 

Pakt de steen aldus op de gewenschte plaats ; dan zet men de tang 
terug op, laat het vlakje tegen de schijf aanwrijven, boven den loopkring 
in den optoetskring, steeds de tang bij haar handvat vasthoudende en 
lichtjes optillend, zoodat de steen nauwelijks de schijf rake om te beletten 
dat er groeven in zouden komen. Eens het vlakje aan gang gebracht, dat 
het zichtbaar loopt, dan plaatst men het in den looj^fkring. 

Het inwerkeii der schijf. 

Om eene nieuwe of verschgeschuurde schijf in te werken of te beginnen, 
smeert men een weinig z\\^aite poeder op het schijf blad, bovenaan zoo 
dicht mogelijk bij de spil, waar de cirkels het kleinste zijn. 

Zwarte poeder noemt men, het reeds gebruikte poeder dat van afge¬ 
werkte schijv-en wordt afgekrabt. 

Boven op dit poeder wrijft men een weinig gewoone diamantpoeder 
met een lederen lapje. Dit doet men slechts wanneer de schijf in beweging 
is. Men begint eene schijf in te werken, met het maken van kruisw-erk, 
liefst tweepiiiitstafels of zachte hoeken. 

Het is daarbij aan te bevelen dat men de schijven aan gang brenge of 
beginne in te werken met reeds gedeeltelijke geslepene vlaJ<ken. ;\Jen is 
alzoo zekerder cUit deze vlakken moeten loopen, wat den slijper toelaat, 
niet te moeten beginnen met onaangeroerde vlakken aan den gang te 
brengen op eene versclie schijf. 

Na alsdan den steen zoo dicht mogelijk tegen de spil aan getoetst te 
hebben, zooals vroeger reeds w^erd gezegd, plaatst men den steen op de 
schijf in het zwaarte poeder, daar waar men den loopkring maken wil. 

Deze laatste zal men kort bij den toetskring maken. 

Vooraleer een gedeeltelijk op eene andere schijf geslepen vlakje, op 
eene versche schijf te laten rusten in den loopkring, zal men het eerst 
plat-op laten perkken in den toetskring, tot dat men overtuigd zij dat het 
doorloopt. Het toetsen geschiedt dus altijd boven den loopkring. 

iMoest men eenen steen toetsen in of onder den loopkring, zou men 
gevaar loopen, van later den loopkring op een plaats te hebben, welke niet 
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stuiver gerkoeg is, aangezien er toch lichtelijk door het toetsen groeven in 
de schijf komen. 

De loopkring moet steeds glad en effen blijven; hoe minder groeven 
hierin, hoe zachter de schijf zal slijpen, en bijgevolg, hoe beter de 
diamant loopen zal. 

Achter den loopkring maakt men een kring (zoetkring geheeten) welke 
dienen zal om telkens er een vlakje bijna van grootte is geslepen, het 
hierin over en weer te wrijven,(opdatJde groeven of voren, welke bij het 
slijpen in het vlakje zijn^gekoinen, gansch zouden verdwijnen,) tot dat 
het vlakje dan zijne noodige grootte heeft bereikt. Die beweging noemt 
men afzoeten » of « polijsten 

De zoetkring moet dicht achter den loopkring aansluiten, en mag dus 
slechts gescheiden zijn door een dun cirkeltje zwart poeder. Om fijn te 
werken, en om een goeden zoetkring te behouden, is het aan te raden, 
dat wanneer men een geslepen vlakje begint af te zoeten, dit eerst slechts 
ten hah^e in den zoetkring wrijve, langs den kant des loopkrings, om 
ven^olgens wanneer het bijna spiegelglad is, het wat lager in de andere 
helft van den zoetkring te wrijven met snellere beweging. Zulks wordt 
aangcprezen, opdat, wanneer men begint af te zoeten, de groeven in het 
vlakje den zoetkring niet zouden beschadigen* 

De zoetkring, hebbende eene breedte van i tot 2 centimeters, volgens 
de grootte der te bewerken diamanten, moet tamelijk droog gehouden 
worden, dit is te zeggen poedervrij ; want moest men afzoeten in eenen 
met te veel diamantpoeder bestreken kring, dan zouden de vlakjes grauw 
uitslaan, alsof ze gesneden M^aren, 

Men moet in acht nemen, altoos bij tijds af te zoeten ; want is het vlakje 
in den loopkring van grootte geloopen, en bijgevolg nog onzoet, dan is 
het te laat, daar door het polijsten het vlak nog iets of wat grooter en dus 
te gjTOOt wordt. Dit geldt vooral voor de brillandeervlakjes. Wanneer 
de loopkring door een al te lang gebruik, niet effen genoeg is gebleven, 
om degelijk te kunnen wei ken, dan zakt men deze een weinig naar den 
rand der schijf toe in den zoetkring, of beter in het eerste gedeelte des 
zoetkrings. De nieuwe loopkring is dan reeds gedeeltelijk ingewerkt door 
het afzoeten, dat op die plaats geschiedde. 

Heeft men den loopkring gezakt, dan maakt men ook den zoetkring 
wat lager. .Alzoo zal de schijf stilaan na dagen, ja zelfs na ettelijke weken, 
volgens de bekwaamheid van den werkman, afgewerkt worden, door im¬ 
mer achteruit te werken, wanneer dit noodig blijkt. 

Wanneer de schijf in de helft is afgewerkt, dan slaat de kruiswerk er 
deze uit, en overhandigt ze aan den brillandeerder, die ze tot het einde 
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zal af werken. Brillandeerwerk geschied dus op gedeeltelijk in- of afge^ 
werkte schijven. W'anneer eene scliijf bijna gansch is afgewerkt en er 
nog een randje overschied, is het ^;oed deze weg te leggen, om er kwade 
tafels en kollet ten op aan gang te brengen. 

Hoe dichter de steen naar den rand der schijf geslepen wordt, hoe iiit- 
gestrekter de loopkringen woorden, en bijgevolg hoe heet er en ^'lugger 
de steen ml loopen. 

Schijfhouden- 

De slijper, die goed schijfhouden kan, zal doorgaans een ^dugge u^erk- 
ir.an zijn. Goed schijf honden beteekeiit immers lang op eene en dezelfde 
schijf werken, en hoe langer men het volhoudeii kan in eenen en deiizerfdeii 
kring te werken, zonder dat zij verslijt, hoe beter zij zal worden, 

finirers, niet alleen het diamantpoeder, dien men aan de schijf wrijft, 
dringt iii dezer poriën, maar ook datgene wat iTien van den steen afslijpt, 
nestelt zich erin, zoodat het in het geheel, niet de schijf is, w^elke de vlakjes 
aan den steen slijpt, maar wel het diamant zelve. 

Om dus lang van eene schijf te kunnen genieten toetse men zoo voor¬ 
zichtig mogelijk en late meii nooit den steen rusten zonder de tang vast 
te houden, tot men zeker is dat liij loopt. 

Dezen grondregel moeten we steeds in acht nemen. 

Altijd zullen w’ij de stcenen zoo zacht mogelijk op de schijf zetten, om 
alle kappen of groeven te \"OQrkomeii. 

Wïkl en ruw te werk gaan, kan ook dezen noodlottigen uitslag hebben, 
dat men wel eens den steen aan stukken zou kunnen slaan. 

Vooral zal men hierop aandacht nemen waanneer men een dun rondistje 
aan het bew'erken is cn dit in « tegenloopend i) staat. Door het om draaien 
dei tang om ze op de schijf te plaatsen staat het naar k afloopend » ge¬ 
keerd en draait dus de schijf \^an links naar rechts op hem af. 

Bij steenen met glessen, w’anneer deze het aan te maken \dak raken 
(in liet vak zon men zeggen «als de gles open ligt »), zal men den kring 
volstrekt vrij maken van zwart poeder, opdat dit er niet in zou 
kunnen dringen, en alzoo den steen ivaardeloos maken. 

Men zal vooral oppassen voor het afzoeten w anneer de gles tegen de 
rondist ligt, om het uitbrokkelen te voorkomen. 

Te veel lood of gewucht op eene tang plaatsen is niet te zeer te raden, 
beter is het, het te maken vlakje, wanneer het slecht loopt, in alle rich¬ 
tingen te draaien, om de goede en werkelijke w^as te vinden. 

\\"at zien we echter veelal gebeuren ? 






Vele slijpers, die, zoodra ze bemerken dat een vlakje loopt, 't zij goed 
of slecht,\'anaf het oogenblik dat het begint te blinken, zetten het in den 
loopkring, gebruiken poeder in overvloed, alsof daarin alleen de 
redding lag, plaatsen een lood op te tang en laten ze staan. 

Ja, zulke handelwijze is wel gemakkelijk en niet vermoeiend ; maar 
wat zal het baten } 

Ten eerste het werk vordert niet, en ten tweede vlakjes welke niet op 
eene goede was geloopen hebben, zijn niet zoo schitterend als andere. 

Hoe menignr.aal hebben we niet gezien dat slijpers, die met een of twee 
tangen werkten, meer verrichtten, dan andere die er zelfs tot zes toe op 
hunne schijf hadden staan. 

^^uj herhalen het hier nogmaals, geduld en kalmte zijn twee deugden 
voor eenen slijper. 

Heeft hij een vlakje in de eigenlijke wassen getoetst en later zelfs in 
al de genaamde wassen, toch is dit geene reden dat het niet zal loopen. 

Vragen we ons dan eens af, of het niet aan ons zelf ligt, of wc wel kalm 
en voorzichtig waren tijdens het toetsen, of we niet getoetst hebben in al 
te onplatte plaatsen, en vooral hebben we het vlakje reeds even in eene 
andere richting getoetst ? 

Hoe beter de vlakjes loopen, hoe minder groeven in de schijf, en hoe 
minder groeven in de schijf, hoe beter de vlakjes zullen loopen. 

Natuurlijk is het onmogelijk, eeuwig en altijd op een en dezelfde schijf 
te blijven werken. 

Alle steenen zijn niet van dezelfde goede hoedanigheid, en onv^ermijde- 
lijk kom.en er langzamerhand groeven in de besiepen kringen der schijf. 

Men trachte echter zoolang mogelijk vol te houden. 

De eene schijf werkt beter dan de andere, volgens ze goed geschuurd 
is geweest en volgens haren bijzonderen aard. 

Ook zal de slijper aan den schijvenschuurder opmerkzaam maken, dat 
hij volgens de hoedanigheid der steenen, de schijf minder zoet of ruw te 
schuren heeft. 

Het schijvenschuren. 

W anneer eene schijf afgewerkt is, brengt men ze naar den schuurder, 
die ze opnieuw met biksteen effen schuurt en er den ruwen grond uithaalt. 

Daarna brengt hij met (iothlandsche steen ondiepe inkervingen in de 
schijf, wat aan het poeder belet er afgeslingerd te worden, wanneer de 
schijf in beweging is. 

Wanneer er in eene schijf te diepe groeven liggen, moet zij met de 
machine afgedraaid worden, ook wanneer men de schijf vier of vijfmaal 
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geschuurd heeft, zonder deze te laten af draaien, daar ze dan gewoonlijk 
onplat is geworden en eene zekere davering teweegbrengt. 

^^'anneer een schijf blad uit evenwicht of balans geraakt, moet de 
schuurder haar terug de goede ligging geven. 

Indien de spilpunten der schijf dcor het loopen of door te hard op de 
pokhouten te slaan, niet meer gelijk zijn, laat men deze insgelijks effen 
draaien. 

Het zoeken naar verloren steentjes. 

In geval er een steentje verloren is, hetzij door laten vallen, of gelijk 
het nog gebeuren kan, door uit den dop, van de schijf te vliegen, keert 
men het stef in den omtrek van den molen bijeen, en zift het door eene 
zift, om te zien of het niet tusschen het bijeenkeersel ligt. 

In geval het steentje op den molen zou kunnen verstoken liggen, is het 
niet geraadzaam dadelijk hiervan het stof bijeen te keeren, daar het poeder 
nog al plakkerig is, en men het aldus tegen een voorwerp aan, of in eene 
spleet zou kunnen wrijven, alwaar het nog moeilijker zal te vinden zijn. 

\\’anneer men den grond keert, zal men in geval het een planken 
vloer is, in de richting der planken het stof bijeen keeren, om alzoo, 
wanneer men onwetende het steentje in eene spleet zou wrijven, het er 
weer uit weg te keeren. 

Verloren steentjes kunnen ook aan of in de kleederen verstoken zijn, 
daarom zal men, wanneer het noodig blijkt, zich ontdoen van werk- 
kleederen en de kleederen af stuiven om op de plaats het stof bijeen te 
vagen en te ziften. 

Moclit men in geen geval het steentje \*inden dan zal men al het bijeen- 
gevaagde stof en wegwerpsels, uitbranden in eenen grooten ijzeren 
lepel. Hierdoor zal men gemakkelijker in de overgeblevene assche, het 
steentje kunnen zoeken. 

Heeft een versteller een steentje verloren en zou het zich tusschen het 
soldeer kunnen bevinden, welk op de verstelbank verspreid lag, dan zal 
hij het, wanneer het steentje niet te voorschijn komt, laten smelten ; 
wanneer het steentje er zich in bevindt, zal het door de zwaarte van het 
lood boven drijven. 

Reinigen van diamant. 

\\'anneer de diamanten gansch afgewerkt zijn, om ze op de markt te 
verkoopen, zal men ze reinigen van al de vuile stoffen, voortkomende 
van de bewerking met het poeder. 
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Men kookt de steenen af in een porcelijnen schoteltje met handvat, 
boven een spiritus of gasv^lammetje. In het potje giet men de noodige 
hoeveelheid Ewavelziiur gemengd met 1/3 sterk water. In dit mengsel 
laat men de steenen ongeveer een tiental minuten koken, of liever tot 
wanneer de rook zuiver wit zal w^ezen. 

Dit koken wordt verricht in een bijzonder kastje, daar het koken van 
dit mengsel, r’erstikkende en ongezonde dampen verwekt. 

Boven het kastje is eene looden afvoerbuis, welke de dampen door 
eene schouw of venster, of anderen uitweg naar buiten voert. 

Zoodra de steenen zijn afgekookt, giet men terwijl het vocht nog 
kokend is, voorzichtig een weinig water in het potje, om zooals men in 
het diamantvak zegt, de steentjes te doen «verschieten Vervolgens 
giet men het mengsel eraf en spoelt men cle steentjes eenige malen met 
zuiver water af. 

Men zal aclit nemen het mengsel niet weg te gieten rechtstreeks in den 
pompsteen, daar er gemakkelijk een steentje medegaat. Men vergare 
dus alles liefst in eene potaarden kom, tot dat men de steentjes nageteld 
heeft, om alsdan het vocht in de riool te gieten om aJzoo de waterleiding¬ 
buizen niet aan te tasten. 

Wanneer dus de steentjes zuiver afgespoeld zijn, giet men er een weinig 
alcool over, droogt ze af in een linnen lapje en vervolgens in een zeemen- 
doek. 

Dit afdrogen moet voorzichtig gebeuren en men zal vooral opletten de 
steenen niet tegen elkaar te wrijven. 


Diamantafval en zijn gebruik. 


Boort. 

Dit is uitschot van diamant, te kwaad en te vuil om bewerkt te worden. 
Men stampt het boort tot poeder om den zager en slijper van dienst te 
zijn, bij het bewerken hunner steenen, 

KI at teersel. 

Klatteersel zijn de kleine splinters welke bij de bewerking van 't klieven 
of snijden af breken en vergaard worden in de zift van kliever of snijder. 
Klatteersel wordt even als het boort tot poeder gestampt voor hetzelfde 
doeleinde. 
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Snij poeder, 

Snijpoeder \‘oortkoniende vAii de wrijving tusscheii twee steenen bij 
het snijden, en welk onder de ^^ift in den snij bak vergaard wordt. 

Daar dit poeder niet zuiver is, doordat er gemakkelijk cementpoeder 
vm den snijdop afvalt, en zich met het diamantpoeder vermengt, brandt 
men in eenen ijzeren lepel bo\'en eene gasvlam om liet te zuiveren. 

Het bereidde diamantpoeder. 

Hierdoor verstaat men het poeder, hetwelk de zager aan zijne zaag, en 
de slijper aan zijne schijf doet, om de steenen te bewerken. 

Het bestaat uit gestampten boort of klatteerscl, of ook enkel uit snij¬ 
poeder, of ook uit deze drie te samen, volgens keuze en noodwendigheid. 
Het wordt gemengd tot ]>ap met zuivere zoete (ienua olie. 

De verhouding van bovengemelde mengeling voor den slijper, verschilt 
natuurlijk volgens de kwaliteit \ an het werk.oor goed loopcnd werk, 
zal men bij i karaat goed snijpoeder, ongeveer 25 druppels olie voegen. 
Wanneer het snijpoeder gemengd is met boortpoeder, mag men gerust 
paar druppeltjes olie meer gebruiken. 


























































De vindplaatsen van het Diamant. 


In alle werelddeel en heeft men diamant gevonden ; alle zijn echter niet 
even rijk aan deze zoo zeldzame delfstof. 

De oudste vindplaats is Voor-lndie, vooral Golkonda, doch later kwamen 
er overvloediger uit Brazilië. Sedert 1829 heeft men in het Oeralgebergte, 
en sedert 1870 vooral in Zuid-Afrika veel en zeer groote diamanten 
gevonden. Verder weet men dat er ook op Sumatra eiiBorneo, in Noord’ 
Carolina, Georgië en Californië, alsmede in de gouddistricten van Aus¬ 
tralië aanwezig zijn. Grooter van beteekenis dan deze laatste zijn de nog 
pas voor eenige jaren ontdekte vindplaatsen in Engebch Guyana, Zuid’ 
\\ est-Afrika, (vroeger Duitsche kolonie en nu staande onder Engelsch 
Protectoraat}, en in den Belgischen Congo. Eindelijk is het meldenswaar¬ 
dig, dat diamant niet alleen een bestanddeel is der aarde, maar ook vaak 
in hemellichamen en de meteoorsteenen aangetroffen wordt. 

Voor hetgeen den aard en de wijze van het voorkomen van het diamant 
betreft, dient erop gewezen dat dit edelgesteente den meesten tijd op 
secondaire ligplaatsen gevonden wordt. 

Om de beteekenis dezer uitdrukking te begrijpen, moet men weten, 
dat onder de edelgesteenten, de eene gevmnden worden in hunne oor¬ 
spronkelijke (primaire) ligplaats, d.w.z. op die plaats van de aardkorst 
of in dat moergesteente waarin zij ontstonden, terwijl anderen, dooi 
wed erge stel ten is of door andere verstoringen van het oorspronkelijke 
gesteente losgemaakt werden, om daarna op eene tweede (secondaire) 
ligplaats terecht te komen, De nieuw gevormde ligplaatsen van het 
diamant zijn meestal los en ongebonden, andere malen, zooals dat in 
Brazilië en Indië voorkomt, door bijkomende verbindingsmidcleleii tot 
vaste conglomeraten en harde zandsteenen samengepakt. Voor hetgeen 
het oorspronkelijke gesteente betreft, in wiens schoot het diamant 
ontstond, en waaruit het in de secondaire ligplaatsen geraakte, daarover 
zijn de delfstofkundigen het niet cens ; alleen weet men met zekerheid 
dat de oorsprong van het diamant niet overal dezelfde geweest is. 

Om ons een duidelijker begrip te vormen van het voorkomen van het 
diamant in de natuur, gaan wij over eenige der %a}ornaamste vindplaatsen 
van dit edelgesteente handelen. 
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I. VOOR-IXDIE. 


Vanaf de oudste tijden was Voor-Indië bekend als het land, waarin 
zich de schatten der delfstoffenwereld als in een schatkamer hadden 
opgehoopt, en waar vooral de diamanten als een geschenk der aarde, 
of liever der Goden beschouwd werden : de afgodenbeelden waren er dan 
ook overvloedig mee versierd. Tot aan de ontdekking der Braziliaansche 
diamantmijnen in 1728, was Indië het eenige land dat de overige wereld 
van diamant voorzag : sedert de tweede en derde eeuw vóór Christus, 
kwamen al de steenen uit Indië. 

De talrijke vindplaatsen van diamant zijn in Indië op eene zeer uit¬ 
gestrekte landstreek verdeeld. Voor zooverre men heeft kunnen nagaan, 
zijn die vindplaatsen gelegen aan de Oostzijde van het hoogland van 
Dekkan, terwijl degene, die meer naar het Zuiden liggen, behooren tot het 
stroomgebied van den Panar. Vandaar richten zij zich in eene dikwijls 
onderbrokene streep naar het Noorden over den Kistnah, den Godavery 
en Manaheidy tot aan het Zuidelijke stroomgebied van den Neder- 
Ganges in Bengalië onder den graad van de Noordelijke breedte. 

Verder gaan ze westelijk over den Zonestroom in Bandelkhand tot aan 
de Tonse en Sonar en houden aan den Kenstroom in het Oosten van 
Dschatterpur op. 

W’at buiten dit gebied nog gevonden wordt is heel weinig, en gedeelte¬ 
lijk zijn de berichten daarover zeer onzeker. 

Meestal is men van meening dat al de Indische diamantmijnen reeds 
in den \'ersten ouderdom uitgebaat werden. Inderdaad kan men voor de 
meesten het tijdperk niet aanwijzen waarop men met de delvingen 
begonnen is. Voor de belangrijkste echter is het zeker dat hunne uit¬ 
bating niet van zoo vroeg dagteekent : zij zijn allen ontgonnen in het 
laatste duizendjaar en vele in de laatste helft daarvan. 

De diamant bevindt zich in Indië gedeeltelijk in zachtere en lossere 
ontbindingen der gesteenten, door de wedergesteltenis veroorzaakt ; 
gedeeltelijk ook nog in het zand en de kiezels van stroomen en beken, 
die door de diamantbevattende grondlagen heenvloeien en daaruit de 
bevatte diamanten in hunnen vloed medenemen. 
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Onder aardkundig oogpunt kan men de dia mant beddingen in Indië 
in 3 klassen rangschikken : 

lO) De rivierbeddmgen, alwaar door den \1oed of stroom der wateren 
de diamanten heengevoerd worden. Dit heenvoeren kaïi nog hedendaags 
bestatigd worden door de opvolgeiitlijke ontginningen welke jaren 
achtereen in eene zelfde streek hebben plaats gehad. 

2^) De beddingen aan de oppervlakle ; die bestaan uit samengebrachte 
ophoopingen van liet slib der rivieren* Deze ophoopingen gebeurden vroe¬ 
ger en hebben nn ook nog plaats. Daarin be\‘indt zich dus het diamant 
dat met andere rotsbrokkelingen en steenafval op die plaatsen gestrand is. 

3^) Iiindelijk de diepere beddingen die door bezinksel gevornid v'crdcn 
in de aarde, en welke \"an ouden datum dagteekeneji en \'olgens weten¬ 
schappelijk onderzoek tot de laagste sedimentaire beddingen behooien. 
Wat deze laatste beddingen betreft gelooven de meesten met dat, hoe oud 
ze ook mogen wezen, ze mogen beschouwd w^orden als primaire lig¬ 
plaatsen van het diamant. 

Toch heeft Chaper iii een verslag, ingediend in 1884 bij de «Académie 
des Sciences en waarin hij de ligging beschrijft \un eene rots die volgens 
hem de oorsprongsplaats zou geweest zijn van het diamant. 

(ledurende eene reis iii Iiidië in 1882 had hij het geluk in de omstreken 
van Bcllary, hoofdplaats van de presidentie van Madras, een diamant 
tc vinden in den schoot van eene giaiiietsoortige steenklomp. Een dia¬ 
mant bevond zich daaiin naast het gesteente dat men Korund noemt. 
In een anderen granietgaiig van dezelfde soort vond hij 2 andere diamant- 
kristallen ; beide waren \'an octaëdrischen ^^orm met volkomen scherpe 
kanten en hoeken, zonder de minste sporen van afgerondheid. 

De inboorlingen van die streek beweren reeds meermalen dergelijke 
diamanten in dezelfde voorwaarde gevonden te hebben. Chaper twijfelt 
dan ook niet dat zijne steenen oorspronkelijk in dien rooden graniet- 
achtigen steen ^ Pegmatiet » genaamd, gegroeid zijn en dat ze alleen later 
daar\'an door de wedergesteltenis veroorzaakte ^Tibrokkeling, zijn ver¬ 
wijderd geworden. 

Deze meening van Chaper wordt in twijfel getrokkej* door den Indischen 
geoloog (aardkundigen) Foote. In alle geval wordt cr verzekerd, dat in het 
Panargebied, alsook in Brazilië en in Lapland diamanten in Pegmatieten 
ge \'On d en w erden. 

De Indische diamantbeddingeii worden \'erdeeld : 
in de zuiderbeddingen ; 

2^) de beddingen \’an het Centrum ; 

3^) de beddingen van het Noorden. 
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i^) Beschrijving van de Zuiderbeddingen. — Het zuidelijk ge¬ 
deelte van Indië bevat een zeker getal streken waar diamant gevonden 
wordt ; deze echter kunnen gerangschikt worden in 4 bijzondere dis¬ 
tri kten : 

a) het dist rikt v^au Ciippadah : 

b) > Bellary ; 

c) rt » . Karnul ; 

d) » >1 Golconda. 

a) De bijzonderste mijnen van hei distrikt vafi Cuppadah, in dewelke 
veel diamant werd gevonden, zijn gelegen aan den Panar (rivier). Vroeger 
werden in deze beddingen schoone en waardevolle diamanten gevonden, 
waaronder er twee zijn die voor 5000 en 3000 Pond sterling verkocht 
werden. In 1869 werd eene nieuwe uitbating beproefd maar zonder eenen 
goeden uitslag. De beddingen van ditzelfde distrikt bij Gondapetta zijn 
\'an vier tot twaalf voet diep uitgegra\^cn ; de diamanten die men daar 
vindt, zijn meestal los, maar somtijds ook met rolsteenen samengegroeid. 
De mijnen van Wollapully zouden ontdekt geworden zijn in 1750. Veel 
diamanten worden daar niet ge\’onden, maar ze moe ten volgens verzekerd 
wordt, gekenmerkt zijn, door eene buitengewone hardheid en door eenen 
schitterenden glans. 

b) In hei disirikt van Bellary vinden wij niets dan verlatene mijnen; 
die van ^hmimadagu zouden reeds sedert 1830 niet meer uitgebaat zijn, 
alhoew^el er toch nog van tijd tot tijd eenige diamanten gevonden worden. 

c) Hei distrikt van Karnid waarov^er de aardkundige King ons zeer 
belangrijke berichten mededeelt, zou volgens hem een groot getal dia¬ 
mantmijnen bevatten. De eenigste beddingen echter die nog van eenige 
beteekenis zijn, zijn die van Banaganpilly en Ramiilkota. De eerste hebben 
dit eigenaardigs, dat zij bestaan uit verschillende putten welke onderling 
^'ereenigd zijn en zoodoende als onderaardsehe gaanderijen uitmaken 
langs dewelke men de diamanten opspoort. Deze zijn gewmoulijk van 
kleinen omvang en vertoonen meestal den vorm van den octaëder en van 
den dodecaëder. De mijnen van Ramulkota hebben ook denzelfden in- 
wendigen aard; de putten zijn uitgehoiuven in kwartsrotsen, en de dia¬ 
manten die zij bevatten hebben een on\-olmaakten kristalvorm, en ver- 
tüonen verschillende kleuren. De eene zijn wat, de andere grijs, andere 
nog geel en zelfs groenachtig. Zooals in bovengemelde mijnen, zijn ze van 
kleinen onir^ang. 

d) Hei distriki van Golconda, bevat een groot aantal beddingen, die 
\Toeger bijzonder met groote bedrijvigheid uitgebaat w'crden. Tot deze 
groep behooren de oudste en beroemste diamantbeddingeri, die de schoon- 
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ste en de grootste diamanten geleverd hebben. Zij liggen echter niet zooals 
de naam het schijnt aan te duiden, vast aan Golconda bij Hijderabad. 

(kilconda was siechts de stapelplaats voor de in verder vervdjderde 
streken gevondene diamanten die daar ook gedeeltelijk geslepen werden. 

A\s Tavernier dezt^ streken bezocht waren er een t^v^ntigtal groe^-en in 
bewerking die meestendeels een grooten voorraad opleverden. Later werden 
ze allen op 2 of 3 na verlaten, zoodat van degenen die Tavernier de 
beroemdste noemde zelfs de ligplaats niet meer bekend is* De rijkste dezer 
groeven gelegen aan liet Oosten van Golconda waren die van Koiliir aan 
den rechteroever van den Kistna, Deze streek werd door Tav^ernier Gani- 
Kollur genoemd en wordt ook wel beduid onder den naam van Gani, 
dat groeven beteekend* De diamantgroeven Colour werden in onge¬ 
veer 1560 ontdekt. Eerst vond men er bij toeval een steen van 25 karaat 
waarna er talrijke andere volgden, waaronder er vele \'an 10 tot 40 karaat* 
De hoedanigheid echter dier steenen kwam echter niet altijd met hunne 
grootte overeen, meermalen waren ze niet rein en helder, De beroemde 
Koh-i-noor nu behoorendc tot den eiigelschen kroonschat en de Groot- 
IWogool komen van deze streek voort, evenzoo als vele andere schoone 
blauwe diamanten waaronder bijzonder de bekende van den bankier 
Hope* Tn den tijd van Tavernier moeten daar,volgens hij verhaalt, 60,000 
incnschen gearbeid hebben, Heden echter zijn die groeven gelieel en 
al verlaten. Vervolgt men den loop van den Kistna dan treft men aan 
de mojiding ^-an den Moundjar, op den linkeroever de vroeger zoo rijke 
groeven van Partial, waaruit waarschijnlijk de tot den franschen Kroon¬ 
schat behooreiide Regent of Pit afstamt. 

Nog verder op de linker noordelijke zijde van den Kistna, niet ver van 
de dorpen Golapilly en Gondapilly liggen de vroeger zoo rijke Malavily- 
groepen, niet ver van Ellore, plaats die aan dezen groep ook wel den naam 
van Elloregroep geeft* Deze groepen zijn de laatste 30 jaren van de 
eeuw uitgebaat geweest; zij leverden echter den laat sten tijd weinig 
op en zijn tegenwoordig geheel verlaten. Op het gebied van dezen Gol- 
condagroep die meestendeels tot Hyderabad behoort, hebben de Engcl- 
sclien hunne Hyderabad Company opgericht. Deze had in 1891 in het 
geheel 862 3/4 karaat gewonnen. 

Gaat men nu van den Kistna meer naar het Noorden, dan komt men op 
liet gebied van den Goda^'cry ; als vindplaats van diamanten aan dezen 
stroom gelegen is Badrachellum. 

Dat hier diamanten gevonden werden behoort volgens sommigen tot 
eenc legende. Van veel meer beteekenis is of was ten mijiste de \’OOrt- 
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brengst van het stroomgebied van den ifahanadx' dat tot ]iet tweede 
distri kt behoort, 

2^) Beddingen van het Centrum. — De beddingen van bet Centrum 
worden verdeeld in 3 bijzondere groepen de Sambalpurgroep, noord¬ 
waarts van den Goda\'ery en in bet midden van den Mahaiiady* 2^ De 
groep van Wairaghar, 3^ De gi’oep van Tscota Xagpur (Bengalië), 

De diamanten van den ^lanahadygroep welke tamelijk ver verwijderd 
is van de andere groepen, en gelegen in de middenprovinciën zijn wellicht 
diegene, door de ouden reeds gekend. De diamantstroom waarvan Ptole- 
meus gev'aagt moet in deze streken gezocht worden en volgens alle 
waarschijnlijkheid werd door hem de ^laiiahady bedoeld. De diamant- 
lagen bepalen zich aan deze rivier bij de streek \'an Sambalpur; in de 
andere streken welke hij dooradert, orden geene diamanten gevonden. 

Niemand weet wie de eerste steenen in de omstreken van Sambalpur 
ontdekt heeft, maar van zeer vroege tijden reeds waren zij gekend. Een 
der gewichtigste punten aan den Mahanady, schijnt vroeger geweest te 
zijn het 7,5 km. lange eiland, Hira-Khimd ; zijn naani beteekent (dia- 
mantgroeven). Dit eiland verdeelt den stroom in 2 kanalen ; alle jaren 
kwamen bij droog weder aan het einde van Maart of later wanneer de 
stroom bijna was uit gedroogd, en duizende menschen beijverden zich 
om hier diamant in te zamelen. 

Tot de middenbedding behooren ook de diamantgimeven \’an W'aïraghar 
in het dist rikt van Dschanda. Deze groepen op ongeveei 150 km. van 
Nagpur gelegen, zijn zeer oud. Vroeger waren zij zeer rijk ; sedert 1S27 
echter geheel en al verlaten. De steenen liggen er in een roode of gele 
zandachtige aarde. Verder naar het Noorden sluiten zich bij de groep van 
Sambalpur de diamantgroepen van Tschota-Nagpur aan. Deze zouden 
in de 16'^^ en 17'^^ eeuw vele groote en schoone steenen geleverd hebben, 
die allen aan eenen stroom ontwoekerd werden. Welke deze stroom was, 
weet men niet met groote zekerheid ; algemeen wordt echter aangenomen 
dat het de Sank was, een linker nevenstroom van den I 3 rahmini. 

3*^ Beddingen van het Noorden, — De beddingen van het Noorden 
kunnen verdeeld worden in 2 verschiliende groepen : De Pannagroep 
in het hoogland van den Bandelkhand en ^'erder de mijnen gelegen in de 
andere provinciën en hoorende bij Kameriya, Brijpur, Majgoha, enz. 

De Pannagroep : De diamaiitgroev^en welke tot deze eerste groep 
behooren, liggen dicht aan den Ganges, de eene in onmiddeliijke nabijheid 
van Panna, Zuidwestelijk \'an Allahabad ; de andere meer van die stad 
verwijderd, west, zuid of oostwaarts, Groote steenen lieeft men hier niet 
gevonden : maar dit wordt door hun groot aantal en hunne uitmuntende 
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hoedanigheid ruimschoots vergoed, Hiin gewone \'orm is die van den 
octaëder en die wan den dodecaëdei . De Pauiianiijnen zijn \worzekcr de 
belangrijkste van deze streek, In den loop van de eeuw werden zij 
meernialen bezocht en het is Jacqiieinont die tijdens zijne reis in Indië 
in 1840 er ons de belangrijkste beschrijving van geeft. Op zekere plaatsen 
worden de diamanten geheel en al aan de opper\ lakte gevonden. Deze 
opsporingen vdn de diamanten aan de oppein lakte welke door de inboor¬ 
lingen Djila genoemd worden, zijn zeer talrijk en mogen door iedereen 
gedaan worden zonder betalen van patent. 

Uit andere mijnen worden de diamanten boven gehaald bij middel van 
vervaardigde putten ; deze uitbatingen worden door de inboorlingen met 
den iiaam van (iahiva betiteld. 

T)e Pannamijnen zijn tegenwoordig nog onder al de mijnen die meestal 
verlaten zijn, de belangrijkste, met het oog op de voortbrenging, alhoewel 
zeer zware taksen er de uitbating moeilijk van maken. 

Een groot getal inw'oners vbai Ihiniia kunnen nog \'an deze uitbating 
leven, hetzij dat zij voor eigen rekening werken, lietzij dat zij arbeiden 
voov vreemde patroons. 

Dikwijls verstaan zij zich met de makelaars die liun premiën betalen 
voor diamanten W'cike hun rechtstreeks overhandigd worden, voordat 
zij in het bezit van de eigenlijke eigenaars geraken. 

De mijnen w^elke wij zoo even buiten die wan de Panuagroe]i hebben 
aangehaald, zijn v^an zoo w^eiiiig belang, dat het hier oainoodig is verderen 
uitleg aan te wijden. 

Hedendaagsche produktie. 

De oude glans van Indië is hedendaags zeer verminderd en de pro- 
duktie van bijna geeiie beteekenis meer. 

In i8g8 bedroeg zij 170 ; in 1890, 124 k^ — in igoo, hebben de 

PannagrüevTii 169 k< geleverd, vandaar komt tegenwoordig meestal het 
ganse]le bedrag der voortbrenging en ook de beste steenen. Voor 1903 
W'orden 210,74 eene waarde van 2579 £ opgegeven. Voor 1904, 

268,48 \ó van eene waarde v'aii 2O36 £. V(K:>r de bedragen v^an v'roegere 
tijden kan men moeilijk nauwkeurige getallen aangever. De gezamen¬ 
lijke voortbrengst van al de Indische mijnen v'an af hare ontdekking 
tot op onze dagen, w ordt gesel 1 at op 10 millioen karaat, of 2050 kgr ; 
dat is iets meer dan 2 ton. Tot kort voor den grooten oorlog bedroeg 
de jaarlijksclie voortbrengst 286,48 karaat. 

De oorzaken van dezen achteruitgang der Indische mijnen zijn v'clgens 
Eauer van verscheideneii aard. De rijkste groeven werden in \Toegere 
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tijden geheel uit geput, zoodat alleen de armere beddingen ter uitbating 
overblijven 2^ Door onophoudelijke oorlogen die het land verwoestten, 
werden menige groeven voordat zij geheel en al uitgebaat waren, ver¬ 
laten, en in het vervolg dacht men er niet meer aan ze opnieuw te ont¬ 
ginnen ; ook werd daardoor de aanvraag naar dit edelgesteente die 
trouwens heden nog in Indië zeer groot is, merkelijk verminderd. 3^ In 
vroegere tijden (en ook nog in sommige distrikten heden) moesten de 
werklieden al de steenen boven eene zekere grootte aan de x'orsten afstaan 
aan wien het land en de groeven behoorden, en voor de kleinere steenen 
moesten zij volgens de streken ook nog eene zekere belasting betalen. 
Zoo werd de \’oortbrenging merkelijk verminderd, want wegens deze 
lasten welke op de arbeiders drukten zagen zij liever naar eene meer winst¬ 
gevende werkzaamheid uit en verlieten zoo de groeven welke in andere 
omstandigheden en onder betere arbeidsvoorwaarden waarschijnlijk nog 
een gunstig bedrag zouden hebben opgeleverd. 4^^ De geweldigste slag 
echter werd aan den Indischen diamanthandel toegebracht, door de ont¬ 
dekking van de Hraziliaansche mijnen die in 1728 hare diamanten op de 
markt brachten. Met deze mijnen gevuld met versche en onaangeroerde 
diamanten konden de sedert honderden ja duizenden jaren uitgebuitte en 
verlaten Indische groeven niet meer in koncurrentie komen. 5® In nieuwere 
tijden heeft de rijke voortbrengst van de Zuid-Afrikaansche diamant¬ 
velden welke zich bijzonder kenmerkt door het opleveren ^'an grootere 
steenen, de ongunst van Indiëns beddingen nog vergroot, b® .W’ijl ook sinds 
langen tijd, sedert eeuwen in Indië geene nieuwe beddingen de plaats meer 
innemen van de verlatene zooals dat in Brazilië nog steeds gebeurt, is het 
wel te verwachten, dat in een niet verwijderden tijd, Indië zoo goed als 
van de lijst der diamantvoortbrengende landen zal geschrapt worden. Men 
heeft wel een oogenblik de hoop gekoesterd dat de voortbrengst weder 
gunstiger zou worden wanneer zij uit de handen der inboorlingen in die 
der Europeanen zou overgaan. Op sommige plaatsen heeft men eene 
systematische ontginning der beddingen op Europeesche manier beproefd ; 
maar tot hiertoe zonder eenigen uitslag. 

Mogelijk'is het dat met de steeds toenemende kennis der aardkundige 
gesteltenissen \'an dit land toch nog eenmaal nieuwe ontdekkingen van 
diamantbevattende lagen zullen gedaan worden ; maar deze verwach¬ 
ting hangt voor het oogenblik nog geheel in de lucht. (Zie Bauer). 

Grootte der Indische diamanten. 

Dat vroeger groote diamanten in aanzienlijk getal in Indië gevonden 
zijn, hebben wij reeds gezegd. Wat tegenwoordig gevonden wordt, is van 
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kleineren aard en kan zoo goed onder oogpunt van grootte als van 
hoeveelheid de vergelijking met de vroegere vondsten niet doorstaan. 
Toch geberirt het nog van tijd tot tijd dat er nog een steen van belang 
ge\^onden w^ordt ; het bewijs daarvan vinden wij in den 67 3/8 zwaren' 
diamant in 1881 opgedolven. 

Hoedanigheid der Indische diamanten. 

Wat de kwaliteit der Indische diamanten betreft, hierover hebben %vij 
geene breedvoerige berichten. Het is zonder twijfel toch dat Indië zeer 
vele steenen van allerfijnsten vorm geleverd heeft ; zeer talrijke diamanten 
zijn er gevonden van zulk een glans, zulk een water, zulk eene vuur- 
pracht, zulke blauwwitte kleur, dat ze zoo noch in Brazilië, noch bijzonder 
niet in Zuid-Afrika in dezelfde hoeveelheid aangetrolfen worden. 

Berichten, bijzonder o\^er eenige groeven, maken toch ook melding van 
minderwaardige steenen ; bijzonder van die welke zwarte insluitingen 
bevatten. Maar ondanks dat staat Indië op den eersten rang van alle 
landen voor hetgeen den uitmuntenden kristalvorm van zijne steenen 
betreft. Uit dit land stammen af al de levendige en sclioon gekleurde 
blauwe, groene en roode diamanten, terwijl de gele lioofdzakelijk in 
Zuid"Afrika te huis hooren. 


Geraadpleegde schrijvers : M. Hauer — E. Bokran = J Escard — O. Stutten — Williams. 








II. BRAZILIË. 


De Braziliaansche diamanten werden rond het jaar 1725 door goud- 
wasschers in de omstreken van Tejuco in de provincie Minas Gcraës in de 
goudbevattende zanden van eenige beken en stroomen ontdekt. De blikken 
dier goudwasschers werden tijdens hunnen arbeid getroffen door glan¬ 
zende steentjes waarvan zij echter de waarde niet vermoedden. Toch 
raapten zij ze samen en lieten ze per gelegenheid in 1728 naar Lisabon 
vervoeren. Daar verklaarde de hollandsche consul, wien ze ter bezich¬ 
tiging overhandigd werden, dat het diamanten van de beste kwaliteit 
waren. Nu begon men in die streken een ijverig onderzoek in te stellen 
bijzonder in rivieren en stroomen en weldra stelde men vast dat allen een 
zeker getal diamantsteenen bevatten. De Portugeesche regeering om nu 
een waakzaam toezicht te houden over de uitbating van dit kostbaar 
edelgesteente zorgde er voor dat het diamantdistrikt, bijzonder Serro do 
Frio, afgesloten werd; stelde bijzondere voorschriften en verordeningen 
vast en gelaste eene militaire afdeeling met het verhinderen van onge¬ 
oorloofde diamantopzoeking. Bij verder onderzoek bleek het dat de 
tegenwoordigheid van diamantsteenen zich niet beperkte bij de grenzen 
van Serro do Frio ; ook in andere gewesten van Minas Geraës werden 
talrijke en gewichtige vondsten gedaan ; ev’eneens in andere provinciën 
zoo naar het Zuiden in Sao Paulo en Parana, naar het Westen in Goyaz 
en Matto Grosso en naar het Noorden in Bahia en wellicht ook in Per- 
nambuco. Tot de laatste tijden toe zijn steeds van tijd tot tijd nieuwe 
en gedeeltelijk zeer belangrijke diamantligplaatsen bekend geworden ; 
dit laat ons veronderstellen dat het getal der ontdekkingen nog niet ge¬ 
sloten is en zulks te meer daar de tot hiertoe in uitbating zijnde diamant¬ 
velden gedeeltelijk in nog weinig opgespoorde streken gelegen zijn. 

De Staat Minas Geraëas heeft tot heden toe zijne belangrijkheid 
behouden, alhoewel ingevolge de langjarige en overgroote produktie, 
de opbrengst van den huidigen dag niet meer kan opwegen, tegen 
die van vroeger, en bijzonder niet tegen die welke onmiddellijk op 
de ontdekking volgde. Deze vermindering echter wordt gedeeltelijk ver¬ 
goed door de nieuwe vondsten in den loop van de vorige eeuw, en bij- 
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zonder in het laatste tiental jaren in Bahia gedaan. De rijkste opbrengst 
komt tegenwoordig uit deze pro\ancie. Alle andere provinciën staan ver 
beneden de twee hierboven \^eniielde ; gedeeltelijk hebben zij maar een 
onbeduidenden voorraad opgebracht ; gedeeltelijk ook zijn zij te weinig 
bekend om over de verhouding hunner opbrengst reeds een beslissend 
oordeel te kunnen vellen. (Zie Baiier). 

Beschouwingen over de diamantbeddingen van Brazilië. 

De diamant beddingen bij Diamantina (Tejuco) zijn verreweg de oudste 
en ook lange jaren zijn zij de belangrijkste geweest van Brazilië; aan 
haar hebben de deskundigen de meeste aandacht gewijd ; wij gaan ze 
daarom ook als tj^pen nemen, en hare aard, hare geografische ligging 
en hare uitbating beschrijven. 0\-er de andere zullen wij dan minder 
breedvoerig behoeven te handelen. 

A) A ardktmdige beschrijving. 

Meermalen zijn diamantbcddingen bij Diamantina bezocht geweest, 
en verscheidene geleerden hebben daarover min of meer breedvoerige 
verslagen ingediend ; onder deze kan men aanhalpn : (.rraaf de Suzanet, 
Biirton, Heusser, Clawsen, de Helmreichen. Vóór drie jaren echter werden 
ons de belangrijkste en zekerste inlichtingen geleverd door Orville, Derby, 
Gorceix en de Bovet. Het is op de inlichtingen van deze laatsten dat wij 
bijzonder zullen steunen. 

Diamantina \'roeger Tejuco, stad in de provincie Minas Geraës, en 
middenpunt van de diamantbeddingen die deze provincie bevat, is gelegen 
op eene hoogte van ongeveer 1200 meters boven den zeespiegel ; zij 
bevindt zich op een afstand van 311 kilometers van de stad Ouro-Preto, 
hoofdstad der provincie, en is met deze verbonden door eenen moeilijk te 
bereiken zandweg. 

De aardkundige hoedanigheid ^"an deze streek wordt op de volgende 
wijze samengevat uit eene beschrijving welke Gorceix ervan gemaakt 
heeft. De meeste rotsen die zich in deze streek vertoonen zijn van kwarts^ 
achtigen aard, die onder den invloed van de wedergcstcltenis'gemakkelijk 
verbrokkelen. 

Onder deze rotsen, vindt men lagen van denzelfden aard, maar^daar^ 
enbD\*en mica bevattende, dewelke zich meestal onder bladvorm 
vertoont. 

(-)ndcr oogpunt v^n aardrijkskundige ligging vormen de omstreken van 
Diamantina eene groote hoogvlakte, die zooals wij reeds zagen tot 1200 
meter bo^'en de zee uitsteekt. 

Het is op deze hoogte dat de diamanten gevonden worden, alsook in 


313 











de beken en stroomen die zich vandaar naar de dalen richten* De diamant* 
beddingen kunnen dus ^'erdeeld w orden in : 

a) rivierbeddingen* 

b) beddingen genaamd ygupiarraM gelegen op de oeveis der rivieren 
of op de terrassen der hemelen* 

c) beddingen der hoogvlakten. 

De duidelijkste beschrijving eu de nauwkeurigste die o^'er deze 
beddingen verschenen zijn, bevinden zich in een artikel verschenen voor 
eenige jaren in de « Annales des mines » en gesclneven door de Bovet. 

Deze beschrijving zal ons tot gids dienen : 

A) In de rivierbeddingen, zegt hij, vormt de delfstof, samengesteld 
door de vcreeniging van diamant met verschillende jormagoes, hetgeen 
men noemt tt Cascalho Dit w oord is niet te vertalen en bedoelt eigen^ 
lijk Diamanterts Jn deze samenstelling van diamanterts be\hndt 
zich ook leemgrond en eene gi'ootc verhondiiie kwartsm'int* De 
(lascalho bevindt zich onder in de rivieren, vastgehecht aan eene rots 
die door de ertsbewei kers der streek iiPisarra » genoemd wordt. 

De cascalho is gew^oonlijk overdekt met eene laag rotsblokken en ook 
met eene min of meer dikke laag zand ; zoo gebeurt het, dat de Cascalho 
zich zoowel op eene diepte van lo cm* als van 20 cm. of 30 cm* onder de 
bedding van de rivier bevindt* 

De cascalho ligt niet op regelmatige afstanden verspreid in de riv ier. 
Door de wijze w^aarop liij \^erspreid ligt in de rivier neemt hij min of meel¬ 
den vorm aan een reiisachtigen paternoster* 

Buiten deze Cascaihos zijn er nog plaatsen in de rivier bijzonder rijk 
aan diamant, « Ccddeiroes » genoemd (ketels) en « Canaes (Icaiialen)* 

Een Caldeirao is een reusachtige ketel'; daarin bevinden zich de 
meeste diamanten. Uit deze ketels zijn door het gedurig wrijven van de 
grint steenen tegen het diamant, de gr int steentjes langzaam vei’wijderd 
geworden - Immers door het gedurig aanraken en wrijven tegen het dia¬ 
mant, zijn zij van zulken kleinen omA^ang geworden, dat zij gemakkelijk 
door het water medegesleept Averden, Avat niet liet geA’al was voor de 
diamantsteentjes, die eens in dien ketel opge\"angen, er niet meer uit 
AXu’Avijdtrd werden* 

Een Caldeirao is dus een door de natuur geAxn ind merkwaardig toestel 
om de diamanterts op te A-angen, en men verhaalt van zekere Cal- 
deiroës van middelmatige afmetingen die A’an 8 tot 10*000 karaat cliamant- 
erts opgeleverd hebben. 

Volgens CorceiA" is er eene plaats Avaar de rivier A'an bare a roegere ridi- 
ting is afgeAvekeii en waar men kan binnendringeii in grotten Avaardoor 
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vroeger de wateren der rivier rdoeiden. In deze grotten bevindt zicli een 
Cascalho buitengewoon rijk aan diamant* De wanden ^'an deze rots zijn 
glanzend als het keurigst gepolijste marmer ; het licht der fakkels weer¬ 
kaatst er zich als ir een spiegel, en alle oogenblikken bemerkt de bezoeker 
in die gladde wanden, openingen \^an eene merwaardige regelmatigheid, 
alsof zij met compas afgemeten waren* 

Zonder de minste moeite konden zij hunne zakken met diamant vullen* 

B) De Gupiarras beddingen bevatten het diamant, vermengd met 
dezelfde delfstoffen als de rivierbeddingen, maar in het algemeen ge¬ 
sproken zijn die blokken minder afgerond dan in de rivieren, zoodat men 
gemakkelijk kan besluiten of de Cascalho afkomstig is uit de rivier, 
ofwel of hij zelf op den Giippiarra get^ormd werd, 

C) De beddingen op de hoogvlakte. — In deze beddingen die zooals hun 
naam het aan duidt, gelegen zijn op hooge vlakten, wordt het diamant 
aangetroffen meestal vermengd met heel grof grint, waarvan de kwans 
het hoofdbestanddeel vormt. 

Gew^oonlijk is het in min of meer diepe horizontale lagen, dat men de 
diamant bevattende erts vindt, bestaande uit een mengsel van grint en 
roede aarde min ol meer rijk aan leem of 1 -lei* Hier hebben al de mineralen, 
het diamant erbij inbegrepen, zeer nauwkeurige kiistalvormen ; iets wat 
ons beuf jst, dat zij nog maar weinig gerold hebbem 

Wat aan deze hoogvlakte eigen is, bestaat hierin, dat in hunne bed¬ 
dingen meestal de grootste diamanten gevonden worden* Deze zijn hier 
veel tahijker dan in de 2 vorige beddingen. 

Het is echter op te merken, dat in evenredigheid in deze beddingen der 
hoogvlakte een kleiner hoeveelheid diamant gevonden wordt, dan in de 
andere* 

Methode van het aanwinnen van diamant in de 

provincie Minas Geraës. 

Het aanwiniien van diamant in de provincie ^linas Geraes geschiedt op 
verschillende wijzer, volgens velschillende streken. Dit diamant opdelven 
wordt in Brazilië in het algemeen Servico a^enoemd ; er mer onderscheidt 
de Servicos de rio, Senneos de Campo en Servicos de Serra, volgens dat de. 
opdelving geschiedt in de rivieren op de Gupiairas of op de hoogvlakte* 
In de vroegere wijze \'an opdelving is er op onze dagen weinig verande¬ 
ring gebracht ; de werklieden daarvoor gebruikt zijn meestal negers 
vioeger werkende als slaven, tegenwoordig vrij en tegen een billijk 
loon arbeidende. 
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In de Servifot de Rio waar de diaiiiaTiteB in liet stroombezinksel ^e- 
vc^nden werden, moet het w^ater van den diamantbclioiidenden stroom 
afgeleid Avorden, opdat men den cascalho zon kunnen genaken. 

Daartoe graaft inen voor den stroom op de kortste plaats van zijne 
krommingen eene nieuwe bedding, die ineens afgesloten wordt ; ofwel 
men brengt midden in den stroom renen langen dam aan, waardoor de 
watermassa gedwongen \vordt zich tot de helft der vroegere bedding te 
beperken, ofwel nog wordt het water bij middel y^in houten kanalen of 
afvoerbuizen Avegge\-oerd. 

Uit dit droog gelegde gedeelte van de bedding wordt dan de edele 
cascalho, nadat men de hem bedekende gruislagen verwijderd beeft, op¬ 
gedolven en buiten den stroom in de naaste omgeving in veiligheid 
gebracht. 

De diamantbevattende cascallios kan men gewoonlijk met weinig moeite 
verwijderen. Wanneer zij echter, door een bindmiddel hoofdzakelijk uit 
afgerolde Invartskorrels bestaande, tot groote blokken verbonden wwden, 
dan w-orden zij Canga genoemd ; en in dat geval gaat het losmaken der- 
zelve met groote moeite gepaard, en moet men dikwijls zijnen toevlucht 
nemen tot dynamiet ; iets wat den arbeid vermoeilijkt en vertrciagt. 

Al deze opdelvingen uit de rivieren kminen alleen in het drooge jaar¬ 
getijde van Hei tot September nitgevo-rd worden, omdat dan de water¬ 
massa het geringste is. 

(jedurende deze maanden wordt zooveel mogelijk van deze diamajit- 
bc^’atteiide Cascalhos opgedolveii en in hoogere streken in veiligheid 
gebracht in de kortst mogelijke nabijheid van beken en stroomen. In de 
natte jaargetijden stijgen de wateren met snelheid zoodat het opdclven 
der cascalhos onmogelijk w'ordt. Gedurende, deze maanden van 
het^ jaar houdt men zich dan bezig met de vroegere opgedolvene 
cascalhos te w’ascheii om de gewenschte diamanten in te wünnen. 

Deze eigenaardige w’aschcrij noemen de I^razilianen Lavra. Bij het 
waschen van de Cascalho worden eerst de grootste steenklompen uit de 
massa vergaderd en door afscheidingen van het fijrere materiaal afge¬ 
zonderd. 

Hieruit wordt dan in bijzondere houten schotels welke Batca genoemd 
w'orden het fijnste zand en de toonaarde door afspoeling verwijderd, en uit 
het overgeblevene woorden de diamanten, terwijl steeds het water spoelt, 
]net de handen opgenomen. De bewmners van de streek hebben eene 
buitengew one geschiktheid om de kleinste mineraal korrels te onder¬ 
scheiden. 
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De Servigos de Campo aan dc heuvel terrassen verheven bt)\^en de 
hoogste waterspiegels kunnen in alle jaargetijden iiitgevoerd worden, 
daar hier liet water geen hinderpaal is* .De aardmassa's die hier de cas- 
calhos bedekken, worden op de \-olgende wijze venvijderd : i\len laat 
eene in de nabijheid vloeiende beek door een afvoerenden tak deze aard- 
massas gestadig besproeien, zoodat langzamerhand al die aarde door de 
beek megevoerd wordt en de diamant bevattende laag onmidclellijk aan 
den dag komt* Daar de beken meestal slechts in liet natte jaargetijde 
genoegzaam water toevoeren wordt in het algemeen voor dezen arbeid 
dc regenachtige tijd \^an het jaar verkozen. 

Dan heeft op dezelfde wijze als hierboven het waschen der cascalhos 
plaats en wordt uit de overblijfselen het diamant opgedolver. 

Voor de Serviios de Serra w ordt bij het ontginnen der lioog\ 4 akbed- 
dingen ongeveer dezelfde niethode toegepast als voor de Servicos da 
Campo, dat w il zeggen dat het losmaken en i'erwijderen der Gorguhlo's 
(Cascalho's der hoogvlakte) op dezelfde wijze geschiedt als hierboven. 

Door vloeiende wateren worden dus de diamantbex^attende lagen bloot¬ 
gelegd : Daar echter op het hoogvlak de natuurlijke waterloopen of 
beken met de gew^euschte helling of stroomiiig meestal ontbreken, zoo 
worden kunstmatige \^ergaderbakkerL aangelegd waarin het regenwater 
w^urdt opge\'angen en behonden. Zijn deze eenmaal genoegzaam voorzien, 
dan laat men deninhoud ervan bij middel van houten afvoerbuizen over 
den diamantbevatteiiden grond ]ieen\dieden, en legt zoo de diamantlaag 
bloot, terwdjl de ^^ergaarbakken steeds opnieuw^ voorzien woorden. 1‘it 
de ('lorgulho's worden de diamanten dan evenals uit de Cascallio's op¬ 
gezocht, 

In de eerste tijden na de ontdekking der diamanten in Brazilië veroor¬ 
loofde de Portugcesche regeering het opgraven van dit edelgesteente aan 
den eersten den besten aannemer, tegen het storten van een bepaald 
tarief voor iederen slaaf die w’erkzaam w^as ; liet getal der slaven w'erd 
in het kontrakt beperkt* 

Daar echter dit tarief steeds verhoogd w'crd, w ercl op het laatst niemand 
meer gevonden die onder zulke bezwarende \ oor waarden den arbeid wilde 
doen \'errichten. 

Men nam dan zijnen toevlucht tot eene andere overeenkomst : Vanaf 
1740 werd het opdelven van diamant aan zekere aannemers tegen vast 
pachtgeld toe vertrouwd ; zulks duurde echter niet lang, omdat de regee¬ 
ring weldra bemerkte, dat deze uitbating met groot bedrog gepaard 
ging. 

Vanaf 1772 nam de staat zelf de geheele produktie over en voerde ze 
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door op eigea rekening tot de scheiding van Brazilië en Portugak De 
beste, schoonste, grootste, en door hunne groeiwijze interressantste 
steenen weiden dan ingelijfd in den in Lisabon bew'aarden Portngeeschen 
kroonschat, zoodat in die schat eene verzameling gevonden wordt die 
eenig in de wereld is. 

De groote massa der opgedoh’en steenen werd aan handelaars verkocht 
en over Rio de Janeiro eii Bahia naar Europa vervoerd. Naast de wettige 
uitbating was er in vroegere tijden eene onwettige die door de zooge¬ 
naamde Garimpeiros (sluikhandelaars) gedreven werd. Deze, gelokt door 
het vooruitzicht van hooge winsten lieten, ondanks de draconische 
straffen die aan zulke ov ertredingen vorbonden waren, uitbatingen doen 
op eene groote schaal, maar in het geheim, en kochten van de slav en 
steenen op die deze aan de wettige uitbaters ontstolen hadden. De voor¬ 
raad van deze door vorbodenen handel vorkregen diamanten zoo tegen¬ 
over den voorraad van de eerlijk v'erkregene niet moeten onderdoen. Die 
oneerlijke handelaars zouden zelfs op die wüjze meer groote en schoone 
stoenen v'crkregen hebben, omdat v^oor kleinere de slaven het de moeite 
niet waard achten hunne huid te wagen. 

In den staat Sao-Paulo in hst Zuiden van ^ïinas Geraës heeft men in de 
rideren die zich in den Rio Parana storten, diamanten gevonden. 

De staat Parans heeft ook op het stroomgebied van den Rio Tibagy 
diamanten opgeleverd. 

Niet alleen worden er gevmnden in den stroom zeh’en maar ook nog in 
zijne vertakkingen tn meestal vandt men daar dc diamanten ir de nabij¬ 
heid v'an tamelijk veel goud. 

Ook in deze stroomen heeft men, evenals zulks zich voordoet in die v'an 
IMinas Geraës, ketel- en kanaalv^ormige v^erdiepingen ontdekt die bijzonder 
rijk waren. De ontdekking der diamanten in Parana geschiedde als bij 
toev'al. De stcenen die gev^onden^ werden, waren doorgaans klein ; zelden 
vond men er die meer dan i karaat wogen, maarzij waren v^an fijne kleur 
en uitmunt enden glans. Aan het einde der vorige eeuw heeft men eene 
sv^sterratische ontginning ondernomen die echter ondanks het gelijk¬ 
tijdig, opdelven V'an eene aanzienlijke hoeveelheid goud, geen vol¬ 
doende resultaat heeft opgelev^erd en daarom eenigen tijd daarna werd 
opgeheven. 

l\Ieer naar het \A'esten in den staat Goya::: op de grenzen tegen Mi nas 
Geraës werden in den stroom Rio Verissimo, ook diamanten gevonden, 
alsook in de Rio Claro. De gezamenlijke diamant opbrengst van den 
Rio Claro tot in het jaar 1850 bedraagt 252.000 karaat. Menige stroomen 
in den staat Metiio Grosso op dc grenzen v^an Bolivia hebben eene tamelijk 
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rijke opbrengst aan goud en diamanten opgeleverd. De meeste steeneiT 
zijn in de omge\^ing van Diamantino gevonden geworden, in het oor- 
sprongsgebied van den Paraguasso en van zijne nevenstroomen* De 
hieruit voortkomende steenen zijn meestal klein maar gedeeltelijk van 
het reinste water ; vele andere ook gekleurd ; zij zijn van eene zeer 
glanzende oppervlakte voorzien, wat meesttü niet het geval is voor de 
Eraziliaansche diamanten. In verscheidene streken worden zij iii de 
nabijheid van saffieren gevonden. Tot het jaar 1850 zouden er in het 
geheel in Matto Grosso ongeveer i.igi.600 karaat gevonden zijn geweest. 

Naast Minas Geraës kan als de rijkste diamaiitstreek vermeld worden, 
de Staat Bahia. Terwijl echter Minas Geraës van jaar tot jaar in voorr- 
brengst vermindert en achteruitgaat, worden er in boveiigenoemden staat 
jaarlijks nieuwe beddingen ontdekt, zoodat de laatste jareii de produktie 
^’an Bahia grooter is dan die van Minas Geraës, Indien wij echter rekenen 
de gezamenlijke produktie van ieder Immier, te beginnen van den datum 
hunner uitbating, dan staat het oude Diamantina nog steeds aaii het 
hoofd. 

In Bahia werden reeds in het jaar 1755 diamanten gex'onden, door de 
Kegeeriiig echter werden verdere navorschingen \-erboden. Toch ^verd er 
ondanks dit verbod ^verscheidene vondsten gedaan, en in het begii:i van de 
19'^^ eeuw was de produktie van het grootste belang, zoodat zij zelfs jareii 
later die van IMinas Geraës overvleugelde. De eerste vindplaatsen waren 
gelegen aan de Oostzijde van de Serra da Chappada en .aan de Noordzijde 
\'an de Serra rlo Assuaria. De diamanten bevinden zich hier in cunglome- 
raten, in het zand en de kiezelsteenen der rivieren. 

Heel rijke vindplaatsen werden in T jaar 1S44 in Serra da Cincorra 
ontdekt ; deze bergketen verdeelt het stroomgebied vim den Ki o Sao 
Francisco vim den Rio Paraguaso. De diamanten werden hier ontdekt 
door een slaaf afkomstig uit de diamantenstreek Minas Geraës, Deze, 
terwijl hij T vee liet grazen, werd geti offen door de OA’er een komst van, de 
gronden dezer streek met die van het land van waar hij afkomstig was ; 
hij begon te zoeken en had in korten tijd 700 k^ gevonden. Nauwelijks 
was deze ^miidst bekend of van alle kanten kwamen er menschen toege¬ 
stroomd, en reeds het jaar daarop zouden 25,000, volgens andere schat¬ 
tingen maar 12 tot 14.000 diamantzoekers deze streek bevolkt hebben. 
Zij kwamen meestal uit Serra da Chappada en ook menigvuldig uit i\liiias 
(ieraës, waar wegens de vermindering der produktie vele handen leeg 
kwamen. De opbrengst van deze 3ueuwe ontdekte diamantvelden was 
zeer merkwaardig en gelukkig bracht zij het dalende pijl der Braziliaanschc 
voortbrengst weer merkehjk in do booste. 
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Tn het begin werd er gemiddeld dagelijks 1450 gevonden, maar 
zachtjes aau verminderde hier ook de opbrengst en het getal der werk¬ 
lieden daalde tot hoogstens 5 tot 6,000, Tot in het jaar 1849 werden er in 
deze streken 932.400 gevonden en door deze rijke opbrengst was de 
prijs der diamanten in Brazilië wel met de helft gedaald', In het jaar 1858 
leverde Bahia volgens de schatting van diamanthandelaars 54.000 k* op 
terwijl er uit Diamantina slechts 36.000 voortkwamen. De diamanten 
uit de Serra do Cincorra werden Cincorrasteenen of Bahia's genoemd, 
om ze zoodoende te onderscheiden van de Diamantinasteenen ; zij zijn 
merkelijk van mindere kwaliteit dan die der laatst genoemde en kosten 
daardoor veel minder, De meeste zijn geel, groen, bruin of rood. Door 
hunnen langwerpigen onregelmatigen vorm, leenen zij 'zich niet voor- 
deelig tot lièt slijpen. Steenen van het reinste water zijn hier in verhouding 
veel zeldzamer dan in andere streken van Brazilië en meestal ook zijn ze 
klein van om vang ; toch heeft men in het jaar 50 een steen van 87 
karaat gevonden. 

De diamantstrcek van Cincorra heeft dit eigenaardigs, dat naast de 
gewoon bekende diamanten er zich eene andere soort bevirdt die men 
v^egens hare eigenaardige hoedanigheden langen^ tijd voor Heel wat 
anders dan diamant gehouden had en die men wegens hare zwarte kleur 
den naam heeft gegeven \"an Carbonado. 

Carbonado* 

De carbonado of carbonaat vertoont in tegenstelling met het eigenlijke 
diamant slechts zeer zelden regelmatige kristallen; toch heeft men wel 
eens octaëdeis, dodecaëders, cubussen met ruwe vlakken en met afgeronde 
kanten en hoeken aangetroffen. 

Meestal zijn het onregelmatige rondachtige knollen : Er zijn er vanaf 
de grootte vd.n eene erwt tot kogels wegende van 700 tot 800 karaat en 
somtijds nog meer. Gemiddeld wegen ze 30 tot 40 karaat, 

In 1S94 werd er een stuk van 975 kk en in 1895 een van 3078 of 630 
grammen, zoowat ter grootte van eene vuist, gevonden. Deze laatste, de 
grootste der tot hiertoe bekende carbonaatklompen, is dus te vergelijken 
voor het gewicht, met het grootste diamant krist al van de n Premier mire » 
in den Transvaal. De carbonaatstukken zien er somtijds uit alsof zij ge^ 
deel ten waien van groot ere massas die door een stoot verbrijzeld werden. 
Menige stukken vertoon en strepen op hunne vlakken, die volgens men 
meent, door het wrijven tegen andere stukken ontstaan zijn, Dejglans 
aan de oppervlakte is gewoon lijk nog al mat en somtijds zelfs een weinig 
vettig; inwendig is de carbonado gewoonlijk wat glanzeiider en met 
















talrijke levendig schitterende punten doorzaaid. De kleur aan den buiten¬ 
kant is steeds donkergrauw tot het zwarte toe op de breedvlakken, en 
helt zelfs een weinig over tot het bruinachtige, purper ol roodaehtige, 

Carbonado is zelden volkomen vast of compact ; zelfs is liet steeds 
poreus en kan onder dit opzicht aan een stuk coke vergeleken woideu. 
Wordt carbonaat in waim water tot een zekeren graad van verhitting 
gebracht, dan v^ertoont zich die porositi^d door het oiïtstaan van lucht¬ 
bellen die \"an onder tot aan de opper\1akte van het water uit den ca - 
bonado ontsnappen, 

Clewoonlijk zijn de stukken nog al vast, maar somtijds zijn ze toch ook 
gemakkelijk te verbrijzelen. Het door het verbi ijzelen ontstane poeder 
bestaat zooals een mikroscopisen onderzoek het leert, uit zeer kleine, 
zelden waterbelle, meest hclbruinachtige half doorzichtbare octaëderkens 
van diamant^ met dikwijls kleine ondoorzichtbare insliiitingeii, De car- 
bonaat is dus niets anders dan een poreus lijn korrelig agregaat van dia¬ 
mant krist alletj es ; het is dus geen \mrmeloos diamant (amorphe) zooals 
men weleens beweerd lieeft. Hij is ook niet te \'er\\mren met zwarten 
diamant die men steeds aantreft in regelmatige kristalvormen ; geheel 
vast van aard is en en nog op versclieidene plaatsen gevonden wordt. 

De carboiiaat bestaat hoofd zakelijk uit koolstof zooals het diamant, 
maar bevat meer aschbestanddeelen. De liardheid yiiii het carbonaat is 
niet alleen zoo groot als die van het eigenlijke diamant, maai over¬ 
treft ze nog. Hoe minder het kristalvormen vertoont hoe hooger zijne 
hardheid stijgt, Carbonaat kan dus niet of ten minste uiterst moeilijk 
met gewoon diamantpoeder geslepen vmrden terwijl liet omgekeerde zeer 
gemakkelijk is. Daarom \vordt dit poreuze diamantagregaat veel gebruikt 
tot het versterken van diamantpoeder en ook bijzonder voor het wapenen 
van de boorkronen der boormachienen. 

Carbonaat is daarvoor bijzonder geëigend, omdat men het aantreft 
in stukken van gepasten vorm en grootte, terwijl men kristallen moet 
nemen in den vorm zooals ze zijn. 

Het specifiek gewicht of de dichtheid is bij het carbonaat wegens zijne 
porositeit minder dan bij het diamant. Men heeft bij proefnemingen 3,01^ 
3.255 en 3,416 gevonden ; de stof echter op zich zelf genomen bezit 
dezelfde dichtheid als het diamant. 

In het zuidelijke gedeelte van Baliia zijn op de kusten talrijke diamanten 
gev^onden* De steenen liggen hier in de shbaanvoeringen (alluvions) bij 
Salobro in het stroomgebied van den Rio Pardo, die in de nabijheid van 
de kleine haven van Canavieras zich met den diamantstroom Jequitinhona 
aan den voet van den Serra do :dar in den Atlantischeu Oceaan werpt. 
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Van deze havenstad zijn de diamantbeddingen zoo wat 2 dagreizen 
landsv aarts verwijderd ; daarom heeten zij de Canavieirasveldeii* 

De ontdekking dezer velden geschiedde in 1S81 of Sz, door eenen 
houthakker die \Toeger reeds in andere streken diamanten opgezocht had. 
Nauwelijks was die vondst gedaan of deze streek bevolkte zich op eene 
buitengewone wijze ondanks het ongezonde ^falariaklimaat ; weldra 
waren hier dan 3000 en waarschijnlijk nog meer diamantgravers welke 
de schatten op eene diepte van 2 voet uit ecne witte toonaarde opdolven, 
De opbrengst van de Canavieirasbeddingen was onmiddcllijk na de 
uitbating zoo beduidend dat zij weldra die der andere diamantdistrikten 
in den schaduw stelde, De steenen hier aangetroffen zijn door hunne 
helderheid en schoone vatte kleur uitgelezen ; zij hebben in het algemeen 
een zeer gunstigen octaëdrischen vorm welke voor het slijpen zoo ge- 
wenscht is en het klo\'en onnoodig maakt, ('redurende langen tijd heeft 
de \'erwachting vatx Brazilië bijzonder berust op de voortbrengst van 
deze groeven. De opbrengst dezer streek' moet echter niet overschat 
w orden, w ant men beweert dat vele Kaapsche diamanten naar Cma- 
\aeiras gezonden werden om ze vandaar uit als Braziliaansche steenen 
in den handel te brengen en ze duur te laten betalene\n"nals men vroeger 
Braziliaansche steenen naar Indië verzond om ze zoodoende meer w aarde 
bij te zetten. 

Tegenwoordig echter is de opbrengst reeds merkelijk verminderd, en 
sommigen beweren, dat de datum der totale uitputting van deze groeven 
niet zeer verwijderd is. Ditzelfde mag oA^erigens gezegd wnirden van alle 
andere diamantdistrikten van Firazilië w'aar nu veel minder gewerkt 
wordt dan vroeger. 

Dé diamantproduktie van Brazilië- 

De diamantproduktie van Brazilië vanaf de eerste tijden der uitbating 
is ontzachelijk groot. Voor de eeiuv en de eerste jaartientallen der 
heeft men heel nauwkeurig officieele opgaven. Wat echter de eerste 
jaren na de ontdekking en deze laatste jaren betreft, hier omtrent zijn de 
ingew'onnen inlichtingen minder zeker. Vele opgaven berusten daarom min 
of meer op schattingen. Daarbij moet gevoegd worden dat de officieele 
inlichtingen alleen melding maken van de op w^ettige wijze opgedoh ene 
diamantsteenen ; zij houden zich dus niet bezig met die steenen welke op 
onrecht\'aardige wdjze gewonnen ^verden en w^aarvan volgens den ge¬ 
naam den von Eschwege het aantal zoo groot moet geweest zijn als dat 
van de wettig verkregenen ; volgens anderen echter zouden zij maar het 
1^5 of op zijn hoogste het 1/3 van bovengenoemd bedrag bereikt hebben. 






















Volgens de mededeeling van Doktor E. Hussak \Toeger verblijvende 
in Sao-Paulo, thans in Rio de Janeiro en die \'oor zijne inüclitingen zich 
bediende van de vroegere opgaven van \'on Eschwege en \'an Castelnau 
en ook van de nieuwere berichten van Olintho en Calogeras, die nog 
nauwkeuriger zijn, wordt hieronder de gezamenlijke produktie \'oor het 
tijdperk van 1740 tot 1903 aangegeven. 

Neemt men dan de van 1730 tot 1740 gevondene opbrengst welke \'ol- 
gens von lischwege op 20.000 k^ per jaar geschat werd, er voor de 4 jaren, 
1903 tot 1907, de, gemiddelde ^'oortbrengst van de 37 jaren tusscheii 
1866 en 1903 bedragende 51.739 bekomt men de volgende posten : 


Van 1730 tot 1740 . 200.000 karaat 

» 1740 tot 1849 9.887.098 » 

» 1850 tot 1852 . 430.0000 » 

» 1852 tot 1862 . 1.915.200 » 

» 1862 tot i8()b 763.402 » 

» 1866 tot 1903 . 1.914.331 )) 

» 1903 tot 1907 206.956 )) 


dus van den beginne tot 1907. 15.316.987 


of ongeveer 3140 kgr. waarvan de grootste helft uit ^linas Geraës af¬ 
komstig is. 

De opbrengsten verschillen merkelijk van het eene tot het andere tijd¬ 
perk : van 20.000 kh 

Grootte der Braziliaansche diamanten. 

De grootte der Braziliaansche diamanten kan niet \'ergeleken worden, 
riiet die van Indië en nog minder met die \'an Zuid-Afrika waar zeer vele 
groote steenen voorkomen. Verreweg het grootste gedeelte der Brazi¬ 
liaansche diamanten weegt 1/4 karaat en nog minder. 

Kleinere dan een speldenkop worden niet opgevischt, zij gaan bij de 
diamantwascherij verloren. Wel zijn zij in groote hoeveelheid aanwezig ; 
maar wat er voor betaald wordt loont den arbeid niet. 

Steenen van 1/4 tot 1/2 karaat komen veel vóór ; die van i tot 5 a 6 
karaat zijn al zeldzaam, grootere worden zeer weinig gevonden. In 
Diamantina werden in de voorspoedigste jaren slechts 2 of 3 steenen van 
16 tot 20 karaat jaarlijks gevonden. Onlangs vond men er in de groeven 
van Agua Suja verscheidene van 20 tot 50 kh Onder 10.000 Braziliaansche 
diamanten \’indt men er gewoonlijk slechts i wegende 20 k^ en 8000 daai - 
\^an wegen i k^ of tuinder. 

















(iedurende de geheele rechtstreeksche koninklijke uitbating zicli 
strekkende van 1772 tot 1830 zijn er slechts 80 steenen van een gewicht 
grooter dan een Oitava (17^2 gevonden, buiten degenen natuurlijk die 
gestolen werden en waarvan het getal onbekend is. 

De grootste Hraziliaansche diamant is ontdekt geworden in het jaar 
1906 en woog ongeveer 300 k^ : Zijn \'indingsplaats was de Rio \'erissimo, 
en aan dén vorm van den stéen kon men zien dat hij alleen een afgebroken 
gedeelte was ^*an een veel grooteren. 

Tot 1906 was de « / uidder » de grootste : Deze werd gevonden in het 
jaar 50 bij Bagagen en woog in ruwen staat 254 ^ 2 kk Hij leverde eenen 
schoonen brillant op van 125 kk In de Rio Abaété werd er een ge\mnden 
van 138^2 kb en in de Caxoeira Rica bij Bagagen een andere van 107 kk 
Van andere wegende meer dan 100 wordt verder geen melding ge¬ 
maakt. De veel besprokene « Braganza » het gewaande diamant \'an 1680 
karaat en hebbende de grootte van een kippenei, behoorende tot den 
Portugeeschen kroonschat zou, zooals wij het \Toeger reeds gezien hebben, 
niets anders zijn dan een grooten kleurloozen topaas. 

Wij kunnen dit echter niet met zekerheid vaststellen, daar de Portu- 
gecsche Regeering met redenen die gemakkelijk'te verstaan zijn de 
Braganza buiten eenieders bereik stelt. 

De kristalvormen der Braziliaansche steenen. 

De kristalvormen die in Brazilië voorkomen zijn nog al menigvuldig ; ‘ 
zij \’erschillen \'plgens de streken waar de diamanten ge\'onden worden. 
Ook is de regelmatigheid der vormen niet overal dezelfde ; zoo zijn bij 
voorbeeld iri de omschrijving van Chincova de kristallen in het algemeen 
meer verschoven en verlengd dan in Minas Geraës. 

( 3 ver het algemieen genomen zijn de hoofdvormen in IVazilië de twaalf- 
vlakkeii (granatoëvers) en de acht en veertig vlakken die echter door 
veilenging dikwijls \'an den oorspronkelijken vorm afwijken. 

Regelmatige octaëders vindt men heel zelden en daarbij zijn zij dikwijls 
verschoven en lijken meer op platte tafels. Steenen met cubieken vorm die 
elders overal zoo zeldzaam zijn worden hier zeer dikwijls aangetroffen. 
Tetraëders (vierv'lakkige) en andere hemiëdrische vormen komen hier in 
tegendeel zeer weinig \mor. Tweelingen \'an granatoëders treft men meer¬ 
malen aan terwijl tweelingen van octaëders eene zeldzaamheid uitmaken. 

Onregelmatige samengroeiingen van \'erscheidene diamant kristallen tot 
kleinere groepen worden dikwerf aangetroffen. Van dien aard en oorsprong 
is de hierboven reeds vermelde « Zuidster » aan dewelke men, toen zij zich 
nf>g in ruwen toestand bevond den indruk kon merken •\'an andere kleine 




diamantkristaJlen die er op het oogenblik der vondst reeds uit verwijderd 
waren. 

Niet zeldzaam zijn de boort korrels die dikwijls een heel bolvorm ig 
gestelte vertooneii, en die samengesteld uit een groot getal kleine kristal- 
letjes waarvan somtijds de puntjes zich een weinig aan de oppervlakte 
vertoonen, eene melkachtige kleur hebben, d’rouwens van al de diamanten' 
die er in Brazilië gevonden worden, behoorcii de 3/4 gedeelten tot boort ; 
die dus niet voor weelde artikelen kunnen gebruikt ^vorden, De oppervlak¬ 
te der ruwe diamanten is gedeeltelijk glad, gedeeltelijk gestreept of ruwr 
De steenen zijn somtijds mat, somtijds glanzend ; dan doorschijnend, 
dan weer ondoorzichtbaar. Sommige zijn zelfs reeds \'oor het slijpen zoo 
volkomen doorzichtbaar en vertoonen zulk schoon kleurenspel dat men ze 
voor geslepen zou aanzien. Somtijds gebeurt het ook dat zich in den steen 
holten bevinden : menigvuldiger echter zijn nog de regelmatige putjes 
die zich aan de oppervlakte vertoonen, en den \mrm \'an kwartzkristallen 
hebben, w-aarop zij dan ook oorspronkelijk moeten hebben vastgezetem 

Diamantkristallen met zoogenaamde aanklevingsvlakken waarmede 
zij aan andere delfstoffen samengegroeid waren, komen ook niet zelden 
voor. Dit is het geval met de « Zuidster u die met haar groot beneden^'lak 
voorzeker aan een gesteente was aangegroeid. 

De kleur en de daarmee veranderende waarde van de Braziliaansche 
diamanten verschilt ook volgens de streken. Ongeveer 40 zijn volkon:en 
klem loos, 25 van het reinste water en dus van eerste kwaliteit : eii 
hieronder zijn die van het schoonste en meest geschatte blanww it ni(‘t 
zeldzaam. 

Verder hebben 30 andere gansch lichte kleuring, terw ijl de overige 

w^at sterker gekleurd zijn : schoone diei)gevertde zijn echter zeer zeld¬ 
zaam. De lichte kleiirtooneu zijn zooals wij het reeds gezien hebben, terwijl 
wij in het algemeen handelden over de kleuren van het diamant, meesten¬ 
deels alleen oppervlakkig en verdwijnen bij het slijjren of bij het tijdelijk 
gloeien in het zonnelicht. Naast de kleurlooze steenen zijn de mat- 
witachtige en de groenachtige het meest te vinden. Somtijds vertoonen 
alleen de kanten en hoeken eene zekere kleuring. Men heeft wei 
eens steenen aangetroffen in P>iazilië die op verschillende plaatsen 
verschillend gekleurd waren. Het gebeurt ook dat zich in de steenen 
donkere vlekken bevinden, ook zijn somtijds andere vreemde inslui¬ 
tingen aanw^ezig. De kleuren die men het meest aaiitreft zijn geel* rood, 
groen, bruin, grauw, meest met \^eelvuldige scluikeeriiigen. De blainct- 
kleur is zeldzaam ; toch heeft men eenige zulke steenen aaiigetroffeii. 

Beschouw t men nu de kw aliteit in het algemeen zonder te letten op 








grootte of den om vang, dan zijn de Braziliaansche steenen gewoonlijk 
beter dan de meest geelachtige van de Kaap ; zij komen veel overeen 
met die van Indischen oorsprong. De schoonste blauwwitte diamanten 
van Brazilië kunnen gemakkelijk de vergelijking met de beste Indische 
doorstaan. Alle diamantbeddingen van Brazilië echter hebben niet, voor 
hetgeen de kwaliteit betreft, steenen van dezelfde waarde opgeleverd. 
De meest gewaardeerde zijn die der omstreken van Bagage:: * j.ar worden 
de schoonste, de grootste en de witste gevonden ; wat niet wegneemt dat 
in hunne nabijheid ook bruine, gele en zwarte gevonden worden. 

Onder deze gekleurden zijn er maar enkele voor dewelke de kleur een 
voordeel oplevert. De meeste onder hen vertoonen naast eene onvoor- 
deelige kleur nog talrijke andere kleine gebreken, en meestal een onregel- 
matigen kristalvorm, zoodat zij weinig geschat worden. 

Op de 2^® plaats komen de steenen uit de Canavieirasgroeven die in het 
algemeen, klein, maar ook eene schoone witte kleur en regelmatigen vorm 
vertoonen. 

Bij het daglicht hebben zij een schoonen glans en een prachtig kleu¬ 
renspel ; bij kaarslicht vermindert die glans en lijken die steenen op die 
welke afkomstig zijn van de Kaap. 

Op de 3'^^ plaats komen de diamanten van Diamantina. Sommige 
beddingen leveren er witte, andere gekleurde steenen ; de laatste zijn in 
overwegend getal. Dit is ook het geval in de omstreken van (jraó-Mogol. 
Op den laatsten rang staan de steentjes van Chincora die voor 3/4 gekleurd 
zijn ; bijna allen een onregelmatigen kristalvorm vertoonen, dus voor het 
slijpen ongunstig zijn en voor nagenoeg de helft als boort gebruikt worden. 

De diamanten van Bagagen en Canavieiras zijn slechts oppervlakkig 
gekleurd : van natuur zijn ze glanzend, zelden mat. Die van Diamantina 
zijn zeer glanzend, behalve, wanneer zij eenen regelmatigen octaëdervorm 
vertoonen. Niet zelden hebben zij dan gansch ruwe oppervlakten. 


i^.craadpleegde schrijvers : .M. Bauer — E. Boutan — J. Escard — O. Slutzer — Williams. 
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III. ZUID-AFRIKA. 



1. Geschiedkundige beschouwingen. 

Iedereen weet dat de Kaap der Goede Hoop ontdekt werd in 1455 door 
Vasco de Gama ; de Xederlandsche Oost Indische Maatschappij was er in 
1650 bezitster van ; aan het einde echter der i8‘‘^ eeuw werd deze streek 
ingenomen door Engeland, (iediirende lange jaren vermoedde men niet 
al de rijkdommen die in deze streek bedolven waren, en volgens Jacobs 
en Chatrian moet men pas in 1750 tot de ontdekking zijn gekomen dat 
zich hier diamantbeddingen bevonden. Zulks blijkt uit eene landkaart 
\'an dien tijd door Missionarissen opgemaakt, en waarin deze woorden 
vermeld stonden : « Ici sont des diamants In dien tijd echter heeft men 
geene verdere opsporingen gedaan, en volgens de meest vertrouwbare 
inlichtingen zou men niet eerder daii in 1867 tot de opdelving der Kaap- 
sche diamanten zijn overgegaan. 

Wanneer de eerste steentjes van die streek op de markt werden gebracht, 
hadden zij niet veel bijval wegens hunne veerschillende kleuren schakkeering; 
men beschouwde ze als v^an weinig waarde, en zij werden gelijk gesteld 
met de minst gewaardeerde die van Brazilië v^oortkwamen. 

Op onze dagen echter zijn de meeste diamanten welke in de 
uitstallingen der juweliers prijken van Zuid-Afrika afkomstig. Het is wel 
waar dat de Kaapsche diamanten licht geel gekleurd zijn ; dit is echter 
eene kleine onv’olmaaktheid in vergelijking met de groote lioedanigheden, 
honderdmaal kostbaarder, die deze steentjes kenmerken ; zooals hunnen 
buitengewonen glans, de schitterende lichtbreking, enz. 

Sedert 40 jaren komen bijna al de diamanten die in Europa verwerkt 
en verkocht worden uit Zuid-Afrika. Onder al de verhalen die op de , 

ontdekking der diamantbeddingen uit Zuid-Afrika betrekking hebben, j’ { 

v'crdient het v’olgende bij v^oorkeur ons vertrouwen : Een transvaalschc 
boer Jacobs genaamd, bezat eene pachthoeve gelegen aan de samenvloeing 
van de Vaal en van de Oranjerivier. Tvv'ee kooplieden en een struisv^ogel- 
v'anger v'erzochten op zekeren av^ond dien boer om hen in zijne pacht- 
hoev’e te herbergen, wat hun dan ook toegestaan werd. Des avonds terwijl 
door den boer in tegenwoordigheid van de vreemdelingen de gebruike- 
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lijke lezing van den Bijbel gehouden werd, werden de blikken der reizen- 
den getroffen door den glans van een voorwerp waarmede het kind van den 
boer zich als speeltuig vermaakte. 

Een der reizenden 0 'Reilly genaamd, vroeg aan den pachter dezen 
steen te mogen bezitten en ontving hem als geschenk. O’Reilly echter 
toonde dit geschenk aan deskundige personen en weldra werd de steen 
herkend als zijnde echte diamant. 0 'Reilly verkocht hem dan vooi een 
waarde van 700 £ aan den Gouverneur \'an de Colonie. Vanaf dit oogenblik 
begonnen de bewoners van die streek en duizende andere gelukzoekers de 
omstreken van die pachthoeve op te sporen ; en weldra vonden zij, bij¬ 
zonder aan de boorden der rivieren, menigvuldige diamanten. Zoo ont¬ 
dekte men weldra de beroemde «ster van Zuid-Afrika», wegende 83 V2 
dewelke eerst voor 400 £ afgekocht werd van den neger die ze had ge¬ 
vonden en weinig daarna voort verkocht voor 11.500 £ aan Loudensche 
juweliers. 

Eenigen beweerden echter dat deze diamanten niet afkomstig konden 
zijn van die streek zelve, wegens hare aardkundige hoedanigheden, maar 
dat zij hier uit andere landen door struisvogels waren overgebracht. De 
valschhcid van deze bewering bleek weldra door het steeds toenemen \’an 
diamanten die zien talrijker en talrijker vertoonden en wel degelijk de 
Kaapsche gronden als bakermat moesten hebben. 

Nauwelijks was dit bestatigd, of van alle kanten kwamen werklieden 
en fortuinzoekers die zich hadden laten ompraten door de schitterende 
vooruitzichten waarmede men hen paaide. Niets kon hun zucht naar 
rijkdommen bedwingen, en vanaf dat oogenblik zag men in die schrale 
en ondankbare streken, hoopen van menschen van honger \'ergaan en de 
wegen met hunne geraamten bezaaien, voordat zij hun doel bereikt hadden 
want niets in die streken was tot hun onderhoud ingericht. 

En toch vermeerderde de bevolking, in die wijze, dat in 1869, 10.000 
blanken zich aan het opsporen van diamanten wijden in de omstreken 
van Pniel en Klipdrift, steden in aller haast opgebouwd. 

In 1871 werden nieuwe diamantbeddingen ontdekt, namelijk in de 
|)achthoev^e van een Franschman aldaar verblijvende die tegen wil en 
dank zijn eigendom voor 125.000 franken aan overweldigers moest ver- 
koopen. Het is op de plaats van deze pachthoeve dat op onze dag(‘n de 
stad Kimberley is gevestigd, hoofdstad van den Afrikaanschen diamant. 
In het begin van het jaar 1871 ontdekte men het bestaan van de 2 mijnen 
van Beers en Kultfontein. He+ is bijna ónmogelijk zich een gedacht te vor¬ 
men, volgens de getuigenis der eerste uitbateis, van den ongelooflijken 
(overvloed van diamanten die van het begin af aan, door de beroemde 
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Kimberleymijn opgekv^erd werd* Vele opdelvers zagen hun fortuin ge- 
xTunid, in den tijd van cene maand : een hunner vond, gedurende %^eertien 
dagen voor 250.000 frs. diamanten. 

\'an in den beginne \\^erden \ ulgeiis eene overeenkomst tüsschen de 
verschillende uitbaters, de mijnen verdeeld in claims {concessies of 
vergunningen) van 31 voet op 31 voet. In 1872 werden zekere claims van 
de Kimberleymijn verkocht voor eene handelswaarde van 3000 tot 
100.000 frs, \"anaf 1872 steeg de waarde van de Kimberleymijn op 
zulke wijze, dat al de andere op een gegeven oogenblik verlaten werden, 
en het bleven tot m i8iSo, ïn 1871 telde de stad Kiinberley 30.000 
imv(ïners zoowel blanken als negers, De pachthoeve van l^iitoit's Fan, 
Bult fontein, o]) wier gebied de diamantmijnen zich bevonden, behoorden 
op het oogenblik der ontdekking der mijnen aan de Republiek van 
Oranje, die er vertegenwoordigd was door een har er magistraten. 

Zooals wij reeds hierboven z?gen kwamen in 1871 de engeische police- 
men a an Fniel naar Kimberley, rukten de vlag van de republiek van 
Oranje neer, en verv ingen ze door de engeische vlag, daardoor willende 
beduiden, dat voortaan dit rijke grondgebied, het kostbaarste van geheel 
Zuid-Afrika, aan de engeische kroon zou behooren* 

De dianiantbeddingen in Zuid-Afrika, en hare bijzondere aard* 

])e diamant beddingen in Zuid-Afrika wurden verdeeld in 2 bijzondere 
klassen die van elkander verschillen, zoowel volgens hare aardkundige 
samenstelling als volgens de wijze waarop zij uitgebaat worden. 

De kategoric bevat de aanspoelingen of opeengehoopte slib die 
zich gew^oonlijk langs de rivieren bevinden en daarom River-diggings 
genoemd worden. 

Tot de 2*^**' kategorie bchooreii de pipes (pijpen) die het diamant bevat¬ 
tende erts inhouden en daarom Dry-diggings of drooge mijnen genoemd 
winden. 

Eerst een w'oortl t)ver de River-diggings. 

De eerste ontdekkingen v'cux diamant in Zuid-Afrika gebeurden in de 
riviermijnen. Degene die ze uitbaten stichtten aan den oever van de 
Vaalrivier, de stad Fniel. De aanspoclingcn waarin de diamantzoekers 
liLinnen schat vonden, vertoonde zich onder den vorm van Üoidders, 
samenpakkingen van slib, w^aarvan de afmetingen verschilden van dc 
grootte eener noot tot een pompoen. Deze boulders reeds van oude vor¬ 
ming worden gevonden vanaf de gewone bedding der rivier tot op eene 
liüügtc van 12 tot 15 meters. Vanwaar denkt men dat de diamantsteenen 
afkomstig zijn die in deze riviermijnen ontdekt werden ? Hier zoowel 
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als in Indië en in Brazilië richt men instinktmatig zijne oogen op tot de 
bergen en wil daar de oorspronkelijke ligplaats der steentjes \'inden. Het 
is namelijk op de bergen waar de Vaal zijn oorsprong neemt, dat 
losgemaakt en meege\'oerd worden, de kwartsachtigc fossielen die het 
diamant vergezellen. 

Indien echter de bergen waarvan de fossielen afkomstig zijn niet de 
oorspronkelijke ligplaats zijn geweest, dan moet men veronderstellen, dat 
er, op eenige mijlen afstands van B)loemhof, be(hlingen bestaan hebben 
waar\'an de diamanten door de zich terugtrekkende wateren, de oe\'ers 
van den Vaal zouden bedekt hebben. 

Denzelfden uitleg zouden wij dan moeten aannemen voor dc tegenwoor¬ 
digheid \'an diamanten in de Vodderri\icr, Rietrivaer, den Penar en 
andere vertakkingen van den Vaal. De riviermijnen \'an eenige beteekenis 
en waaraan men zonder ophouden aan werkzaam is geweest, ondanlcs de 
ontdekking van de droge mijnen, zijn meestal gelegen in \\'est-( iriqualand 
aan de oevers van den Vaal. De belangrijkste dezer rivierbeddingen zijn: 
Op de rechteroever van den ^"aal, Ebron en New-Gongon ; op de linker¬ 
oever Pniel, (jOod-Mope, enz. 

Voor hetgeen de uitbating betreft is die der riviermijnen veel aange¬ 
namer dan die der droge mijnen, alhoewel de eerste minder o])brengen. 
Immers deze rivierstreken zijn vruclitbaar, met weelderig groen be¬ 
wassen ; het nitzoeken der diamanten geschiedt er in lommerrijke pri¬ 
eeltjes. De uitzocktajeh streden de oogen door de tegenwoordigheid van 
andere schoone edelgesteenten, bijzonder agaten, en gretig zoeken de 
lieden met verlangende oogen naar de diamantjes welke zij bij middel van 
scrapers bijeenzamelen. 

Om den diamantbevattenden erts te verzamelen wacht men dat de 
stand der rivier zoo laag mogelijk is, en de gewenschte boulders zichtbaar 
maakt. 

Tusschen die boulders of blokken ligt een mengsel \'an kleinere scherven 
en kluiten met kiezel, zand en leem en daarin bevinden zich diamanten ; 
het geheele is meestal van eene min of meer dikke laag rood zand bedekt 
In dit zand, kiezel en leemlagen treft men oj) sommige plaatsen 
openingen, ook wel ketels genoemd of lange kanalen met gladde wanden, 
waarvan sommige buitengewone afmetingen hebben. In deze ver¬ 
diepingen van de bedding der Vaalrivier is de aanwezigheid van 
diamant dikwijls gi*ooter dan elders. Zoo heeft in dusdanig kanaal bij 
Waldek’s Plant Smitlis Gully genaamd, eene lengte van boo voet, eene 
breedte van 30 en eene diepte van 75 voet op eene lengte \'an 100 voet 
voor 10.000 £ diamanten geleverd waaronder vele groote en zeer schoone. 






























































In den beginne werd alleen in de rivierbedding gegraven ; later echter 
merkte men dat het zand en de kiezelsteenen der terrassen die zich 
langs de rivier bevinden, even rijk en zelfs rijker waren. Van de terrassen 
bevinden zich de meeste slechts eenige meters boven den huidigen water-* 
spiegel ; eenige echter verheffen er zich wel 6o meters boven. De uitbating 
dezer terrassen is veel gemakkelijker dan die der rivierbeddingen, omdat 
deze, eenmaal tot uitbating gereed gemaakt, soms plotselings door eene 
overstrooming verrast wordt. Men heeft daarom de laatste tijden het plan 
opgevat om den loop der rivier te wijzigen, de natuurlijke bedding droog 
te maken, en zoo de uitbating te verrichten. 

De meeste diamantbeddingen aan de Vaalrivier zijn van weinig betee- 
kenis en daarom werden vele, langzamerhand \’erlaten. Een der meest 
opbrengende was in 1903 de mijn van Zandkopje die in dat jaar voor 
£ bo.000 diamant opleverde. De geheele produktie der rivierbeddingen 
die tot 1871 gewichtig geweest was, is nu van ondergeschikt belang. Wij 
vinden daar als opdelvers eene heel bijzondere klas van menschen, die 
zich met groot geduld aan deze karige mijnen vastklampt, rusteloos 
arbeid, talrijke ontberingen verdraagd, zich steeds ondersteund door 
verwachtingen op betere tijden. 

Hun aantal was langen tijd gering en zal de 200 tot 300 blanken en 
negers wel niet overschreden hebben. Ter gelegenheid echter van de 
oprichting van groote Aktiënmaatschappijen, groeide hun getal aan. 
Men telt er tegenwoordig hoogstens loóo blanken en misschien slechts 
de helft. 

De Riverdiggings (mijnen) worden meestal genoemd : « The poor men 
diggings ». De totale opbrengst van al de riviermijnen waarvan hier 
sprake is, is weinig aanzienlijk, en bedraagd gemiddeld, van 15.000 tot 
20.000 k* jaarlijks ; somtijds is zij wel wat hooger. In het jaar 1890 was de 
produktie 28.122 3/8 k^ bedragende eene waarde van 79.231 £. 

Indien de opbrengst niet aanzienlijk is, dan wordt dit gebrek aan hoe¬ 
veelheid toch vergoed door eene bijzondere schoone kwaliteit, want de 
hoedanigheid is bij de diamanten der rivierbeddingen veel beter dan 
bij die der drooge mijnen. Daarom is hun prijs ook veel hooger in het 
algemeen. Zoo werd bij voorbeeld langen tijd voor i k^ riviersteenen 
gemiddeld het dubbel betaald, van de prijs der steenen uit de Kimberley- 
groeven. Vele onder de riviersteenen zijn van het fijnste wit, zonder 
glessen of spleten. Vele ook zijn geel, andere diep oranje geel, wit-blauw, 
roze, enz. Weinige steenen wegen meer dan 30 k^ ; vele meer dan 10 kk 
Bijzonder schoone exemplaren zijn hier gevonden, zooals de reeds ver¬ 
melde ((Ster van Zuid-Afrika » een diamant van het reinste water, we- 
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gende 83 % Evenzoo de lichtgele «Stewart » van 288 3/8 die bij Wal- 
dek's Plant aan de Vaalrivier gevonden werd. De grootste hier gevonden 
steen, afgerond als een kogel, woog 3303/8 k^ en had eene waarde van 
3300 £, De vorm der steenen uit deze streken welke afgeronde vlakktMi 
v^ertoonen, wijzen aan, dat wij hier niet met de eerste lig])kLats van 
diamanten te doen hebben ; dat een gedeelte uit de omstreken van Kim- 
berley afkomstig zijn, kan moeilijk aangenomen worden, daar de hier 
gevonden steenen die van Kimberley in schoonheid ver oveitreffen. 
De ronde vorm is bijzonder te wijten aan het rollen in de wateren ; 
spleten treft men weinig aan, daar gespleten steenen gewoonlijk bij het 
gedurig rollen meestal bersten zouden. Hieruit volgt dat zeer groote 
steenen in de riviei zelden gevonden worden en de grootste hunner tot 
hiertoe ontdekt woog 330 kh 

Dry diggings of droge mijnen. 

Alvorens hierover te beginnen is het nuttig eene kleine beschrijx'ing 
te maken over het algemeen aanschijn vim de Zuid-Afrikaansche dia¬ 
mantmijnen. Wij zullen deze hoofdzakelijk ontleenen aan een verslag 
door M. De Lannay die in 1897 deze streken bezocht. <» Welke zijn, zoo 
schrijft hij, die buitengewoone beddingen, \velke eenmaal ontgonnen de 
concurrentie der andere mijnen onmogelijk maakt, en hoe worden daar 
gevonden die kostelijke edelgesteenten welke hedendaags overal de and(T(^ 
\'erdringen ? » 

Men stelle zich voor midden oj) de on\*ruchtbare en kale \'lakten \'an den 
Karroo in Zuid-Afrika eene uitgestrektheid van 200 kilometer lang, welk(‘ 
zich voordoed als eene onafmetelijke ijzerplaat aan de oppervlakte \'an 
dewelke men menigvuldige als afgei oude koppen van schroe\'en ontwaart. 
Onder ieder \’an die hem eltjes welke wij aan schroe\’ekoppen vergelijken, 
en die hoogstens van 100 tot boo meters diameter hebben, dringt in dc' 
diepte \'an de aarde eene rotsachtige massa niet ongelijk aan (‘enen 
grooten spijker of aan eene kolom. Het is in deze massa, en niet daarbuiten 
dat zich de diamanten bevinden. De opening door de aardlagen gebaand 
door deze reusachtigen spijker of kolom noemt men pijp of trechter of 
ookwel diamant voerenden schoorsteen. 

Hoe hebben zich deze pijpen gevormd ? Wanneer men naar een uitleg 
zoekt van dit wonderbaar \'erschijnsel, wordt men bijna genoodzaakt 
de volgende veronderstelling aan te nemen. De uitgestrekte gronden die 
de hoogvlakte van den Kami uitmaken hebben onder de drukking \'an 
de wateren, van het ontsachelijke meer, dat hen \Tocger overdekte eene 
groote vastheid aangenomen. 
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Korten of langen tijd daarna werden zij doorboord door vulkanische 
massa's of misschien door de ontploffing van onderaardsche gasstoffen ; 
dan hebben zich eensklaps vertoond deze reuzachtige schoorsteenen 
^caarsua de opening te vergelijken is met de kraters der vulkanische 
sl!iï.etken,y uit de diepte is dan naar boven gestegen eene rotsachtige massa, 
staat gebracht, en met zich meeslepende onder alle soorten 
^T^iet en delfstoffen, prachtig gekristalliseerde diamanten. In de 
.♦.w YCj»lgéhd<^'jaren heeft deze massa een vasten vorm aangenomen en geduldig 
gewacht tot dat der menschen bedrijvigheid en geldzucht ze uit haren 
gordel zouden bevrijden. Iets wat te bewonderen is, is dat de diamant- 
kristallen zich gewoonlijk, op dezelfde lijn bevinden en zulks is te meer 
merkwaardig daar het getal der steenen in verhouding met de rotsmassa 
nog te zeldzaam zijn. Men verbeelde zich niet dat alhoewel gezegd wordt 
van deze mijnen dat ze groote rijkdommen bevatten, deze alleen voor 
het grijpen gereed liggen en dat de hen bevattende blauwgrond niet 
ongelijk is aan een dicht bezaaide sterrenhemel; men kan zich langs geheel 
de uitgestrektheid van deze mijnen begeven zonder op het eerste zicht 
een steentje te ontwaren. Dit moet ons niet verwonderen wanneer men 
eenmaal weet dat op een wagonnetje van l i ^3 blauwgrond slechts i k^ 
gevonden wordt, en dat nog in de rijkste mijnen. Men moet dus ongeveer 
3 m3 blauwgrond bewerken om gemiddeld een diamant van i gram op te 
delven, en daar er dikwijls veel grootere ontdekt worden (men heeft er 
gevonden van 971 k^) moet die middelmatige grondhoeveelheid nog ver¬ 
meerderd worden. Zooals wij reeds opgemerkt hebben kunnen de diamant 
pijpen aan de oppervlakte beschouwd, vergeleken worden aan spijker of 
schroevenkopjes vandaar de soortelijke naam kopje welke aan de dia¬ 
mantmijnen van Zuid-Afrika gegeven worden, naam die zelfs in de andere 
talen is overgegaan. 

Deze kopjes bevinden zich om zoo te zeggen op eene rechte lijn van 
200 km. lengte en welke langs de stad Kimberley gericht is, stad die be¬ 
schouwd wordt als liggende aan de meest voortbrengende mijn en die als 
het centrum der hoofdmijnen is. Volgens Moulle zijn de bijzonderste 
kopjes de volgende : Newlands kopje, 2® Victoria kopje, 3® Dadiof’s 

kopje, 40 Kamfer's Dam, 5® Otto's kopje, 6^ Taylos kopje, 7^ Doyls 
kopje, Colesberg kopje (Kimberley), 9° Saint Augustin mijn, lo® De 
Heers mijn, ii® Dutoit's Panmijn, 12^ Bultfonteinmijn, 13*^ Olifant’s 
kopje, Coffeefonteinmijn, 15*^ Klibfontein en Jagersfontein, 16® 
Vogelsfonteinmijn. 

Onder deze mijnen is wel die van Kimberley de eerste, dan komen 
De Heers, Dutoit's Pan en Bultfontein, hierop volgen Jagersfontein en 
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Coffeefonteiii, Tn de andere heeft men meer opzoekingen dan opdelvingen 
gedaan. 

Samenstelling van den inhoud der diamantpijpen. 

Wij hebben reeds inliclitingen gege\^en over het ontstaan dezer pijpen 
of trechters, nu is het van belang te weten, wellce bestanddeelen zij be\’at- 
ten. Deze samenstelling is voor alle mijnen niet dezelfde, in het algemeen 
bestaan zij uit bezinkkingen \’an slib ofwel van opwellingen uit \ailka- 
nische gronden. Om ons in deze studie te bepalen willen wij ons alleen 
bezig hüudeir met de Kimbeiie\-niijn die het gemakkelijkst te beschrijven 
is, en waarover ons ook de meeste inlichtingen door verschillende reizigers 
verstrekt worden. De trechter \'an de Kimbcrleymijn hééft den vorm 
cener allips ; vroeger had zij aan dc oppervlakte eene ruimte van 4 
hectaren en de 2 axen waren, de eene v an 270 en de andere van 200 meters. 
Naar gelang men iiet diamant bevattende erts opdolf kwam men tot de 
gewaarwording dat de doorsnee der pijp niet standvastig dezelfde bleef, 
maar dat deze in omvang v^eiminderde naar mate men meer in den schoot 
der aarde doordrong. 
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Dc gewoonlijk horizontale lagen, die door de vulkanische, thans met 
blauwe aarde gevolde trechter of pijpen doorboord ^^^orden, bestaan 
achtereenvolgens van beneden af, uit ; 

Zwarte, aan steenkool rijke klei (blackshale)* 

2^) Kwartsiet, waarin gangen r^oorkomen van diabaasachtig gesteente, 

30) Amandelgesteente van diabaas, 

40) Zwarte lei. 

5^) Diabaas, 

6 ^) Alliivium of aangespoelde gi'ond ; aanslibbingen. 

Laten wdj nii overgaan tot het beschouwen van die bestanddeelen welke 
het inwendige van die reuzachtige trechters of pijpen vervullen. 

Eene zwartachtige massa bevattende, een groot getal delfstoffen, en 
daarenboven talrijke rotsblokken vestigt hier onze aandacht. Deze stof 
is tamelijk zacht en ontbindt zich nog al gemakkelijk onder den invloed 
van zon en regen. Hare inwendige kleur verandert van het donkergroen 
tot zwart. Door den invloed van de lucht verliest zij allengskens die don¬ 
kere kleur, gaat over tot een blauwachtige tint en wordt eindelijk grijs¬ 
blauw of grijs ; daarom heet men ze meestal blue ground of blauwe grond. 
Degene die in de mijnen werkzaam zijn merken daar dat door het bin¬ 
nendringende water en het bijten van de lucht die zelfde grond somtijds 
tot in eene diepte van 25 meters eene gele kleur aanneemt en dan yellow- 
grotind of geelgrond genoemd wordt. Somtijds ook door de ijzerbestand- 
deelen die den grond bevat wordt deze in aanraking met het M'ater als 
verroest en krijgt den naam van rosiy-ground. 

De diamantopdelvers kennen die kleurveranderingen en op het eerste 
zicht krachtens eene jarenlange gewoonte kunnen zij den oorsprong van 
den diamantbevattenden ground en zijnen rijkdom bepalen. Zoo bevatten 
de grounden van het Westen en het Oosten der Kimberleymijn 4 of 5 
diamant per ; terwijl die van het Zuiden, het Zuid-üosten en het 
Noord-Westen minder rijk zijn, en hoewel op dezelfde hoeveelheid grond 
slechts 3 bevatten, 

Dc blauwgrond is zooals v ij gezegd hebben eerder zacht dan hard, maar 
bezit eene groote vastheid; hij laat zich dus moeilijk met een houweel 
bewerken, maar weerstaat niet aan de spade en heeft een vettig voor¬ 
komen, De scheikundige samenstelling vertoont wel in de verschillende 
streken, voor hetgeen de hoeveelheid betreft, sommige verschillen, maar 
de grondelementen zijn dezelfde. 

Niet altijd echter heeft de diamantbevattende grond de zoo even be¬ 
schreven hoedanigheid, somtijds is hij zeer hard en vast, en bezit dan 
ook niet meer de eigenschap te veranderen onder den invloed der lucht. 
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Hij wordt dan genoemd hari-blue, iii tegenstelling met sofl-bhie (zacht- 
blauw). (Bauer) 

Wijze van opdelving der diamanten. 

T)c bluc-ground van de Kiinbeiieymijn is een dicht samengcpalvte 
weerstandbiedende rotsaarde, en alhoew'cl hij niet van zeer harden aard 
iSj dienen de rotsblokken te worden verbrijzeld, De cartouchen die steeds 
op eene diepte v an 2 of 3 metea-s; geplaatst worden, worden zij op de ge* 
schikte plaatsen geborgen, gedtir,^|ide de uren van den gewonen arbeid. 
( iewoonlijk werkt men met 5 tot 6 ineens, en plaatst ze zooveel mogelijk op 
vimon hoek zoodat de splitsing gemakkelijker gebeurt. Het afschieten 
der cartouchen, of coups de mine heeft gebruikelijk plaats v^an 12 t(ït 2 
ofwel 's avonds na 6 uren, omdat dan de werklieden afwezig zijn. De 
uitslag van de ontploffing is niet steeds dezelfde ; soms geraken slechts 
eenige kubieke meters los, terwijl andere malen als een muur v^an loo 1113 
instort. De rotsblokken door deze eerste ontploffing af gescheurd, zijn 
niet Yiin zulken geringen omvnng, dat de mijnw^erkers ze voor het overige 
met hunne houweelen of spaden kunnen verdeelen ; een 2^^^" maal moet de 
poederkraclit in kleinere hoev^eelheid aangewend worden, om die blokken 
in kleinere kluiten te verdeelen en ze dan bij niiddel van wagonnets naar 
de tubs te vervoeren. 

De wagomiekens worden op kleine, gemakkeiijk beweegbare rails (spo¬ 
ren) in de diepste der mijnen naar de verschillende liclitiiigeii va^rvoerd. 
Zij kunnen gewoonlijk v^an 16 tot 32 kubiek voet blauw'ground v^ervoeren. 

Eenmaal gekomen aan de plaats waar zich de oi)]iaalkabels bevinden 
v'an de uitputtingsmachieneii, worden zij gericiit cp een zoogenaamde 
chariot, opgericht naast den kuil der tubs. In deze tubs wordt de inhoud 
der wagomiekens om gekanteld en zoo langs de ophaalkabels naar de 
floors vervoerd. Dit is de gewone wijze van exploitatie te Kinibeiiey. 
Somtijds gebeurt het ecliter, dat de hoev^eclheid blauwgrond, zoo groot 
is dat gemakkelijk de methode v'aii tuiiels toegepast w ordt. De arbeid in 
het algemeen wordt vaM'richt door de blanken. De ('alfers plaatsen de 
cartouchen, laden den blauwgrond in de w^agonnekens, kantelen ze om 
in de tubs. Hun arbeid gescliiedt onder toezicht der blanken. Te Kim- 
berley w^erken maar gewooiilijk 8 of 9 negers, tegen i bkinke. De meest 
gebezigde ontginningsmetliode is het ophalen van den blauwgrond langs 
de oppervlakte en de laatste tijden is die methode nog merkelijk 
beterd. 

De kabels welke vmor de uitputtingsmachieiieii vastgemaakt zijn, 
bestaan uit nietaalkoorden van eene doorsnee van ongeveer 3 tot 5 mm. 
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Zij zijn stevig in den grond gevestigd, worden eerst getrokken over een 
standaard en daarna over een jumper, vandaar tot in de mijn waar ze 
in den blauwgroimd gevestigd worden. Iedere dubbele kabbel is als een 
weg door de lucht waarlangs de tubs van bo\’en naar b('neden gaan. 
De tubs zijn als cirkelvormige trommels aan weta'szijden met z wieltjc'ns 
voorzien waar\'an de randen uitgehold zijn. 

Voor het in beweging zetten dezer kabels, gebruikt men meestal ma- 
chienen van engelsch fabrikaat, hebbende gemiddeld eene kracht van 
12 tot 25 paarden. Men rekent dat ieder dezer machienen dag('lijks van 
uit eene diepte van 90 tot 120 meters gemiddeld 700 loads, ieders van 
16 m3 kan ophalen. In 1882 werden er reeds ongeveer 40 dezer machienen 
gebezigd. De tubs eenmaal aan de oppervlakte opgehaald, worden gele¬ 
digd in zoo genaamde hoxes, ])lomi)e wagens met hellenden bodem en 
langs weerskanten van deuren voorzien. Deze dienen om den opgehaalden 
blauwgrond naar de zoo genaamde floors te \'ervoeren, die niets anders 
zijn, dan met veiligheidsmuren omringde oppervlakten waar de blauw¬ 
grond gedurende een gewenschten tijd aan regen en zonneschijn is bloot 
gesteld steeds onder bewaking van gewapende politie. 

Bewerking van den blauwgrond. 

Laat ons nogmaals terugkeeren tot den blauwgrond die van uit de 
tubs in de boxes geladen aan de oppervlakte zijne verdere bewerkingen 
al wacht. In den beginne stelde men zich tevreden met de ertskluiten 
bij middel \’an houten hamers te verbrijzelen en dan de diamanten uit te 
zoeken. W’eldre» echter begon men om het werk te vergemakkelijken, den 
invloed van het water te benuttigen en in iSjf) werden de eerste wasch- 
marhines in gebruik genomen, en worden op onze dagen uitsluitend ge¬ 
bezigd. Een zulker waschmachines kan dagelijks van 250 tot 500 loads 
bewerken. Somtijds gebeurt het dat de bewerking van den bluc-ground 
onmiddelijk plaats heeft aan de mijn zelf ; dit gebeurt nog wanneer de 
blue-ground heel gemakkelijk verbrijzel baar is, ofwel dat de eigenaars 
naar diamant wachten en de langzamere bewerking in de open lucht niet 
kunnen afwachten. Meestal echter wordt de blauwgrond onmiddelijk 
naar de daartoe ingerichte floors vervoerd ; daar wordt de blauwgrond 
naar toe gebracht bij middel van de reeds genoemde boxes, waarvan de 
inhoud bij hunne aankomst aan de floors wordt overgeladen in 
kleinere wagonnekens scoich-cars genaamd, welke dan langs beweegbare 
rails den blue-ground door heel de oppervlakte der floors vervoeren. De 
reeks scotch-cars wordt getrokken door vier paar ossen, op dezelfde wijze 
wordt later de vergruizde blue-ground naar de waschmachines vervoerd. 
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De bliuvground wordt op die wijze op de floors iiitgespreid, dat de 
grootste kluiten bovenaan liggen en dus het best aan regen en zon bloot^ 
gesteld Is het weei gunstig en volgen regen en zonneschijn zich met korte 
verwisselingen op, dan kan in den tijd ^"an \T'ertien dagen de gew'enschte. 
bewerking geschied zijn ; maar zoo vlug gaat het gewoonlijk niet, want 
te Kiinberley gebeurt het soms dat er 3 maanden voorbij gaan zonder 
dat een dropje regen aan den blue zijne malscliheid schenkt en dan 
blijft den blue somtijds van 3 tot 6 maanden liggen Men begrijpt dat er 
groote kapitalen \'astgesteld wurdeo, door den langen duur der vergruize¬ 
ling van den blue, en dat menige maatschappij in geldverlegenheid, om¬ 
dat zij te lang moet wachten op den verkoop vim den opgedolven dia 
mant, naar middelen uitziet, om de bewerking op de lloors te verhaasten. 
Zoo gebeurt het dikwijls dat ze overgaat tot een opnieuw gebruiken viui 
l>öeder, tot het met hamers verbrijzelen of liet met water verweeken van 
deji te weerspannigen blauwgrond. 

Deze bewerkingen echter gaan met zekere moeilijkheden gepaard : 
zij kosten veel geld en 2^^ gebeurt het niet zelden dat bij die bew^erking 
door slaven geschied, groote diamanten te voorschijn komen en dikwijls 
in onrechtvaardige handen spoorloos verdwijnen. 

Waschmachienen. 

Eenmaal dat de bhie-ground op \oldoende wijze vergruizeld is, wordt 
hij wederom op kaïTen of wagonnetjes geladen en \-andaar naar de 
waschmaclhnes vervoerd. Deze hebben in den loop der jaren merkelijke 
verbeteringen ondergaan ; ziehier hoe in het algemeen de bewerking van 
het diamantwaschen geschiedt, De kortgemaakte blue wordt bij middel 
van wagemnekens op ijzeren 'gri 11 ies,gekanteld, De rots of ertskliiiten van 
melaphyre eii dioritc zoowel ais de nog te groote klonten van bluc-groimd 
die op de grillies geen doorgang' vonden, worden weer verzameld en naar 
de floors teruggevoerd ; dat gedeelte echter welke door de tralies \iel 
komt langs een hellende vlakte in de zoogenaamde trommels tereclit, 
welke nogmaals de al te groote kluiten tegenhouden en het overige in de 
groote waschbakken doen neerkomen. 

Het echte wasclien van den blainvgrond gebeurt dus iii de reiizachtige 
kuipen niet ongelijk aan die der bierbrouwerijen : zij zijn rond van 
vorm, hebben een diameter van 8 tot ib voet en zijn iiuvendig voorzien 
van krachtige inetale kruisende armen die gewapend met een soort van 
dolken door de snelheid van hun draaien de minste kluitjes vergi’iiizelen. 
De krachtige waterbesproeing die terzelver tijd gebeurt, verwijdert uit 
den vergaarbak den ^ ergruizelde blauwgrondi \^'elke zich langs een Rf 
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voerbiiis verwijdert, en bij wij ze van aan ketens verbondene emmers in de 
iioogte geliaald wordt en op een nabiii igen grond geledigd. De diamanten 
of aiulere edelgesteenten blijven op den bodem van den bak liggen en 
worden er *s avonds uit gehaald om, ofwel omiiiddelijk met zoogenaamde 
craddlcs vergaderd te \vorden, ofwel in daarna veilig gesloten wagonnetjes 
naar een daartoe beschikt magazijn ^^ervc^erd. 

Den volgenden dag gebeurt dan het definitief nitzoeken, dat op vele 
plaatsen noch met de craddle gebeurt, maar in sommige maatschappijen 
plaats grijpt bij middel \veder \’an een trommel die hier weer goede 
diensten bewijst en gedurig met versch water besproeid wordt, 

Produktie der Zuid-Afrikaansche mijnen, 

De jaarlijksche diamant produktie der Zuid^Afrikaansclie mijnen wordt 
np ongeveer 3 millioen karaat geschat, waarvan ongeveer 2/3 uit de 
mijnen der De Beers Com|>any afkomstig zijn. De kwaliteit echter der 
diamanten komt niet overeen met hunne hoeveelheid ; het getal der inim 
derwaardige en niet te slijpen diamantsteenen is hier veel grooter dan 
waar ook elders in andere mijnen. De hoeveelheid steentjes van klas 
bedraagt nauwelijks van de totale produktie. De fijnste ondei de 
fijne bedragen slechts 2*^3,: tervijl 12 als 2'^^ kwaliteit ; 25% als ; 
te^^vijl 55 als boort genomen wordt ; daarenbo^-en kennen er onder de 
zeer fijne die aan kleur en vuur voor de diamanten van Indische afkomst 
niet moeten onderdoen weinig voor die meer dan 10 karaat wegen, 

Hoe noodwendig liet was voor de uitbating dezer [nij tien eene moderne 
met alle laatste hulpmiddelen der nijverheid gewapende inrichting daar 
te stellen, blijkt hieruit dat op een m3 verwerkte grond, gemiddeld nog 
geen 2 karaat diamant gevonden werd, en dat, groeven, waar gemiddeld 
slechts ij:\ karaat per m'^ ontdekt werd, nog tot de goede groeven be- 
hooren. De gewone steLMien w'orden reeds aan de mijn in het grof 
gesorteerd. De verschillende kwaliteiten hebben bijzondere namen ge¬ 
kregen. De fijnste en reinste kristallen worden n Cnstals ^lassies >> ge¬ 
noemd : de meeste witte steenen hellen echter een heel klein beetje naar 
liet geelachtige over, en om deze van de andere te onderscheiden belioort 
een goed geoefend oog van den \ akman : men noemt deze steeneii u Cape- 
whïie )) en hier onderscheidt men nog en 2^^^ soort cape-white. De 
beste steenen onder de cape-white worden ook nog wel i^silvcr-capesn (d 
«fijie capes » genoemd. Is de gele kleur duidelijker, liclit geel of een weinig 
groenachtig grauw dan geeft men aan die steenen den naarn van eerste 
of bywater. First or second bywater 

De meeste steeiien echter zijn lichtgeel, stroogeel, tot licht koffiebruin 
en zijn daarom van minder kwahteit : steenen met oprecht geteekende 
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kleuren zijn zeer zelden, en worden : « Fancy stones » of mode steenen 
genoemd. Van deze benaming is afgeleid ons woord : « Fantaisie steenen » 
eene benaming die ook in den handel van andere edelgesteenten is door¬ 
gedrongen en daarom niet zelden gelegenheid geeft tot verwarring. De 
diepgele en oranjekleurige diamanten worden tamelijk gewild, en evenzou 
ondanks hunne kleine lichtbrekingskracht, de donkerbruine en zwarte 
steenen, die meestal voor rouw versiering benuttigd worden. 

Buiten hunne kleur worden de steenen ook nog onderscheiden volgens 
hunnen vorm. Mooie volledig gevormde dodecaëders en oktaëders noemt 
men kortaf « crystals »; tweelingen ook naadsteenen genoemd zijn meestal 
tafelvorinig, stukken van het kloven afkomstig moeten va)or het slijpen 
eerst in vorm gesneden worden, grootere stukken van deze soort noemt 
men << cleavage » kleinere nsplinls », 

Terwijl in Ihazilië steenen van meer dan i karaat tot eene zeldzaam¬ 
heid behooren, komen in Zuid-Afrika die van lo tot 20 karaat in ver¬ 
houding zeer dikwijls voor ; die van 30 tot 100 worden regelmatig ge¬ 
vonden. l)e« F.xcelsior )>uit de Jagersfontein woog 971 ' «rullinan» 

uit de Preir iergroeven 30243/4 kV steenen van meedere honderden 
karaten worden in den laatsten tijd meer ontdekt als er vroeger waren 
gekend. Heel zuivere steenen zijn in Zuid-Afrika zelden, het overgrootte 
gedeelte is minderwaardig van kleuren en bevat wolkjes, vau'en en in¬ 
sluitingen. Niet zelden komt het \'oor, bijzonder de rookgiauwe steenen 
« smoky stones » genoemd, dat zij aan stukken springen zoo gauw als zij 
in aanraking komen met de lucht. 

De hoedanigheid der steenen is verschillend in iedere mijn, en zelfs in dv 
verschillende afdeelingen van eenzelfde mijn, wanneer men de steenen 
in massa beschouwd, enkele steenen echter van iedere kwaliteit komen 
in alle mijnen voor. Daarom is het in het algemeen niet mogelijk bij het 
onderzoeken van een steen, onvoorwaard'elijk te zeggen : hij is afkomstig 
van deze of die mijn ; een goed geoefende diamantliandelaar echter in 
Kimberley, wanneer men hem een geheele partij w^orlegt, kan niet alleen 
de mijn, maar ook nog het betreffend gedeelte der mijn waaruit den steen 
afstamt, aan wij zen. 

Volgens F. W’illiams die lange jaren generaal-manager der De Deers 
mijnen geweest is, moet er over de ^'erschillende mijnen o])geinerkt 
worden : De De Beers mijn onderscheidt zich door een groot percent 
u yellows », weinig schoone « dark yellows » die als « jancy stones » door¬ 
gaan, een beperkt getal aligth brown cleavage van schoone kkairen. 
Deze mijn levert kristallen oj) van allen aard en kleur en die in het alge¬ 
meen deze eigenaardigheid bezitten, dat zij er iet of wat vettig uitzien. 
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Boort is zelden, terwijl er brokstukken met zwarte vlekken veelal voor- 
komeii. Overvloedig zijn de groote dodecaëdrische kristallen ; zeer witte 
steenen ontbreken zoo gezegd geheel en al en de eenige witte die voorko¬ 
men zij n : « Cape white 

De Khnberleymijn levert een prudukt op dat niet erg verschillend is 
\'an de diamanten der Dé Beers ; toch heeft zij weer bijzondere ken¬ 
merken. Men vindt hier tamelijk veel « imtte kristah » die in de De Beers 
zelden zijn, nog al een « witte deavage )> en in verhouding vele groote 
\'lakke tc mades De menigvuldige « yellows zijn van wat lichtere kleur 
dan die der vorige mijn, liet overwegende gedeelte zijn : « smohy stones n 
en onslijpbaren boort, in zooverre dat 90van den Zuid-Afrikaanschen 
boort hier gevonden wordt. Clemiddeld zijn de diamanten der Dc Beers 
groot er, die der Kimberleymijii witter. 

De Dutöifs Panmijn levert eenige schoone blauwv'itte steenen en 
eene bijzondere kwaliteit van a süver capes schooner dan die der De 
Reers, De kleur anders is nog al donker, toch vindt men vele gewone 
kristallen en cleavage en een zeker aantal groote gele octaëders van goede 
kwaliteit en meestal zonder vlekken, In het algemeen is in v^erhouding 
het getal ’^-an groote steenen groot, terwijl dat van zeer Idcine gering is, 
« Smoky stones » ontbreken geheel en al ; het is in deze mijn dat de 
schoonste steenen der omstreken van Kiniberley gevonden worden. 

De steenen der BiiUfonteinmijn zijn in het algemeen wit, maar nog al 
veel gevlekt, zelden zijn ze zwaarder dan 2 of 3 karaat, sterk gekleurde 
steenen en boort vindt men hier niet. Alleen hebben ze den vorm van 
octaëders, 

fn de Wesseltonmijn treft men somstijds blauwwitte steenen, ook 
blauwe, bruine en groene alsook schoone donkere en 01 anje-gele (c fancy- 
siones i:* Het eigenaardige van deze mijn is ook dat er veel tweelingen en 
boort gevonden wordt. 

De Jagerstonteinmijn geeft de witste en doorschijnenste steenen waar- 
\^an het schoone blauwwit de meest geschatte Braziliaansche en Indische 
nabijkomen ; het algemeen voorkomen van die zuiverwitte kleur wordt 
toegeschreven aan de afwezigheid in deze mijn van zwavelkiezel die elders 
de gele kleur veroorzaakt. Naast de hoedanigheid van deze schoon witte 
kleur, hebben deze steenen een gebrek, te weten, dat ze soms erg gevlekt 
zijn en onderhevig aan ingewikkelde vergroeiingen die het slijpen ervan, 
zeer moeilijk maken. De zelden onbeiispelijke exemplaren zijn van de 
grootste waarde en bereiken de aanzienlij kst e prijzen. Men vergelijkt de 
iKïedanigheid dezer steenen met die van Bagagen in Brazilië. 


Geraadpleegde sdhrijvers : M. Raiier — E, Boutan —■ J Escard -— Q, StiUzer “ \Villiam5. 
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IV. ZUID-WEST .4FRIKA. 

(Engelsch Protektoraat). 


Sedurt langen tijd is ook in deze kolonie bhiiuvgrond bekend. Met 
zijn de diamanten van Ziiid-West Afrika, die tüsschen al de mijnont¬ 
ginningen liggende, in ’t land dat nn staat onder Engelsch protectoraat, de 
grootste economische waarde oplev'eren. In deze streek vindt men dezelfde 
trechters als in Engelsch Afrika, bijzonder gelijk die van Kimberleyen Pre¬ 
toria ; zij bevatten eveneens blanwgrond, maar met dit hoofdzakelijk en 
spijtig verschil dat in dien blanwgrond, men tot hiertoe ni('t het 
minste diamant gevonden heeft. De blanwgrond der omstreken van 
(libeon en van Herseba is op eene nauwkeurige en systematische wijze 
onderzocht geweest, en nog heeft men niets gevonden. Nauwelijks had men 
deze navorschingen gestaakt of eensklaps vond men gansch door 't toeval 
diamant kort bij Lnderitzboecht, men had hier kunnen gelooven dat 
evenals in de Engelsche gronden, het bijzonder de blanwgrond was, die 
de diamante moet bevatten en nu merkte men integendeel oj^eens, dat 
de diamanten van Lnderitzboecht als gezaaid lagen in de losse zanden van 
den Namib. 

En zoo werd nogmaals verwezenlijkt het Afrikaansche spreekwoord : 
« In Afrika gebeuren de zaken steeds anders dan men ze voorzag. » 

De diamantbevattende streek van Zuid-West Afrika, bestaat nit een 
breede strook lands gelegen aan ’t strand der zee ; deze strook b(‘gint in 
Lnderitzbo(‘cht en strekt zich nit op eene lengte van i(x) km. naar ’t 
Zuiden en oj) eene dubbele lengte naar ’t Noorden ; eigenlijk zijn er in 
ronde cijfers 500 km. lengte, maar op 1/3 daarvan slechts heeft men tot 
hiertoe diamant gevonden. De streek is als eene nitgestrekte woestijn, 
zonder groei of bloei, ’t watei is er zeer karig en de beweegbare en reizende 
duinen zijn een groot en hinderpaal voor de ontginning der diamanten. I let 
strand ligt in een trapsgewijze ligging en de zee die zich langzamerhand 
terngtrekt en aardkluiten achterlaat vormt zand terrassen. De laatst 
gevonden,diegene dus welke zich nader aan ’t strand bevinden, schijnen 

344 











slechts weinig of geen diamanten te be^ atten. Daarom houdt men zich 
bijzonder bezig met het opsporeii der diamanten in die zandterrassen, 
welke reeds van anderen oorsprong zijn. Overal vindt men daar diamanten 
vereenigd met agaatklompen ; zulks wil niet zeggen dat deze 2 terzelfder- 
tijd en op dezelfde wijze gevormd werden, alleen kan men uit dit samen¬ 
zijn besluiten dat deze 2 beter dan de andere delfstoffen weerstaan hebben 
aan scheikundige ontbinding en weergeste'tenis. 

Twee typen van delfstoffen gaiisch van elkander verschillend, waarvaan 
de eene de diamantbex^attende blauwgrond is en de andere Diabaas 
genoemd wordt, hebben op eene bijzondere wijze de aanvallen der zee- 
klotsen te bestrijden gehad. De zee heeft de lichtere delfstoffen in hare 
golven meegevoerd, terwijl de zwaardere en onverdelgbare stoffen zooals 
diamant en agaat tot T laatste zijn gebleven en na ’t verwijderen der 
wateren, terrassen langs *t strand gevormd hebben* 

De streken waar de meeste diamanten gevonden worden, zijn smalle 
stroken groads. Men weet nog niet juist waar de blauwgrond te vinden is 
die de diamanten bevat. Hoogst waarschijnlijk moet zijne ligplaats niet 
ver van die der gevonden diamanten verwijderd zijn. Dit kan men 
opmaken uit de bestatiging dat de diamanten niet afgerond zijn en dus 
niet lang gerold hebben. 

De diamanten in deze streken worden dus gevonden in de grofkorrelige 
zandgronden ; doorgaans bevinden zij zich gansch oppervlakkig ; dieper 
dan I meter worden er zelden opgespoord, In het begin hield men zich 
uitsluitend bij de oppervlakte, later begon men de bovenste zandlagen 
bij middel van ziften en primitieve waschmachienen te bewerken ; bij deze 
laatste gebniikte men het in de gedolven groeven zich voordoende water, 
hetu'elk in dez.e schrale streek moeilijk in voldoenden voorraad te vinden 
was : Van drinkbaar water was er geen spraak* Door sommige diamanf- 
zoekers werden in het begin met behulp van eenigc werklieden, dagelijks 
van 30 tot 70 k^ vergaard. 

De steentjes hier gevonden zijn allen van kleinen om^'ang : van de 
meeste gaan er 4 of 3 op i karaat; andere zijn nog kleiner, weinige gi'ooter* 

Epler in zijn boek over : Schmuck uud Edelsteine 1 beweert dat er 
nog al steentjes van 16 tot 17 k^^ gevonden worden ; dit gezegde wordt 
door andere schrijvers niet bevestigd, 

Gemiddeld zijn ze niet grooter dan 1/3 karaat ; de grooHtc tot hiertoe 
ged onder, zoo schrijft Max Bauer, weegt 27/32 karaat en is ongeveer 
eene erwt groot ; toch w^rd er onlangs gesproken\"an een”steer>tje van 
2 karaat* 
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In het algemeesi leent hun vorm zich voorcleeiig tot het slijpen ; het 
zijn meestal granatoëders en acht eu veer tig vlakkers ; ook treft men er 
\'ele octaëders aan. De kwaliteit is in het algemeen zeer goed. l\Icn treft 
er talrijke uitgelezen steentjes aan ; daarbij ook veel van geringere waarde: 
gele, bruine, giauwe, zwarte, enz. 

(iewoonlijk zijn ze betei van kwaliteit dan die van Kimbeiiey en hebben 
meer weg \^an de riviersteenen. Hunne hardheid kan gelijk gesteld worden 
met die van Australische afkomst, In het zand bevinden zich gewoonlijk 
die steentjes in de nabijheid van kwartzkorrels, van kiezelschilfers, jaspis, 
calcedone en agaat ; ook wordt er in zijne nabijheid granaat gevonden. 
Al deze begleidende delfstoffen zijn meestal afgeronde korrels die meer 
dan het diamant geweten hebben van de opzwiepen de v^iiidslageii, w^elke 
van uit de zee over deze zandvlakten heen komen. Het vraagstuk van den 
oorsprong der diamanten in deze streek gevonden, wordt op verschillende 
manieren door deskundige beantwoord, maar geen hunner heeft tot hiertoe 
des aangaanden eene beslissende oplossing kunnen aan wij zen. In alle 
geval hebben de ligplaatsen \^an Zuid-Afrika reeds i’cde tot grondige 
verwachtingen gegeven, en alles laat voorzien dat de produktie steeds zal 
stijgen. 

Tot in September 190S zijn er in het geheel meerdere duizende steenen 
van een gezamentlijk gewicht van 2720 karaat gevonden. Vanaf dit oogem 
blik is het gewin steeds geklommen. In September van dat jaar 6644 k^. 
in Oktober 8621 kk in November 10.228 kb in December 11^349 kb Dus 
tot einde igo8 in het geheel 39.762 karaat, De vergaarkosten gering 
zijnde, sommige spreken van 5 Mark, andere slechts van i Mark per 
karaat, blijft er voor de vergaarders of producenteji in alle geval cene 
sclioone winst o\^er. Zelfs al wordt er hiei misschien nog meer dan 
eldeis een zeker gedeelte door diefstal ontvreemd. 

sJe 


Ziedaar een kort overzicht over eenige der hoofdzakelijkste mijnen. 
Wij zouden nog kunnen iiitwéiden over het voorkomen van diamant 
in «Britisch Guyana w in den <1 Arkansar ïï, in «.Australië waarvau de 
mijnen zooals wij het reeds meldden, veelbelos end zijn, 

V e willen ons, om te eindigen bepalen bij de mijnen van den Congo, 
waar de beddingen, gelegen in den Kasaï, jaarlijksch reeds een belang' 
rijken diamantenoogst opleveren. 
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De diamantbeddingen in den Kassaï door P. Lancsweert 










































































V. BELGISCHE CONGO. 


« Al de inlichtingen in deze verhandeling over de Congo-mijnen bevat, 
werden verstrekt door den heerIngenieur Lancsweert, dienstoverste bij dc 
maatschappij « La Forminière ii, die ons welwillend toeliet een volstrekt 
gebruik te maken van zijn werk : «Exploitations diamantiicres du 
Kasaï », Extrait du Congres scientijique international^ organisé par lAs- 
sociation des Ingénieurs sortis de VEcole de Liége, Liége 1922. » 


De Beddingen. 

De diamantstreek in den Congo strekt zich uit vanaf den Kvvango tot 
den Lomami in den Katanga, en vertoont zich in den vorm eener zandige 
hoogvlakte, waarin de rivieren hare bedding gegraven hebben tot op de 
onderliggende granietlagen. 

De diamanten komen vóór in de aanslibbingen dezer waterloopen, te 
midden van het zich in hunne beddingen bevindende kiezelzand, of op de 
heuvelhellingen die deze rivieren omringen. Zij zijn dus gansch ver¬ 
schillend van de vindplaatsen der « De Beers >>, « Premner Mine », « Jagers- 
fontijn » waar men eene diamanthoudende rots uitbaat, en gelijken veeleer 
op de beddingen van de « \^aal Ri\’er ». 

De beddingen van den Kassaï zijn over het algemeen weinig uitgestrekt 
en onregelmatig verdeeld. De rivieren waarin of in de nabijheid waarvan 
men ze aantreft zijn met een weelderigen tropicalen plantengroei om¬ 
zoomd. De kiezellagen zelf, bijzonder die der heuvelhellingen zijn met 
dikke lagen onvruchtbare gronden bedekt, soms van verschillende 
meters dikte. In de lagen zelf is het diamant in uiterst geringe verhouding 
aanwezig, zoodat het in de rijkste beddingen slechts het 1/8.000.000 
van de massa vormt. De onderlaag, of bed-rock, waarop zich de kiezellaag 
bevindt, bestaat uit gneissisch graniet, gneiss, kwartsiet en zandsteentjes. 

Bestaat de « bed-rock » uit graniet, dan komt deze voor ofwel onder de 
gedaante van grof zand, ofwel onder de gedaante van eene dichte aan 
de oppervlakte gebulte massa. De tegenwoordigheid van grof zand is 
een ernstige hinderpaal voor de ontginningen. 
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de bed-rock ge\'ornid door giiciss of kwartsict dan ver- 
tooner zich immer kloA'en, welke ^*ergaarp]aatsen zijn ^ an diamanten, 
met het ge\'olg dat men zich \’crplicht ziet den « bedmock » op eene merke¬ 
lijke diepte uit te hoinven, wil men er in gelukken al de diamanten boven 
te halen. 

Bestaat de tt bed-rock uit zandsteen, dan ontmoet men dikwijls liolten, 
en het is juist in deze putten of zakken dat zeer dikwijls rijke vondsten 
gedaan worden, 

De zandsteenen bed-rocks » zijn ook dikuijls voorzien van cylinder- 
\'ornnge sporen of holten met eene doorsnede van ten hoogste een halven 
centimeter, welke door wonnen nagelaten sporen zijn, of^vel ccn\^oudige 
gaten van boom\^^ortels. 

Het wasschen van het kiezelzand, bestaande in het vers^djderen van 
alle bestanddeelen welke voorzeker geen diamant bevatten, geeft als 
resultaat de volgende delftstoffenverzameling : granitiet, ilménite 
cyaniet, a magnétite granaatsteen, turmalijn, rutile, zirkoon en dia- 
mantspaath* Deze begeleidende mineralen van het diamant of satel¬ 
lieten, worden in de uitbating « concentré’s » genoemd. 

Al de diaiiianthoudende kiezellagen be\-atteu « concentrés doch het 
gebeurt soms dat redelijk rijke beddingen er slechts in geringe mate van 
voonim zijn, In eene zelfde bedding zullen de belangrijkste plaatsen 
immer deze zijn, welke de meeste « concentrés )> bevatten, liet onderzoek 
der Éï concentreer!ng » is dan ook eene uitmuntende hulpbron voor de 
prospectie en de ontwikkeling der ontginning, 

De meeste beddingen bevatten insgelijks goud, doch in zeer kleine 
lioeveelheid ; enkele le\'eren ook « monasite )) in ^’orm van zeer geringe 
kristallen. 

Onder al deze «concentrés » komt de diamant in de kleinste hoeveel- 
lieid vóór, ^’ermits de middelmatige opbrengst der beddingen zelden 
I karaat per kubicken nieter overtreft. 
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litbatingswcrken. 


De werkzaamheden der ontginning worden ia drie bewerkingen ver¬ 
deeld : 

het zoeken naar diamant op onontgonnen beddingen ; 

2^ de ontwikkeling der beddingen ; 

3^ de eigenlijke ontginning. 

§ L — Het vooronderzoek of prospectie (of het opsporen \'an 
diamanthoudende beddingen). 

Deze heeft voor doel in eene bepaalde streek de tegenwoordigheid van 
diamant op te sporen, zonder vooraf te oordeel en over het bestaan \'an 
ontginbare beddingen. 

Zij bestaat uit drie achtereen\'o]gende bewerkingen : 

het opsporen der kiezellagen ; 

2^ de ontleding dezer lagen ; 

3^^ het zoeken naar diamant* 

1 ° Het opsporen van kiezeJlagen* 

Dit onderzoek geschiedt niet alleen in de beddingen van de water- 
loopen waar de tegenwoordigheid dezer lagen vanzelf blijkt, doch ook in 
aangespoelde vlakten en op de terrassen waar de kiezellagen over 't alge¬ 
meen aan het oog*van den speurder onttrokken worden door gronden 
met ertslagen, die niets opleveren en alleen den last veroorzaken van ze 
weg te ruimen. 

Bij het opsporen der kiezellagen in aangespoeldè vlakten is de grond¬ 
boor een onmisbaar werktuig ; gevvoonlijk gebruikt men eene kleine boor 
van 50 m/ni welke gemakkehjk gehanteerd wordt en voorzien is van de 
noodige buizen om tot eene diepte van 5 nieters te kunnen geraken* 

2 *^ Onderzoek der kiezellagen* 

Het doel dezer bewerking is, te weten of de kiezellagen ja, of neen, 
diamanthoudend zijn* 

De opbrengst der goede diamanthoudende velden is betrekkelijk gering : 
I karaat per kubieken meter, een bewijs dat de opgespoorde stof ongeveer 



























1/8*000.000 \’ertegcnwoordigt van het gewicht der op te delven aarde. 

De opzoekingen zijn dan ook nog al bewerkelijk, en moeten verricht 
worden in kiezellagen die door hunnen aard blijken diamanthondend te 
zijn. 

De eerste bewerking bestaat dus in het nagaan of, bij de opdelving 
der lagen, de vereischte kenteekens zich \’oordQen, of deze lagen bestaan 
uit zandkeitjes met kwarts en grauwakkwarts, of er zich agaat- en 
vmirsteenen tusscheix bevinden. Men onderzoekt dus de kiezellagen, ten 
einde zich te vergewissen of zij de zware delfstoffen der dianianthondende 
velden bevatten, te weten : het granatiet, in den Kassaï, en het ilménite -i 
als men werkzaam is in de streek van Bushimaie. 

De bewerking geschiedt bij middel ^^an een kegel vormig bord (lig. i), 
ii batea » genaamd, ]let^ve]k aan den rand eene doorsnede heeft van 
ongeveer 45 cm. en eene van 40 cm. op den bodem. 






Fig. I Ilfltea. 

De ontleding eener kiezellaag bij middel der (tbatea» gebeurt gewoonlijk 
aan den oe\'er eener ondiepe ri\ner ; men \'erwijdert eerst en vooral de 
groote keisteenen met de hand en bij middel \"an zeeven met mazen van 
10 tot 12 m/m. Men moet zorg dragen dat de keien, vooraleer ze weg te 
werpen, bctamelijk gereinigd zijn. 

Het is insgelijks geraadzaam het kiezel te ontzanden bij middel eener 
zeef met mazen van ongeveer i m/m. De «batea» welke het aldus gereinigd 
kiezel inhoudt wordt daarna op den bodem der rivier geplaatst en door 
eene stevige wrijving met de handen wordt de reiniging Aantrokken. 

Door van tijd tot tijd de «batea »te schudden en er eene schommelende 
bewéging aan te ge\^en, komt men er toe deze te ontlasten van haar 
slijkerig Avatcr. \\anneer zij niets meer dan schoongemaakte be- 
standdeelen inhoudt, doet men haar eene schommelende en OA'Crlangsche 
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beweging ondergaan ; deze bewerking moet derwijze geschieden dat de 
zware bestanddeelen, welke zich tusscheii het kiezelzand bexinden, tot het 
diepste der batea nederzakken. 

tieeft men daarna aan de « batea welke men al voortschommelende 
met uit gestrekte handen v^asthoiidt^ eene overhellende beweging, dan 
verzamelen zich de zware bestanddeelen in het diepste der pan^ en het 
afloopend water sleept na zich de lichte bestanddeelen van de massa 
kiezelzand. Herhaalt men deze bewerking meermaals, en is liet een 
behendig man die er zich mede onledig houdt, dan komt hij er toe, met het 
water, de minst zware bestanddeelen te verwijderen» 

Het is tiisschen de overblijvende zware bestanddeelen dat men de 
caracteristieke delfstoffen of diamant-satellieten aantreft, zoo deze 
bestaan. 

Treft men, onder in de batea, een of meer diamant-satellietcn aan, dan 
kan men met kans \^an welgelukken o\ ergaan tot het zoeken va.u den 
diamant zelf. 

3 ^ Het zoeken naar diamant. 

Ten aanzien van het geringe gehalte diamant, dat zich in het diamant- 
houdend kiezel bevindt, kan men slechts in goede voórw'aarden overgaan 
tot het zoeken naar diamant in eene aanzienlijke hoeveelheid kiezel, bij 
voorbeeld in minstens een hal ven kii bleken meter. 

Anderzijds, vermits het diamant, evenals alle zware grondstoffen, zich 
bij voorkeur in de onderste lagen van het kiezel ophoudt, is het insgelijks 
van belang het te onderzoeken gedeelte kiezel zoo dicht mogelijk bij de 
rotsachtige onderlaag of bed-rock uit te graven» 

Ook is het geraadzaam- deze tot onderlaag dienende rots, die 
dikwijls op sommige plaatsen hol is en doorploegd met gleuven, een 
weinig los te hakken, 

De noodzakelijkheid die zich opdringt de opzoekingen naar diamant 
uit te strekken tot eene aanzienlijke hoeveelheid kiezel, belet de benut- 
tiging der stalen welke door de kleine grondboor naar boven gebracht 
worden. Zoolang dus geen enkel diamant gevonden wordt, dient ér 
onvermijdelijk \ ooitgegaan te worden met de uitgravingswerken. 

Evenwel, wanneer de opzoekingen dienen verricht in door de water- 
loopen aangespoelde gronden, dan moet de put zooveel mogelijk in de 
nabijheid der rivier gegraven worden ; zijn het echter terras-kiezellagen 
of«flats die dienen onderzocht, dan moet men de putten grav'én in het 
midden dezer vlakten of terrassen. 

Wanneer eene rivier versperd wordt door eene rotsachtige klip, dan is 
de voordeel igste plaats voor het onderzoek van het kiezelzand stroom- 
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opwaarts van do klij) gelegen, omdat men aldaar reeds eene min of meer 
geconcentreerde kiezellaag zal aantreffen. Is de klip doorploegd met 
gleuven, dan zal het zich in de kloven bevindend kiezel reeds in zekere 
mate geconcentreerd zijn, waardoor het mogelijk gemaakt wordt spoedig 
ingelicht te worden nopens de tegenwoordigheid of de afwezigheid van 
kostbare gesteenten. 

Eens uitgegi*a\'en, wordt het kiezel ofwel rechtstreeks naar de wasch- 
toestellen gevoerd, ofwel nevens den ])ut uitgestort op eenen vooraf¬ 
gaandelijk goed gereinigden vloer, bedekt met gi’oote palm- en banaan- 
bladeren. 


n*. 

De verdere bewerking \*an het uitgegi*aven kiezel bestaat uit eene zui- 
\'ering der aanklevende aarddeelcn, eene rangschikking volgens afmeting 
en eene rangschikking \^olgens grootte. 

aj De zuivering van de aanklevende aarddeelcn en de rangschikking volgens 
af meting kunnen geschieden bij middel van ronde teemsen, 't zij in 
schommelende teemsen, gekend onder de benaming van «rocking sereens 
't zij in eene hangende zeef, gekend onder den naam van « baby 

De ronde teemsen hebben eene doorsnede van 6o tot 70 cm. en worden 
gebruikt mot leeksen \'an vier. Zij passen de eene in de andere en, in de 
richting van hoog naar laag, vermindert de grootte hunner mazen traps¬ 
gewijze van 10 tot 5, 2,5 en i m/m. 

Nadat het kiezel behoorlijk gereinigd werd, wordt al wat niet doorheen de 
teems van 10 m/m kon, weggeworpen ; datgene dat niet door de zeef \'an 
5 m/m kan, wordt \’luchtig nagezien, en wat in de twee onderste teemsen 
blijft liggen wordt terzijde gelegd om gerangschikt te worden volgens 
grootte, bewerking welke ook « setzage » genoemd wordt. 

De schommelende teems, of u rocking-screen » (hg. 2) bestaat uit vier 
opeengeplaatste rechthoekige kassen, waar\^an de eene in de andere kan 
schuiven. Deze kassen zijn i m. tot 1,50 m. lang op 50 tot 75 cm. breed 
met eene diepte van 12 tot 15 centimeters. 

De bodem van elke kas is feitelijk eene metalen teems, welker mazen 
grooter zijn in de bovenste kas,, een weinig kleiner in diegene welke er 
onmiddellijk onder volgt, enz... De openingen dezer mazen meten ge¬ 
woonlijk 10, 5, 2,5 en I m/m of, volgens de engelsche maten : 2, 4, 8 en 
16 mazen per duim. 

De kader der onderste kas is aan zijnen bodem voorzien van twee 
boogv'ormige houten latten, ten einde eene schommelende bew(iging aan 
de kassen te kunnen geven. 





































































Met het oog op cie vergemakkelijking dezer beweging en ten einde ze 
zonder veel moeite te kunnen verplaatsen, is de kader van elke kas voor¬ 
zien van handvatten- 

Het toestel wordt zoo dicht mogelijk bij de rivier geplaatst öp twee 
dwarshouten met gleuven of ^’Oürzie^l van houten steimblokken. 
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Bij middel der schommelende teems kan het kiezelzand in vijf reeksen 
verdeeld worden ; datgene dat in de bovenste kas blijft liggen wordt 
weggeworpen ; de bestanddeel en welke doorheen de teems van i6 gaan 
\^anen rechtstreeks in de rivier ; datgene dat op de teems van 4 blijft liggen 
wordt vluchtig gesorteerd en de in de twee overige kassen o verblijvende 
deelert of, in andere woorden, de bestanddeelen welke niet doorheen de 
teemsen van 8 en 16 kunnen, worden terzijde gelegd om gerangschikt te 
worden volgens grootte (setzage). 

Met de w rocking-screens » kan men dagelijks, met 3 mannen, van 2 tot 
3 kubieke meters kiezel bewerken, op voorwaarde dat de te verwerken 
stof regelmatig aangevoerd worde* 

b) De rangschikking volgens grootte, of«setzage jï kan, ofwel met de hand 
geschieden in eene ronde teems, ofwel in eene teems met beweegbaren 
bak : Jopling-jig genaamd, ofwel nog in eene ronde teems met toe¬ 
passing van het stelsel der «jopling-jig » bij middel van hangtoestellen 
en hefboomen* 

De teems, welke gebruikt wordt voor de rangschikking volgens grootte, 
moet voorzien zijn van mazen van gelijke of kleiner afmeting dan diegene 
welke het te rangschikken kiezel hebben nagelaten. 
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Jn de praktijk heeft deze teems mazen van i6 m/m. 

De bewerking, « setzage » genaamd, bij middel der ronde zeef bestaat 
hierin dat het onder water gehouden kiezel geschud worde in de richting 
van hoog naar laag, terwijl het tevens eene ronddraaiende beweging moet 
ondergaan, en wel op zulke wijze dat de groote bestanddeelen van het 
kiezel zich onder in de zeef of in haar midden verzamelen. Draait men 
daarna met eene snelle beweging de zeef om op eene tafel, dan heeft men 
een hoop kiezel voor zich liggen w^aarop, bovenaan, zich de zware con- 
centrés opgehoopt hebben en waartusschen men den diamant moet \'inden 
zoo deze er in w’erkelijkheid in voorkomt. 



Instede van de teems op 
eene tafel te ledigen, kan 
men ook de bovenste lagen 
op zulke wijze verwijde¬ 
ren dat alleen de zware 
concentrés overgehouden 
worden, welke men dan 
in eene batea verzamelt 
om ze daarna door dia- 

mantsorteerders te doen 
onderzoeken. 

De «jopling-jig» of be¬ 
weegbare bak met zeef 
(hg. 3) bestaat uit eene 

rechthoekige kas met, 
als bodem, een metalen 
weefsel iv.et mazen ter 
grootte van ib per duim, 
en dewelke bij middel \'an 
twee stangen aan eenen 
der armen van een langen 
houten hefboom gehangen 
wordt. Het st(*unpunt van 
den hefboom rust op een 
rondhout dat door twee 
stevig be\-estigde gaffels 
gedragen wordt. Men dom- 
j)elt de beweegbare kas 
in een met w^ater gevul- 
den vergaarbak, of beter 
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nog in het water der rivier, op eenc kalme plaats welke men desnoods 
door het aan brengen \ an een dijk xal beschut hebben ; het is inderdaad 
van het hoogste belang dat het water, waarin menden bak dompelt, 
rustig weze, zooniet zou de te hevige strooming de bewerking der 
M setzage » kunnen hinderen. 

De teems \\ordt bij middel van latten aan de kas bevestigd, terwijl 
dwarslatten moeten zorgen dat zij goed bevestigd blijve en niet uit haar 
\'erband getrokken worde onder de drukking van het kiezel en de tegen¬ 
werking van het water. 

De bewerking met de jopling^jig geschiedt als \mlgt : Men \'ult het derde 
van den beweegbaren bak met ge sorteerden kiezel, bij voorbeeld met een 
der twee overgebleven gedeelten kiezel Men laat den vergaarbak in het 
water nederzakken en men schudt met den hefboom, van onder naar 
boven, met kleine herhaaldelijke schokjes van ongeveer loo per minuut, 
en met zulkdanige kracht dat de beweegbare bak zich een \ijftiental 
mi 1 i m eters e rplaatst. 

De kleine herhaaldelijke schokjes en de groote schommelingen dienen 
toegepast op de groote bestanddeelen, b.v. voor die kiezelsteenen welke 
op de teems van 8 blijven liggen ; de groote herhaaldelijke schokken en 
de kleine schommelingen moeten dienen voor de fijne bestaaddeelen, 
namelijk diegene welke bij voorbeeld op de teems van lö blijven liggen. 

Deze bewerking, bestaande uit afgemeten bewegingen in de richting 
van onder naar boven, is redelijk moeilijk, maar wil men. de schokken 
in de richting van boven naar onder toedienen, dan moet nien over een 
ingewikkeld stel hefboomen kunnen beschikken. 

Door deze schommelende bewegingen zakken de zware kiezelsteenen, 
en bij gevolg ook de diamanten, onder de lichte bestanddeelen en spreiden 
zich op de teems uit. Na ongeveer vijf minuten tijds is de setzage 
voltrokken. 

Men kan alsdan met de bewegingen ophouden en den bak uit liet water 
trekken, (lewapend met een stuk blik verwijdert de werkman alsdan de 
bovenste lagen welke, ofwel weggeworpen, ofwel terzijde gelegd worden 
voor eene tweede bewerking, waarbij dan een nieuwe lading te sorteeren 
kiezel gevoegd wordt. Men herbegint de hierboven beschreven bewerking, 
en na elke 5 minuten ongeveer wordt er eene andere lading te sorteeren 
kiezel bijgevoegd, totdat de bodem van den bak bedekt zij met eene laag 
concentrés van omtrent 2 cm. 

Eerst dan wordt de «setzage ?? als geëindigd beschouwd, en het ge¬ 
klasseerd gedeelte, of de concentrés worden alsdan naar de diamant- 
sorteerders gebracht. 
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In den Kassaï wordt de diamant gesorteerd door in dit vak bedrev'en 
inboorlingen, diamant-pickers ^ genaanid, die zeer spoedig de gewone 
diamanten ontdekken, doch somtijds de donkere diamanten, als de 
« boarts laten ontsnappen (een diamant die niet geschikt is voor den 
juweelhandel, doch die zeer wel van pas komt voor nijverheidsdoeb 
einden zooals het diamantsnijden en het polijsten). Het gebeurt ook dat 
zij soms goudberilsteenen voor diamanten aanziem 

Bij de sorteering beginnen de << diamant-pickers » met eene zekere hoe¬ 
veelheid concentrés, uit de jopling-jigs komend, in eene «pan uit te 
storten, in voldoende hoeveelheid om den bodem der batea te bedekken. 
Zij pikken er dan de kwartzsteenen uit, welke men imn^er tnsschen de 
concentrés aantreft. Wanneer de kwartzsteenen zoo goed als verwijderd 
zijn, worden de concentrés in de batea om zoo te zeggen steen na steen 
onderzocht, en v\^el onder eene kleine laag klaar water, omdat onder water 
de kenteekens der straalbreking van den diamant beter nitkomen, en men 
dus gemakkelijker den diamant kan erkennen. 

Voor dit onderzoek bedient de diamant-picker zich van een klein houten 
mesje dat hij zelf vein^aardigt ; naarmate de diamant gevonden wordt, 
wordt hij in een klein buisje geworpen, dat de noodzakelijk geachte aan- 
tluidingen draagt als : datum, naam der rivier, nummer der groef, enz. 

Om zich een gedacht te kunnen vormen van de hoeveelheden kiezel 
die aldus bewerkt worden, kan men aannemen dat cén jopüng-jig over 
't algemeen 30% zal te behandelen hebben van het uitgegraven kiezel, 
én dat de hoe^-eelheid verkregen concentrés onge^"eer i/iooo zal benaderen 
van de oorspronkelijke ]ioc\Tclheid, 

§ IL — Ontwikkeling dor dianiantbevattende beddingen* 

Wanneer vastgesteld werd dat eene streek diamant oplevcrde, dan 
gaat men over tot de verdeeling dier streek in zonen welkt gewoon lijk 
door waterloop en afgebakend zijn. Voor elke zone wordt er eene bijzondere 
studie gemaakt, ten einde er met kans van welslagen de ontginbare 
beddingen op te sporen en er de waarde van te bepalen. Het zijn deze 
werken, welke voor doel hebben de waarde der ontginbare beddingen 
vast te stellen, waaraan men de benaming van «(jntwikkeling f'i geelt. 
Dergelijke stelselmatige ontwikkeling moet geschieden voor elke rivier 
afzonderlijk en \^oorafgegaan worden door eene zoo volledig mogelijke, 
zooniet zeer juiste topografische studie. De eerste dagen ziet men zich 
verplicht onder tenten liuisvesting te zoeken, en slechts na de te ont¬ 
wikkelen ri\'ier opgenomen te hebben zal het mogelijk zijn met zaken¬ 
kennis de geschikte ])laats te kiezen voor een kampement voor zich zelf 
en zijn gevolg. 



Het opnemen der rivier bestaat niet alleen in het opstellen van de 
kaart der rivier en der bijrivieren, doch ook in de opgave der bijzon¬ 
derste aanduidingen, als zijn : de breedte der vallei, de bijzonderste 
krommingen met aangespoelde slijkbankeii, de verzamelplaatsen van 
kiezel, de rotsachtige oevers, watervallen, grenzen der bosschen, wegen 
en dorpen. 

Vooral de krommingen en de aangespoelde slijkbanken zijn belangrijk- 

Bij het opnemen ^'an dit plan is het insgelijks van belang van tijd tot 
tijd stalen te trekken ^'an kiezel, ten einde er de belangrijkheid van te 
kunnen nagaan, namelijk voor wat betreft het gehalte aan satellieten, 
vant zonder concentratie heeft men weinig kans diamant te vinden. 

Hebben de opname van het plan en de gedane vei’kenningeri gunstige 
voorteekens aan het licht gebracht, dan kiest men de plaats voor de 
nederzetting van het kampement, en men vangt daarna aan met de 
stelselmatige ontwikkeling der rivier en bijrivieren. Bij dit werk graaft 
men gewoonlijk, op elke loo meters afstand en in rechtstandige richting 
ten opzichte van den thalweg der vallei, eene linie van groeven, bestaande 
uit putten van 5 meters lang en op cenen afstand van 5 meters de eene 
\‘an den andere ; de breedte der putten bedraagt 1 inetei ; zij wordt tot 
op 0,50 m. gebracht wanneer men aan de kiezellaag begint te graven. 

Dit is ecliter geen regel die algemeen gevolgd wordt ; het is vooral van 
belang dat er rekening gehouden worde met de bevindingen, welke in den 
loop der voorafgaandelijke verkenning werden opgedaan. 

Deed deze verkenning de onregelmatigheid uitschijnen van de kiezel- 
lagen, dan bedragen de afstanden tusschen de groevenlinies slechts 30, 
ja soms maar 20 meters. Treft men er aangespoelde banken of terrassen 
aan, dan worden de putten derwijze gegraven dat zij, door hunne schik¬ 
king, regelmatige vierkanten of ruitvormige vlakken vormen : de ruimten 
tusschen de putten worden alsdan tot op 10 meters verminderd. 

Ten einde nuttelooze werken te vermijden, is het immer geraadzaam bij 
middel eener mijn- of grondboor de plaats te verkennen waar men de 
putten wil graven. Tijdens de uitgravingswerken worden de niets ople¬ 
verende gronden langs de eene zijde \^an den put uitgestort, tui het kiezel 
langs de andere zijde, daarbij, evenals bij de prospectie, zorg dragend het 
kiezel slechts neder te storten op groote bladeren, welke men voorafgaan¬ 
delijk op den grond heeft uitgespreid. Is de uitgraving voltrokken, dan 
treft men de noodige maatregelen voor de vaststelling der middelmatige 
dikte van de niets opbiengende grondlaag en van de kiezellaag ; de 
berekening van het inhoudsgehalte geschiedt daarna volgens eene der 
gekende methoden. 
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Als de moerasachtige aaid van den bodem niet toelaat putten zonder 
bekleeding te graven, dan worden gewoonlijk houten schachten gemaakt, 
« pit-casing » genaamd, welke het mogelijk maken min of meer de water¬ 
dichtheid van de putten te verzekeren. 

De « pit-casing » bestaat uit eene reeks ringen welker doorsnede traps¬ 
gewijze vermindert, op zulke wijze dat het den vorm krijgt eener teles¬ 
copische buis. Edke ring bestaat uit eene reeks segmenten of paneelen ; 
gewoonlijk zijn er vier groote en een klein welke onderling kunnen ver¬ 
bonden worden bij middel van bouten. De ringen zijn ongeveer i meter 
hoog ; wat hunne doorsnede betreft, deze wordt kleiner van ring tot ring ; 
de grootste heeft een diameter van ongeveer 2 meters. De ringen zijn 
voorzien van gaten welke hunne behandeling vergemakkelijken. 

In stede van de wanden der putten met ringen te bekleeden, vooral 
wanneer de dikte der niets opleverende grondlaag te groot wordt, is het 
veeleer aan te raden groote boringen te doen, bij voorbeeld bij middel 
der boor «Empire » welke algemeen gebruikt wordt in den Kassaï. 

§ III. — Ontginning. 

De ontginning der diamanthoudende beddingen omvat twee ‘bewer¬ 
kingen : 

De eigenlijke ontginning welke het opdelven van diamanthoudend 
kiezel voor doel heeft ; 

2® De bewerking die het uitgegraven kiezel ondergaat bij het zoeken 
naar diamant. 

Ontginning der beddingen. 

Men begint met de plaats te bepalen waar de ontginning zal aanv^angen. 

Betreft het eene ri\üer, waarvan een belangrijk gedeelte als winstgevend 
erkend werd, dan begint men met de ontginningswerken zooveel mogelijk 
stroomafwaarts ; de draineering is aldaar gemakkelijker uit te voeren en 
men kan er een gedeelte der niets opleverende kiezelsteenen terug in de 
rivier storten. 

Betreft het eene afgezonderde en dichte bedding, b.v. eene bedding 
voortkomende van aangespoelde gronden, dan begint men met de ontgin¬ 
ning op de plaats waar de diamanthoudende kiezellaag het diepst gelegen 
is ; men beschikt aldus \'an af het begin over eenen put in de onmiddel¬ 
lijke nabijheid der werken, en men kan dergelijken put ten zeerste benut¬ 
tigen als vergaarbak voor het uitgepompte water. Heeft de kiezellaag 
eene horizontale ligging of is deze horizontale ligging zeer onregelmatig, 
dan gaat men te werk zooals in de mijnen, en de ontginningswerken 
worden in het midden aangevat. 



























































Heeft men bij benadering de plaats voai’ den aan vang der werken 
vastgesteld, dan zoekt men eene goede ligging voor de waschinrichting. 
Bij deze keus houdt men rekening niet de volgende omstandigheden : 

De werkzaamheden der diamantzoekers \Tagen veel water, de 
waschinrichting moet dus zoo dicht mogelijk bij eene rivier nedergezet 
vmrden, 

2^ De mekanische vervoermiddelen ontbreken over 't algemeen, en 
het \'er\T)er met manden en kruiwagens is te kostelijk ; de afstand tusschen 
de wasrhinrichting en de putten moet dus zoo klein mogelijk zijn. 

>0 De gebruikte werktuigen zijn zeer eenv oudig, zoodanig zelfs dat de 
meeste ingewikkelde waschinriditingen met geringe moeite kunnen ver¬ 
plaatst worden ; het is dus overbodig waschinrichtingen tot stand te bren¬ 
gen die lang 0]> dezelfde plaats moeten blijven bestaan. Evenals de 
liandwerktuigen, die het meest benuttigd worden, kan men in geval 
\ an verplaatsing der ontginningswerken, de waschinrichting zelve gemak¬ 
kelijk verplaatsen. Met mekanische werktuigen, als bij voorbeeld de 
H stoompan moet eene waschinrichting minstens 2 tot 3 jaar blijven 
bestaan. 

In de ontginning zijn begrepen : de ontbosschingswci'ken, het wegrui¬ 
men dei’ niets opleverende grondlagen, dc draineering der putten, het 
vervoer en het wasschen der kiezelsteenen. 

Ontbossching. 

Op de aangespoelde grondlagen ontmoet men zeer zelden boomgéwas, 
slechts kleine struiken en hier en daar een klein boschje. Leeft men in een 
redelijk gevorderd droog seizoen, en zijn het geene moerasachtige gronden, 
dan steekt men het laag gewas in brand; op deze wijze worden de werk¬ 
zaamheden veel vergemakkelijkt. Het groot struikgewas wordt daarna 
met de bijl uit gekapt. 

Langsheen de rivieren, waarvan de oet^ers onafgebroken en soms zeer 
dicht beboscht zijn, velt men de boomen met de bijl en het struikgewas 
wordt iiitgehakt. De boomstammen worden doorgezaagd en de takken, 
eerst gedroogd, worden ter plaatse zelve verbrand. 

Men beschikt gewoonlijk over eene ploeg werklieden welke de ont- 
bossching uitsluitend voor taak heeft. Deze ploeg werkt op zulkdanige 
wijze dat zij immer op de ontginners een zekeren voorsprong behoudt; 
deze laat steil kunnen dus hunne werkzaamheden ongehinderd voort¬ 
zetten. 

Wegruimen der niets opleverende grondlagen. 

Voor deze bewerking beschikt het werkvolk over pik, schup en houweel. 
De uitgegraven grond wordt, ofwel lütgestort bezijden de vallei, ingeval 






















deze begrensd is door onvruchtbare hellingen, ofwel gestort in de putten 
door \Toegcre ontginningen nagelaten ; soms ook wordt de grond met 
kruiwagens of wagonnetjes weggevoerd. 

Wanneer de diamanthoudende kiezellagen dik zijn, gebeurt het dik¬ 
wijls dat de bovenste laag van den kiezelgrond weinig of niets oplevert. 
In dit ge\'al moeten nog eenige centimeters dezer laag weggeruimd 
worden. 

De werkvoortbrengst der gebezigde krachten is zeer verschillend ; zij 
bedraagt gemiddeld twee kubieke meters op \'Oorwaarde dat de uitgegra¬ 
ven grond slechts op kleinen afstand moet weggevoerd worden. 

Beschikt men over wagonnetjes welke op riggels loopen, dan kan de 
werkvoortbrengst het dubbele bereiken in geval de af te leggen afstand 
niet al te aanzienlijk is. 

Met het oog op de wegruiming der niets opleverende grondlagen heeft 
men eene proefneming gedaan met den « mekanischen graver »; de bespa¬ 
ring aan handenarbeid, welke er door verwezenlijkt werd, was zeer 
aanzienlijk. 

Zoowel het opruimen der niets opleverende laag als het uitgraven <ler 
kiezel laag, het droogmaken der putten, het vervoer van het kiezel alsmede 
de x’erschillige andere bewerkingen kunnen gelijktijdig geschieden. Wordt 
uit eenen put de kiezellaag getrokken, dan ruimt men de niets opleverende 
grondlaag weg van den onmiddellijk daarna te ontginnen put ; men brengt 
tevens de dijken in gereedheid welke moeten beletten dat het water in de 
putten binnendringe, en men verricht ook de draineeringen welke noodig 
geacht worden \'oor de droogmaking der verschillige werkplaatsen. 

Uitgraven der kiezellagen. 

\"oor de ontginning van dichte min of meer cirkeh'ormige lagen, worden 
de putten in xierkantvorm gegraven rond het middenpunt, dat als \'er- 
trekpunt genomen wordt. Heeft de kiezellaag eene horizontale ligging 
en eene zekere lengte, dan worden de putten rechtstandig gegraven oj) de 
groote as der bedding. 

\'oor de ontginning \'an rivierbeddingen worden de putten soms recht¬ 
standig op en soms gelijkloopend met de vallei gegraven. 

Droogmaking der putten. 

'Fen einde zich te beveiligen tegen doorzijpelende wateren, wordt er 
aan den voet der hellingen van de vallei een klein kanaal gegravnm met 
eene lichte glooiing, waardoor het uitgepompte water naar de rivier 
afgeleid wordt. 

360 







Als \'oorzorgsmaatregel tegen het w'assen der waters, feit dat zich in 
Afrika niet alleenlijk zeer hevig doch ook onverhoeds \TJordoet, worden 
er dijken aangelegd ; deze dijken loopeii dan langsheen de ri\deren en 
belangrijke bijrivieren. Bevinden de diamant houdende beddingen zich in 
de nabijheid eener rivier, doch op een grooten afstand harer monding, 
dan vol staat het de twee oevmrs der rivier stroomafwaarts der werken op 
een vmldoenden afstand van dijken te voorzien ; deze afstand hangt af 
v an het verval van den waterloop. Strekken de wenken zich uit tot aan de 
monding der rivier, dan dienen de dijken aangelegd tot aan deze monding 
en moet men ze verv-olgeus rechts en links in halveen cirkelvorm zoodanig 
v'crlengen dat, moest het water sterk komen te wassen, de vv-erken niet 
aan ov'erstrooming zouden blootgesteld staan. Betreft het eene ont¬ 
ginning v^aii aangespoelde grondlagen, dan moeten de werken eveneens 
langs den kant der rivier door eenen dijk beschermd worden. 

Voor het aanleggen der dijken langsheen de waterloopen gebruikt men 
de uitgegraven aarde der niets opleverende grondlagen. Deze uitgegrav^en 
aarde wordt zoo hoog mogelijk opgehoopt. Is de strooming redelijk sterk 
en moet men zich voerwachten aan zeer hevige vvatervv'assingen, dan vv orden 
de dijken langs de rivierzijde v'ersterkt met paal- en Jatwerk, ten einde 
aardinstortingen te vermijden en een stevig geheel te verkiijgen. 

Bij voorkeur neemt men de uitgegravmn leemgronden ont de dijken 
zooveel mogelijk ondoordringbaar te maken ; men draagt ook zorg, bij 
het aanleggen der dijken, geene kiezelsteenen noch zand met de aarde te 
vermengen, want deze kiezelsteenen worden mettertijd sponsachtii: 
en eindigen met, langs hunne poriën, v rijen doortocht te verleenen aan 
het water. Om dezelfde reden zal men nooit eene rivier afleiden door eene 
strook gronds, waarop men de gewasschen kiezelov^erschotten uitgestort 
heeft. 

Ondanks al deze vmorzorgen vertoonen de dijken soms zeer zwakke 
punten. Om in dit euvel te voorzien en eene volledige waterdichtheid te 
bekomen, vooral bij het afleiden eener rivier, zou men eenen wand v’^an 
damplanken moeten vervaardigen ; tot op heden wus het onmogelijk 
dergelijke wandbekleeding ter plaatse zelve te v’ervaardigen ; in de 
toekomst echter zullen zij voorzeker in de diamantvelden gebruikt W'orden. 

Ongelukkiglijk bestaan er geene voorbehoedmiddelen tegen de onder- 
aardsche waterlagen ; zijn de wateraders, die men ontmoet, vv^einig belang¬ 
rijk, dan kan men er toe komen de indringing van het water te keer te gaan, 
met de plaatsen, waar het water ontspringt, met potaarde te bestrijken. 
Anderszins, wanneer de t- bed-rock zich op eene zekere hoogte bevindt, 
is het gemakkelijk de diamanthotuiende laag droog te houden met het 























water naar het diepste gedeelte vmi den pxit af te leiden en zoodoende de 
eigenlijke werken van alle water te ontlasten. 0\'er 't algemeen nochtans 
moet het water, \^aii onderaardschen of v^elken anderen oorsprong ook, 
met de band iiitgesehept ofwel met mekanisclie pompen verwijderd 
worden. 

De eenvoudigste manier om een werkterrein droog te maken bestaat in 
de verwijdering van het v^ater bij middel van schepkommen ; dit w^ater 
wordt dan uitgestort op eene plaats buiten den put, van waaruit bet op 
natmirlijke wijze naar de rivier vloeit. De batea's, welke zeer gemakkelijk 
kunnen behandeld worden, doen bij deze bewerking meestal dienst als 
schepkommen. Het water kan insgelijks uitgestort worden op de reeds 
nitgegi'axen gronden, in eenen vergaarbak die met de rivier A’erbonden 
is, 't zij rechtstreeks, 't zij bij middel \'an draineeringsafleidingen. Meestem 
deels stort men het water uit achter eenen dam, welke vast tegen de 
werken aangelegd is en verplaatst wordt naarmate het werk vordert. 
Het aldus achter den dam uitgestorte water komt in de rivier terecht, 
ofwel in putten waaruit het door pompen verwijderd xvordt. Zes verschil¬ 
lende typen van pompen zijn daartoe in den Kassaï in gebruik. 

2 ^ Bewerking van het kiezel. 

Het wasschen van het kiezel omvat de \a.>lgende bew'erkingen : 

Eene zuix^eriiig van de aanklevende aarddeelen, eejx rangschikking 
volgens volumen, eene rangschikking volgens grootte en eene sorteering 
der diamanthoudende bestanddeelen- 

De zuivering van de aanklevende aarddeelen en de rangschikking vxxh 
geus volumen wordt in eene zelfde reeks toestellen verricht, en nxen ver¬ 
krijgt dus eene concentratie van kiezelsteenen, x ermits men er den leem, 

keien en het zand uit verwijdert. 

Buiten de onontbeerlijke gieters gebruikt men nog dt^ volgende wx^rk- 
tuigt^n : de « piiddling box, de « grizzlv- de trommel, de u rocking-screen n 
en de hangende zeef. 

De ii pxuklliiig box »is eene soort tafel van t,5 m. lang en 20 tot 40 cm. 
hoog; deze tafel heeft aan den eenen kant eene breedte van ongeveer 
I meter, en aan den anderen kant komt de breedte overeen met de opening 
van den trommeltrechter die in de wascliinrichting in gebruik is. Ten 
einde het kiezel van zijne aarddeelen te ontdoen overstroomt men het met 
stralen water terwdjl men het met eene spade fijnwrijft. In gexxil het kiezel 
zeer leemlioudend is moet dc puddlixxg box eene groote lengte hebben. 

De « gryzzly m bestaat uit eene reeks staven met rechthoekige snede, in 
eene ox'erhellende omlijsting geplaatst nret tusschen elke staaf een 













































































afïütand \ an 25 mim. Dit werktuig heeft voor doel de grootste keien te 
verwijderen ; het biedt echter een nadeel, namelijk het laat de lange platte 
steenen ontsnappen, waardoor de werking dor trommels belemmerd wordt. 

De trommel is cylindervormig en rangschikt het kiezel in steentjes 
van minder dan ^'ijf en twintig millimeters. 

De groote stukken zijn vervaardigd in doorboord plaatijzer ; de kleine 
zijn voorzien \'an metallieke traliewerken. De trommel werkt in voor- 
deeiige voorwaarden vnnneer er niet te veel leem in liet kiezel voorkomt 
en men geene rangschikking doet onder de 2 mim. 

De rocking-screen is hetzelfde toestel dat voor de prospectie gebruikt 
wordt, doch het heeft grooter afmetingen. Zijn groot nadeel bestaat hierin 
dat het niet uit een stuk bestaat. Men tracht dan ook dit werktuig zooveel 
mogelijk door de hangende zeef te verv^angen. 

oor de concentratie of de rangschikking volgens grootte bezigt men 
\'ijf verschillige werktuigen ; de pan, de duitsche waschbak, de zeef van 
Hartz en de jopling-jig. 

De Pa}i. (lig. 4) — De pan bestaat uit eene cylinder vormige schotel waar- 
\-an den bodem een weinig naar den buitenrand owThelt ; in deze kuip 
draait eene reeks met rechtopstaande messen gewapende armen. De midden- 
punt\ liedende kracht samenwerkend met de spiraalvormige beweging, 
werpt de zware bestandcleelcn tegen den wand der kuip waar men ze 
opvangt, terwijl de lichte bestanddeelen naar h midden gesleept worden, 
alwaar zij zich langs eene ronde in den bodem gemaakte opening ver¬ 
wijderen. De messen beletten de zeer fijne deeltjes aan den bodem der 
pan te blijven kleven, houden de lichte bestanddeelen bestendig in 
zw'evenden toestand en ^-ernietigeii de leemklompjes welke zich nog 
tusschen het kiezel zouden bevinden ; in dit werktuig ondergaat het 
kiezel dus nogmaals eene reiniging. De messen zijn driehoekig van 
doorsnede en de ruimte tusschen elk mes (en niet deze der spiraal) moet 
steeds dezelfde blijven. De afstand tusschen de basis der messen en den 
bodem der kuip moet minstens 5 m/m meer bedragen clan de opening der 
hoofdtrommel. 

De wijze waarop de messen geplaatst zijn is een der bijzonderste punten 
voor de goede werking der pan. De schikking der messen moet dagelijks 
nagezien, worden, want eene kleine wijziging ^'ermindert soms groote¬ 
lijks de voortbrengst. 

Eene pan ^'an 5' doet 17 rond wentelingen per minuut, terwijl liet getal 
omwentelingen voor eene pan van 8' tot 13 vermindert. Eene kleine 
wijziging aan de snelheid vermindert geenszins de voortbrengst, op voor- 
u aarde echter dat de verkozen snelheid bestendig blijve. 
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Eene pan \ an 5 voet verwerkt van 3 tot 4 kubieke meters per uur naar 
gelang het te v erwerken kiezel min of meer Icemhoudend is ; eene pan 
\-an 6 \"oet verwerkt 4 tot 5 meters terwijl pannen van 8 voet 12 kubieke 
meters per uur meester kunnen. De pannen \^an 5 ^"oet worden nog met 
menschenhanden voortbe^vogen ; deze van 6, 8 en 9 voet worden meka- 
nisch bestuurd, 

\\’anneer het toestel in voldoende \'oorwaarden werkt, dan tcekent 
het in de pan in beweging zijnde water op redelijk klare wijze eene spiraal 
af, en men kan het kiezel slechts onmiddelijk achter de messen bespeuren, 

Dc «concentrés lï avonden regelmatig en zoo dikwijls mogelijk wegge¬ 
nomen en door de rocking-scrcens gesorteerd om daarna, zooals wij later 
zullen zien, bij middel der zeef van Hartz of der beweegbare teems ge¬ 
rangschikt te worden. 

Zijn de diamanten niet kleiner dan 10 per karaat, dan is de voortbrengst 
goed en bereikt Voor twee pannen welke tegelijkertijd werken, 

moet er 90 ^4 der diamanten door de eerste pan geleverd worden, en de 
geheele voortbrengst bedraagt 98 en meer. 

Om zich te ^^ergewis5eu o\^er den goeden gang der pannen, moet men 
regelmatig de «tailings w toetsen ; met dit doel verwijdert men, onmid¬ 
dellijk voor het wegnemen der «concentresw eene zekere hoeveelheid 

tailings Neemt men er telkens 1/33 m3 weg, dan bekomt men i m3 
op het einde der dagtaak, na 8 uren gewerkt te hebben. 

Men kan op drie verschillige manieren met de pannen werken : 

met twee pannen tegelijkertijd ; in de tweede pan bewerkt men de 
((tailings w der eerste pan ; 

2o met twee pannen tegelijker tijd, doch met verwijdering van het 
grof goed of « o\^ersize » tussclien de eerste en de tweede pan ; 

30 met eene enkele pan, ge\mlgd van de bewerking door de hartz-jigs 
na verwijdering eener groote hoeveelheid « oversize » en imdersize 

De eerste werkwijze kan toegepast worden als het redelijk groote 
diamantsteenen betreft, de derde werkwijze is evenwel verkieslijker. 

V’at de tweede werkwijze betreft, de praktijk heeft bewezen dat het 
geraadzaam is, bij het in de pan verwerkte kiezel eene zekere hoeveelheid 
grof goed te laten. 

Duitsch waschbekken, — Het duitseh waschbekken bestaat uit eene 
kleine zeef met zuiger, welke met de hand in beweging gebracht wordt. 

(fig- 5)- 

Tnstede dat de zuiger, zooals bij dc meeste zeeven, zich in eene afzonder¬ 
lijke afdeeling bevindt, is hij hier onmiddellijk onder de teems geplaatst. 
Voor de regeling van de drukking, door den zuiger uitgeoefend, is deze 











op verschillige plaatsen met gaatjes doorboord, waarvan een gedeelte 
bedekt is met lederen kleppen, terwijl de andere gaatjes min of meer 
gesloten zijn bij middel van doorboorde schijfjes. 




FiÉ' S — Dukschc waschbük 


Dit toestel werd uitgevonden om dienst te doen in oud-Diiitsch Zuid- 
West-Afrika waar veel gebrek aan water is ; het toestel is op zulke wijze 
ingericbt dat de noodige hoeveelheid water tot een strikt minimum 
herleid wordt. Het is voortdurend hetzelfde water dat opnieuw dienst 
doet, de regelmatige gang van het toestel wordt er echter door onder¬ 
broken. 

De zuiger wordt gedragen door eeiie dwarslat, welke in beweging ge¬ 
bracht rvordt door twee staven, die op hunne beurt hunne bevraging te 
danken hebben aan twee excentrieke schijven. De hefboom, waaraan de 
excentrieke schijven bevestigd zijn, wordt zelf bewogen bij middel van 
een \ liegvhel en kaniMaelen. 

De teems, waarr an de mazen kleiner moeten zijn dan liet te bewerken 
kiezel, wordt gcnuild bij middel \^an een kegeh ormigen trechter die door¬ 
dringt tot in de laag kiezel welke zich op de teems bevindt. 
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Onder den in^'loed der slagen van den zuiger wordt het kiezel onder¬ 
worpen aan eene rangschikking volgens grootte of « setzage de zware 
bestanddeel en zakken naar onder en hoopen zich op de teems op, de 
lichte bestanddeelen of«taillings w klimmen opwaarts en, onder de uitge¬ 
oefende drukking, eindigen met over den boord der teems te vliegen en 
terecht te komen in een ring\-ornngen \Trgaarbak waaruit ze met de hand 
verwijderd worden. De buitenste ring van den vergaarbak der tailings 
bestaat uit een metalliek weefsel, waardoor het mogelijk gemaakt wordt 
het water terug naar de ziiigerafdeeling te voeren. 

Heeft men op de teenis eene redelijk dikke laag « concentrés » bekomen, 
dan wordt de teems uit het toestel genomen om de « concentrés h te verza¬ 
melen ten einde ze naar de diamaiitsorteerders te zenden. De «tailings 
van dit duitsch waschtoestel Morden gewoonlijk nogmaals bewerkt in 
een tweede toestel of in een « jopling jig 

De speelruimte van den zuiger bedraagt iz tot 15 m/m en het getal 
slagen 240 tot 180 naar gelang men overschotten \an kiezel bewerkt 
der teemsen van 8 en 16 of een teems van 4. Wij zien dus dat er kleine 
en talrijke slagen van den zuiger noodig ^ijn voor klein kiezel, en groote 
en trage voor de groote kiezelsteenen. 

De concentratie, door dit toestel bew^erkt, is goed, doch de hoeveelheid 
per uur \'erwerkt kiezel is nog al gering : ten hoogste bedraagt deze hoe¬ 
veelheid 1/4 kubieke meter. Men gebruikt liet dan ook slechts voor reeds 
gedeeltelijk gezifte kiezel en, in alle geval, alleenlijk voor kiezels w^elke 
reeds volgens volumen gerangschikt werden. 

Een nadeel, dat dit toestel biedt, bestaat hierin dat de snelheid van den 
zuiger bij het op- en afgaan dezelfde is ; om korte slagen en eene trage 
uitzuiging te verkrijgen, zou de zuiger snel moeten opgaan en zeer traag 
afdalen. ïn deze irtoeilijkheid wordt min of meer voorzien door het aan¬ 
brengen van lederen kleppen en sliiitschijv^en. 

Zeel van Hariz. — De zeef van Hartz is de welgekende zeef met filtreer- 
bed of met teems. De mazen der teems zijn 4 m/m groot. Het filtreerbed 
Mordt gevormd met magnetite-korrels : deze magnetite komt \oort uit 
eene mijn der «Fornhnicre w’ordt ter ^>laatse in kiezel geslagen en 
daarna naar het ^verkhuis gezonden, alwaar men het de grootte geeft 
eener noot en minder. Deze korrels wurden dan rond gemaakt in eene 
soort trommel, gelijk aan deze wadke men gebruikt voor het branden 
van koffie ; bij deze bewerking gebruikt men de afgekaptc kanten van 
liet magnetite. De doorsnede der magnetite-korrels moet 4 tot 6 m/m 
bedragen, en het filtreerbed heelt eene dikte van ongeveer 2 cm. De 
schokjes worden teweeggebracht b zij door eenen zuiger met excentrieke 

3b7 








1 . I 


- ^-' "I t‘,V, i'!':, 

' I 

scliijï,./.t‘ zi] id<5>br»twee zuigers met hefboomen zooals men er aantreft bij 
de braiid>veéjponipen. De speelruimte van den zuiger bedraagt lo tot 
12 m/m en het getal schokjes verandert tusschen loo en 150. Het toestel 
heeft een \'oortbrengstvermogen van 0,30 1113 per uur, met een verbruik 
\'an 70 liters water per minuut. Men concentreert zoolang met dit toestel 
tot dat men slechts 15^0 'f aanvangsvoluum overhoudt. Men kan 
natuurlijkerwijze de concentratie nog langer voortzetten, doch in dit 
geval loopt men gevaar verliezen te ondergaan. 

De bestanddeelcn, welke in dit toestel verwei*kt worden, zijn reeds in 
andere toestellen, in de pan b.v., bewerkt geweest. 

De klaarblijkelijke opbrengst van het toestel benadert de 99,3%. 
Door klaarblijkelijke opbrengst wordt hier bedoeld de opbrengst, zooals 
zij gebleken is door het onderzoek, bij middel van een jopling-jig, van 
de «tailing^ » der zeef van Hartz. 

1 . Jaarlijksche voortbrengst van ” La Forminière 

1914 23.877,46 karaat, van 200 mgr. 

1915 48.934,00 » 

1916 . 53-94005 

1917 . 99-907>^7 « 

1918 . 164.188,526 » 

1919 215.489,00 *) 

1920 . 213.092,345 » » 

.1921 150.058,00 » 

1922 . 190.000,00 >* )> 

1923 ongeveer 255.000,00 » 

2. Meest vookomende kristalvormen. 

\^olgende vormen komen onder de diamanten der Congo-beddingen 
het meeste voor. (fig. 6). 



Fié. 6 
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0 \'er hunne namen en hoedanigheid hebben \\’i] reeds in het Hoofd¬ 
stuk III van het eerste gedeelte gehandeld. " 

3 * Hoedanigheid der diamanten van ’’ La Forminière 

Gemiddeld wegen de diamanten van i/io tot 1/12 karaat. 

Worden ze gerangschikt volgens om vang, dan bevindt men dat de 
verhouding van 12 tot 17 per karaat het meeste voorkomt, en ongeveer 
30"^^ der productie vertegenwoordigt. 

Op de totale voortbrengst rekent m.en ten minste 50% steentjes bene¬ 
den 1/4 karaat, wat trouwens bewijst dat de uitbating verre van ongunstig 
is. In h algemeen, vertegenwoordigen de steentjes van 1/2 karaat minder 
clan de 20^^ en die van i karaat en meei, minder dan de 10der geheele 
voortbrengst. 

Wat de kwaliteit betreft, orden 30 % der productie ingenomen door 
regelmatige steenen, chsed genaamd, en wat merkwaardig is, er zijn 
onder de steentjes van karaat en meer, een grooter getal « closed » dan 
onder die van 1/4 tot 1/2 karaat. 
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De belangrijkste Diamanten der ^^"ereld. 


Men vraagt zich dikwijls at: waar blijven al de diamanten, sinds eeuwen 
geslepen, daar zij niet verslijten, en volgens hun naam zeh^en onverdelg- 
baar zijn ? Wi] weten het niet. Sommige exemplaren zijn echter met een 
bijzondere zorg bewaardge bleven, en tnaken deel van buitengewone 
rijke verzamelingen, waarvan die van Indië de eerste waren. De groote 
hoeveelheden diamant aldaar bewaard moeten onschatbaar geweest zijn ; 
na de 2 verwoestende ^^eroveringsoorlogen en de 100verstociiten die daar 
plaats hadden aan het einde der en eeuwen, bleven eraan den 

toen heerschenden Mahomet I EI (ioury nog voldoende over om een 
verzameling uit te maken van 400 pond gewicht. 

Rimdjet-Sing, behalve de Koh-DNoor die zijn zadel sierde, had er 
nog voor 75.000.000 I aan bet harnas van zijn paard doen vestigen. 

^^'anneer men de beschrijving leest, ons door Tavernier nagelaten, van 
den hoofdtroon van den (iroote Mogol Aureng-Zeb, staat men ver^ 
stümd voor de pracht aan diamanten en andere edelgesteenten, die dezen 
troon sierden. 

Heden nog bestaat in het Oosten die liefhebberij voor jiiweelen, cn 
ofschoon de Indische souvereinen en Kadjahs sedert de lütigelsche over- 
heersching niet meer over hunne vroegere fortuinen beschikken, toch 
weten zij nog, wanneer koningen of prinsen onzer westelijke landen aan 
Indië een bezoek brengen, met voldoening en fierheid de pracht hunner 
diamanten en de belangrijkheid hunner verzamelingen ten toon te 
spreiden. 

Van nit de Oostersche landen zijn pas van af de 10^' eeuw eenige dier 
prachtexemplaien naar onze westelijke staten overgebracht. De bezittin¬ 
gen echter onzer vorsten van 't Westen in zake juweelen konden op verre 
na niet vergeleken wórden met die vim het Oosten. Toch hadden de kroon- 
diamanten van Rusland, Engeland, Portugal en Frankrijk eene zekere 
beroemdheid verworven, (/ie Boutan.) 

Wij gaan in de volgende bladzijden eenige inlichtingen verstrekken 
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over sommige der beroemdste diamanten. aan de hand van een werkje 
van J. M. Lob, behelzende gegevens door hem zelve ver2ameld. (i) 

De Regent of Pitt, 

De Regent of Pitt werd steeds beschouwd als de schoonste diamant 
van de « Galei ie du Louvre >k 

't Is een brillant van het zui^'erste water, wegende ruw 410 karaat 
en geslepen 136 7/8 cn behoorende tot de Fratische kroonjuweelen. (fig, i) 

Hij berust in het Louvre-lluseiim te Paiijs : 
het slijpen kostte 60.000 gulden, men had 
daarvoor alleen voor meer dan iS.000 gulden 
diamantboort noodig. De afgevallen stukken 
hadden ^'olgens taxatie een v'aarde vd^n ruim 
I millioen gulden. Het slijpen duurde 2 jaar 
en geschiedde te. Londen. 

De Regent is afkomstig uit de mijnen van 
Parteal, 20 mijlen van ^lazulipataitll'IJGDlconda, 
Voor-Indië) waar hij in 1701 doof' slaaf 
gevonden werd, die zich aan den enkel ver¬ 
wondde om den steen onder het verband te 
kunnen verbergen. De slaaf werd door een 
matroos, dien hij in zijn vertrouwen genomen 
had om te kunnen vluchten, overboord ge¬ 
worpen. 

Thomas Pitt, die toen goeverneur van Madras was, kocht den steen 
van Jamehund, een Indischeii diamanthandelaar, voor Fr. 312,500.— 
(volgens anderen direkt van den matroos voor Fr. 24.000.—) Voor den 
prijs van Fr. 1.650.000 kwant de Pitt - in het jaar 1717 aan den Hertog 
van Orleans, Regent van Frankrijk, tijdens de minderjarigheid van 
Lodewijk XV voor £ 135.000 of 1.620.000 gulden, Tn het jaar 1792 werd 
hij met verschillende kroonjuweelen bij de plundering van de Tuileriën 
geroofd, was meerdere jaren niet te vinden, totdat den toenmaligeii 
Minister van Justitie in Frankrijk, in een naamloozen brief juist de plaats 
in de Allée des Veuves van de (diamps Elysées aangewezen werd,waar hij 
verstopt was, en waar hij dan ook werkrlijk gevonden werd Alen beweert 


(i) AOTA. Kene interess^inte verzameling van de meest beroemde steenen, voor 
het onderwijs zeer geschikt, bestaande uit keurige namaaksels, wordt geleverd 
door de Amsterdamsche plateelbakkerij De Distel... Beter dan de figuren, welke 
den hier vermelden tekst illiistreeren, geven zij een gedacht v an de bewerking en 
de p acht der oorspronkelijke steenen. 



Fig. 1 


571 

















dat de Republiek hem later verpandde aan den koopman Treskow tc 
Bellijn; dit wordt echter door Bon tan tegengesproken. 

Napoleon ill wilde den steen doen herslijpen, omdat het slijpsel min¬ 
derwaardig was. Door de tijdsomstandigheden is er echter niets van ge¬ 
komen, 

Orlof of Amsterdammer. 

De beroemde Orlof of Amsterdammer was de grootste diamant van den 
Riissischen kroonschat, ten minste tot aan het uitbreken van den schrik- 
kelijken oorlog. Hij versierde toen den top van den rijksscepter. 

Hij is van hét schoonste water, geslepen in den \'orm van een n dikke 
hollandsche roos » en hebbende behalve de kruin vier boven ell^aar 
staande rijen driehoekige vlakjes. Hij heeft onder dat opzicht veel over¬ 
eenkomst met den Grootea Mogol. (iig, 2). 

Zijn gewicht bedraagt 194 3/4 karaat. 



Fig. 2 


In Indië gevonden, zou hij volgens de sage één der oogholten van het 
Shcriiiger standbeeld in den tempel van Brahma gevormd hebben. Na 
den moord op den Sjah Nadir, die er zijn troon mede versierd had, 
werd hij door een Rransch grenadier, die daar in dienst was, gestolen. 
Een scheepskai)itein kocht den steen voor Fr. 50.000, verkocht hem aan 
een handelaar, welke hem weer aan den ArmeenscJien koopman Schafras 
verkocht. 

Keizerin Catharina II van Rusland kocht hem in 1772 te Amsterdam 
van dezen laatste voor KbL 450,000 benevens een lijfrente van RbL 4000 
jaarlijks, terwijl de tussclienhandclaar Lazaret voor zijn bemocingen tot 
den adelstand verheven werd. 

Dit is het eene verhaal, 't Andere dat den oorsprong van de naam %^er- 
klaart schijnt waarschijnlijker. De steen zou nu ruim 100 jaar geleden 
naar Amsterdam zijn verzeild. ^len las destijds in het Engdsch a >iusciim 
Brittanniciim » dit bericht uit ’s Hage : 
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« Wij \^ernen:eii uit Amsterdam dat Prins Orloff, ten behoeve zijner 
keizerlijke meesteres, een grooten diamant gekocht heeft, waarvoor hij 
£ 1,400.000 in Hollandsch geld heeft betaald 

Van w'ien de steen gekocht was v ordt niet gemeld, doch als men let 
op de vele betrekkingen destijds tiisschen Rusland en Xederland, kan 
het bericht wel juist zijn 

Koh-I-Noor of Berg des Lichts. 

Zeker kan deze steen de beroemdste van alle diamanten genoemd worden. 
In Pairopa was hij het eerst te zien op de Londensche tentoonstelling 
van 1851. Zijn bekendheid in zijn geboorteland Tiidië is zeer groot, daar 
zijn sagenrijke oorsprong tot in de oudheid voert. De eerste geschied¬ 
kundige berichten van den Koh-I-Noor zijn uit de eeuw, toen hij 
door toedoen van Ala-ed-din deel uitmaakte van de Dehlische schatten 

(1304)- 

Toen de Sultan Baber in 1526 zich tot hcerscher van Hindoustan deed 
uitroepen, werd hem den diamant met nog andere kostbaarheden van den 
vorigen Sultan, uit dankbaarheid dat het land door zijne troepen 
niet geplunderd werd, ten geschenke gegeven. 

De steen woog toen 185 i/io karaat, juist het gewicht, dat hij bezat 
toen hij in het bezit van de Engelschen kwam. 

Door een list wist de veroveraar Sjah Xadir in het jaar 1739 den steen 
van de Mongoolsche dynastie in zijn bezit te krijgen. 

De ongelukkige Sjah Mahommed, die den troon van Jiidië van Sjah 
Xadir had teruggekregen, was gewoon het juweel onder zijnen tulband 
w^elke hij nooit af legde, te bewaren, doch toen nu bij het afscheids¬ 
feest de beide heerschers elkaar nogmaals eeuwige trouw en vriendschap 
beloofden, nam Nadir, als een teeken om zijne gelofte kracht bij te zetten, 
zijn met kostbare paarien versierde kroon van het hoofd en plaatste haar 
op het hoofd van IMahommed, terwijl hij zich in de plaats daarvan met 
Mahommed's tulband sierde. In dien tulband was nu echter de Koh-l-Noor 
als naar gewoonte geb{>rgen en mocht Mahommed volgens de strenge 
etiquette van zijn land, zich over het verlies \an den steen zelfs niet 
bedroeven. 

De oproerige tijden, w^elke thans voor Indië aanbraken en waarvan 
het kostbare kleinood niet zelden de oorzaak w'as, maakte het lot van 
Mahommed zeer wisselvalhg. 

Door Sjah Achmed kw^am de Koh-I-Xoor naar Peschawer, tvaar het 
Engelsche gezantschap hem het eerst op de borst van Sjah Schuzas te 
zien kreeg. 
















Dc ongelukkige koniiig gelukte er in den diamant voor zich te behou¬ 
den, door hem naar Korschmir te brengen, maar hij moest hem ten slotte 
op den eersten Juni 1813, aan zijn overwinnaar Rimdschit-Singh uitleve¬ 
ren, die hem steeds in het openbaar droeg. 

Sedert dien tijd was de steen in Lahore, waar hij bij de nederlaag der 
oproerige Singhtroepeii, met de overige kroonjiiweeleri buitgemaakt werd 
door de Engelsehen, onder bevel van Lord Wellington. 

De Oost-lndische Compagnie schonk hem den 3^^^" Juni 1850 aan Konin¬ 
gin Victoria. Nadat hij het hoofdaantrekkiiigspunt op de eerste wereld¬ 
tentoonstelling van 1851 uitgemaakt had, werd hij naar de bekende 
Amsterdamsche diamantslijperij vim Coster aan de Zwanenbiirgei straat 
gezonden, daar hij nog steeds den niet gunstigeii vorm had, die Hortensio 
Borgia, een bekend Italiaansche steenslijper, hem in de eeuw gegeven 
had. Het slijpen zelf geschiedde door den heer Voorzanger (die, zoo als 
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.74 






















wi] verder zullen zien, ook de Ster van 't Zuiden sleep) in het werkhuis 
van den kroon]uwelier Garrard te Londen in het jaar 1852, en duurde 
van 16 Juli tot 7 September, met een werktijd van 12 uur daags. . 

Voorzanger kreeg van Napoleon IIT in het jaar 1855 ter gelegenheid 
van de Parijzer tentoonstelling de medaille klasse voor de kunstmatige 
wijze, waarop door hem de Koh-I-Noor was geslepen, (hg. 3 a 3 b), 


Florentijner of Groothertog van Toscanië, 


Mooie citroengele rosette (briolet) die tot de Oostciirijksche kroon- 
juweelen behoorde. Hij is 139karaat zwaar en ^vordt op eene waarde 
van Fr. 2.500.000 geschat. Het is dezelfde steen welke Kavel de Stoute 
in een veldslag verloor, (fig. 4). 




Simonin, een bekend geschiedschrijver, 
zegt : Karei de Stoute was al vrij onge¬ 
lukkig : met eiken veldslag dien hij verloor, 
verloor hij ook een van zijn schoonste 
diamanten. 

De Zwitzer, welke hem vond, verkocht 
hem aan een geestelijke voor één gulden 
en deze verkocht hem weer voor 3 gulden 
aan een inwoner %'an Bern. De \-olgende 
eigenaar, die er reeds Fl. 5 voor be¬ 
taalde en bovendien een geschenk aan den 
schout May geven moest, verkocht hem 
aan een inwoner van Genua, Van deze 
kocht Ludovico Moro Sforza hem voor 
ongeveer Fr. 20.000. Paus Julius II gaf 
er, toen de Milaansche schat verhandeld 
werd, 20.000 Dukaten voor. In 1665 kwam 
de steen aan den Hertog van Toscane. 
Toen later een Toscaansch Groothertog 
de echtgenoot werd van Keizerin Maria 
Theresia van Oostenrijk, kwam de steen bij de Oostenrijksche kroonju- 
weelen. 


Sancy. 

F3eae meer avontuurlijke loopbaan dan die van dezen prachtige, aman¬ 
del vormigen steen van 5314 karaat, (fig, 5) hebben weinig diamanten 
gehad. 
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Evenals de beroemde Florentijn » behoorde ook deze diamant aan 
Karei de Stoute, den uit de geschiedenis bekenden hertog, wiens liefde voor 

edelgesteenten gelijken tred hield met de ruime 
middelen, hem door zijn sauter nagelaten, 't Is 
onzeker of met dezen steen of met den anderen, 
zoo pas genoemd de lotgevallen plaats vonden, die 
we bij den ffFlorentijner 0 vermeldden. In elk geval 
is het zeker, dat de steen al kort na den slag bij 
Granson in 1475, namelijk in 1489,111 handen kwam 
van Koning Antonio van Portugal. Doch deze, in 
geldnood gerakend, cii naar Frankrijk gevlucht, 
verkocht den steen voor jf 50.000 aan een Franseh 
man. Deze %^er handel de het edelgesteente weder 
aan den edelman Nkolas de Haiiay de Sancy. 

Deze lieer, die gezant was'' 'in Solo-Thurn 
(Zwitzerland) vernam, dat zijn meester, koning 
Hendrik van Frankrijk, in geldnood zat, en besloot 
hem ter hulp te komen door den kostclijken steen te verpanden te ^letz. 
Hij gelastte zijn kamerdienaar het juweel te Parijs te gaan halen eii 
waarschuwde hem nadrukkelijk tegen de gevaren die hij liep, door te 
reizen met zulk een schat. Immers het roovansgild bloeide toen nog. 
De dienaar echter beloofde eer zijn leven dan de steen te zullen prijs geven, 
en verklaarde het juweel liever te zullen inslikken dan afstaan. 

De trouwe bode ging weg, haalde de diamant, maar op de terugreis 
\verd hij aangevallen en vermoord. Den steen echter v^onden de roovers 
niet. Toen de dienaar niet terugkwamn, deed de Sancy, Jiet ergste vermoe¬ 
dende een onderzoek. Weldra bleek hem, dat zijn bode in het bosch van 
Dole was vermoord geworden. Het lijk werd opgegraven, geopend en de 
diamant werd gevonden. De dienaar had woord gehouden, trouw tot in 
den dood, De vorst kon uit zijne geldverlegenheid verlost worden. 

De steen bleek in 1688 het eigendom te zijn van Koning Jacobus 11 
van Engeland, die in dat jaar den troon verloor en naar Frankrijk vluchtte. 
Het juweel bleef daar, en was later in *t bezit van Lodewijk XIV, welke 
er ƒ 25.000 voor betaalde. Diens opvolger droeg het bij de kroning. In 
1792, in de dagen den omwenteling, werd de Sancy, gelijk zoovele kroon- 
jnweelen, zooals we ook elders vermeld hebben, gestolen. Napoleon I 
bezat echter den steen weer, doch verkocht hem, men weet niet aan wien. 
De steen schijnt ook nog omtrent dezen tijd eene reis naar Spanje te 
hebben gemaakt. In 1835 kocht de opperjactitmeester van den Riissischen 
keizer, vorst Paul Demidoff, het juweel voor een half millioen roebels : 
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het bleef volgens sommigen tot 1865 in 't bezit der familie De minof f, 
volgens anderen werd het reeds in 1836 wedei te Parijs verkocht voor 
635,000 franken. In 1865 kochten Londensche juweliers den steen ; die in 
1867 op de Parijsche tentoonstelling te zien was, voor 240.000 fr. Zeggen 
we om nog van vele wisselingen te zwijgen dat de steen nu behoort aan 
den Maharadja van Cuttrala in Britisch-lndië. 

Karei de Stoute en een Indische Radja, de middeleeuwen en onzen 
tijd, — welk een afstand, wat verschil daartusschen ! En toch^ de steen 
bleef dezelfde en — de mensch die hem begeert ook. 

Hope, 

Deze 44 1/4 karaat zware steen behoort tot de hoogst zeldzame blauwe 
diamanten. Buiten dezen zijn slechts twee zoodanig bekend. 



Hope - Oud slijpsel 


lil den tijd werd aan Lodewijk XTV van Frankrijk een groote, blauwe 
diamant uit Indië verkocht. Deze komt vóór in den inventaris der kroon- 
juweelen, in 1791 onder de Republiek opgemaakt. Toen de Fransche 
kroonjuweelen eenigen tijd later %verden gestolen verdween ook deze steen. 
Later hoorde men van drie blauwe diamanten, die vermoedelijk alle diie 
stukken zijn van den grooten oorspronkelijken. Het kleinste stuk is voor 
£ 3600 door Engelschen gekocht, het grootere behoorde den hertog van 
Hrunswijck, die het verkocht, en 't grootste is de bovenvermelde steen, 
(fig 6). 

Xa veel rondzwerven kwam de steen in het bezit van den bankier 
Hope, welke hem in het begin der i(/ eeuw kocht. Bij den dood van den 
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bankier viel hij als erfenis ten deel aan v'ersclieideiie familieleden, dte 
alle tragisch aan hun einde kwamen. 




Flö* 6 - Nieuw slijpsel. 

Het bijgeloof deed vermoeden dat die rampen het gevolg waien van liet 
bezit van dien steen en daaiom verkocht het Engelsrbe Parlementslid 
Hope hem vooi 25.000 £ aan de hertogin van Xew-Castle, De juwelier 
Jos* Fraiikel te New-York, welke hem weder van laatstgenoemden 
eigenaar gekocht had, werd in 1908 door de econ(jinische crisis getroffen 
en ^pag zicli vi rplicht dezen liistorischen steen te Parijs in \^eiUng te bren¬ 
gen waar hij op 5 Mei 1908 door den 
tegenwoordiger \'an het furksche Hof votw 
twee millioen franken werd aangekocht. Yer- 
moedelijk is de Hope met den a Titanic n 
vergaan. 

Tiffany. 

Oranje-brillant in het bezit van de juweliers- 
firma aTiffanv n te New-York, Hij is afkomstig 
uit de Kaap en weegt 125 ^2 karaat. Hij was 
destijds de grootste diamant die gevonden 
werd, en bo\"endien een der grootste gele 
diamanten welke ooit voorgekonien zijn.(fig.7), 

Zuidster- 

De Zuid ster is de grootste van alle in Brazilië gevonden diamant ein 
Hij werd daar in 1853 door eene Negerin in de j^frovdncie « Vlinas (leraës >1 
gevonden en woog 254 kh (lig. 8a en hg. 8b), 

Nadat hij dooi den bekwamen slijper Voorzanger, in de fabriek \'an 
Coster te Amsterdam, als mooie, langwerpige diamant geslepen was, 
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woog hij 125 k' en behoorde aan denbeer Halpheii, juwelief te Parijs. 
Thans behoort hij aan een Iiidischen vorst, die er 12.000.000 frs. voor 
betaalde. 




Fig. Sa - Zuidster ruw 



Fig. Sb - Ziiidster geslepen 


Jubiieum-Diamant, 




Deze diamant van het zuiverste water, werd in de Jagertonteinniijii 

(Oranje-Vrijstaat) gevonden. Het ruw 
gewicht was 653 3/4 karaat. 

Oorspronkelij k werd de steen « President 
Reitz genaaind, doch toen tijdens het 
slijpen bleek, welk een prachtige steen 
\'an ongekende grootte hij oplex^erde, was 
men voornemens hem aan koningin 
Victoria van Engeland ter gelegenheid van 
haar regeeringsjubileurn ten geschenke aan 
te bieden. Dit voornemen werd echter niet 
volvoerd, doch w erd de steen alsdan in 
Jiibileum-Diamant » herdoopt. 

In 189^1 te Amsterdam in de diamant¬ 
slijperij en onder toezicht desheeren Mets 
in de Rapenburgerstraat, door den heer 
]\L B. Barends geslepen, werd van den 
steen een stuk van 39 karaat gekloofd. 
Van dit stuk van ]C) karaat verkreeg men 
een mooie zuivere pendeloque \'aii 13 karaat. 
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welke door den in 1908 zoo MTeed vermoorden koning\^an Pr^rtugal voor 
zijne gemalin werd aangekocht. 

Het groote stuk van 5943/4 karaat werd als langwerpige vierkante 
brillant geslepen en behield een gewicht van 239 karaat. 

Ook deze steen is eenig in zijn aarden wel daarom, dat hij tot op dit 
oogenblik de grootste diamant in brillant vorm is, hoewel in ruwen staat, 
het gewicht door den in dezelfde mijn — in 1893 — gevonden « Excelsior 
(971 3/4 k^) werd overtreffen. Deze steen leverde echtei in steenen op 
van kleinere afmetingen. 

De t( Jubilé )> was op de Parijsche tentoonstelling van 1900 te zien en is 
leeds sedert meerdere jaren in het bezit van een consortium hetwelk 
tracht een kooper voor dit kostbaar juweel te vinden. 

Ciillinan, en onderdeelen. 

Deze grootste der tot 11 u toe gevonden diamanten weegt 3024 3/4 karaat 
= 620 gram ; zijne afmetingen zijn : grootste lengte is 102 m/m, 
hoogte 64 m/m, breedte 51 m/m (4 x 2 U ^ ^ inclies) ; bij heeft 8 vlakken, 
van welke vier splijtvlakken en vier oorspronkelijke kristal vlakken zijn. 



Mkinneer men nu in aanmerking neemt, dat de in 1893 gevonden 
ü Excelsior m diamant, m elke, voordat de (((’ullinan » gevonden werd, 
de grootst bekende diamant was, 971 3/4 karaat riiw' woog, ilan zal men 
zich een gedacht kunnen vormen van de buitengewone afmetingen \'an dit 
natuurwonder. De « Cullinan dankt zijnen naam aan den heer 'J'. M. 
Cullinan, voorzitter der « Premier Diamond Mining (’oin])any ktd » in 
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welker graev^en, ongeveer 20 mijl nourdwestelijk van Pretoria gelegen, 
de steen op 26 Jan. 1905 gevonden werd. 

Captain Wells (men noemt in 2 ui'd-Afrika Wn opzichter « Captain ») 
zag, terwijl hij in den \Toegen morgen van genoemden datum toezicht uit¬ 
oefende tegen een der wanden iets glinsteren. Hij ging er op af, erkende 
een diamant van ongekende grootte, doch was niet in staat den steen ter¬ 
stond los te maken daar hij grootendeels nog aan den rotsgrond (blauwe 
aarde) vast zat. Na eenige uren van inspanning en arbeid mocht het 
Wells eindelijk gelukken den steen los te werken. 



309 krt, Oncicrctf*«len van den Cullitmn 92 krt. 


Hoewel deze vondst, voor de mijnmaatschappij een buitengewoon 
voordeel opleverde, (men kende den steen een waarde van 6 millioen 
gulden toe) was de blijdschap van het vinden niet bij eenieder even groot. 
Wie toch zou in staat zijn en lust gevoelen, een dergelijk renteloos kapi¬ 
taal in een voorwer]) van weelde vast te leggen, terwijl het toch ook 
onmogelijk was een sieraad van 6 ons Ned. gewiclit, aan oor, hals, diadeem 
of broche te dragen. Ook maakte men zich ongerust, dat, indien er meer 
dergelijke steenen gevonden werden, de waarde \^an diamant, vooral \'an 
groote steenen, aanmerkelijk zou verminderen en zulks op grond van 
liet feit, dat in de Premiermijn, van September 1903 tot jimi 1905, 22 
diamanten gevonden werden, zwaarder dan 100 karaat en wel : 4 van 
meer dan 300 karaat, 2 van 200 tot 300 en 16 steen en van loo tot 200 
karaat. 

In hoeverre deze vrees gegrond is, zal de tijd moeten leeren. Wat nu 
het bezwaar betrof der moeilijke verkooping van den steen, eene oplossing 
deed zich in het jaar 1907 vóór, De Zuid-Afrikaansche regeering, een 
bewijs van loyauteit aan haar nieuwen souverein willende geven, kocht 
den steen voor £ 150,000 en bood dezen Koning Edward van Engeland 
ten geschenke aan. In overleg met de Londensche diamantfirma Levy- 

















Xephen, besloot Z. M. Koning lidwarcl het slijpen van den « C'iillinan <> 
toe te vertrouwen aan de welbekende juweliersfirma J. Asscher, te 
Amsterdam, opdat hij in hare bekende modelfabriek zoude worden 
geslepen. Men mag hierin wederom een bewijs zien van het hoog aanzien 
dat de Amsterdamsche diamantnijverheid in het buitenland geniet. 

De u Cullinan » werd den lo Febr. 1908 door het oudste lid der firma 
den heer Jos. Asscher, gekloofd en door den zeer bekwamen diamant¬ 
slijper, den heer Henri Kol geslepen, ifig. lO) 




Belangrijk is het nog te weten wat Prof. ('i. A. Molengraaff, thans Hoog- 
leeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, door de directie der 
Premier Mine daartoe in de gelegenheid gesteld, omtrent dezen wonder- 
baren steen zegt. 

u Deze reuzendiamant is een gedeelte van een veel grooteren steen, 
welks oorspronkelijke vorm slechts bij benadering kan worden vastgesteld. 
Van den oorspronkelijken steen moeten vier stukken, door natuurlijke 
kristalsplijting zijn afgebroken, volgens splijtvlakken, die gelijk bekend 
mag heeten, de positie van octaëdervlakken (regelmatig achtvlak) inne¬ 
men. Elk dezer stukken moet op zichzelf groote afmetingen hebben 
bezeten. Dientengevolge vertoont de overgebleven steen, slechts ten 
deele zijn natuurlijke grensvlakken (in de diamantbewerkerstaal « naif 
genoemd). Het meerendeel der kristalvlakken zijn splijtvlakken. 



» Het oorspronkelijk gedeelte van het oppervlak vertoont slechts een 
enkel octaëdervlak. Voorts komen voor : een onregelmatig krom voor¬ 
vlak, hetwelk eenige overeenkomst vertoont met de zes vlakken van een 
dodecaëder (regelmatig twaalfvlak) en één zeer onregelmatig gevormd, 
aan \'ierhoekige indrukken kenbaar, hexaëder (kubus) vlak. 
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>> Deze vierhoekige indiukken zijn kenmerkend voor delfstoffen gelijk 
diamant, die een kristalgroei vertoonen volgens den octaëder vorm. 

» De « Cullinan >> bestaat uit één enkel kristalindividu. Hij vertoont 
noch tweelingvormen, noch tweelingslainellen. Hij is volkomen door¬ 
schijnend en kleurloos. 

« Zijne doorschijnendheid laat zich het beste vergelijken met die van 
zeer zuiver ijs of ook wel met de volkomen helderheid van de in het 
mineraalrijk als Hyaliet » bekende variëteit \'an het opaal (in hoofdzaak 
uit kiezelzuur bestaande), 

» \\"el is waai’ bevat de n Cullinan een paar onzuiverheden in den vorm 
van korrelige insluit seis, benewens eenige inwendige kristalspleten, van 
fragmentair karakter (in den diamanthandel « glessen genaamd), doch 
hunne ligging is een dusdanige, dat zij aan de waarde \^an den steen als 
edelgesteente geen afbreuk doen, 

In elk geval is hij de zuiverste van alle bekende groote edelsteenen. 

>1 Men heeft de vraag gesteld of er kans bestaat, dat de stukken, welke 
door kristalsplijtiiig zijn afgebrpken eveneens worden gevonden. De 
mogelijkheid dezer vondst is natuurlijk niet uitgesloten. 

n Niemand kan echter met zekerheid voorspellen of zij eens in de 
diamantgroeven zullen worden gevonden en waar zulks zal geschieden. 

M Diamant wordt op zeer groote diepte gevormd, door omzetting v^an 
koolstof, welke in het eens gesmolten basisch plutonisch magma der 
aarde was opgelost. Dit gesteente vormt later de zoogenaamde « blauwe 
aarde 



" De koolstof zette zich onder enormen druk en bij zeer hooge tempe¬ 
ratuur, (welke, gelijk bekend, op zeer groote diepten optreden) als 
kristallen, in den vorm van diamant, uit het vloeibare gesteente af. 

(mdurende \ailkanische uitbarstingen van de gesmolten gesteente- 
massa, werd de diamant met groote kracht naar buiten gedrongen. De 
zeer groote wrijving, waarmede de massa door de krat er schacht werd 
geperst, heeft de reeds genoemde splijting van den steen volgens kristal- 
lografische wetten, tengev'olge gehad. 

>1 Het is niet onmogelijk, dat de afgespleten stukken naar buiten zijn 
geworpen en verspreid. Zij kunnen echter evengoed in het bed van den 











kraterschacht liggen en zij zullen dan wellicht nog gedurende het lang en 
veelbelovend leven, dat aan deze groote Mijnbouw-Maatschappij be¬ 
schoren blijkt te zijn, aan het daglicht worden gebracht 

(w.gl) Molengraaff. 

Ook Sir William Crookes, de beroemde Engelsche geleerde, die in de 
« North American Keview een artikel wijdde aan het ontstaan der 
diamanten, is de overtuiging toegedaan, dat de w Cullinan » het kleinere 
deel is van een door krist alsplijting gebroken octaëder- 

Z. H, C. meent dat wellicht de Afrikaaiische Mijnbouw-^Maatschappijen 
den een of anderen dag het groot ere deel van dezen reuzen-di amant zullen 
vinden, 
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